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PROOEMIUM 

Ro  cessus  a  Chemicis  dicuntur  Ap¬ 
paratus  compofiti ,  per  quos  illi  fuas 
Affiones,  quibus  determinata  muta¬ 
tiones  Artis  Obj effis  inducuntur  % 
abfohmnt.  Sunt  ergo  nonnifi  Operationes  alias 
diffa  (  P.  I.  $.495.).  Cum  enim  fimplex  £5? 
unica  affio  non  femper  valeat  mutationem  defi* 
deratam  perficere ;  facile  patet ,  in  ProceffibuS 
non  modo  fiimplices  ,  fed  fiepius  plures ,  infinitis 
modis  combinatas  ,  comprehendi  Operationes* 
Inde  fit ,  quod  tantus ,  imo  infinitus  Procefiimnt 
numerus  ex  paucis,  quas  (P.  1.  Cap.  V.)  rH 
cenfuimus }  Operationibus  pojfit  componi ;  prout 
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enim  plures  diverfa  ratione  fefe  invicem  circa 
idem  QhjeEtum  excipiunt,  £5?  diriguntur  ,  ita  va¬ 
rii  nafcuntur  Proce  [pus ,  0?  varii  effetius  in  Ob¬ 
jeci  am  ,  variique  demum  pro  Objetti  diverfetate 
ex  iisdem  Operationibus  earumque  jerie  ;  tam- 
et  (i  diverdmodx  ifhx  Operationum  feries  non 
femper  Artificis  intentioni  refpondeant :  qua¬ 
lis  imperfefiio  fimilis ,  non  modo  in  hac ,  fed 
omni  alia  obtinet  Arte  atque  (fientia ,  nun¬ 
quam  penitus  emendanda :  unde  ad  eundem  af 
jequendum  finem  varia  oportet  tentamina  infli - 
tuere  Cum  ergo  inProceffibusObjetli  mutatio, 
quam  pro  fine  habemus  ,  fimplici  Operatione 
non  pojjit  abfolvi ;  clarum  ejl  ,  fecundum  ijlam 
feriem ,  quam  in  Tabula  Operationum  (P.  I.  §. 
500  )  exhibuimus ,  heic ,  ubi  ad  Praxin  duce¬ 
re  volumus ,  procedi  non  pojje  ;  partim  ,  quo¬ 
niam  in  procedendo  maximum  artificium  in  eo 
CGnfiJlit ,  ut  Operationes,  ad  mutationem  necefi 
farix ,  pro  Objefli  &  finis  varietate  eligantur - 
fe?  apte  componantur :  id  quod  non  fieri  potefl , 
Ji  quilibet  Proceffus  in  fimplices  fuas  refolmtur 
Operationes ,  &  ha  dein  grammaticali  ordine 
ad  unam  referuntur  clajfem :  partim ,  quo¬ 
niam  plurima  Operationes  ex  Chemia ,  proprie 
huc  non  pertinentes ,  nec  recenfita ,  in  fub fi¬ 
dium 
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dium  fiepius  vocari  prioribusque  interponi  de¬ 
bent  ,  e.  g .  Bejlillationes  ,  Evaporationes , 

Cryftallifationes ,  £5?  /miles.  Nobis  enim,  Do- 
cimajlicos  jam  tradituris  Proce /Jus ,  poti  [fimum 
eo  erit  r  efficiendum ,  ut  non  memoria  5  jed  po¬ 
tius  intellectui ,  Tyronum  fatisfaciamus ;  dein% 
ut  facillime  enarratos  Procejfus  imitari ,  Ob - 
jedisque  diverfis  alia  atque  alia  ratione  ,  pro 
varietate  finis  defiderati ,  applicare  ,  iisdem 
liceat .  Primum  fcopum  ajfequimur  per  Or¬ 
dinem  ,  quo  promittemus  iflos  Procejfus  ,  qui 
ex  fe  intelligibiles  Jequentium  non  requirunt 
cognitionem  ,  jed  potius  juvant  ad  meliorem 
jequentium  intclledum ,  vel  j ait  em  nihil  ex 
fequentibus  (apponunt  ,  quin  Jlatim  paucis 
verbis  explicari  ,  aut  ex  ante  data  brevi 
Theoria  intelligi  queant .  Erunt  £5?  illi  ,  qui 
faSu  faciliores  funt ,  quousque  fieri  potefi ,  dif¬ 
ficilior  ibus  anteponendi *  Bein  ,fi  multa  ad  efi 
fettum  adfequendum  requiruntur  Operationes  $ 
conducet ,  ut  totus  Apparatus  in  aliquos  divi¬ 
datur  Procejfus  ;  ne  tot  fibimet  intricentur , 
fed,  quantum  fieri  potefi ,  mutationes  differen¬ 
tes  ,  feorfim  induilte  ,  feorfim  conjiderentur . 
Quin  etiam  eundem  in  finem  rationes  proce- 
dendfi  &  7  qua  c  at  erum  adnotanda  funt ,  cu - 
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juslibet  Apparatus  dejcriptioni  feparatim  [ab¬ 
jungemus  ;  ne  talia ,  fparfim  [altem  inter  fer - 
ia,  adtent ionem  ab  ipja  Operis  defcriptione 
avocent  ,  aut  Tyronem  confundant.  Verum 
unicuique  hatlenus  flatarum  regularum  non 
femper  poterit  fatis  fer  i  ;  quoniam  preecipue  pri- 
ma  £3?  altera  earum  nonnunquam  ,  ut  majus 
incommodum  avertatur ,  exceptionem  patientur • 
Hinc  non  femper  mtelledu  fimpliciores  Proce]- 
fus  praemittere  licet ;  quoniam  difficilius  perfi¬ 
ciuntur  :  neque  femper  faciliores  ;  quia,  ut  pof 
fint  perfici ?  praecedentibus  quibusdam  prius  co¬ 
gnitis  opus  habent.  Exinde  hoc  fit  ,  quoniam 
Procejfus  fecundum  Objecta  ordinare  utile  duco, 
£3?  quidem  ex  fequenie  ratione .  In  Praxi  tra¬ 
denda  potiffimum  eo  refpiciendum,  ut  praeter  en * 
eheirefes  quis  fenfim  adducatur  ad  habitum  intel - 
Jedualem  eligendi  £3?  combinandi  Operationes , 
pro  certo  fine  in  mutatione  Objecti  cujusdam  ad - 
fequendo ;  hinc  Operationes  £5?  Proce  [fus  ordinan¬ 
dos  duco ,  prout  certi  cujusdam  Objecti  mutatio 
deftderata  idem  poflulat.  Licebit  ergo  varias 
Proce f/uum  feries  /eligere,  £5?  ex  his  apte  inter 
fe  comp&fitis  Ordinem  commodi fimum  concinna¬ 
re.  Optimum  igitur  efje  duximus ,  fi  incipia¬ 
mus  ab  iflis  Proce [ibus ,  qui  cum  Argento ,  e - 
jusque  Mineris  >  injlitumtur  :  in  hifce  enim 
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ftmplici  modo  heterogeneorum  opus  ejl  feparatio- 
ne  6?  hac  quidem  per  Jimpliciora  etiam  addi¬ 
tamenta  perficitur ,  quam  in  exteris  ;  utpote 
in  quibus  ,  pater  ijlam  feparationem  ,  com¬ 
binat  io  intimior  Fblogiftz  ad  reductionem  in 
(latum  Metallicum  requiritur .  Ejfedus  dein 
Menftruorum  inter  ipfam  plerumque  adionem 
fenfibus  magis  patet  in  Operationibus  circa  Ar¬ 
gentum  :  unde  gradus  £5?  durat  io  ignis ,  tan- 
quam  fecurifjimo  thermometro  ,  menfurari  pot- 
ejl :  id  quod  in  Frocejfibus  reliquis  cum  Metal¬ 
lis  injlituendis  haud  ita  procedit ;  quippe  qua, 
ob  deftrudilitatem  ,  in  vafis  claufis  utpluri- 
mum  tradari  debent.  Ipfa  autem  hac  dejlru- 
di/itas  in  caufa  ejl ,  cur  tam  raro  Frocejfius 
ifii  tam  exacte ,  ut  requiritur,  procedant ;  quo¬ 
niam  magnitudo  £2?  duratio  gradus  ignis  diffi¬ 
culter  ex  ad  e  determinatur ,  atque  ejfedus,  dum 
fit  ,  videri  non  poteft ,  fed  tum  demum ,  po(l 
pera  dum  Procejjum  ,  judicare  licet ,  an  bene 
fuccejjerit ,  an  vero  parva  vitia  fuerint  com- 
mififia.  Infuper  cum  Metalla  ,  Semimetalla , 
eat  eraque  Mineralia  omnia  examini  fubjician- 
tur,  an  de  Argento  aliquid  in  Je  habeant ,  eo¬ 
rum  habitus  ad  ignem  £5?  ad  varia  Menflrua 
fub  hijce  Froceffibus  luculenter  innotejeit ;  quo 
quidem  pojlea  Frocejfius  cum  iis  injiituendi  mul- 
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tum  facilitantur.  Hofce  Proceffus  excipiant  iJU 
qui  cum  Auro  injlituuntur  :  hi  enim  cum  prio¬ 
ribus  in  plurimis  magnam  convenientiam  ha¬ 
bent;  praterquam  quod  £5?  major  Operationum 
varietas ,  £=?  nonnunquam  difficiliores  encheire- 
j es  in  his  occurrant ,  qua  pracipue  ad  Argenti 
ab  eo  feparationem  fpettant.  Ratio  autem 
Ordinis ,  quo  Procejjfus  cum  exteris  Minerali¬ 
bus  fefe  porro  excipient ,  ex  ipfa  tractatione 
apparebit . 
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ARGENTUM 


Ejus  que  Miner  as. 


PROCESSUS  L 

Argenti  ex  fua  Miner  a  Fluxiore  ,  Propria  ( P.  I.  §. 
4 <2^  ^8.) 5  Impropria  (Pe.  §.  4551  ^  441.) 

S  cor  1  fi  c-at  tonem  cum  Plumbo  Praecipitatio  ( Ib * 
§.  f04  fio.). 

APPARATUS.  ij 

I. 


ontunde  Mincram  in  Mortario  Ferreo^ 
puriiFimo,dcin  tere  lupra  Laminam  fer¬ 
ream  ,  prius  exadte  deterfam ,  ope  Mal¬ 
lei  (P.  I.  §.  26 1.)  in  pollinem  fubri- 
lem.  Pondera  de  hoc  Centenarium  ti¬ 
num  Docimafticum  (Ib.  §.  p  f . )  ;  Plumbi  vero 
granulari  fimiles  Centenarios  o£Io. 

z.  Praelio  tum  fit  Patella  Vitrificatoria  (  fb. 
Tab  I.  Fig.  7.),  quae  nulli  unquam  Operationi  in- 
ferviit :  in  hanc  dimidium  circiter  de  Plumbo  gra- 
Paiis  II.  •  A  nul&7 
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nulato  (No,  i.)  infunde,  &  per  ejus  cavum  di¬ 
gito  diftnbue :  huic  tum  Mi  nerim  comminutam 
(  No.  i . )  fuperimpone ,  quam  dein  refiduo  granylati 
penitus  obrue. 

3  Tcftam  fic  oneratam  colloca  fub  Fornice  Fur¬ 
ni  Docimaftici  ( P.  I.  Tab.  III.  Fig.  i.),  &  9U1“ 
dem  in  pofteriore  ejus  parte;  tumque  ignem  initru- 
ftum  per  citatos  auge  gradus,  (Ib.  §.  16.9.  feq.).  Vi¬ 
debis  mox,  per  Foramen  alterutrius  Valvae  duftilis 
( Ib  Tab.  III.  Fig  1.  m.  n.)  infpicicns  ,  quod 
Minera  comminuta  ex  liquefacto  attollatur  Plumbo» 
calce  ejus  involuta  (Ib.  §.  py\)  ,  ei  que  fu  perna - 
te t  :  paullo  poil  kntefcet  ,  lique fcet ,  rejicietur  ad 
marginem  Tcfcae  :  tum  Plumbi  fu  perficies  in  medio 
Teilm,  inftar  difei  lucidi,  erit  confpi-cua  ,  quae  fu¬ 
mans  ac  ebulliens  cernetur  (hc.);  quod  Phoenomenon 
Germani  vocant  ( Tniben )  .  Statim  ,  ac  hoc  appa¬ 
ret,  conducit ,  ut  per  horae  quadrantem  aliquantu¬ 
lum  imminuatur  ignis ;  ita  ut  Plumbi  ebullitio  fere 
celTet  ($.  z6p.  P.  L) .  Iterum  tunc  in  tantum  auge 
ignem  ,  ut  omnia  tenuiter  liquefeant ,  Plumbum  va¬ 
lide  ebulliens  ac  fumans,  ficuti  prius»  cernatur:  hujus 
tum  fu  perficies  fenfim  imminuetur,  6c  a  Scoriarum 
mole  obvelabitur.  Calefadlus  denique  Uncus  fer- 
.  reus  (ib.  Tab.  IV.  Fig.  6.)  ad  manus  fit,  quo» 
cum  tota  mafla  ,  praefertim  ad  marginem  ,  agite¬ 
tur;  ut,  fi  forte  Minere  quaedam  moleculse  non¬ 
dum  folutae  ibi  haereant,  illae  iubigantur,  bene  ca¬ 
vendo,  ne  minimum  quid  e  Telia  exturbetur. 

4.  Si  nunc  iftud  ,  quod  Hamulo  fub  agitatione 
adhaeret,  dum  is  fupraTeilam  elevatur,  prorn te  ite¬ 
rum 
-  — * 
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rum  defluit,  Hamulique  extremum  frigefa&um  te¬ 
nui,  laevi,  fplendentc  ,  crufta  eft  obdu&um  ;  indi¬ 
catur,  Scorificationem  efle  peradlam,  eo  quidem  per- 
fe&ius,  quo  magis  aequabiliter  undique  eft  colorata 
crufta  adfcerdcens.  Si  autem,  dum  moventur  Sco¬ 
rias,  notabilis  lentor  percipitur  ,  illae  que  Hamulo, 
tametfi  bene  candcfadus  fit,  copiofe  adhaereant,  in¬ 
aequabiliter  tindtae  ,  pulverulentae,  vel  granis  quali 
interfperfis  hirfutm,  cernuntur;  indicatur,  Mmerarn 
nondum  prorftis  in  Scoriam  abiifte  ,  5c  Scorifkatio- 
nern  ulterius  die  continuandam.  Decet  tum  iftud, 
quod  Hamulo  adhaeret,  ope  mallei  decutere,  in  pul¬ 
verem  conterere,  &  ope  Cochlearis  (P.  1.  Tab.  IV. 
Fig.  n.),  absque  ulla  ja&ura  vel  alieni  admiftio- 
ne5in  Teftam  reponere,  ignemque  continuare  eodem 
tenore,  donec  Scoria  perfefta  juxta  dotes  modo  de- 
fcriptas  nata  fit.  Hac  obtenta  Tefta  ope  Forcipis 
( Ib,  Tab.  IV.  Fig.  z.)  eximitur,  &  Plumbum, 
una  cum  fupranatante  Scoria  ,  in  Infundibulum  ca- 
kfadum  ,  Sebo  perun&um  ( fb.  §.  if 8.  zf$.)9 
eff  inditur.  Sic  prima  hujus  ProcefTus  Operatio  per¬ 
acta  eft,  quae  quidem  ultra  tres  horae  quadrantes  du¬ 
rare  non  folet. 

f .  Scorite  de  frigefafto  Regulo ,  ope  mallei ,  de¬ 
cutiantur  ,  &  an  Scorificationis  perfedae  figna  (N°. 
4.)  prae  fe  ferant,  denuo  refpiciatur  :  hoc  enim  fi 
apparet,  Argentum  ex  Minera  ,  per  Scorificationem  9 
&  diftipationcm  volatilium  , praecipitatum, &  a  Plum¬ 
bo  receptum  efte  judicabis.  Tametfi  vero  Scorifi- 
catio  bene  procdicrit ;  contingit  tamen,  ut  qusedam 
Plumbi  molecuhe  ,fub  eftufione,  involvantur  bcorice, 
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quas  igitur  tundenda  eft ,  6 c  complanatas  Plumbi , 
Argentum  continentis,  maflulas  feligendse,  Regulo- 
que  addendas. 

Si  Scarificatio  diutius,  quam  (No.  4,)  indica¬ 
tum  ,  protrahitur  ,  denique  Plumbum  in  Scorias , 
feu  Lithargyrium  abit,  Sc  Argentum  in  vafis  fundo 
colledum  remanet  •  fed  hoc  ut  fiat  ,  modica  ignis 
fubminiftratio  ,  Se  vafa  valde  bona  ,  requiruntur  > 
quippe  quae  raro  vi  Scoriarum  Saturni  tam  diu  re~ 
fiftunt  ,  ut  ad  finem  perduci  poflit  omnis  Plumbi 
Scorificatio  :  unde  id  incommodi  dein  habetur  , 
quod  Argentum  in  foveolis  ,  in  Patellas  cavo  ero- 
Ijs,  granulatim  diffipetur ,  vix  accurate  rurfus  colli¬ 
gendum  ,  fi  parum  Argenti  in  Minera  fuit.  Nonnura- 
quam  prorfus  perforatur  Patella ,  ut  omne  conten¬ 
tum  effundatur  Metallum.  Quin  &  longe  plus  tem¬ 
poris  tunc  infumi  debet  ad  Plumbi  per  ignis  &  ae¬ 
ris  junStas  actiones  perficiendam  deftrudtionem  j  fi- 
quidem  hanc  valde  retardant  Scorias  fupernatantes  , 
quee  in  Apparatu  tam  minuto  non  commode  abduci 
queunt. 

6.  Argenti  nativi  molecul^e  puriores  eodem  mo¬ 
do  Plumbo  confundi  poliunt  ,  ut  fubfequenti  Pro- 
eeffu  ulterius  depurentur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Status  M ineras  Argenti,  ficuti  &:  reliquarum 
M ineram m  omnium,  a  Sulphuris  Se  Arfenici  pras- 
fentia  dependet :  ambo  haec  Argento  non  valde  per¬ 
tinaciter  adhasrent ,  fed  facile  per  ignem  &  addita 
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inde  fe  feparari  patiuntur.  Praecipue  ,  fi  quid  eft 
Arfenici  in  Mincra  ,  id,  mediocri  igne  accedente, 
Plumbum  additum  violenter  invadit  ,  ejusque  par¬ 
tem  infignem  ,  in  penetramiffimum  fluxilrffimum 
Vitrum  cito  abire  facit,  quo  efficaciter  folvuntur  corpo¬ 
ra  ad  Sconficationem  apta :  nili  Arfenicum  in  Pyrite 
albo,  aut  Cobalto  lateat;  quippe  quae  ambo  abun¬ 
dantem  refradlariam  Terram  non  metallicam  pro 
bafi  habent:  in  tali  Scorificatione  Arfenici  ex  fe  vo¬ 
latilis  multum  in  Plumbo  fcorificato  figitur  .( P.  I. 
§.  pe.  pj.).  Verum,  fi  Sulphur  in  Minera  pr&sdo- 
minatur,  Scorificatso  tardius  procedit:  quod  maxime 
valet  de  Galena  Plumbi ,  aut  alia  Minera  abundan¬ 
te  Sulphure  fcatente.  Hujus  quidem  infignis  pars, 
cum  Minera  comminuta ,  in  tam  parva  copia 
late  expanfa  ,  ab  igne  facile  diffipatur  *  altera  ve¬ 
ro  a  Plumbo  abforbetur  (  Ib.  §,  173.  Coroll.2.); 
Plumbi  inde  levior  fa£fa  pars ,  fupernatans  inferiori 
graviori,  per  Sulphur,  quod  in  Minera  efi,  admo¬ 
dum  lentefcit  (ib.  §.  168.);  hoc  tandem,  per  ignis 
&  aeris  conjurdfiam  adiionem  diffipato,  in  Vitrum  feu 
Scoriam  abit  ,  quicquid  fixi  reflat  ,  praeter  Argen¬ 
tum  5c  Aurum  :  cujusmodi  funt  omnes  Lapides 
Terrae  non'  metallicae  >  plurimis  Mineris  implici¬ 
tae,  Temeque  metallicae  ( Ib.  §.  61.  feq.)  ;  quippe 
quorum  Scarificatio  a  Lithargyrio  fimplici ,  quod  e 
Plumbo  nafeitur  (Ib.  §.  61. ),  longe  vero  potentius 
ab  eodem, fi  Arfenicum  accedit  (Ib. §.  po.) ,  brevi  ef¬ 
ficitur.  Denique  heterogeneis  ifiis.  partim  diffipa- 
tis  ,  partim  liquefadtis  ,  Argenti  particulae  liberatae, 
cum  fuperftite  Plumbo  coliiquefcunt  (Ib.  §.  f 7.)  $ 
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per  tenuiter  liquefcentem  leviorem  Scoriam  prcecipi- 
tantur,  Se  in  Regulum  confluunt  ( fb.  §  6y.}.  Ab» 
folvitur  ergo  tribus  diffindis  hic  Proceilus  Opera¬ 
tionibus ;  videlicet  (i.)  Uflulatione,  (2.)  Sconfi» 
catione  ,  quarum  ambarum  denique  efftdus  eft,-  (  $.) 
‘Praecipitatio  fuforia  Argenti. 

1,  Opus  dl  Comminatione  Minere  fubtili  pro 
augenda  fuperficie ,  ut  eo  citius  folutio  per  Lithar- 
gynum,  Se  diffipatio  volatilium  ,  perficiatur.  Hxc 
vero  Comminatio  ut  fiat,  antequam  ponderetur  Mi- 
nera  ,  ideo  necdle  efl,  quoniam  ad  Mortarium,  vei 
ferream,  fupra  quam  comminuitur,  Tabulam,  iem- 
per  aliqua  Minerse  pars  adhaeret  atque  deperditur  1 
unde  fallax  Operatio  ,  ubi  exade  quantitas  Argenti 
in  Mmera  determinari  debet. 

3.  Rede  prxfcripfit  Erckerus  Centenarios  odo 
Plumbi  ad  fubigendam  M ineram  fluxilem  ,  tametfi 
fatendum,  quod  haec  quantitas  in  nonnullis  cafibus  fit 
fuperflua:  attamen,  cum  fluxilitas  •  Minerae  Argenti 
in  abfentia  Lapidum,  Pyritarum  &c.  lita  fit  •  facile  j 
patet,  infinitos  fluxilitatis  dari  gradus  ,  quos  exade 
determinare  inutile ,  ex  folo  afpedu  dijudicare  ple¬ 
rumque  difficillimum  foret.  Praeterea  paullo  major 
Plumbi  copia  vitiatum  non  reddit  Proceflum  ; 
contra  ,  fi  nimis  parva  copia  Plumbi  adhibeatur  , 
perfeda  Scorificatio  non  procedit,  neque  etiam,  uti 
decet,  Argentum  colligitur,  Se  Scoria  quafi  eluitur  \ 
a  Plumbo,  Quin  8c  plures  Minerse,  copiofum  Sul¬ 
phur  vel  Arfenicum  in  fe  habentes ,  magnam  Plum¬ 
bi  copiam  deftruunt :  tales  funt  Minera  Argenti  ru¬ 
fe,  tum  illa,  in  qua  multum  Galenas  Plumbi  eft. 
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4-  In  omni  apparatu  ,  quo  exactum,  perficere  cu¬ 
pis  Procellam  ,  iamma  cum  cura  caveas  j  ne  infcio 
te  corpus  quoddam  peregrinum  immifeeatur  :  mae 
eventus  fallax ,  incertus  ,  errores  pariturus  pluri¬ 
mos.  Sit  itaque  lupe  i  lex  ,  ad  quem  corpora  mu¬ 
tanda  pertingunt,  niudi  (Iimus  :  pi^primis ,  qusf 
non  poliunt  perfe&e  emundari  vala  ,  non  adhiberi, 
fed  recentia  eligi  debent  5  mfi  peculiares  circum  ffan- 
tice  jam  adhibitorum  ulutn  rurfus  concedant :  quas 
ut  dijudicare  poliis  ,  eventus  alicujus  Procellas  ubi 
jam  notus  fit  ,  neque  eandem ,  ab  exigua  peregri¬ 
ni  corporis  in  vale  ufurpando  fuperfutis  quanti¬ 
tate  9  turbari  polle  ,  certus  fcias.  Hsec  maxi¬ 
me  valent  de  vafis  terreis,  in  quibus  fuliones  fiunt, 
quaque  plerumque  de  corpore  liquefadto,  e fFu fo  , 
pauxillum  retinent,  non  eximendum:  quare  in  hoc 
Procefili  non  decet ,  ut  unica  Patella  vitrificatoria 
plurimis  Proceffibus  inferviat :  accedit ,  quod  Plum¬ 
bum  vitrefadtum  vafa  hxcce  valde  erodat ,  quxhinc, 
ad  Scorificationem  aliquoties  adhibita  ,  contenta  lae- 
pius  effundere  lolent. 

f.  Sunt  quidam  ,  qui  Mineram  chartx  involu¬ 
tam  ,  vel  parvo  cochleari  commiffam  ,  fervido  Sc 
ebullienti  fuperingerunt  Plumbo:  fed  hanc  metho¬ 
dum  rejicimus  ,  quoniam  volatilia  ,  prxeipue  Arfe- 
nicum ,  tam  fubitaoeo  xftu  agitata  ,  multum  Argen¬ 
ti  fecum  abripere  valent  :  plurimse  quoque  Mine- 
rx  ,  inter  quas  prxeipue  Argenti  rubra  eff; ,  xflui 
fubito  expofitx  ,  crepando  late  diffiliunt j  vel  nili 
ipfx  hoc  faciant ,  certus  tamen  effe  non  poteris , 
go  non  particuix  Silicis ,  Spathi  ,  Schilti,  aliorum- 
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ve  Lapidum  ,  interpofirx  fint  ,  qux  decrcpitantes 
facile  aliquid  Minerx  fecum  ex  vale  ejiciant.  Id  ut 
caveatur,  fatius  eft  obiuere  Mincram  Plumbo  gra- 
nulato  :  tum  enim  fucceffive  Minera  incalefcens  , 
iion  tam  vabde  crepitat  ,  quam  unico  momento  lu¬ 
culenter  candefadta ,  dc  cum  crepitando  ejus  par- 
tieulx  difiilientes  per  incumbens  Plumbum  vel  e- 
jus  jam  liquefa&i  calcem  trajici  debeant  ,  hujus 
calce  lentdcente  ita  involvuntur  ,  ut  exlllire  ne» 
queant. 

6.  Ratio  ,  cur  ignis  in  medio  ProcefTus  aliquam¬ 
diu  imminui  debeat ,  in  eo  fica  eft  ,  ut  caveatur  , 
ne  nimis  attenuatum  Lithargyrium  ,  quod  perpetuo 
ex  Plumbo  generatur,  poros  Patellae  penetret,  eam- 
que  erodat  :  id  quod  facile  fit  ,  fi  ignis  nimis  in- 
tenfiis  eft  :  tum  enim  iu perficies  vafis  ,  quse  eft 
Plumbo  ejusque  Sconae  contigua  ,  in  foveam  exca¬ 
vatur ,  vel  penitus  confumaim  vas  perforatur, 6t  Re¬ 
gulus  inde  effunditur.  Imprimis  huic  incommodo 
ea  vafa  lunt  obnoxia  ,  quorum  materiei  Calx ,  Gy- 
pium ,  Creta,  aliseve  Terrx  fpongioix  fparfirn  fde 
immifcuerunt  :  qum  &  haec  ipfa  ,  ex  le  refra&aria  , 
fub  Scorificatione  erofa  ,  fimul  ingentem  S  cor  i  re 
lentorem  conciliant;  ut  dum  effunditur  mafia,  mul¬ 
tum  ejus  ,  grumulorum  fpecie ,  remaneat  Teftx  ad- 
hxrefcens  :  quo  fit  ,  us  plurima  Reguli  granula 
detineantur.  Quod  fi  igitur  de  Patellarum  bonitate 
certus  es ,  non  opus  eft  ,  ut  in  medio  Scorificatio- 
nis  Minerx  fluxilis  fupprirnas  ignem,  fed  incepto 
gradu  pergere  licebit. 

7.  Signum  pera&x  Seorificationis  a  Docimaftis 
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plurimis  ex  quantitate  Scoriarum  tenuique  earum 
fluxu  defumimr;  fi  videlicet  totam  hae  Plumbi  fu- 
perficiem  obtexerint.  Id  vero  admodum  fallax  efb : 
nam  fi  Tefta  fit  paullo  anguftior ,  &  tanto  magis 
profunda, aut  fi  Minerae  Argento  minus  divites,  prse- 
cipue  refra&ariae,  fcorificentur ;  tum  certe  longe  an¬ 
tea,  quam  Scorificatio  pe  radia  eft  ,  Regulus  !  lum¬ 
bi  jam  infra  Scoriam  adhuc  imperfedlam  abfeondi- 
tur.  Certum  fignum  potius  a  qualitate  Scoriae  de- 
fumitur  >  utpote  quae  talis  debet  apparere  ,  fieuti 
(No.  4.  Appar. )  defcripta  eft,  i.  e.  penitus  vitrefa- 
fta.  Interim  Color  ejus  &  Nitor  differt  pro  Mi¬ 
nerae  varietate  •  plerumque  tamen  fufeus  eft  ,  aut 
ater,  opacus,  qui  Ferro  &  Cupro,  a  quibus  raro 
Minera  penitus  immunis  eft  ,  debetur  :  haec  enirii 
Metalla  Vitris  faturatiflimbs  colores  conciliant.  Ra¬ 
rius  Scoriae  color  ,  inftar  Colophonii ,  femipelluci- 
dus,  rubicundus,  flavus,  eft.  Sivero  hae  notae  de¬ 
ficiant  ,  certus  fis,  nondum  omne  Argentum  ,  uti 
decet,  ex  Minera  efle  praecipitatum;  quare  ignis  eft 
continuandus,  Maxime  circumfpedlus  fis  ,  in  Sco¬ 
ria  dijudicanda,  quando  fubjeftum  .Proce (Tus  fuit 
Minera  multum  fui phu rata :  tum  enim  iftud ,  quod 
Scoriae  inftar  fupernarat,  quanquam  fatis  tenuiter  li- 
quefeat  ,  Minerse  fimilitudinem  pertinaciter  fervat , 
multum  Metalli  non  fcori ficati  partim  folutum  , 
partim  in  forma  granulorum  interfperfbrum ,  in  fe 
retinet;  vocatur  talis  mixtura  fulphurata  (germ.  Mu- 
ftchte  Schlacke) ,  quod  fignificat  confidentiam  tenuis 
pulticulae  ,  cognofcitur  ,  fi  malleo  percufla  non 
promte  diffilit,  fed  Hamulo,  quocum  agitata  fuit  $ 
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in  Patella  liquefcens,  tenacius  adhaeret,  eumquc  ar- 
rofit ,  neque  exterius  ,  nec  in  fractura  fuperfkie 
fplendet.  In  tali  cafu  addunt  quidam  Artifices  Mar¬ 
tialia,  quae  Suphur  abforbent  ,  quae  vero  prius  ex< 


P 
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aranda  funt,  an  &  quantum  Argenti  contineant: 
lod  qua  ratione  fiat,  infra  docebitur  :  at  Scoria  per 
a  evadit  refraftaria  (P  L  §.  578,  feq  )  .  Alu  alio 
modo  procedunt :  fed  cum  protracta  Operatione  5 co¬ 
nii  cano  seque  bene  procedat ,  melius  eit  fine  addito 
Scorificationem  perficere. 

8,  In  Operationibus,  quae  fub  Fornice  peraguntur, 
evitari  debet,  ne  aliquid  Metalli,  Scorias,  aut  Fluxus 
fupra  pavimentum  ejus  diffipetur :  inde  enim  eo  inae¬ 
quali  reddito  ,  vafa  non  ,  uti  decet ,  horizontali- 
ter  collocari  pofiimt  ,  facileque  cadunt ,  dein  ad  tu 
increfcente  agglutinantur  ,  ut  dehinc  facile  auferri 
nequeant.  Antequam  ergo  vafa  imponuntur  ,  con¬ 
ducit,  ut  inquinato  pavimento  arena,  cineres  eiixa- 
ti  ,  vel  aliud  quid  ,  per  ie  non  facile  liquefcens , 
infpergatur,  aequabiliter  diftribuatur. 

9.  Poteris  plures  Patellas  Fornici  fubmittere,  ut 
fimul  eodem  igne6c  labore  Scorificationes  iniis  abfol- 
vantur .  Quas  refraftarias  efle  Mineras ,  aut  difficilius 
fconficandas  conjicis,  repone  polterius  ;  quae  facilius 
fluunt .  anteriora  loca  occupent :  hic  enim  seftus  mi¬ 
nor,  ibi  major  eft.  Verum,  fi  ©rimes  eundem  ignis 
gradum  exigunt,  claudantur  pofieriores  Fornicis  fe- 
neftellae,  appofitis  ibi  fegmentulis  (Sb.  §  zzp.  $c 
Tab.  I.  Fig.  17.),  quibus  quadantenus  cohibetur  a> 
ftus  per  easdem,  irruens  :  fupra  brafteam  autem  ad 
aperturam  Fornicis  anteriorem  (Ib.  Tab.  IIP  fig. 


I. 


P  R  A  C  T  I  C  A. 


ti 

i.  /3. )  reponantur  prunas  candentes,  ne  aer  frigi¬ 
dus  ad  anteriora  accedere  queat  vafa .  Quot  Scori- 
ficationes  fimul  fub  Fornice  perficiuntur  ,  tot  prx- 
fto  fint  oportet  Hamuli  ,  quibuscum  agitantur  Sco¬ 
rias;  quippe  quas,  fi  eodem  omnes  moverentur,  fa¬ 
cile  Scoria  de  uno  vafe  in  alterum  ?  &  una  cum  il¬ 
la  adhuc  imperfecta,  aliquid  Argenti  adherens  trans¬ 
ferretur.  Igitur  tali  fene  locari  debent  Hamuli,  ut 
refpondeant  Patellis  fub  Fornice  politis  ,  ne  con¬ 
fundantur  ♦ 


PROCESSUS  II. 


Argenti  ex  Regulo  Proc.  I.  per  Cupellationem 
(  P.  I.  §.  fo 6.  feq.)  Separatio . 


Apparatu  (Proc.  prsec.)  Argenti  quidem  Separatio 
ex  Plumbo,  poftquam  id,  ex  Minera  praecipitatum f 
Plumbo  receptum  eft,  penitus  abfolvi  poteft  ,  jux¬ 
ta  (Proc.  1.  Appar.  N  o.  f. )  ;  verum,  ob  incommo¬ 
da  ibidem  memorata,  iila  Methodus  molcfta  efl : 
quare  per  Cupellationem  potius  res  perficitur.  {- 
deo  autem  Scorificatio  praecedere  debet;  ut  ea, 'qua; 
fufficienti  attenuationi,  per  Plumbi  Scoriam  efficien¬ 
dae,  valde  refiftunt,  prius  feparentur  ,  nec  tam  im¬ 
manem  Plumbi  copiam  addere  opus  fit. 

APPARATUS. 

-  « 

i.  Elige  Cupellam  (P.  L  Tab.  I.  Fig.  &  Ib, 
$,  ip4ad  zi  i. )  tam  capacem ,  ut  ad  minimum  una  ter- 
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tia  majorem  Regulum  ,  illo  ,  qui  imponendus  eft  i  jj 
capere  poflit,  ficciflimam  ,  quaeque  ponderata  haud  le-  j 
vior  fit  dimidio  pondere  Reguli  imponendi  ;  collo¬ 
ca  iliatn  in  Furnum  Docimafticum  fub  Fornice 
(Proc.  praec.  No.  3.);  infirue  ignem  validum  ,  ut 
fufficienti  tempore  bene  candefcat ,  vaporesque  pe. 
niius  exhalent  :  hoc  fit  intra  horae  quadrantem,  fi 
Cupella  de  meris  odium  cineribus  facta  fuit  ;  quae 
vero  fimul  cineres  lignorum  ,  prioribus  per m illos , 
in  fe  continent ,  integram  fere  horam  ad  fufficien- 
tem  Uftulationem  exigunt.  Tunc  Regulum  (Proc. 
praec. )  ,  lenibus  mallei  iftibus  a  Scoriis  prorfiis  libe¬ 
ratum  ,  complanatisque  fimul ,  quae  prominent,  acu¬ 
tis  fa  per  fi  ciebus,  chartae  purae  involutum,  ope  for¬ 
cipis  modefle  impone;  bene  cavendo,  ne  fuperficies 
Cupellse  cava  laedatur.  Apparebunt  omnia  Phaeno¬ 
mena  fi  milia  ,  ac  ( P.  I.  §.  69.  fo  6.  fo  7.)  defcripfi- 
mus  ,6c  Sconge  ,  quae  ex  Plumbo  perpetuo  nafcuntur, 
ad  marginem  rejedjae,  ilico  a  Cupella  abforbebuntur ; 
quae  hinc  eousque  flavo  ,  fufeo ,  nigro  ,  colore  tin¬ 
getur  ,  quousque  Scoria  in  eam  penetraverit. 

z.  Statim  vero  ,  ac  vides  ,  quod  valide  ebulliat 
ac  fumet  Regulus,  imminuatur  parumper  ignis;  ut 
mediocri  -aedus  gradu  Regulus  pro  maxima  parte 
coofumatur.  Cognofcitur  autem  ignis  gradus  ma¬ 
gnus,  fi  fumus  ex  Plumbo  prorumpens  ad  Forni¬ 
cis  fere  lacunar  usque  projicitur  ,  nifi  is  ab  aere  , 
per  Fornicis  prorfus  apertam  portam  irruente  ,  fla. 
tim*  diffipetur.  Dein  fi  Regulus  impofitus  fuper- 
Xic  admodum  gibbofus  fit  :  qua  tamen  in  re  quan¬ 
titas  Metalli  confideranda :  major  enim  Reguli 
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moles  depreffum  ,  minor  vero  acutius  Sphaeras  te¬ 
gmentum  refert ,  ii  utrique  idern  ignis  gradus  ad¬ 
hibitus  fuerit.  Denique  fi  Cupella;  igneo  fplendo- 
re  adeo  luceant,  ut  vix  diftingui  pofiit,  quousque 
Scoria  intraverit ,  fortior  etiam  ignis  gradus  indica¬ 
tur.  Admodum  excedente  ignis  gradu  ,  cuncta  fub 
Fornice,  in  luculenta  ignitione ,  cernuntur,  ebullitio 
Plumbi,  indeque  prorumpentes  vapores  cefiant ,  nec 
moles  metallica,  licuti  decet,  ad  fenfum  imminuitur, 
i'ed  diutius  perfiftit :  imminuendus  ergo  eft  ignis. 
Mediocris  vero  ignis  gradus  ex  eo  colligitur  ,  fi 
Metalli  liquefadli  fuperficies  magis  eft  complanata  , 
fumus  non  alte  afiurgens ,  Cupella  a  Scoriis  colo¬ 
rata  cernitur.  Neque  adeo  attenuatum  de.bet  efie  Li- 
thargyrium,  ut  ilico  penitus  a  Cupella  abforbeatur* 
fed  conftanter  tantillum  remanere  debet,  ut  ejus¬ 
dem  tenuis  annulus,  R.egii!ura  cingens  ,confpiciatur: 
qu te  figna  indicant  neccffariutn  heic  ignis  gradum » 
Sed  fi  furnus  in  fuperficie  Metalli  modo  oberrat, 
Metallum  fere  penitus  complanatum  eft  ,  ejus  ebul¬ 
litio  debilis ,  Scoriarum  ,  guttulas  lucidas  referentium , 
motus  languidus,  earumque  in  cavo  Cupellae  abun¬ 
dans  aggregatio,  iisdem  quoque  Regulus,  tanquam 
tenui  vitrei  fplendoris  cuticula,  obvelatur  ,  quin 
&:  Cupellae  obfcunc  cernuntur  ,  fignificatur  ignem 
jufto  minorem  die.  Tum  opus  eft,  ut  fortior  red¬ 
datur. 

3.  Si  Regulutn  tandem  multum'  vides  imminu¬ 
tum  ,  debet  iterum  fucceflive  augeri  ignis  :  evane- 
fcent  tandem  omnia,  Argento  in  Regulo  (Prae,  praec.) 
deficiente*  Si  vero  Argentum  is  continet ;  fiedein, 
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Plumbo  admodum  imminuto,  fcintillae  lucida  dif- 
parebunt,  &  ,  loco  earum,  irides  quali  longe  vivi¬ 
diores,  quam  in  initio  &c  medio  Operationis,  velociter 
in  Reguli  fu  perfide  motae  ,  fele  vario  modo  decuf- 
lantes,  vifentur.  Denique,  omni  Plumbo  confum- 
to,  ultimo  Scoriae  fubnlis  feu  Lithargyrii  cuticula 
tenuis,  qux,  ex  Regulo  perpetuo  renata  ,  ejus  fu» 
perfiotem  obvelavit,  quafi  detrahitur.  Si  tum  ignis 
non  tantus  eft,  ut  liquefa&um  perfiftere  pofiit  Ar¬ 
gentum  ;  color  Reguli  Argenti  fuperftitis ,  fubi- 
to  ,  ex  dilute  igneo  ,  mutatur  in  corufcantem :  qua: 
Corufcatio  vocatur  (germ.  Blicken) .  Sed  fi  tantus 
in  fine  adhibitus  fuit  ignis  ,  ut  liquefadum  fervari 
pollit  Argentum  purum,  mutatio  ifta  coloris  tam  in» 
lignis  haud  apparet ,  fed  luculenter  fplendens  perii- 
ftit  granulum. 

4.  Poftquam  Phaenomena  (N°.  3.)  com paruere  5 
linque  Cupellam  adhuc  per  unum  alterum  ve  minu¬ 
tum  fub  Fornice;  dehinc,  mediante  Hamulo,  ean* 
dem  fenfim  leniter  usque  ad  portam  protrahe  : 
quando  vides  aedum  Cupellae  eousque  decrevifle,  ut 
refiduum  granulum  Argenti  induruerit  9  8c  modo 
adhuc  obfcure  rtibefcat ,  prehende  Cupellam  forci¬ 
pe,  &  ope  Tenaculi  ( P.  I.  Tab.  IV.  Fig.  $.)  e 
loco  fuo  dimove,  una  cum  Cupella  repone  in 
locum  frigidum;  tandem  frigefa&um  exime:  vide¬ 
bis  id  albiflimum ,  inferiori  parte  foveolis  plenum ,  &C 
in  Bilance  Doclmaftica,  fi  necefle  judicas,  pondera¬ 
te  poteris. 

f.  Si  exaflre  determinare  cupis,  quantum  Argen¬ 
ti  acquifiveris  ex  Minera;  opus  eft  ,  ut  evincas , 
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Ratitum  Argenti  poft  Scorificationetn  &  Cupella- 
tioncm  ,  de  iolo  illo  Plumbo  ,  quod  ad  exploran¬ 
dam  Mineram  adhibes,  in  Cupella  fuperftcs  maneat* 
Dum  igitur  procedentem  Procedam  1.  inftituis5  eo¬ 
dem  tempore  in  alia  Patella  o£lo  Centenarios  ejus¬ 
dem  Plumbi  granulati  fine  addito  fcorifica  :  fu  per¬ 
fles  Plumbum,  fimul  cum  Regulo  de  Minerae  Sco- 
rificatione  refiduo ,  Cupellationi  fubjice.  Si  nunc 
quantitatem  Argenti,  quam  exMinera  obtinuilli,  (ci¬ 
re  vis,  pone  Regulum  Argenteum,  quem  ex  Regulo 
a  M inero  Sconlicatione  fuperilitem  habuifti,  in  alte¬ 
ram  lancem  mobilem  j  in  oppoOtam  vero,  una  cum 
ponderibus ,  illum  Regulum  ,  qui  in  altera  Cupella  f 
a  Plumbi  foiius  granulati  eadem  copia,  ac  pro  Sca¬ 
rificatione  Minerae  adhibuifti,  fuperlies  erat,  utpote 
cui  aequale  pondus  Regulo  Argenti  e  Mi  ner  a  aequi- 
fito  vi  Operationum  aderevit  :  quod  fl  ponderibus 
additur,  (ine  calculo  fic  fubtrahi  poteft. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Dum  Cupellam  eligis,  capacitatis  ejus  ratio¬ 
nem  habeas  necefle  eft  ;  an  videlicet  quantitati  Me¬ 
talli  imponendi  refpondeat ,  nec  ne.  Magnitudo 
quidem  nimia  nihil  nocet  •  fed  folummodo  inutilis 
eft.  Si  vero  nimis  parva  eft  ,  Operatio  haud  bene 
fuccedit.  Nimio  enim  Plumbo  fi  Cupella  onerata 
eft  ,  a  Lithargyrio  ,  in  quod  Plumbum  refolvitur  9 
quippe  quod  omnia  denique  confumit ,  fuperficies 
Cupellae  cava  tandem  eroditur ,  finditurque  :  quin 
&  fi  cineres  Cupellae  jam  funt  faturati ,  non  tam 
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promte  amplius  Lithargyrium  in  eam  ingreditur  J 
&  quod  tunc  porro  ablorbetur  ,  id  transfudat  in 
Fornicis  Pavimentum  :  unde  id  incommodi ,  quod 
hoc  corrofum  inaequale  reddatur,  vafa  ideo  impoli¬ 
ta  dein  vacillent,  aeftuque  magis  increfcente  cum  eo 
conglutinentur.  Si  nondum  exercitatus  certus  efie 
velis  ,  an  Cupella  omne  Lithargyrium  de  Regulo 
proditu  tum’ abforbere  fufiiciat;  pondera  &  Regulum 
&  Cupellam  ad  Bilanceirf  vulgarem:  Regulus  nem¬ 
pe  non  excedat  duplum  Cupellas  pondus,  quoniam 
una  pars  Cinerum  in  fe  continere  valet  Lithargyrium 
de  duabus  Plumbi  partibus. 

z .  Cupellas,  tametli  frnt  vetuftiflimas ,  ficati  plu¬ 
rima  aha  corpora  ,  ficciffima  vifa,  igni  tamen  expo¬ 
litae  validiori  ,  vaporem  exhalant  humidurn  ,  docen¬ 
te  id  Deftiif|tibne  Chemica  :  maxime  vero  cineres 
lignorum  ,  ob  Salem  ,  a  quo  penitus  liberari  vix 
poliunt ,  humiditatem  femel  conceptam  non  facile 
iterum  dimittunt,  quin  etiam  plerumque,  vel  in  i  piis 
cineribus,  inflammabilis  aliquid ,  Plumbum  reducen¬ 
tis ,  rellat ,  vel  etiam  (ub  Cupellarum  formatione, 
rurfusUefe  infinuare  folet  ;  praecipue  fi  mucilagino- 
iis  liquidis  a 4  huipe&andos  cineres  ufus  fueris.  Quam 
ob  rem  tales  praecipue  Cupella ,  quas  ex  cineribus 
lignorum  pro  parte  compofitae  funt ,  absque  Plum¬ 
bo  impolito  9  fub  Fornice  prius  aliquamdiu  bene 
candeicant  oportet  ;  ut  omnis  humiditas  &  inflam- 
niabde,  quod  forte  inelt,  diffipetur  :  quam  Uftula- 
tionem  vocant  ( gerrn.  Abdthnen) .  Nili  autem 
hoc  fufficienter  fiat  5  Plumbum  ,  nimis  cito  impo- 
fuum,  innumeras  guttulas,  kintillarum  inftar,  cum 
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levi  crcpitatione  ,  ad  Fornicis  ufque  lacunar  eji¬ 
cit  ;  fed  hoc  Plumbum ,  cum  Argenti  proportiona- 
tam  in  fe  habeat  quantitatem  ,  fallere  facit  Procet 
fum.  Potefl  quidem  illa  disjeftio  ,  fi  Artifex  eam 
fiatim  videat  ,  utcunque  impediri  per  carbonem  la¬ 
tum,  totum  Cupellae  cavum  claudentem  ,  tigilli  in- 
ilar  fuperimpofitum  :  (ed  cum  eo  ipfo ,  quo  ob- 
fervatur  hoc  vitium ,  6c ,  antequam  poffic  emendari  , 
aliquid  Metalli  exii  liat ,  accuratior  Docimafia  Pro- 
ccflui  tali  fidere  non  potefl.  Infuper  &  Operatio 
per  hoc  remedium  retardatur  :  nam  Plumbum  fco- 
rifi catum  per  Phlogillon  carbonis  fubinde  reduci¬ 
tur  ;  ut  ideo  carbo  ,  mox  ac  Plumbum  quiefcu  , 
iterum  debeat  auferri.  Aliquando  etiam  practermif* 
fa  fufficiente  Cupellae  uftulatione  Plumbum  in  Cu¬ 
pella  concutitur  ;  ut  perpetuo  vacillet ,  locumque 
fic  mutans  nonnunquam  ex  parte  e  Cupella  ejicia¬ 
tur.  Huic  vitio  melius  per  carbonem  fuperimpo- 
fitum  occurri  potefl,  ac  priori.  Oritur  id  quoque, 
ficuti  prius  Phaenomenon  ,  a  vaporibus  praecipue  pin¬ 
guibus  ,  ficcisque  prorumpentibus.  Denique  circa 
Cupellarum  ultulationem  notes  ,  quod  ,  fi  Plumbum 
juilo  citius  imponatur  Cupellae,  fere  in  optimis  quo¬ 
que  Cupellis  oriantur  fifiurse,  unde  tutius  efl,  paul- 
lo  diutius  expebtare  ,  quam  jufio  citius  imponere 
Plumbum.  Videtur  idem  hoccc  oriri  ,  e  pauxillo 
Phlogifli  reflantis,  Lithargyrium  cum  expanliva  e- 
bullitione  reducentis  ,  quod  in  media  Cupellae  fub- 
ftantia  latens,  non  quidem  proje<5lioncm  guttularum 
incumbentis  Plumbi  efficere  ,  attamen  fifTurarum 
caufa  efie  potefl.  Plura  circa  hxc  Phaenomena  re- 
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peries  (P.  I.  §.  io8.).  Inde  patet,  quantum  interfit l 
ut  haec  vafa  fimmia  cum  cura  conficiantur.  Si  etiam 
Cupella  fubitaneo  nimis  aefiui  exponitur ,  itidem  ri¬ 
mas  agit  ,  imprimis  fi  in  una  parte  fervidiffima  eva¬ 
dit  ,  dum  in  altera  friget. 

j.  In  medio  Cupellationis  ignis  fit  paullo  modera¬ 
tior  j  ne  per  nimis  attenuatum  Lithargyrium  3  dein 
per  ipfum  Plumbi  fumum  ,  aliquid  Argenti 
fubripiatur  :  in  omni  enim  ficca  arque  ac  humida 
Volatilium  diffipatione  ,  nimis  turbulenta  ,  Corporis 
utcunque  fixi  pars  abripi  fimul  poteft.  Sufficit  heic 
ignis  gradus  tantus ,  quo  Plumbum  in  Lithargy¬ 
rium  mutatur  ,  idque  tantum  attenuatur  ,  ut  Cupel¬ 
lam  penetrare  poffit.  Quin  etiam  hoc  iplb  ,  fi  ni¬ 
mis  prornte  fit  ,  efficitur,  ut  minuta  Metalli  argen- 
tiferi  granula  Regulum  deferant  :  unde  poft  abfo- 
lutarn  Operationem  Argenti  molcculx*,  per  Cu pelice 
cavum  diffipatse  ,  vix  omnes  colligenda  erunt.  In 
fine  vero  ,  confumto  Plumbo  fere  omni  ,  intendor 
fit  ignis;  ne  aliquid  cum  ma  flui  a  Argentea  remaneat 
Plumbi  :  unde  pondus  incertum  habetur Argento 
autem  fragilitas  conciliatur.  Deftruitur  enim  Plum¬ 
bum  ,  in  Lithargyrium  latis  attenuatum  ,  igne  lon¬ 
ge  minori ,  ac  opus  efi:  ,  ut  Argentum  purum  li¬ 
que  icat  :  atque  Plumbum  heic  Menftrui  inilar  a- 
git  ,  quo  Argenti  liquefadio  minori  igne  obtine¬ 
tur  :  hinc  quo  magis  Plumbum  confumitur ,  eo 
validius  ignis  eft  intendendus:  ut  Plumbi  quantitas 
requifita  ad  Regulum  in  liquefadlione  detinendum  5 
jam  deficiens,  per  ignis  violentiam  compenfetur:  quod 
nifi  fiat ,  nimis  cito  folidefeente  Regulo  Argenti  fu- 
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perftitis,  aliquanta  Plumbi  pars,  ope  Argenti  a  deftru- 
dlrione  defenfa ,  huic  conjunda  manet.  Dicitur  autem 
tale  Plumbi  Argento  adhserefcens  refiduum  (germ. 
Bky-Sack  ) .  Quanti  porro  interfit ,  ut  ignis  regimen 
in  hac  Operatione  exa&e  obferveturfvafaque  bona  eli¬ 
gantur,  exinde  liquet.  Pone  duas  bonae  notae  Cupellas 
iub  Fornicem,  &  in  quamlibet,  uflulatione  rite  pera- 
£la,  Argenti  granulati,  perfecte  aequiponderantes  portio¬ 
nes  immitte, fu peradde  cuilibet  aequalem  Plumbi  gra- 
nulati  quantitatem  ;  hoc  vero  minimo  temporis  in¬ 
tervallo  addatur  neceffe  eft :  fac,  ut  juftam  aequabi- 
lemquc  ambse  Cupellae  patiantur  ignis  gradum  $  vi¬ 
debis  ,  eodem  fere  tempore  in  ambabus  fieri  corti- 
fcationem ,  granulaque  Argenti  refidua  dfe  sequipcn- 
derantia.  Repete  eundem  Procefiimi,  hac  modo  dif¬ 
ferentia,  ut  altera  Cupella  juffum  ,  altera  nimis  fer¬ 
rem  ignis  gradum  experiatur  ;  finientur  ambae  Ope¬ 
rationes  multo  magis  differente  tempore ,  ac  in  ca¬ 
la  praecedenti,  obnnebitque  granulum  Argenti ,  quod 
moderatum  ignem  pafium  fuit ,  mfigne  praepon- 

dium ,  prae  altero.  Differentem  quoque  expedires 

eventum,  fi  diverfae  bonitatis  Cupellas  eligis:  quan- 
quam  enim  omnia ,  ut  in  cafu  primo  ,  quam  ac- 
curatiflime  obferventur ,  nihilo  minus  tamen  Argenti 
granula  refidua  ,  eodem  pondere  non  gaudebunt. 

Mirum  videtur  Phaenomenon  ,  quod  ,  ignis  gra¬ 
du  vehementiffimo  adhibito  ,  ebullitio  Plumbi  9 
Fumique  projedtio  adeo  imminuatur  ,  flatimque 
vero  redeat ,  fimulac  aer  liberalius  ope  follis  ma¬ 
nualis  ad  Plumbi  fufi  fuperficiem  propellitur  ,  aut 
fi  imminuto  igne  ad  apertum  Fornicem  aditus 
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ei  concedatur.  Cui  Operationes  majores  in  Uftrinls 
licet  ad  i  pice  re  ,  longe  clarius  hoc  patebit .  Qui¬ 
busdam  enim  in  locis  Furni  ad  Plumbum  ab  Argen* 
to  feparandutn  ea  lege  funt  difpofiti  ,  ut  ex  Furno 
Anemio  flamma  de  hgnis  accenfis  derivetur  ad  Cineri - 
tium  in  hujus  vicinia  exftrucbum  j  folles  auiem  non 
ad  ignem ,  ied  immediate  ad  fuperflciem  Metalli  in 
Cineritio  fu(i  diriguntur,*  fl  nunc  ignis  ad  fufficien- 
tem  gradum  increvit,  follesque  valide  fptrant,  Plum¬ 
bum  brevi  in  Lithargyrium  abit  :  ubi  vero  quie- 
Icunt  folles  ,  tametli  cteteroquin  a:que  valide  ani¬ 
matus  fit  Furnus,  mutatio  Plumbi  in  Lithargyrium 
haud  amplius  cernitur.  Difcimus  hinc,  maxime  ne- 
ceflarium  aeris  liberiorem  acceflum  efle  ,  ubi  corpo¬ 
ra  flxiora  vel  fixaca  in  fumum  relblvere ,  praecipue 
fublimare  conamur:  ob  hujus  enim  ,  tanquatn  necef- 
fani  talium  vaporum  vehiculi  defectum  s  vel  finiftram 
applicationem  ,  mula  Chemicorum  Pr  ocellus  feliciter 
procedere  nequeunt. 

4.  Cupellatione  pera&a  granulum  Argenti  ,  fi 
Cupellam  mox  de  Fornice  educere  velis ,  limulae 
fqlidefcit ,  ocyfiime  eft  auferendum;  ne  frigefeens 
per  Lithargyrium  cum  Cupella  conglutinetur:  alias 
enim  vix  absque  parte  Cupellas  ei  adhaerente  au¬ 
ferri  poil .  Vel  etiam,  quod  melius,  pofl  coru- 
feationem  aliquamdiu  adhuc  fub  Fornice  efl  relin¬ 
quenda  Cupella  cum  fuo  granulo,  ut  omne  in  Cu¬ 
pellam  fecedat  Lithargyrium  :  tum  enim  facillime 
aufertur.  Facile  autem  errant,  qui  polt  corufca- 
tionem  dico  auferunt  Cupellam  ,  inani  metu  eo  de¬ 
ducti  ,  ne  quid  de  Argento  comburatur ,  vel  ejus 
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portio  a  cineribus  abforbeatur.  Tametfi  enim  per 
horas  fub  Fornice  relinquatur ,  ne  minimum  de 
ifto  comburetur .  E  contrario,  id  incommodi  a  fubi- 
tanea  aeris  fngidi  ad  Argentum  fufum  admiOtone 
expectandum  ,  ut  ramulos  tuberculaque  emittat  # 
quandoque  exigua  granula  ad  infignem  diihntiatn 
de  le  projiciat,  quibus  facile  deperditis  ,  de  Argen¬ 
ti  pondere  incertus  eris .  Si  vero  per  certos  gra¬ 
dus  remittitur  aeftus,  hoc  non  contingit.  Non  me¬ 
mini  in  ullo  alio  Metallo  fub  hiice  circumftantiis 
haec  apparere:  quin  quo  purius  cft  Argentum,  eo  hsec 
magis  fiunt.  Ejusmodi  ramuli,  de  majore  Argenti 
fufi,  dum  folidcfcit,  mole  projedfi,  non  raro  fpeciofie 
arbufculte  formam  reprselentanr ,  quales  ab  Artifici¬ 
bus  jucundo  fpediaculo  (er vari  folent.  Caeteroquiiv 
videatur  (P.  I.  §.  187.  Cor.).  Erit  autem,  cu- 
pellatione  rite  peracta ,  granulum  Argenti  in  inferio¬ 
ri  iua  parte  foveolis  plenum. 

f.  Ambobus  hiice  Proceffibus  (I  &  II.  )5  exa¬ 
men  Minerac  fluxilis  Docimafticum  ,  quo  patet  . 
quantum  Argenti  ex  ea  cum  lucro  per  Operatio¬ 
nem  Metallurgicam  obtineri  poffit,  abfolvitur:  am¬ 
bo  enim  conjundi ,  fi  efientialia  confideres ,  exafte 
refpondent  Operationibus  magnis  Meraliurgicis.  Poi- 
funt  vero  ab  exercitatis  aliquot  ejusmodi  Operatio¬ 
nes  ,  fimul  femelque  eodem  fub  Fornice  ,  perfici  * 
modo  ne  unum  vas  alteri  impedimento  fit.  In  tali 
cafu  claudantur  pofteriores  Fornicis  feneitella:  (Proc. 
pr^c.  in  Ufu  No„  9.)  •  Reguli,  quorum  co  rufea- 
tionem  minori  tempore  futuram  judicas,  ponantur 
in  Cupellas  poilenores  3  in  anteriores  vero  ,  quo- 
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rum  confumtio  diutius  durabit  :  repone  pruna's  fu- 
pra  bradeam  (1.  c.)  ,  ut  omnes  fimul  ebullire  6c 
fumare  incipiant-  creteroquin  rege  ignem  ,  uti  edo- 
dus  es :  quando  pofteriorum  corufcatio  inflat  ,  ape¬ 
ri  feneftallas  vicinas  ,  ut  violentiorem  quam  priores 
patiamur  ignem  :  fi  vero  fimul  anteriores  nimio  i- 
gne  adficiahtur,  retrotrahantur  prunae  de  porta,  &t, 
nifi  hoc  fufficiat,  ipfas  ope  Hamuli  Cupellae  ,  quod 
vero  caute  fieri  debet:  fi  vero  circumilantire  id  non 
permittant,  fupra  Regulum  nimis  agitatum  detineas 
Forcipem  frigidum  ,  donec  fedati  teftus  figna  appa¬ 
reant  inflante  demum  &  priorum  corufcatione  , 
auge  ignem  pluribus  prunis ,  propius  ad  portam 
repolitis  j  interim  poileriores  in  fuo  loco  perfiflant* 
egetera  fac  uti  (N°.  4. )  in  Apparatu.  Commode 
falcem,  dum  Sconficatio  perficitur  in  Patella  Vitri- 
ficatoria  ,  uno  eodernque  tempore  &  igne  uftulari 
potefl  Cupella. 

6.  Nunquam  habetur  Plumbum  venale,  quod  non 
Argenti  quid  in  fe  habeat :  non  enim  femper  ope¬ 
rae  pretium  efl  id  feparare.  Maffula  talis  Argenti 
plerumque  unam  alteramve  in  quolibet  Plumbi  Cen¬ 
tenario  aequat  Drachmam ;  hinc  errorem  inducit  in- 
fignem,  dum  ea,  Plumbo  confumto,  in  Cupella  re  - 
linquitur,  accrefcitque  Regulo  ex  Mmera  feparato  : 
quare  a  Docimafta  accuratiore  iftud  Argenti  accre- 
jnenvum  femper  lubtrahitur.  Eum  in  finem  ergo 
infgms  Plumbi  copia  fimul  granulatur  ,  ac  per  cri¬ 
brum  trajiciendo  bene  permifeetur :  tumque  gra¬ 
no  latum  iflud  folum  tali  quantitate  in  Cupella  efl 
explorandum  ,  quali  ad  Mineras  explorandas  adhi¬ 
betur, 
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betur  :  vel  etiam  ejus  in  Patella  Scorificatio  praemit¬ 
ti  poteft  ,  dein  Cupellae  imponi  ;  ut  granulum  Ar¬ 
genti  ,  quod  continet ,  feorlim  acquiratur :  hoc  enim 
dein  ,  cum  Regulus  Argenti ,  e  Minem  per  fimile 
Plumbum  feparatus,  ponderatur,  in  lancem  alteram, 
quae  pondera  recipit ,  reponitur  $  ut  praepondium 
tollatur  ,  quod  Regulo  huic  per  Plumbi  ad  Scorifi- 
cationem  &  Cupellationem  adhibiti  quantitatem  ean¬ 
dem  aderevit.  Granulum  hocce  Argenti,  quod  e  folo 
Plumbo  obtinuifti,  vocatur  (germ.  Bley-Korn  ),  & 
fervatur  in  eundem  ufum  ,  quamdiu  de  iflo  Plumbo 
granulato,  ad  hos  Procefliis  ufurpando  ,  aliquid  re¬ 
flat.  Quoties  vero  novi  Plumbi  granulatio  confici¬ 
tur  ,  toties  iterum  quantitates  hujus  determinatae , 
ad  Minerarum  explorationem  adhiberi  folitae,  in  Cu¬ 
pella  funt  explorandae  ;  tarnetfi  vel  Plumbum  quo¬ 
que  ex  eadem  Fodina,  ac  prius,  depromtum,  fi- 
milique  modo  eliquatum  efie  fcias  :  nam  non  aequa- 
biliffime  in  Plumbo  ,  dum  id  excoquitur  ,  Argen¬ 
tum  eft  diftributum  ;  idque  ex  variis  caufis,  de  qui¬ 
bus  infra.  Facile  itaque  in  calculo  errabunt,  qui  fine 
granulatione  de  Plumbi  majori  mole  conficiunt  bra- 
deolas  determinati  ponderis,  lisdemque  ,  quae  Scori- 
ficatione  aut  Cupellacione  explorare  volunt ,  fubjerita 
involvunt. 

7.  Nitida  flavedo  ,  per  totam  granuli  in  Cupella 
fuperftitis  extenfa  fubflantiam  ,  multum  Auri  ineffe 
indicat;  fiquidem  iisdem  hifcc  Proceffibus ,  Aurum 
xque  ac  Argentum  obtinetur  :  qua  de  re  fpeciaiiores 
infra  Procefius  confulantur. 

8.  Casteroquin  in  genere  adhuc  notandum ,  quod 
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omnia  additamenta  ,  quibus  in  talibus  Operationi* 
bus  utimur,  fint  exploranda,  an  &  quantum  Ar¬ 
genti  in  Plumbi  Regulum  dimittant.  Aliquando  e- 
nim  ipfum  Lithargyrium  argentiferum  elt  :  hinc  &c 
ipfum ,  vel  &  ex  eo  confedum  Vitrum  Plumbi  , 
explorare  in  Cupella  decet ,  antequam  adhibentur. 
Cuprum ,  Ferrum ,  aliaque  ,  raro  funt  absque  omni 
Argento  :  quanquam  ejus  tam  parum  contineant, 

ut  error  inde  commiflus  vix  fenfibilis  iit  j  attamen 
vel  a  minimis  quoque  erroribus  eft  cavendum:  pia¬ 
res  enim ,  minimi  licet ,  aggregati  conftituunt  Falla- 
pam  fatis  m (ignem. 

PROCESSUS  III. 

\ Argentum  ex  Minera  a  'fenis  non  Metallicis  refra~ 
t  diaria  reddita  ,  non  elutriabili  ( P.  L  %.  378, 
380.  38 1.)}  per  Scorificationem  cum  Plumbo  prce* 
cipitare. 

Diverfitas  eorum  ,  quae  Minera s  reddunt  refra- 
ftarias  ,  diverfam  easdem  tradandi  requirit  ratio¬ 
nem.  Redduntur  autem  quaedam  Minerae  per  Ter¬ 
ram  non  metallicam  concomitantem  refradarise,  qua¬ 
rum  alite  per  elutriationem  non  feparabiles,  alije  ve¬ 
ro  feparabiies  funt.  Si  non  funt  feparabiles^  fequen- 
tetn  in  modum  agas. 

APPARATUS. 

}  /  : 

t  '  /  /.  •  ' 

Lf.  Mineram  contere  in  pollmem  quam  fubtiliffi* 
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mum  ,  cujus  Centenario  uni  Docimailico  tantun- 
dem  Vitri  Saturni  (P.  1.  §.  70.),  iubtiliter  com- 
minuti  ,  terendo  adde  :  quo  exa&ius  enim  ambo 
permifcentur  ,  eo  facilius  polita  Scorificatio  proce-  ^ 
dic.  Committe  hanc  mixturam  ,  una  cum  Plumbi 
Centenariis  duodecim.  Patellae  vitrificatoriae,  ficutl 
(Proc.  I.  N°.  z,)y  eamque  repone  fub  Fornice:  nili 
vero  Patella  tam  ampla  fit  ,  ut  colliquaro  Plumbo 
ad  minimum  dimidia  ejus  pars  vacua  remaneat,  di¬ 
vidatur  Sc  Minera  ,  &  Plumbum  granulatum,  in 
duas  partes  aequales  5  duabusque  Patellis  committa¬ 
tur, 

2.  Subminiftra  ignem  primo  validum  5  donec 
Plumbum  bene  ebulliat  :  quo  vifo  sdlus  imminua¬ 
tur  ,  aeque  ac  (Proceflu  i.  No.  3.),  fed  paullo  diu¬ 
tius  fervetur  fic  imminutus.  Poft  denique  iterum 
in  tantum  augeatur  ignis  5  donec  Scorificationis  & 
perfe&as  fullonis  ligna  adfim  (vid.  totus  Proc,  1.). 
Durat  autem  hic  Proce  iliis  paullo  diutius  ,  quam 
prior  ,  majore  fub  finem  eget  igne. 

3.  Nonnunquam  accidit,  ut  valde  refradbaria  Mi¬ 
nera  per  Lithargyrium  fufficienter  folvi  recufct;  fed 
ut  moles  picei  lentoris  Regulo,  ipfisque  Scoriis  pro 
pane  jam  fubaclis  ,  fupematet  :  fi  hoc  vides ,  clau¬ 
de  Furni  fpiracula,  ut  ignis  imminuatur;  tum  attin¬ 
ge  illud  refractarium  cum  Hamulo  ferreo,  frigido , 
quod  llatim  huic  adhaerebit;  aufer  id  caute,  ne  ali¬ 
quid  perdatur  *  tere  in  pollinem  ,  fuperadde  adhuc 
femel  fubduplam  ,  vel  fi  neceflc  judicas ,  aequalem 
portionem  Vitri  Plumbi  ;  iterumque  Telia:  commit¬ 
te  ;  continua  tum  Scorificationera ,  donec  perfe&e  per- 
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a£ta  fit.  Refpicias  autem  femper  Scoriam  Minerae 
refraftarias ,  arsnon  forte  Reguli  quaedam  granula  in 
ea  difperfa  fint  :  etenim  nonnunquam  Scoriae  len- 
tcfcentes  aliquid  Metalli  detinent:  quod  fi  fufpicaris  , 
tunde  Scoriam  in  pollinem  ,  ficque  apparebunt  gra¬ 
nula  metallica  ,  fi  qu^  refidua  ftint ;  quippe  quae 
in  pollinem  teri  non  poffunt  ,  led  complanata,  de- 
hinc  facilius  difeerni  &:  colligi  poffunt. 

4,  Argentum  ex  Regulo  (N°.  3.)  per  Cupellatio- 
nem  feparatur,  fi cut i  (Proc.  II.).  Sed  dum  pondera¬ 
tur  Regulus  Argenti  acquifitus  ,  in  lancem  oppofi- 
tam  reponi  debet  Argenti  maffiila,  quae  ex  duode¬ 
cim  Plumbi  adhibiti  Centenariis  unoque  Vitri  Satur¬ 
ni,  praemiffa  Scarificatione  in  Cupella  fuperftes  fuit 
(vid.  Proc.  II.).  Si  ob  vaforum  anguffiam  Minera  , 
in  duas  partes  aquales  divifa  ,  Sc  quaelibet  in  pe¬ 
culiari  vale  fcorificata  £c  cupellata  fuit,  debent  am¬ 
bo  ad  lancem  primo  comparari  granula  Argenti :  fi 
enim  alterutrum  praepondio  gaudet ,  certus  fis ,  te 
errorem  commiflifle  ,  quod  in  Minerse  refra&ariae 
examine  ,  nifi  jam  exercitatus  fis ,  facile  contingit  : 
deinceps  ambo  fimul  cum  ponderibus  comparantur, 
quibus  pofferioribus  adjungatur  granulum  Argenti, 
ex  Plumbo  &  Vitro  Saturni  refiduum  (1.  c.) 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

I.  Omnes  Terrae  Lapidesque  ad  ignem  funt  re- 
£ra£tarii :  tametfi  enim  quidam  per  fe  in  igne  fluant, 
uti  vitrefeentes ;  attamen ,  paucifiimis  exceptis,  reli¬ 
qui  omnes  Metallis  longe  difficilius ,  nec  tam  tenui- 
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ter,  liquefcunt,  ac  requiritur,  ut  Metallum  pretio 
fum  fufficienter  praecipitetur.  Sed  neque  Lithar- 
gyrium  mediante  folo  igne  refraCtarias  has  materias 
commode  folvit ,  nifi  mixtio  accedat  mechanica  : 
quamprimum  enim  id  per  refraCtariae  M  ineras  in¬ 
ter  (titia  fele  penetrat,  ac  folvere  incipit,  mox  tenax 
nafeitur  maffa  ,  ulteriorem  per  Lithargyrium  dilu¬ 
tionem  aegre  admittens .  Luculenter  id  cernere  li¬ 
cet,  fi  vitra  conflantur  per  calces  metallicas  colo¬ 
rata  :  hifce  fi  ruditer  calx  affunditur  colorem  con¬ 
cilians  ,  nunquam  obtinebis,  ut  aequabiliter  undique 
fint  tinCta;  etiamfi  per  dies  in  magno  igne  torquean¬ 
tur  :  quin  etiam  Vitrum  jam  confectum  per  Sales, 
vel  Lithargyrium,  lolummodo  fuperadfufa,  fc  neu- 
tiquam  patitur  perfeCle  dilui.  Hinc  Vitrariorum 
artificio  utendum,  qui  in  perfectioribus  vitris  con¬ 
ficiendis  maxime  ftudent ,  ut ,  priusquam  ingredien- 
tes  fpecies  committantur  igni,  mixtio  mechanica  prae¬ 
cedat  ,  vel  accedat  faltem  fub  ipfa  liquefaCtione  •  id 
quod  heic  per  Vitri  Plumbi  compotiti  tritum  cum 
Minera  abfolvitur.  Si  vero  fenus,  Vitrum  Plum¬ 
bi  non  fatis  fluxile  effe ,  Lithargyrium  antea  li- 
quefaCtum  ,  in  pollinem  tritum ,  poteft  fuperad- 
di . 

In  plurimis  VitrefaCtionibus  ,  praecipue ,  quas 
addito  Lithargyrio  ,  aut  ex  hoc  compofito  Saturni 
V itro  fiunt  ,  eo  momento ,  quo  mixtura  liquefeere 
incipit,  extenditur  mixtura  in  ipumam  raram,  quae 
abfoluta  VitrefaCtione  rurfus  in  arctius  redit  fpa- 
cium :  quare  duas  Patellas  adhibere  tutius  eft :  ac¬ 
cedi  t3 
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cedic ,  quod  Scarificatio  ejusdem  quantitatis  Mt- 
iierae,  in  aliquot  partes  di viiae  5  citms  procedat. 

3.  Cum  hjec  Scorificatio  diuturniore  &  majore 9 
ac  prior,  egeat  igne,  dein  &  pluri  Lithargyrio  o- 
pus  fit ,  ut  refra&aria  fubigatur  Scoria  ;  facile  li¬ 
quet  ,  cur  quantitas  Plumbi  longe  major  ,  ac  in 
priore  (Proc.  I.),efle  debeat  :6e  quanquam  faepius  mi¬ 
nus  Plumbi  f afficiat,  conducit  tamen  ,  ut  maxima  , 
qua  opus  eft,  confianter  fervetur  quantitas  ^  ne  vi¬ 
delicet  tottes  Plumbum  folum  explorare  opus  fit , 
ut  innotefeat ,  quantum  Argenti  id  folum  in  Cu¬ 
pella  relinquat  (ProcefT.  Ii.  No.  y. )  .  Neque  me¬ 
tuendum  ,  ne  aliquid  Argenti  per  Plumbum  abri¬ 
piatur;  modo  bonoe  fint  Cupellas,  riteque  Cupella- 
tio  peragatur:  ex  colle&o  enim  fumo  Plumbi,  qui 
iub  Cupellatione  aflurgit,  ficuti  ex  Litbargyrio, 
quod  in  Cupellam  fecedit,  vix  ponderabilis  Algenti 
quantitas  colligi  potdt. 

4.  Si  accidit,  Scoriam  adeo  lentefcere ,  parietibus¬ 
que  vatis  adhaerere  ,  ut  vix  poffit  effundi  ,  ficque 
Reguli  aliquid  detineat  ;  tolent  quidam  pulverem 
carbonum  ,  vel  Caput  mortuum  Aquae  Fortis  feu 
Vitrioii  ,  fuperaddere  ,  &  paullo  poft  effundere :  at 
iftud  remedium  magis  huic  incommodo  removendo 
aptum  etl ,  ubi  ejusdem  caufa  eft  Sulphur  vulgare 
latens  in  Minera:  in  noftro  vero  cafu  ejusmodi  mini¬ 
me  opus  etl  ,  fed  fufficit,  fi,  una  cum  juflo  ignis 
regimine,  Vitri  Saturni  exafta  cum  Minera  permix» 
tio ,  modo  deferipto  ,  perficitur  (conf.  Proc.  I.  in 
Ufu.  No.  7.)* 


/ 
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f.  Argentum  nativum  ,  Terris  Lapidibusque  refra- 
ftariis  involutum ,  non  elutriabile,fimiii  ratione  Plum¬ 
bo  uniri ,  indeque  iterum  per  Cupellationem  fepara- 
ri  poteft  .  Prorfus  eadem  quoque  ratione  Minerae 
Ferri  &  Stanni  fcorificantur,  ut  Argentum  inde  prae¬ 
cipitetur  ;  quippe  quas  pro  refractariis  hoc  in  cafu 
confiderantur. 

6 .  Quot  di  ver  fas  portiones  Plumbi  in  examinibus 
adhibentur ,  tot  diverfa  Plumbi  granula  confici  de- 
'bent  ( Prae.  H.  No.  f.)*  Quotiefcunque  etiam 
additamenta  alia  adhibentur,  praeter  Plumbum  5  ex 
Regno  Minerali  pradertnn  petita ,  toties  examen 
promittendum  fine  Minera  addita ;  ut  inde  obtinea¬ 
tur  granulum  Plumbi  fubtrahendum  ,  in  quo  fimul 
illud  Argentum  continetur  ,  quod  infohtum  tale 
additamentum  granulo  Plumbi  adfociavit. 

PROCESSUS  IV. 

Ar genti  ex  Minera,  per  Pyritas  ( P .  /.  §.  7,79.  t>66* 
397.  d-1?'*)»  &  Ccbalta  ( Ib .  §»418.)  refractaria 
reddita ,  per  Scorificationem  cum  Plumbo  Praecipi¬ 
tatio  • 

APPARATU  S. 

1.  Minera  in  rudem  frangatur  pulverem  5  grofc 
fioris  arenae  inftar,  de  quo  Centenarium  unum  im¬ 
pone  Patellae  ,  lateque  extende  :  huic  aliam  Patel¬ 
lam  inverfam  ,  loco  operculi ,  fuperimpone .  Lo¬ 
cetur  fub  Fornice  vix  obfcure  ab  igne  rubefeeme  : 

augeam 
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augeatur  fenfim  aeftus :  in  initio  orietur  lemper 
crepitatio:  qua  definente  auferatur  Patella  fu  perior 
impolita  :  poftquam  enim  vafa  per  aliquot  hone 
minuta  circiter  candefafta  fuere,  definit  Minera  dif- 
filire  :  relinque  Mincram  tamdiu  fub  Fornice,  do¬ 
nec  Arfenicum  Sulphur  exhalaverint  pro  parce 
maxima:  id  quod  fumo  vifibili,  odoreque  alfiaceo, 
vel  fulphureo  ,  ceflante  colligitur.  Tum  demurn 
Patella  auferatur  ,  6c  fupra  cineres  ficcos,  calidos  s 
vel  in  cinerarium  Furni  Docimaftici  reponatur,  ut 
seftus  lente' remittar» 

z.  Minerans  uftulatam  effunde  absque  diflipatio- 
ne,  &t  quicquid  molecularum  majorum  vafi  adhae¬ 
ret,  cultro  aufer;  tunde  in  pollinem  quam  fubtilifTi- 
mum,  &  cum  Vitri  Saturni  Centenario  uno  terendo 
permifee  ;  omnem  denique  Mineram  colledam  in 
eadem,  qua  Uftulatio  pera£U  fuit.  Patella,  nifi  fif 
furas  contraxerit,  fcorifica  ,  ficuu  in  (Proc»  III.) 
delcriptum» 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Minerse  Pyritofae ,  flavae ,  ingenti  Sulphuris  co¬ 
pia  fcatent ,  Sc  quidem  longe  majore  ,  quam  quse 
Ferro  in  iis  latenti  faturando  fufficiat.  Hinc  modi¬ 
co  calore  fuperfluum  hocce  Sulphur  diflipatur,  quod 
Plumbo  fi  fe  admifeuiflet ,  hoc  reddidilfet  refrafta- 
rium  ,  neque  absque  infigni  Plumbi  deftru&ione 
diffipari  dein  potuiflet  (P.  I.  §.  168.  5c  Proc.  I. 
No.  3.).  Albi  vero  Arfenicales  Pyritae  &  Cobalta  , 

*  abundans  Arfenicum  ,  multum  quoque  Plumbi 

in 
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in  Vitrum  convertunt.  Qua  de  caufa  Uftulatio  ha¬ 
rum  Minerarum  praemittenda,  ut  &;  Sulphur  &  Ar¬ 
fenicum  diflipentur.  Neque  metuendum  efl:,  ne  per 
Arfenicum  Argenti  quid  piam  abripiatur  :  certo  e- 
nim  ignis  gradu  fi  Arfenicum  a  fixo  quodam  cor¬ 
pore  feparatur,  nihil  de  eo  fecum  fert  (  P.  1.  §.  8 6. 
372,.) .  Cui  accedit,  quod  Ferrum  refpe<5hi  reli¬ 
quorum  Metallorum  fit  figens ;  quoniam  Sulphur  & 
Arfenicum  prae  eseteris  Metallis  Ferrum  invadunt. 

Quo  latius  Minera  fub  Uft  illatione  efl;  extenfa  , 
ejusque  fupcrficies  patula  ,  quo  liberius  aer  accedit  9 
eo  facilius  Sulphuris,  Arfenici  ,  aliorumque  Volati¬ 
lium  abfblvitur  dilfipatio  ;  contra  ,  quo  denfius 
coagmentata  ,  quo  minus  aeri  aditus  patet ,  eo  tar¬ 
dius  procedit. 

Scorificanda  Minera  uftulata  ,  poffc  commi  notio¬ 
nem  cum  Vitro  Saturni ,  eidem  ,  in  qua  Uftulatio 
perafita  fuit,  committatur  Patellae  j  quoniam  eidem 
plerumque  aliquid  Minerae  difficulter  auferendae  ad¬ 
haeret  :  itaque  poft  Uftulationem  lente  frigefeat  5  ne 
findatur. 

z.  Omnis  Pyrites  Ferrum  habet  pro  bafi  :  hoc 
autem  non  modo  per  fe  refra&arium  efl: ,  fed  8c 
cum  Vitro  Plumbi,  haud  facile  ,  in  tenuiter  fluentem 
Scoriam  abit  ;  hinc  artificiis  (Proc.  praec.)  ad  Sco» 
rificationem  perfectam  obtinendam  opus  efl:. 

3.  Hifce  accedit  Terra  non  metallica,  copiofe  o- 
mni  Pyritae  &  Cobalto  adnexa  (P.  I.  §.  37^.  ^66.)  i 
diffipatis  ideo  Sulphure  &  Arienico  ,  nil  fupereft  9 
nifi  ut  artificia  eadem  ,  quas  (Proc.  III.)  defcripfij 
mus  ,  adhibeantur  $  prasprimis  regimen  ignis  cura¬ 
tius  * 
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tius  obfervetur.  Siquidem  Cobalta  ,  Pyritae  Arfe- 
nicales  ,  aliaque  rapacia  Mineralia  ,  Virrum  Saturni 
admodum  penetrabile  reddentia,  continuato  ,  per  to¬ 
tum  Operationis  decurfum  ,  ignis  gradu  fortiori,  ef¬ 
ficiunt  ,  ut  Patellae  erodantur  ,  contentaque  effun¬ 
dant.  1'dcm  incommodum  fkpius  sdferunt  Lapides 
micacei,  fallacem  fimplicium  fpeciem  habentes;  quip¬ 
pe  qui  prae  exteris  hujusmodi  fibi  adfociata  occul¬ 
tant  (Conf.  P.  I.  §.  373.)* 

processus  v. 

Argenti  ex  Ferro  5  per  Scarificationem  3  Praeci¬ 
pitatio* 

APPARATUS. 

'  t 

i.  Ferri  ,  in  Limaturam  vel  tenues  Laminas  re- 
da&i,  Centenarium  unum  immitte  in  Cucurbitulam 
vitream  in  medio  abfcilfam  ,  cujus  bulbus  loricatus 
fit  ;  fuperaffunde  tum  Olei  Vitrioli  ,  ocluplo  cir¬ 
citer  Aquae  diluti ,  tantum  ,  quantum  ad  corrofio- 
nem  Ferri  requiritur  ;  repone  Cucurbitulam  fupra 
cineres  ,  vel  arenam  calidam  ,  ut  modico  calore  fiat 
folutio  :  qua  penitus  peradta  ,  fubmittantur  pru¬ 
nae  ,  ut  ebulliens  folutio  fenfim  infpiffetur  ;  donec 
prorfus  exhccata  cinerea  ,  dura  ,  maffa  fuperfles  fit : 
quo  vifo  augeatur  tum  ignis  ,  ut  vas  rubefeat  :  fic 
Oleum  Vitrioli  pro  maxima  parte  diflipabitur  ;  in 
fundo  autem  reflabit  fubtile  pulverulentum  ,  intenfe 
rubicundum  ,  Caput  mortuum ,  quod  ex  vafe  abs- 

que 
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qtie  jaflura  eximatur*  Si  particulae  Limaturae  non¬ 
dum  corrofae  in  eo  fuperftites  funt ,  adhuc  femel 
diluto  Oleo  Vitrioli  id  humettari  calcinan  debet. 

z.  Divide  hoc  in  partes  duas  aequales  ,  8c  cuili¬ 
bet  flgillatim  Vitri  Saturni  Centenarium  terendo  ad- 
mifce  ;  committe  quamlibet  mixturam  ,  una  cum 
o£lo  Plumbi  granuiati  Centenariis  ,  Patellae ,  8c  Sco- 
rificationem  perfice  ,  ficuti  (Proc.  111.)  praeteri ptum. 

3*  Regulos  fuperftites  feorfim  in  duabus  Cupel¬ 
lis  ,  fecundum  ( Proc.  II.)  confume,  pondera  re¬ 
fici  ua  Argenti  granula  :  ambo  aequi  ponderantia  e- 
runt*  Subtrahe  tunc  id  ,  quod  ex  Plumbo  6t  Vitro 
Saturni  additis  accrevit  *  Argentum :  fic  fcis  ,  quan* 
tum  Argenti  ex  Centenario  Ferri  obtineri  poterit. 

Alio  modo . 


t.  Ferri  comminuti  Centenarium  unum  ,  Antfa 


monii  crudi  Centenarios  duos,  committe  parvo,  opti¬ 
mae  notae,  Crucibulo  ,  idque  operculo  claude,  &  im¬ 
pone  dein  in  ignem  validum,  ut  bene  liquefcantS 
poflquam  per  quinque  vel  o&o  minuta  bene  fluxit: 
mafla*  adde  Plumbi  granuiati  Centenarios  duodecim  : 
quo  facto  adhuc  per  femiquadrantem  horae,  igne  pa¬ 
rum  imminuto,  fluat;  demum  aufer,  ut  frigefeat. 

2.  Frigcfa&um  Cruabulum  frange  :  invenies  fu- 
perius  fcorias ,  dnferius  Regulum  :  priores  abjice  5 
Regulum  impone  Patellae  ,  &  diuturno  ,  haud  tamen 
nimis  intcnfo  ,  igne  fcorifica  ;  donec  Regulum  fco- 
riis  penitus  cernis  obduftum  :  tum  in  Infundibulum 
effunde  ,  nec  adeo  fcorias  refpice  ,  quam  potius  Re- 
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goltfm  ;  utpote  qui  tenax  ,  interius  &  exterius  di¬ 
luti  plumbei  coloris,  Iit  oportet:  fi  vero  nigri'*’ 
cans  ,  fragilis,  deprehenditur  ,  nondum  aptus  eft , 
ut  Cupella  imponatur  ;  fed  altera  vice  recenti  Pa~ 
tcllae  eft  imponendas  ,  &  Scarificatio  repetenda:  fie 
Antimonium  confirmetur  denique  omne. 

J.  Cupel latio  inftito-atur  uti  (  Pj  oc.  II. ) . 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

I.  Ferrum  in  flatu  metallico  nec  Plumbo  ,  nec 
Vitro  .ejus-,  obloquitur.  Si  vero  privatione  Phlogi- 
fti  deflrudlum,  .&  ad  Vitrefadlionem  difpofitum  eft9 
fatis  commode  per  Scoriam  feu  Vitrum  Plumbi 
folvittir,  ac  cum  eo  in  Vitrum  tenuiter  fluens, 
nigrum ,  abit .  Scarificationem  ergo  Ferri  fufee- 
pturus  ejus  exactiorem  commi  notionem  praemittere 
debet ; . ,  quippe  qua  d-iffi  patio  Phlogifli  admodum 
juvatur  :  id  quod  optime  per  acidos ,  Ferrum  fol- 
ventes,  Spiritus  obtinetur  j  perfedliilime  autem  per 
Oleum  Vitrioli  :  nam  St  hoc  iub  ipfa  folutione 
Ferrum  ex  parte  fuo  Phlogiflo  privat  ,  uti  colligi¬ 
tur  ex  inflammabili  prorumpente  Spiritu,  qui  in  a- 
£tu  folutionis  non  rnodo  Ferri,  fed  St  Zinci,  ori¬ 
tur.  Eadem  Ferri  comminatio  Se  dcftrudrio  abfol- 
vitur  quoque  per  Sulphur,  fi  hoc  eum  Limatura 
Ferri  mifcetur  ,  ac  in  Tefla  primum  clau-fa,  igne 
leniore,  liquefdt,  tandem  validiore  penitus  combu¬ 
ritur  :  fed  neutiquam  tam  perfcSta  fic  fit  folutio  9 
ac  priori  modo:  longe  citius  enim  comburitur  aui 
diffipatur  Sulphur ,  antequam  Ferrum  fufficienter 

F  pen^i 


penetrare  poffitj  quippe  quae  folutio  longe  intenfio» 
rem  exporto Fac  ignem  ,  quam  Sulphur  vulgare  fuf» 
tinere  potert,  nifi  id  cum  alio  corpore  fixiori  jam' fit 
unitum  .  Candefcenti  vero  Limaturae  fiiperaffiiium 
Sulphur  hanc  quidem  folvit  :  fed  tum  vix  cx  vafi& 
auferri  potert,  neque  hinc  tam  aptum  ad' Scorifica- 
tionem  redditur  ,  ac  priori  modo  5  nifi  comminu¬ 
to  iterata  vice  3  in  Patella  dum  candefeit ,  recens 
Sulphur  adjiciatur,  atque  uftuletur.  Multo  melius 
id  i  pium  per  Pyritem  flavum,  fulphureum,  bene 
exploratum,  qui  Argento  careat ,  perficitur*  fi  dw 
rmdio  is  pondere  cum  Ferri  Limatura  conteritur^ 
eodemque  modo,  ac  de  Sulphure  didum,  ign?  ex¬ 
ponitur,  Tum  Sulphur,  in  Pyrite  utcunque  fixa- 
tum,  majore  igne  egens,  ut  expellatur,  per  tantum 
calorem  fimul  Ferri  corpus  folvit  &  penetrat  *  do«  ' 
nec  tandem  igne  magis  au£to  potiori  ex  parte  difii- 
patur .  Sed  haec  methodus  id  incommodi  habet  $ 
quod  moles  Ferri  deftriidli  admodum  augeatur,  ac 
j  per  Terram  Pyritx  non  metallicam  magis  refira-* 

1  tbtria  reddatur  1  unde  tum  prsefcripta  Plumbi  quan- 
3  tkas  non  luflicitj  fed  ad  quamlibet  partem  Cenre- 
!  naru  duodecim  addendi  fune.  Praeterea,  nifi  Pyri- 


finem  inrtitui  debet  ,  quo  quantitas  Argenti,  quod 
I  Plumbo  communicat,  innotefeat. 

2.  Anrimonium  crudum  ,  partim  ob  Reguli  nam 
fubftantiam  ,  partim  ob  Sulphur  minerale ,  quod 
circiter  ejus  quartam  partem  conflituit,  Ferri  poten- 
tifiimum  ert  MenAruum,  via  id  ficca  folvens.  Hu- 
i  jus  igitur  dupla  quantitas ,  cum  Limatura  Ferri 
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mixtae 
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mixta,  mediocri  igne  fuforio  hanc  cito  folvit;  feci 
fimul  tunc  Ferrum  Antimonii  Sulphur  abforbeE 
(P.  I.  §.  173.  Corolh  3.),  fimulque  prohibet,  ne 
Sulphur  in  Argentum  trahatur  ,  quia  Ferrum  Sul¬ 
phuri  magis  amicum  eft  ( 1.  c.  Coroll.  1 . ) :  hinc 
Argentum,  una  cum  Regulina  Antimonii  parte,  quae 
ambo  itidem  fe  invicem  foivunt,  fundum  petit, 
illud  per  hanc  quafi  a  Ferro  abluitur  ( P.  1.  §, 
fii.).  Ut  autem  haec  praecipitatio  perfede  pro¬ 
cedat  ,  intenfus  fatis  requiritur  ignis ,  aliquamdiu 
continuatus  3  nec  nocet  ,  fi  Fem  pauxillum  fimul 
in  Regulum  fecederet.  Neque  effundi  in  infundi¬ 
bulum  debet  Regulus ,  fed  in  Crucibulo  relinqui  , 
hocque  frigefacto,  fradto,  eximi  :  Scoria  enim  tam 
parca,  nimis  cito  refrigerata,  facile  aliquid  Regulina 
partis  una  cum  Argenta  detineret:  eandemque  quo¬ 
que  ob  caufam  convenit,  ut  ambobus  liquefadis  fu- 
peraddatur  Plumbum  granulatum  ,  quippe  quod 
per  Scoriam  ddeendens  ,  quicquid  forte  molecula¬ 
rium  Reguli,  Argentum  continentis  ,  in  ea  reman- 
fit,  prorfus  abluit,  Reguloque  adjungit  j  cui  limuf 
aliqualem  conciliat  tenacitatem  ,  ut  poftea  facilius  a 
Scoriis  feparari  poffit:  Ferrum  denique  cum  Regula 
unitum  per  Plumbum  exturbatur,  Scoriae  adjungi¬ 
tur  j  ipfa  Scoria  refradaria  per  Lithargyrium  ,  ex 
Plumbo  rejedum,  diluitur.  Hujus  Reguli  Scorifi- 
catio  cum  Plumbo  idcirco  praemisti  debet,  quoniam 
Cupella  non  fert  Antimonii  Regulum:  is  enim,  fi 
Plumbo  conjundus  efl ,  findit  Cupellas ,  8c  fx pe 
adeo  erodit,  ut  tota  fuperficics  cava  fpongiae  inftar 
intumefeat.  Quam  ob  rem  poft  Scorificationem 

Regii* 
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Regulus  foliitii modo  refpici  debet ,  an  ejus  fragili¬ 
tas  6c  nigredo  ,  quae  a  Regulo  i\ntimonii  induci¬ 
tur  ,  repetitionem  Scorificationis  indicet.  Ntcefle 
vero  eft ,  ut  Antimonium  examinetur  prius ,  an 
Argentiferum  fit :  quod  eadem  prorfus  ratione  ,  ac 
jam  de  Ferro  expo  fuimus  ,  fieri  poteft  :  pne- 
cipitatur  enim  Regulus  Se  Argentum  ex  Antimo- 
nio  crudo  per  Ferrum,  Cuprum,  Plumbum.  Ve¬ 
rum  omnia  haec  Metalla  ,  antequam  examen  iftud 
fnftituatur ,  itidem  requiruntur  explorata ,  an  Se 
quantum  Argenti  ex  iis  poft  Scorificationem  Se 
Cupeliationem  reftet.  Breviftima  via  Antimonii  cru¬ 
di  examen  inftituuur  ,  fi  iftud  cum  Plumbo  gra- 
nulato ,  quo  ad  Scorificationem  Se  Cupeliationem 
uteris,  Patellae  committis  ,  8c  poftquam  lenta  Sco- 
rificatione  Antimonium  eft  diffipatum  ,  Regulus  fu- 
perftes ,  Plumbi  purioris  notas  gerens  ,  Cupellatio- 
ni  fubjiciatur. 

3,  Cum  Ferrum  in  Minera  fua  ita  conftitutum 
haereat,  ut,  ob  Phlogifti  puri  defe&um ,  per  folum 
ignem  ,  in  Vitrum  abeat  ;  facile  patet ,  cur  Mine¬ 
ra  Ferrifera,  absque  praevia  Phlogifti  difflatione,  ad 
Scorificationem  cum  Plumbo  fuheundam  apta  fit  : 
tametfi  ea  fola  in  igne  adeo  refradraria  fit,  ut,  nifi 
copiofum  Sulphur  minerale  vel  Arfenicum  conjun- 
ftura  habeat,  folo  igne  difficillime  ad  lufficientem 
deduci  poffic  liquefa&ionem . 


PRO- 
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PROCESSUS  VI. 

Argenti  ex  Cupro  per  Cupeiiaiionem  Separatio . 

1.  Comminuatur  Cuprum  ,  vel  in  Lamellas  re¬ 
digatur  tenues,  quas  ope  Forficis  in  fruflula  di  fan¬ 
de  :  alterutrius  Centenarium  vel  Maream  unam 
pondera  ,  Plumbi  vero  granulari  decuplum  &  fex- 
tuplum,  refpe&u  Cupri  :  tertiam  vel  quartam  Plum¬ 
bi  granulari  circiter  partem ,  una  vice ,  ope  Cochlea¬ 
ris  ,  impone  in  amplam  bene  uftulatam  Cupellam  , 
quo  liquefacto  ,  ilico  adhuc  alia  pars  fu  pe  tingere¬ 
tur  j  ignem  magnum  continua  -tamdiu  ,  donec  valide 
fumare  ac  ebullire  incipiat  Plumbum  :  tum  adde 
Cuprum  in  chartulam  involutum,  ea  lege,  ut  in 
medium  immergatur  ebullientis  Plumbi ;  quo  cave¬ 
tur,  ne  Cuprum,  ad  marginem  h serens,  difficilius, 
vel  plane  non  folvatur  :  poftquam  Cuprum  cum 
Plumbo  in  unam  maffam  abiit ,  reliquum  granulari 
Plumbi  imponatur  Cupella. 

2.  Soluto  omni  Cupro  ,  ebulliente  fumante 
Plumbo,  fupprime  ignem:  quod  in  hoc  ea  fu  opti¬ 
me  fit,  fi  Tubus  ferreus  de  Furni  operculo  aufertur: 
at  fi  non  fat  aufcukct  ignis, apertum  operculi  pro  par¬ 
te  operiatur  *  donec  fumum  in  fuperficie  fufi  Me¬ 
talli  modo  cernis  oberrantem  ,  nec  maflam  metalli¬ 
cam  valde  elatam  ,  nec  luculenter  candentem,  fed 
paullo  depreffiorem  ,  mediocriter  candefcentem ,  Cu- 
pellamve,  quousque  eam  penetravit  Lithargyrium  % 
fllfcatp  :  Metallum  etiam  plure  Lithargyrio  defen- 
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fiim  heic  fit ,  quam  im  aliis  Cupcllationibus ,  ubi  Cu¬ 
prum  deeft  (Vid.  Proc.  14.).  Ne  tamen  ebullitio 
Plumbi  penitus  cefiet  caveas  :  ex  hifce  enim  fignis , 
heic  necefiarius  gradus  ignis  optime  colligitur.  Si 
majori  igne  urges  ,  Argenti  certe  patieris  jaduram  ; 
imprimis  fi  non  optimis  Cupellis  es  inllructus. 

3*  Si  maximam  Metalli  partem  jam  confumtam 
vides,  fenfim  auge  ignem;  circa  finem  denique  fiat 
incenium  adhibeas,  ut  fikt  Corufcatio,  luculento  i- 
gne.  Aufer  dein  Gupellam,  5c,  fi  rite  procedit 
Operatio  ,  invenies  granulum  Argenti  ,  fi  quid  in 
Cupro  fuit,  nitidum ,  fcoriis  nitidis,  fulvi  coloris, 
micaeeis,  femiflexilibus  cinctum:  feraper  autem  Cu¬ 
pella  fufco  colore  tinda  eft.  Si  vero  granulum 
Argenti  vel  totum  fufcum,  vel  faltem  fiifcis  fquam- 
mulis  in  iuperficie  cernis  inquinatum  ;  indicatur  , 
Cupri  adhuc  multum  cum  eo  effe  permixtura :  quod 
defectui  ignis,  vel  Plumbi,  eft  tribuendum,  aut  ni¬ 
mis  tardae  Cupri  in  Plumbum  ebulliens  demerfio- 
ni :  tunc  enim  ,  parte  jam  infigni  Plumbi  confum- 
ta,  refiduum  non  eit  potens,  Cuprum  fufficienter 
confutuere.  Quod  fi  vero  figna  fortioris  ignis,  quam 
decet,  aliquoties  fub  Operatione  apparuere ,  omneque 
Lithargyrium  promte  Cupellam  ingreftum  eft;  tu¬ 
tius  agis,  fi  Proce  fium  repetis.  In  nulla  enim  Cu- 
pellatione,  ex  inepto  ignis  regimine,  tantam  Argenti 
jacturam  pati  poteris,  quam  ubi  plurimum  Cupri 
Argento  eft  confufum  :  ideo  prsefto  fint  Obthuracula 
(P.  1.  Tab.  I.  Fig.  17.),  quibus  fpiracula  Forni¬ 
cis  claudantur  ,  fi  ignis  aliis  remediis  (1.  c.  §.  169*) 
obedi  re  nolit. 

C  4 
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USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

x.  Inter  omnia  Metalla,  quin  etiam  cunila  MU 
neralia  ,  quae  ab  Auro  &  Argento  per  Plumbum 
leparantur,  folum  Cuprum  eft,  quod  paft  Sconfi- 
cationem  cum  iuperftite  Plumbi  Regulo  conjunctum 
manet  ,  ac  Cupellationem  fubire  aptum  eft  :  caete- 
Ta  erum  vel  plane  non  a  Plumbo  recipiuntur  *  vel 
recepta  ante  Scorificationem  rejiciuntur ,  de- 
Itruuntur  ,  aut,  fi  cum  Plumbo  unita  manent, 
Cupellas  findunt  atque  erodunt ,  aut,  ob  rapacita¬ 
tem  ,  Argenti  ja£turam  faciunt  5  denudata  a  fcoriis. 
Metalli  iuperficie.  Finduntur  quoque  facile  Cu» 
pelltc  ,  prxcipue  majores,  fi  Plumbum  imponitur, 
antequam  perfe&e  &  fqfficienti  tempore  candeicant  % 
quod  in  hoc  Proceftu  praecipue  eft  evitandum. 

z,  Cum  tanta  Plumbi  quantitate  opus  fit  ad  con- 
fumendum  Cuprum,  convenit,  ut  Centumpondium 
dimidium  Docimafticum  pro  Cupro  afiumatur :  ma¬ 
ximae  ampliffimaeque  cavitatis  Cupellae  eligi  debent; 
Plumbum  granulatum  aliquot  partitis  vicibus  imf>oT 
patur  ,  nec  alia  portio  addatur  ,  nifi  priori  liquefa¬ 
cta  ,  hinc  in  minorem  molem  reda£ta  ,  ut  fequenti 
fpatium  concedatur.  Poftquam  Cupella  Lith.argy, 
rio  abforpto  fere  eft  faturata  ;  multum  ejusdem  ,  ni¬ 
li  ignis  fortior  fit  ,  quam  decet,  in  cavo  Cupellae  ac¬ 
cumulatur,  fimile  vulgari  venali,4  fed  Cuprum  fco- 
yificatum  iftius  colorem  reddit  obfcuriorem.  DifK> 
*entia  enim  inter  C.ithargyrium  intercedit ,  quod  a- 
liud  fit  penitus  virrefa£tuna  ,  fragile;  aliud  vero,  ob 
mitiorem  adhibitum  ignem  ,  flammamque  fuppref- 


P  R  A  C  T  I  C  AJ  ^r4i 

fam  ,  Lithargyrium  attingentem,  hinc  reducentem, 
non  perftfte  vitrefaftum  ,  led  ex  tenuiffimis  Plum¬ 
bi  moleculis ,  reduftis  ,  Icaria  obdudbis ,  contextum  fit ; 
unde  fquammofum  ,  pingue  ad  tadium  ,  comminu- 
tionis  difficilis  effe  deprehenditur  :  tale  eft  vulgo 
venale  ;  quod  ,  fi  in  Crucibulo  liqueicit,  operculo 
tefto  ,  excutitur  Regulus  Plumbi,  iupernatans  Sco¬ 
ria  fafta  eft  Lithargyrium  prioris  generis.  (Confer, 
proc.  I.). 

Nullum  Metallum  eft  ,  quod  cum  Plumbo 
in  unam  maflam  colliquefcic ,  Sc  Cupellas  nigredi¬ 
ne  inficit  ,  nifi  folum  Cuprum.  Si  ergo  hoc  cer* 
nicur ,  tuto  ad  Cupri  in  Plumbo  prsdentiam  con¬ 
cluditur. 

PROCESSUS  VII. 

Argenti  ex  Stanno  per  Scoriflcationem  Pr$cU 
pit citio  £5?  Cupellatio , 

apparatus, 

1.  Unicum  Stanni  Centenarium  divide  in  duas 
partes  aequales  :  quamlibet  harum  immitte  in  fim* 
guiarem  Patellam  ,  ac  cuilibet  adde  Centenarios  fe-* 
decim  Plumbi  granulati ,  unum  Cupri  :  pone  fub 
Fornice  ,  valideque  auge  ignem  :  ilico  calcinabitur 
Stannum,  Se  Plumbo  fupernatabit  (  P.  I.  §.  f8.). 

2.  Imminue  tum  parumper  ignem  ;  donec  videas,’ 
cineres  Stanni  fupranatantes  non  amplius  fcintilla- 
re  ?  nec  fumum  emittere  (Ib.  g.  y8.)  :  quo  vifo , 

C  f  fuperv 
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fuperadde,  ope  Cochlearis,  Vitri  Saturni  in  unam¬ 
quamque  Patellam  Centenarios  duos  >  £c  quidem  tali 
modo  ,  ut  id  per  totam  Calcis  reje&ae  fu  perii  ciern 
late  fit  expanfurn,  Sic  Stanni  Calx  per  Vitrum 
Plumbi  ita  involvitur  ac  penetratur  ,  ut  tandem  ex 
pulverulenta  tenacem  Vitri  induat  formam.  Hoc 
fii  cernitur,  augeatur  ignis  infummum,  Scoriae  fub- 
igantur  rudicula  calefacta  $  &  poftquam  Scorifica- 
nonis  peradte  figna  adfunt,  effundatur  mafia.  Cre- 
teroquin  eadem  notanda  heic  loci,  quas  (Pr.  Ili.) 
monuimus. 

3.  Separatis  Scoriis ,  imponantur  ambo  Reguli  in 
duas  Cupellas  bene  uftulatas  :  in  tertiam  vero  Cu¬ 
pellam  immittantur  Plumbi  Centenarii  ftdecim,  Cu¬ 
pri  ejusdem  ,  quod  ad  Stanni  Scorificationem  (  N°. 

I. )  adhibuifti  ,  unus  5  ut  determinari  pofiit,  quan¬ 
tum  Argenti  i  fi  te  Cupri*  Sc  Plumbi  quantitates  in 
fe  habuerint  ;  id  quod  dein  fubtrahendum  ( Pr. 

II.  No.  f.).  Hoc  enim  negle&o  incertus  effes  de 
Argento  ex  Stanno  feparaco,  Regimen  ignis  fub 
Cupel latione  idem  fit,  ac  (Proc.  VI.).  Duo  autem 
priores  Reguli  ad  Bilancem  debent  cife  aequiponde» 
rantes :  fi  feeus,  Proceflus  eft  repetendus. 

Alio  modo , 

t.  Si  miftura  eft:  exploranda  ,  in  qua  tanta  Ar¬ 
genti  ad  Scannum  eft:  proportio  ,  ut  citra  fufionem 
fubcandefcere  queat  ,  hinc  etiam  dura  Sc  fragilis  fit 
(P.  I.  §,  7 1.)  ,  facilius  talis  maflac  Scorificatio  fic 
procedit.  Tundatur  in  poiiinem  :  tum  duo  eju$ 

Cen« 
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Centenarii  dimidii  duabus  feorfim  imponantur  Pa¬ 
tellis  ;  fupponantur  Fornici  ,  &;  mediocris  inftrua^ 
tur  ignis,  ut  fatifcant  in  cineres:  dein  aufer  Teftas; 
Jcnteque  frigefcant  permitte  •  collige  Cineres  Stan¬ 
ni  •  cuilibet  Cinerum  parti  admifee  Vitri  Saturni 
Centenarios  duos ,  Sc  deinde  mifturas  fingulas  cum 
Plumbi  Centenariis  duodecim  in  easdem  repone  Pa<* 
teli  as,  fimilique  modo  perfice  Scorificaiionem  ,  ac 
{  Proc.  III.)  ;  Cupellatio  amem  fiat  fecundum  ( Proc. 
1 1.);  iic  absque  Cupro  Operatio  procedit. 

Alio  modo. 

i.  Citius  perficitur  Calcinatio  Stanni  ,  fi  duo¬ 
bus  Plumbi  Centenariis  Stanni  Centenarius  dimi¬ 
dius  in  Patella  fu  per  imponitur ,  &  in  anteriorem 
Fornicis  partem  minus  fervidam  reponitur  ;  ut  ab 
igne  modo  fubobfcure  mbefcat  :  quando  Metal¬ 
li  fuperficiem  cineribus  glifcentibus  obdudlam  cer¬ 
nis  (  P.  I.  §.  f8.),  remove  eos  cum  Cochleari  par¬ 
vo  ad  marginem  ,  bene  cavendo,  ne  aliquid  eorum 
perdatur  •  donec  glifeentes  moleculfp  haud  amplius 
exfurgant  :  fic  intra  pauca  minuta  Stanni  perfedba 
fit  Calcinatio.  Auferantur  dein  Yaia ,  lente  frige¬ 
fcant  ,  colligantur  Cineres ,  cum  Vitro  Saturni  mi- 
fceamur  ,  ac  denique  fupra  idem  Plumbum ,  additis 
praeterea  decem  Centenariis  gramilati ,  in  eadem  Pa¬ 
tella  fcorificentur ,  ut  ante  (No.  i,). 
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USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Prior  methodus,  qua  ope  Cupri  perficitur  Sca¬ 
rificatio  ,  citius  pofterionbus  procedit,  omnique  mi- 
fturae  , quam  Stannum  ingreditur,  convenit:  at,  oh 
Cuprum  additum  ,  non  modo  immanis  Plumbi  co¬ 
pia  eft  addenda  ;  quum  Cuprum  Plumbi  decuplum 
8c  fextuplum  ad  fui  deftrudHonem  requirat  (vid. 
Proc.  Vf.) :  fed  prseterea  Cuprum  quoque  tunc  feor. 
fim  in  Cupella  eft  examinandum  ,  an  Argenti  ferum 
fit. 

2.  Altera  methodus  folummodo  convenit,  ubi  tan¬ 
tum  Argenti  eft  in  Stanno  ,  ut  facile  terenda 
comminui ,  &  mediocrem  rubefa£tionem  fine  fufio- 
ne  ferre  polii t.  Si  enim  antea  liquefeit ,  haud  ex 
voto  iuccedit  Calcinatio  fine  addito  :  enim  vero  in¬ 
tra  plures  horas,  nec  fine  frequenti  agitatione,  ad  fi¬ 
nem  vix  perduceretur. 

Tertium  modum  in  omni  cafu  aptiflimum  cen- 
feo :  fiquidem  Stanni  cineres ,  per  Calcinationem  cum 
Plumbo  fa<fti  ,  tequalem  circiter  cinerum  Plumbi 
portionem  fibi  aflociatam  habent ,  adeoque  ad  Sco- 
rificationem  jam  funt  difpofiti ,  magisque  per  fu  per- 
additum  Saturni  Vitrum  fluxiles  redduntur.  Caveas 
in  hac  Calcinatione,  ne  ignem,  nec  in  initia,  nec 
in  fine ,  adhibeas  fortiorem  :  inde  enim  fit ,  quod  ci¬ 
neres  reje£H  colhquefccre,  nec  tamen  liquido  fluxu  * 
incipiant ,  hinc  indurati  tegre  auferantur ,  ut  cum 
yitro  Saturni  permifccri  queant. 
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Haud  bene  procedunt,  qui  Stannum  fupra  Plum¬ 
bum  projiciunt  ,  &  reje&am  calcem  abjiciunt.  Tam. 
etfi  enim  plurimum  Argenti ,  quod  fuit  in  Stanno , 
a  Plumbo  detineatur  ,  attamen  haud  contemnenda 
portio  cum  cineribus  Stanni  conjunfta  manet ,  in- 
deque  Operatio  fallax,  quatenus  in  quantitatem  Ar¬ 
genti  per  Scorificationem  feparandi  inquiris. 

PROCESSUS  VIII. 

Argenti  cum  Cupro  temperaturam  per  Cupellatio *  . 

*  nem  examinare . 

A  P  P  A  «R  A  T  QS. 

1.  Adfrica  Metallum  Lapidi  Lydio  bene  deter* 
fo  ,  6c  compara  Acus  probatrices  ;  ut  cogno- 
fcas ,  quanta  circiter  fit  mixturae  proportio  ( P. 
I.  §,  541.  feq.),  quantum  hinc  Plumbi  fit  ad¬ 
dendum  ,  ut  Cuprum  confumatur  omne  :  quoniam 
autem  Plumbum  ,  ad  Cupri  confumtionem  neceffii- 
rium,  non  eft  proportionata  quantitate  ad  quantita¬ 
tem  Cupri,  fi  hoc  cum  Argento  mixtum  eft;  hinc 
neceftariam  in  quolibet  cafu  quantitatem  addendam 
fequente  confpe&u,  quem  redfce  tradidit  Erckerus, 
tametfi  alii  multum  ab  eo  difterant ,  exhibemus. 
Sumemus  autem  pro  exemplo  Acuum  feriem ,  con- 
fedam  fecundum  Maream  in  femuncias  &  grana 
divifam  (P.  I.  §. 
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Exhibitam  hanccc  Tabulam  Facile  ad  Acus ,  fecun¬ 
dum  Maream  Nummulariam  vel  Cerariorum  con- 
Feftas,  reducere  licet  cuivis:  nec  opus  eft,  ad  di* 
midium  Centenarium  usque  quantitates  Plumbi  ad¬ 
dendas  proportionare . 

2.  Obiter  per  Acus  e&ploratutn  Metallum  ,  cum 
quantitate  Plumbi  in  Tabula  ( N°.  r.)  indicata  , 
Cupellationem  fubcat,  uti  (Proc.  VI.).  Id  modo 
circa  ignis  regimen  notetur,  quod  ignis  in  initio  in- 
tenfus  efle  debeat,  donec  mi  (tura  valide  agitetur, 
quo  vifo  mitior  reddatur ,  &  quidem  eo  lenior  fub- 
miniftrandus  in  medio  Operationis  erit ,  quo  largio* 
re  Cupri  copia  Argentum  eft  temperatu mq  &  con¬ 
tra,  quo  parcior  Cupri  quantitas  temperaturam  fa¬ 
cit,  eo  validiori  igne  Operatio  perfici  debeat.  Cx« 
ieroqum  omnia  huc  pertinent,  quae  (Prpc.  Vh) 
monita* 


psus 
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i.  Cuprum  purum  a  decuplo  Sc  fextuplo  Plum¬ 
bi  totum  quantum  confumitur.  Sed  longe  alitet 
fefc  res  habet,  fi  cum  Argento  id  mixtum  eft:  eo 
magis  enim  Cuprum  ab  Argento  defenditur ,  quo 
minore  proportione  illud  cum  hoc  confufum  eft  * 
contra  .  Ex.  gr.  femuncia  Cupri  a  fedecim  Plura-* 
bi  femunciis  in  Cupella  confumitur  :  fed  fi  fetnun- 
cia  Cupri  cum  femunciis  ofto  Argenti  ad  ignem 
confufa  eft ,  neutiquam  fufficiunt  Plumbi  femuncise 
fedecim  ad  totam  femunciam  Cupri  deftruendarm 
Si  nunc  per  experimentum  detexifti  minimam-,  quas 
fuficit,  Plumbi  quantitatem,  denuo  cum  fem  un¬ 
cia  Cupri ,  cum  femunciis  fedecim  Argenti  confu¬ 
fa,  experimentum  capis $  videbis  eam  Plumbi  quan¬ 
titatem,.  quae  in  priori  cafu  valebat  Argenti  depu- 
rationem  perficere ,  neutiquam  fufficere ,  ut  totum 
in  fcoriam  convertat  Cuprum  ;  fed  augendum  efl% 
Plumbi  additamentum:  Se  fic  porro. 

z.  Ratio  ,  cur  quidam  in  proportione  Plumbi  g 
ad  quamlibet  temperaturam  addenda  ,  varient ,  fita 
eft  in  eo  ;  quod  ,  pro  diverfitate  regiminis  ignis  9 
eadem  Plumbi  quantitas ,  plus  vel  minus  Cupri 
confumere  valeat.  Experientia  amem  docet,  piu- 
rimum  Argenti  ex  eadem  miftura  prodire ,  fi  re¬ 
gimen  praefcriptum  cum  cura  obfervas.  Hinc  col¬ 
ligi  poteft ,  cur  Argentum  per  Cupel lationem  ab 
omni  Cupro  penitus  liberari  non  poffit?  Cui  acce¬ 
dit  ,  quod  nunquam  habeatur  Plumbum  venale , 
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quod  Cupro  careat  penitus nullibi  enim  Minera* 
rum  Plumbi  puriffimarum  videri  potefl  acervus 
quin  Cupri  Minera  aut  Pyntes  fubtiliter  interfita 
fint.  Atqui  tantillae  Cupri  quantitatis  perfe&am  fe- 
parationem  Metaliurgi  non  perficiunt  ,  cum  taedio- 
fas  non  fol  veret  operas  pretium  :  unde  in  Plumbo 
eliquato  id  remanet .  Quantumvis  ergo  magnam  pro 
Argento  a  Cupro  depurando  adhibeas  copiam ,  fem- 
per  tantillum  Cupri  manet  adcretum  Argento  .* 
cum  Cuprum  ab  Argento  eo  difficilius  per  Plum¬ 
bum  feparetur,  quo  magis  Cupri  proportio  ratione 
Argenti  imminuitur  ,  hinc  tandem  major  Plumbi 
exceflus  refpe£lu  iftius  Cupri  refidui  requiritur  , 
quam  quidem  in  iplo  Plumbo  refpedu  Cupri  co¬ 
imus  obtinet,  Penitiffimam  ergo  Argenti  depura» 
tionem  per  Cupdlationem  non  tentes ,  fed  via  ute* 
re,  quam  inferius  traditam  invenies  faciliorem. 

PROCESSUS  IX. 

Argenti  per  Scarificationem  P  recipit  at  io ,  in  Cru * 
tibulo ,  ex  iisdem  5  ac  (  Proc *  pr^c,)„ 

APPARATUS. 

....  t 

i.  Xftud  Corpus  ,  ex  quo  Argentum  praecipitare 
cupis  ,  prsepara  prius  ad  Scorificationem  appropria- 
tis  his  remediis,  de  quibus  in  Proceffibus  praec.  jam 
a£him  eft :  eadem  dein  ratione ,  atque  cum  ibidem 
jam  mdicatis  Plumbi  granulati  quantitatibus,  id  com¬ 
mitte  Cmcibulo  prius  bene  explorato  9  quod  inte. 

grum* 
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grum,  folidum  ,  nec  maculis  nigris,  fcoriam  Ferri 
referentibus  ,  praecipue  inferiori  fua  parte  ,  ftipatum 
(it  ,  &  triplo  capacius  mole  immittenda.  Pneterea 
liiperadde  Feilis  Vitri,  Salisque  communis,  ficciffi- 
niorum  ,  tantum  ,  ut  omnibus  liquefactis  ,  Salia  ad 
dimidii  fere  pollicis  altitudinem  (upernatent.  Si  de¬ 
nique  multum  Sulphuris  in  fubjeCto  latere  conji¬ 
cis  •  refpectu  hujus  dimidia  pars  Limaturae  Ferri, 
non  rubiginofae  ,  explorataeque  ,  fupra  illud  proji¬ 
ciatur. 

z.  Crucibulum  fic  oneratum  pone  in  Furnum  a- 
nemium  (P  1.  §.  275  )  ;  claude  Operculo  (1.  c. 
§.241.);  carbones  circumpone,  fed  non  altius,  quam 
ad  marginem  Ctucibuli  iuperiorem  ;  prunis  fuper- 
injeCtis  tum  accende  carbones ;  ignemque  auge , 
donec  omnia  tenuiter  liquelcant  :  quod  mediocris 
gradus  aequabiliter  continuatus  perficit ;  non  ultra  : 
relinque  fic  per  quadrantem  circiter  horae ,  ut  beo** 
rihcauo  bene  perficiatur;  move  maffam  ablato  Oper¬ 
culo  cum  Filo  ferreo,  &  paullo  poft  in  Infundibu¬ 
lum  effunde  ;  vel,  (i  mavis,  in  Crucibulo  fponte  fri¬ 
ge  fcat  ,  quo  faCto  frangatur ,  Regulusque  exima¬ 
tur. 

3.  Regulum  refpice  ,  an  aptus  fit ,  ut  Cupellas 
imponatur  (  Proc„  I.  Ap.  N°.  f  Uf.  N°.  7.).  Si  fe- 
i  cus,  adhuc  femel  fcorificetur ,  donec  evanuerint, quas 
j  eum  ad  Cupellationem  ineptum  reddidere  (1.  c. 

|  eumque  dein ,  a  fcoriis  mundatum  ,  in  Cinericio  Cu« 
pellatione  experire. 
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%  .  *  ■  * 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI 

1.  Ubi  circumflantia:  non  concedunt,  ut  fiat  Sco- 
rificatio  in  Patella  fub  Fornice  ,  hic  Apparatus  haud 
inepte  fubftituitur.  Is  etiam  infcrvit,  ut  major  quan¬ 
titas  Minens  Argenti,  ditioris,  extemporaneo  Appa- 
jatu  utiliter  excoquatur  :  plures  enim  librae  vul¬ 
gares  ,  unica  vice ,  cum  Plumbo  in  Crucibulum 
immitti  pofiunt  capacifiimum  :  fed  tum  proportio 
Plumbi ,  in  prxxedemibus  Procefiibus  prxfcripta  , 
ut  fervetur,  haud  opus  cflj  quin,  pro  diverfa  fub- 
je£li  indole  ,  duplo  ,  triplo  minus  Plumbi  fufficit. 
Ni  fi  autem  Crucibulum  optimum  eligatur  ,  maffa 
certo  effunditur  :  neque  enim  ullum  vas  vehemen¬ 
tem  anemium  ignem  ,  paullo  diutius  continuatum , 
fert  ,  fi  oneratum  eft  Plumbo  ,  vel  Lithargyrio  , 
quin  hoc  transmittat, 

2.  Superadditur  Fel  Vitri  ,  Sal  commune,  ut 
maffse  fupernatantia  Scorificationem  promtiorem  ma¬ 
gisque  perfedlam  reddant.  Scoria  enim  refradlaria  » 
cx  Lithargyrio  rejebta,  inter  hoc  &  Sales  fupernatan- 
tes  haerens  ,  citius  fubigitur  Sc  in  fiuxum  deduci¬ 
tur  ;  6c  hinc  Argenti  praecipitatio  acceleratur. 

3.  Si  Minera  eft  multum  fulphurata  ,  nafcitur  ex 
Sulphure, Se  parte  alcalina  Salium  additorum,  cxpul- 
fo  Spiritu  Salis  communis  Acido  ,  perfeftum  Hepar 
Sulphuris  (P.  I.§i  175  ),  Metalla  cunela  confumens: 
ideo  Ferrum,  ut  addatur,  nccelle  efl  5  quippe  quod 
Metalla  contra  ejus  adlionem  defendit,  8c  jam  foluta 
rurfus  praecipitat  (L  c.  j.  175.  Cor.), 


PRO- 
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PROCESSUS  X. 

Avgentum  per  Scorificationem  ex  Compofitionibus  Me¬ 
tallicis  praecipitare  ?  qu<e  difficulter  a  Plumbo  fol- 
vuntur  ,  / cerificantur  ,  prcejertim  fi  fimul  funt 

rapaces » 

APPARATUS. 

Sele&um  fpecimen  cum  dupla  portione  Fluxus 
Nigri  (P.  L  §.  1 88. )  ,  addito  tantundem  Cinerum 
Clavellatorurrs  ,  committe  Crucibulo  quadruplo  capa¬ 
ciori  5  tege  operculo  ;  liquefeat  in  Furno  anemio 
iere  per  horam  $  dein  plurimis  partitis  vicibus ,  abla* 
to  operculo  ,  injiciatur  Plumbi  granulati  quantitas 
fufficiens,  &C  quidem  in  initio  parum  bmuh  Diju¬ 
dicatur  autem  quantitas  Plumbi  neceffaria  ,  ex  quan¬ 
titate  Cupri,  qux  compofitionem  metallicam  ingre¬ 
ditur  (Proc,  VI  il.)  :  nec  tamen  opus  efl:  ean¬ 
dem  exquifite  Icire  :  melius  eft  ,  ut  Plumbi  potius 
paullo  plus,  quam  minus  addatur  i  nunquam  tamen 
requiritur  ultra  duodecuplum.  His  ita  fa&is  mo¬ 
veatur  Filo  ferreo,  Sc  in  Infundibulum  effundatur. 
Regulus  per  Cupellationem  examinetur  (Proc.  II. ). 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Praeftat  hxc  methodus  ,  ubi  compofitiones  me¬ 
tallica  ,  quae  lunt  ob  duritiem  difficulter  commi¬ 
nuenda  ,  neque  etiam  facile  a  Plumbo  ebulliente 
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folvuntur  ,  fcorificari  debent.  Additur  autem  Flu¬ 
xus  Niger  ,  Sc  Cineres  Clavellati  ,  ut  promte  ad 
liquefadionem  deducatur  molecula  metallica  %  dein  , 
Phlogiflo  Fluxus  Nigri  fere  diffipato  ,  corroditur  o- 
mne  Metallum  i  m  per  fetum  ,  &  Semimetallum  ,  a 
Salibus  liquefadis  j  quadam  accedente  Piumbo  eli¬ 
minantur  3  foium  Cuprum,  una  cum  Plumbo  addi¬ 
to  ,  reflat  ,  quae  fibi  adjundum  habent ,  fi  quid  in 
compofitione  fuit,  Argentum  ,  quippe  quod  a  Sali¬ 
bus  iflis  non  folvitur. 

2,,  Aptiffima  hujus  ProcefTus  fubjeda  funt  ,  quae 
Aurichalcum  ,  vel  una  cum  Cupro  ,  Stannum,  Bis* 
muthum  ,  Zincum  ingrediuntur  :  haec  pofleriora 
non  modo  a  Salibus  incumbentibus,  imo  denique  per 
Plumbum  etiam  confumuntur:  fed  etiam  ob  figentem 
iflorum  Salium  poteflatem,  impeditamque  per  eadem 
aeris  adionem  ,  cavetur ,  quo  minus  Argenti  aliquid 
abripiatur .  Zincum  prae  reliquis  Metallis  Sc  Se- 
mimetallis  tali  indole  praeditum  efl  ,  ut  fixiora  fibi 
confufa  Metalla,  ne  Auro  quidem  excepto,  magna 
ex  parte  volatilia  reddat.  Clare  hoc  cernitur  in  fu- 
fione  Aurichalci,  de  quo,  mediocri  igne  fuforio  li- 
quefado  ,  vix  quidquam  exhalare  fentitur ,  crufla 
incumbente  duriufcula,  de  Metallo  com bullo  oriun¬ 
da  :  haec  fi  removetur  ,  vel  fi  ignis  in  tantum  au¬ 
getur  ,  ut  fatis  attenuata  difeutiatur  3  ilico  prorum¬ 
pit  ,  una  cum  flamma  luculenta  ex  coeruleo  viridi , 
fumus  denfiflimus  y  gryfeus  ,  fixiorum  Metallorum 
rapaciffimus  ,  qui  copiofo  Fluxu,  aut  pulvere  carbo¬ 
num  fuperinjedo  ,  flatim  imminuitur ,  vel  penitus 
lupprimitur.  Confer  quasdida  funt(P.I.§.  17. 107.). 

Quare 
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Quare  haec  Scorificationis  via  proferenda  eft  ifti,  quo 
folo  cum  Plumbo  abfolvitur. 

p  r  o  .c  ESSUS  XI. 

Examen  Scoriarum  Proce jjuum  prae,  omnium , 
an  Argentum  in  Je  contineant . 

APPARATUS. 

H  rJ:  t  .  ;  i  *  .  C  -  •  1  ■  ■■  •’  *  '  />0 

1.  Comminue  fcoriam  ,  ut  pollen  fiat  fubtilis  : 
huic  terendo  adjunge  Fluxus  Nigri  ficciffimi  du¬ 
plum  ;  Limaturae  Ferri  non  rubiginofo  quartam  par¬ 
tem  ratione  ponderis  Scorio. 

2.  Crucibulum  mediocris  magnitudinis  colloca  in 
Furnum  anemium ;  &  quando  bene  percanduit, 
injice  portionem  de  miftura  (N°.  i .),  interim  cali¬ 
da  ficcifiimaque  fervata ,  in  Crucibulum;  ebullitio¬ 
ne  fpumefcente  fedata ,  projice  aliam  fupra  prio¬ 
rem,  ;  omni  demum  ingelta  perfiftat  adhuc  in  te¬ 
nui  liquefadtione  per  horo  quadrantem  ,  vel  paullo 
diutius;  effunde  dein  in  Conum  fuforium  ( P.  J. 
§.  2f$.)*  vel  fponte  frigefeat ,  &  difiradfo  Cruci* 
bulo  eximatur  Regulus,  Cupellationemque  fubeat. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Fluxum  Nigrum  ,  ob  Phlogifton ,  quo  gau¬ 
det,  efle  reducentem,  patet  ex  (P.  I.  §,  1 88.  Co- 
roll.).  Igitur  Metallum,  ex  difiipatione  Phlogifii 
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deftru£him,  in  formam  metallicam  reducitur,  &  ad 
fundum  praecipitatur:  fimulac  haec  ita  fiunt,  parti¬ 
culae  ,  fi  quas  fuperfunt  ,  refraftariae  ,  accedente 
Fluxu  Nigro  falino  alcalino,  eo  facilius  in  tenuem 
Fluxum  deducuntur  ;  quoniam  jam  in  Scorificatio- 
ne  procedente  per  Lnbargyrium  incipientem  Vitre- 
fablionem  pallas  fuere.  Quicquid  tunc  Argenti  in 
fcoria  reftitit,  cum  redufto  Metallo  ,  adhuc  per  to¬ 
tam  mifturam  difperfo  ,  colliquefcit,  Sc  fimal  cum 
eo  fundum  petit  ( P.  1.  §.  fio  feq.) .  Limatura  Mar¬ 
tis  cur  addatur,  patet  ex  (Proc.  V.):  &  quanquam 
fcoria  non  fit  fulphurata,  nihil  tamen  nocet,  fi  ad¬ 
ditur:  quam  ob  rem  in  cafu  dubio  lemper  aliquid 
ejusdem  adjungendum . 

2.  Mifiura  hsecce  per  vices  ingerenda  ,  aut  vas 
valde  amplum  eft  eligendum :  in  initio  enim  liquo 
fadtionis,  limulae  metallica  lcoria  per  Phlogifton  re¬ 
ducitur,  &  particulas,  fi  qux  infunt  terreae,  non¬ 
dum  perfedte  vitri  ficato  ,  a  Sale  alcalino  lolvuntur^ 
excitatur  ebullitio  innumeris  bullulis  rarefeens ,  vi^ 
cornpefcenda,  fic  maxima  pars  miftune,  ora  va- 
foriun  amplifiimorum  tranfiens,  certo  effunditur. 

3.  Si  fufficienti  tempore  in  igne  detinetur  ,  con- 
fumitur  de  Regulo  omne,  quod  Cupeilationem  lub* 
fequentem  turbare  poteff  (Proc.  IX.) , 


\ 
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PROCESSUS  XII. 

t  '■  •  .-•••  -  *  •  •  >  ■'•v 

Praecipitatio  Argenti  per  Scorificationeffij  ex  Minefa 
fumme  refraUaria ,  addito  Fluxu  Nigro . 

APPARATU  S.  * 

V  ■  -  -  •  -  V  ’  --  ...  i  •  ‘  t  •  ••  .  f.  S 

1.  Minerae,  fubtiliffime  contritos ,  Centenarium  u- 
num  mifce  quam  exadtiffime  cum  Vitri  Saturni  dii- 
plo  ,  immitte  in  Crucibulum  ,  &  06I0  Centenarios 
Plumbi  granulati  fuperimpone ;  liquefcat  in  Turno 
anemio  ,  haud  majori  igne ,  quam  exigitur ,  ut 
Plumbum  fumet  ,  ebulliatque;  fcoria  Filo  ferreo  ali¬ 
quoties  agitetur  ,  in  Plumbum  fubmergatur ; 
quando  fcoriam  in  tantam  molem  excreviffe  vides, 
ut  Plumbum  eodem  fere  obvelatum  fit  ,  ingere , 
aliquot  partitis  vicibus,  triplum  circiter,  refpc£hi 
Vitri  Saturni  adhibiti,  Fluxus  Nigri,  ficciflimi,  ca¬ 
lidi,  in  pollinem  contriti,  una  cum  pauxillo  Limatu¬ 
rae  Martis ,  quae  Argento  careat  j  fcoriam  filo  ad¬ 
haerentem,  malleo  decuffam,  itidem  adjunge.  Clau¬ 
de  tunc  Crucibulum  operculo ,  &  poftquam  per 
horae  quadrantem  ,  in  tenui  liquefadione  perilitit  5 
aufer  Crucibulum. 

2. «  Regulum  in  fundo  fubfidentem  a  fcoriis  fepa- 
ra,  &  Cupeliatione  explora* 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

I.  Quasdam  Minere  refra&arias  aegerrime  per  ib- 
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Ium  Plumbi  Vitrum,  aut  Lithargyrium  ?  ita  attenua¬ 
ri  poliunt,  ac  decet,  ut  Argentum  fufficienter  prae¬ 
cipitetur;  fed  magna  ex  parte  Lithargyrio  innatant, 
piceoque  lentore  ,  qum  aliquando  duriufcula  confi- 
ftcntia  fefe  diitinguunt  *,  quippe  tunc  taediofo  labore 
opus  eft,  ut  julta  fcoriae  totius  obtineatur  attenua¬ 
tio,  Succurritur  autem  huic  incommodo  per  Fluxum 
Nigrum,  vel  Album,  quo  incumbente,  pars  Li- 
thargyrii  in  Plumbum  reducitur ,  partes  refra&ariae 
tenaces  fub  ipla  redu6tione  difcutiuntur  ,  attenuaq- 
turque,  fimul  Argenti  penitior  praecipitatio  ,  eo¬ 
dem  modo,  ac  ( Proc.  praec.)  abfolvitur. 

Quidam  folent  talem  Mineram  cum  Vitro  Satur¬ 
ni  aut  Lithargyrio  conterere ,  &  cum  Fluxu  Ni¬ 
gro  permifcere  ,  dcin  in  Crucibulo  liquefacere  ;  pq- 
Jtea  Pltimbum  granulatum  fuperingerunt,  ut  omne» 
quod  forte  reflat  in  mafla  falina,  ad  fundum  dedo- 
Ptur , 

PROCESSUS  XIII. 

Argenti  Cupellatio  in  Cineritio  Majore ,  fub  Fornice  a 
Ut  imprimis  a  Cupro  &  Plumbo  depuretur . 

APPARATUS. 

i.  Tn  Cineritium  magnum,  in  Patella  ferrea,  vel 
Annulo  confe&um  (P.  I.  §.  11 1.  Tab.  I.  Fig, 
8.  ii),  in  loco  calido  prius  exficcatum  ,  immitte 
prunas  candentes ,  Folle  manuali  fubinde  excitandos , 
donec  quam  ficciffimum  9  totumque  fervidum  fit . 

Hoq 


P  R  A  C  T  I  C  A.  n 

Hoc  repone  in  Farnum  (P.  I.  Tab,  |!L  Fig.  i.)# 
depi&um ,  prout  ex  Furni  figuris ,  harumque  da¬ 
tis  defcriptionibus  ,  optime  intelligi  poreft  ;  cir¬ 
cumpone  arenam  vel  cineres  manibus  comprimens 
dos,  ut  ad  fupremum  marginem  iisdem  circumda? 
tum  fit  Cinemium  :  poftquam  per  dimidiam  horam 
Circiter  igne  valido  incanduit ,  immitte  Argentum 
pannis  vel  chartae  involutum,  in  plura  frufta  prius 
diftraftum :  orificium  Fornicis  impleatur  prunis,  Folle 
manuali  valido  fubinde  excitandis  ,  donec  fluat  Ar¬ 
gentum  . 

2.  Si  Plumbum  jam  eft  Argento  admixtum  ,  ap¬ 
parebunt  phaenomena ,  ficuti  in  Cupellatione  (Proc. 
11.)  •  Ubi  vero  deficit  ;  adde  iftud  ,  in  globos  deter¬ 
minati  ponderis  redadlos,non  vero  plus  una  vice  inge¬ 
ras  ,  quam  dimidium  ponderis  Argenti  :  confumto 
maximam  partem  Plumbo ,  adde  aliam  portionem , 
donec  fufticientem  quantitatem  ad  Argenti  depuratio- 
nem  conjicis  :  interea  ignem  non  admitte  fortiorem  , 
quam  ad  Plumbi  confumtionem ,  &  Lithargyrii  fuf- 
ficientem  attenuationem  exigitur.  Circa  finem  au¬ 
ge  ignem  ,  ut  refiduum  Metallum  liquidiflime  fluat. 

3.  Cenfetur  jam  fere  abfolutam  e  fle  Plumbi  con¬ 
fumtionem  ,  fi  colores  in  fuperficie  Metalli,  in  Ci- 
rieritio  refidui ,  obfervantur  Iridis  pulcherrimi ,  nu¬ 
becularum  in  forma  oberrantes ,  motu  veloci  ;  tan¬ 
dem  tenuiores  hx  nubeculae  fiunt,  oblongae,  inftar 
undarum  fele  decuflantes ;  paullo  poft  cuticula  de 
Lithargyrio  quafi  cernitur  detrahi ,  &;  a  Cineritio  ab- 
forberi  :  iftud  nempe  jugiter  de  Plumbo  natum  , 
reje$umque?  maflam  metallicam  obvelaverat.  Haec 
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eft  Corufcatio  (Pfoc.  II.  N°.  3.),  8c  ob  majorem 
Metalli  molem  longe  diftindtius  heic  ,  quam  ibi  ob- 
fervatur.  Argentum  cenfeas  a  Cupro  depuratum  ,  fi 
forcipem  vel  Filum  ferreum  ,  aliquot  digitorum  al¬ 
titudine  fupra  ejus  adhuc  liquefadti  fuperfkiem  detines, 
ejusque  imaginem  ,  flcuu  a  fpeculo  mundiffimo  re¬ 
flexum  ,  cernis,  nec  ulla  macula  obfcura  oberrans  ap¬ 
paret.  Si  fecus,  adhuc  portio  Plumbi  fupra  Argen¬ 
tum  projiciatur,  ignisque  parum  imminuatur,  caete- 
roquin  jam  monita  oblerventur,  donec  ad  fuflicien- 
tem  ,  qu*je  in  Cineritio  per  Plumbum  obtineri  pot- 
eft ,  depurationem  deduxeris.  His  ita  fadtis  ,  mo¬ 
ve  maflam  Argenti  fluidi  Hamo  ferreo  (P.  I.  Tab. 
IV.  Fig.  6.)  ,  ad  fundum  Cineritii  cavi  usque  in- 
trufo  ,  re  fu  (citabuntur  Iridis  colores  ,  uti  prius  de- 
fcriptum  ;  hoc  aliquoties  repere  ,  donec  penitus  eva¬ 
nuere  :  fle  ad  fundum  forte  abfcondimm  Plumbum 
'penitus  erit  conlumtum.  Si  tunc  Filum  ferreum,  fri¬ 
gidum  ,  in  fluens  Argentum  intrudis,  ftatimque  ite¬ 
rum  educis  s  adhaerebit  huic  molecula  Argenti ,  al- 
biflima,  nitida,  tuberculis  ramofa,  fub  malleo  dudti- 
lis  ,  flavis,  vel  obfcuris  maculis  non  obfita,  ex  qui¬ 
bus  certo  colligitur  Argenti  ab  omni  Metallo  im¬ 
perfecto  puritas. 

4.  Pera&a  itaque  Operatione  fuperaflunde  cavo 
Cineritii,  ad  marginem  Argenti,  aquam  calefadam, 
per  cannulam  cupream  eo  deductam  ,  parca  copia 
fimul ,  donec  Argentum  cruftulam  duriufculam  in 
fuperficie  induit  *  dein  &C  ipfl  maffls  guttatim,  vel 
tenui  rivo  ,  ut  prorfus  folidefeat.  Solidatum  cum 
Forcipe  e  Gineritio  aufer  3  extingue  in  aqua  frigi- 
*  }  da> 
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da  ,  in  quam  exigua  fu  a  parte  primum  immergi,  re- 
miffoque  asftu  lente  fubmergi  debet.  Sordes  &  Ci¬ 
neres  ,  inferiori  parti  6e  ad  ambitum  adhaerentes  3 
per  Scopas  ,  qua:  conflatae  funt  ex  fiiis  aurichalceis 
tenuibus ,  in  fafciculos  colleftis  ,  abrade ,  interea 
fubinde  aliquid  aquae  affundendo,  ut  abluantur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Plurima  in  Proceflibus  pra:c.  tradita,  prscci- 
pue  (  Proc.  II. )  ,  huc  etiam  pertinent.  Cavea¬ 
tur  in  hocce  Procella  ,  ne  ignis  adhibeatur  nimis 
intenfus,  praecipue  in  medio  Operationis:  inde  enim 
mollefcunt  Cinericia ,  quippe  quae  tanta  cum  cura  non 
fadbd  funt,  ac  Cupellae,  multumque  ex  tali  errore 
deperditur  Argenti. 

z.  Si  partitis  vicibus  additur  Plumbum ,  multo 
minore  ejus  copia  Argenti  depuratio  a  Cupro  poteft 
perfici,  ac  (Proc.  VIII.)  indicatum  eft.  Sic  enim 
particularum  Plumbi  major  e  it  contiguitas  cum  Cu¬ 
pro  ,  hinc  potentior  iflius  in  hoc  adtio  ,  quam  fi  o- 
mne  aut  nimis  magna  portio  adjicitur.  Quanquam 
vero  in  hac  operatione  Argentum  fuperius  depre¬ 
hendatur  purum  ;  in  ejus  tamen  parte  inferna  gra¬ 
vioris  Plumbi  quidpiam  fefe  folet  abfcondere  (Proc, 
II.  Uf.  N^.  3.)  ,  mfi  mafla  fufa  circa  finem  cum 
ferramento  aliquoties  agitetur.  Id  ipfum  autem  in 
parvis  praecaveri  poteft  Cinericiis  fcu  Cupellis  ,  fi 
ifthax  vafcula  ,  dum  Argentum  adhuc  fluit ,  Filo 
ferreo  modefle  percuderis ,  ut  liquefadtum  Argen¬ 
tum  vacillet  3  monente  id  Sachfio  de  Auri  Cupel- 
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latione.  Inde  autem  clare  patet,  Argentum  &  Plum¬ 
bum,  folo  igne  confufa  ,  non  ita  fibi  invicem  per- 
mifceri  ,  ut  in  qualibet  mixtura  parte  amborum 
perfedte  proportionata  quantitas  fit  :  qua  re  inco¬ 
gnita ,  vel  negle&a  ,  crebrius  decipiuntur  Artifices. 
Argentum  puriffimum ,  cum  ab  igne  Scorificationem 
non  patiatur,  nitidifiimam,  inftar  Argenti  vivi  ima¬ 
gines  refkdkntem  ,  oftentat  fuperficiem  :  ubi  au¬ 
tem  a  Plumbo  adhuc  coni  umendum  Metallum  im¬ 
perfectum  ,  ut  in  hoc  cafu  Cuprum ,  ineft ,  fcoriote 
inde  natae  obicuras  in  ejus  iiiperncie  oberrantes  ap¬ 
parent. 

3.  Notes  circa  exftindionem  Reguli ,  ne  multum 
aquae  frigidae  una  vice  fupra  iftum  adhuc  fluentem 
projicias  :  quandoque  enim  Argentum  violenter  ex 
Cineritio  ,  non  fine  adftantitim  periculo ,  excutitur  : 
neque  jam  folidus ,  attamen  candefcens  ,  de  Cineri- 
tio  exemtus  Regulus  ,  majoris  molis ,  praecipitan¬ 
ter  in  aquam  fubmergatur  ,  quippe  quas  in  rapidii- 
fimam  ebullitionem  concitata  ,  circumquaque  di- 
fpergitur. 

4.  Per  hunc  Procefliim  infigni  quantitate  fimui 
depurari  poteft  Argentum  :  plus  enim  quam  cen¬ 
tum  Mareae  una  vice  imponi  queunt.  Si  vero  u- 
riam  Maream  non  multum  excedit  ,  paratur  Cine- 
ritium  aliquot  pollicum  diametri  ,  in  Patella  figu li¬ 
na  vel  ferrea  ,  5c  fub  Fornicem  Docimafticum  re¬ 
ponitur.  Paucum  Ferri  vel  Stanni ,  quo  inquina¬ 
tum  eft  Argentum  ,  non  obftat ,  quin  Cineritio  ta¬ 
li  depuretur  :  tum  vero  fcoria  inde  in  initio  nata , 
lefra&aria  ,  cum  Hamo  ferreo  aliquoties  fubmergi 
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debet ,  ut ,  quantum  fieri  poteft:  ,  Argentum  inde 
abluatur  •  fic  denique  ,  quicquid  attenuari  fe  negat  , 
ad  marginem  rejicitur  Cineritii.  Conducit  autem  , 
ut  tales  fcoriae  poftea  examini  fubjiciantur,  an  forte 
tantum  Argenti  fecum  abripuerint ,  ut  operae  fit 
pretium  id  feparare.  Si  tamen  Stannum  largius 
ingreditur  iniit  uram  ,  ita  ut  multoties  fuperet  Ar¬ 
genti  quantitatem  ,  hxcce  non  convenit  feparandi 
methodus  ,  fed  alia  ad  finem  Procefluum  de  Auro 
tradetur  prseftantior.  Praeterea  non  decet  Cinericiis 
imponere  mixturas ,  quas  Sulphur  ingreditur  vulga- 
hae  enim  Cineritia  erodunt ,  vel  penitus  re- 


re 


folvunt  ,  ut  paftse  inilar  cum  mixtura  impofita  con¬ 
fundantur  cineres.  Itidem  Arfenicales ,  £c  Semime- 
tallicae ,  non  commode  huic  Operationi  fubjiciun- 
tur. 

f.  Cineritium,  Lithargyrio  nondum  faturarum  , 
j  altera  vice  mrfus  intervire  poteit ,  fi  forte  ejus 
fuperficies  lafa  fuerit ,  cineribus  emendetur  recen¬ 
tibus  ,  fortiter  apprimendis,  complanandis.  Poftquam 
vero  faturata  fuere,  aflervantur  ,  ut  Plumbum  inde 
reducatur;  quod  quidem  Argento  haud  caret,  prae¬ 
cipue  fi  Cineritia  non  fuere  bona,  vel  errores  in 
Operatione  commifii ,  aut  etiam  compofitiones  Ci¬ 
neritia  refol ventes  iisdem  impolitae  ,  quarum  (N°« 
4.  ad  fin.)  mentio  fa&a. 
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PROCESSUS  XIV. 

-  •  '  •  -  \  '  • 

Argenti  Cupellatio  in  majore  Cineritio  ante 

Follem . 

APPARATUS. 

I.  Fovea  in  pavimento  Foci  fabrilis  formata 
•(P.  I.  Tab.  IV.’ Fig.  14.  c. ) ,  recipiendae  Patella: , 
quae  Cmeritium  continet,  aptata,  ad  tantam  altitudi-  i 
nem  impleatur  cineribus,  ut  impofin  Cineritii  mar-  > 
go  non  promineat  lupra  aream  pavimenti  Foci.  Re¬ 
ponatur  autem  in  eam  Cinericium ,  prius  perfecte 
exficcatum  ( Proc.  praec. ),  (itu  horizontali,  £c  fpa- 
tiurn,  inter  iftud  cavitatem  foveae  remanens  v im-  * 
pleatur  arena  vel  cineribus  leviter  humeftatis  ,  bene  i 
comprimendis,  ne  facile  difflentur.  E  regione  fi-  I 
ftuias  fpirantis  Follis  ,  erigatur  Lamina  ferrea  ( Fig.  \ 
cit.)  ,  firmiter  fulcienda,  ne  faale  de  fuo  loco  | 
dimoveri  queat  ,  fitu  parum  verfus  Cinericium  in-  * 
clinato  j  ita  ,  ut  flatus  agitati  Follis  ab  eadem  ad 
Cineritii  cavitatem  refle&atur :  tanta  (it  hujus  a  Ci¬ 
nericio  diftantia  ,  qu^  fufficientem  ,  in  fpatio  inter¬ 
medio  ,  carbonum  quantitatem  reponi  concedat . 
Cognofcitur  autem  Follis  8c  Laminae  jufta  difpo* 
fitio  ,  fi  flatus  a  priori  emifius ,  ab  hac  reflexus  ,  ,, 
iapfos  in  Cinericium  cineres  penitus  diffipat. 

2,.  Impone  Cineritii  cavo  tantum  ftraminum ,  char-  ■ 
tse,  vel  lintei  pannive  detriti,  ut  fuperficies  ejus  be-  < 
ne  munita  fit,  ne  ab  Argento  imponendo  laedatur:  : 

his  [e 
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his  fuperponatur  Argentum,  prunisque  dein  ac  car¬ 
bonibus  largiter  obruatur:  excitetur  tum  ignis  per 
Follem  agitatum  ,  donec  Argentum  fluat  :  quo  fa&o 
prunae  ,  in  Cmeritii  cavo  haftenus  fltae ,  ad  marginem 
circumquaque  removeantur  ;  defcftus  earum  fup- 
pleatur  carbonibus  adjeftis ,  lignaque  ficca  crafTa 
Cineritio  fuperimponantur  ;  ne  tamen  flatus  Follis  , 
nec  adfpe&us  Artificis  intercipiatur  ,  caveas:  interea 
perge  agitato  Folle  excitare  ignem  :  reliqua  heic  ob- 
fervanda  (in  Froc.  praec.)  jam  lunt  expolita. 


USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 


Priori  methodo  Argenti  depuratio  longe  nitidior 
fit,  quam  hac;  Sc ,  cum  proterea  ignis  regimen  non 
tam  exa6te  heic  obfervari  poffit ,  haud  fine  notabili 
Argentum  depuratur  jaftura  :  hinc  femper  prior 
profertur  huic ,  quando  Argentum  ,  cui  multum 
Cupri  eft  admixtum  ,  depurari  debet  $  in  reliquis 
!'  !  tamen  calibus,  deficiente  Apparatu  procedenti ,  uti¬ 
liter  in  ufum  vocatur ,  citiusque  Operatio  abfolvi- 
tur. 


•  I 
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PROCESSUS  XV. 


Argentum  ex  Minera  /ha  per  Cupellationem  /olam 

praecipitare .  f 


APPARATUS. 


zt.  Contunde  Minerse  Centenarium  unum;  uflu- 

k 
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Ia  (  Proc.  IV.  No.  i.);  uftulatum  tandem  in  fubtilif* 
fimum  contere  poliinem  ;  huic,  fi  difficulter  ad  ignem 
fluit,  Lithargyrii  Centenarium  unum  triturando  ad- 
mifce ,  quo  haucj  opus,  fi  Minera  facile  fluxilis  eft* 
Mixturam  dein  ,  aut  Minere  pulverem  holum  ,  di¬ 
vide  in  quinque  vel  fex  partes  ,  harum  que  quamli¬ 
bet  feoriim  chartulis  tam  parvis,  quas  non  plus  tali 
portiuncula  capere  valeant,  involve.  Si  Minera  eft 
fluxilis  ,  pondera  o6to  Centenarios  Plumbi  granu- 
latij  fi  pauilo  magis  eft  refra&aria,  duodecim  ,  vel 
fexdecim . 

z .  Pone  maximam.  Cupellam  fub  Fornice  5  huic 
rite  prius  uftulatae  Plumbi  circiter  dimidium  im¬ 
mitte:  quando  Plumbum  fumare  &  ebullire  incipit, 
fuperingere  unam  portiunculam  (No.  1.)  cum  fiia 
chartula  ,  qua  involuta  fuit ,  ftatim  imminue  i- 
gnem,  eodern  modo,  ac  fi  Scorificationem  in  Tefta 
perficere  velles ,  fed  per  minus  longum  temporis 
fpatium .  Chartula  ,  quas  ilico  in  cineres  abit  , 
fponte  difflatur,  nec  fcoriarum  mole  inde  ad  fenfum 
augetur:  Minera  inde  effufa  ad  marginem  rejicitur, 
&  cito  abit  in  fcorias.  Quando  vides  Lithargyriurn 
circa  Metallum  ,  &  in  fuperficie  ejus  fere  quiefeens 
fplendere;  mox  iterum  auge  ignem,  &  fimul  aliam 
Minerae  portionem  Cupellae  impone  :  eodem  modo 
procede  ,  ut  mox  di&um :  fient  eadem .  Sic  per¬ 
ge  ,  donec  omnes  portiones  ingeflae  fint ,  in  Plum¬ 
bo  confumtae.  Hoc  fa&o  refiduum  Plumbi  gra- 
rmlati  ingere,  ignemque  guberna,  ac  fi  Cupellatio- 
nem  incipere  velis,  fecundum  (Proc.  II.). 

5.  Argentum,  quod  in  Minera  &  Plumbo  fuit* 

fuper- 


I 
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fuperftes  erit  in  Cupella:  de  hoc  fi  detrahis  grano- 
Ium,  quod  de  Plumbo  accrevit,  habes  pondus  Ar¬ 
genti,  quod  Minera  continetur.  Si  Minera  adhi¬ 
bita  fuit  fluxilis,  omnis  evanefck  fcoria :  at  fi  refra- 
daria,  vel  non  fluxilis  fuerit  ,  non  femper  fcoria  o- 
mnis  inde  fecedit  ,  fed  aliquid  ejus  nonnunquam 
fub  forma  fcorias  reflat.  Tali  ratione  .plurimae  Mi¬ 
nere  &  Metalla  explorari  poliunt,  iftis  folummodo 
exceptis,  quae  Cupellas  findunt  atque  erodunt,  nee 
Plumbi  ejusque  Vitri  adtionem  promte  admittunt: 
quadam  igitur  prius  eadem  ratione  debent  pr^pa- 
rari ,  ac  requiritur  ,  ut  Sconficationem  fubire  apta 
reddantur.  Videantur  circa  hsecce  ProcdTus  prag» 
cedentes  omnes. 

I  •  .  *  ■  ■ '  ■  ■ 

,  ,  .  •  ,  .  * 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI, 

1  : 

i.  Partitis  vicibus  Plumbo  in  Cupella  ebullienti 
fuperinjeda  Minera  ,  absque  praecedente  Scorifica- 
tione  ,  folvi  poteft  :  fed  id  cum  omnibus  omnin® 
haud  aeque  bene  procedit  :  quaedam  enim  M ineras 
Metalla,  folutioni  per  Lkhargyrium  valde  refi- 
flentia  ,  ad  marginem  hinc  rejeda  ,  non  fufficienter 
folvunmr ,  mfi  omnes  exade  obfervemur  enchei- 
refes  ;  quoniarn  videlicet  Lithargyrium  tam  cito  in 
Cinerkium  fefe  fubducit .  Ideo  neceffe  eft  ,  ut  fn 
initio  Procefiiis,  dimidia  modo  Plumbi  granulari  pars 
|  ponatur  in  Cupellam,  feliqua,  non  nifi  cum  omnis 
immerfa  efl  Minera  3  fuperaddatur.  Sic  enim  ad  ambi- 
|  tutn  Plumbi,  primum  ingefli,  Minera  rejedra,  Cu« 
pellas  cavo  agglutinata ,  iterum  obruitur  Plumbo 
,  Pars  ii.  E  ^ 
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&  hinc  fugae  non  potens ,  a  Lithargyrio  folvitur 
atque  diluitur;  quare  Operatione  abfoluta  parum  vel 
nihimcorio  in  Cupellae  cav6  redat.  | 

2.  Circa  ignis  regimen  praeprimis  heic  obferva ,  « 
ut ,  poft  Plumbi  alteram  partem  additam  ,  valde  f 
moderatum  fit,  ne  unquam  Lithargyrium  Regulum 
cingens  deficiat  :  hoc  nempe  negledo  ,  non  folum 
plurima  Argenti  granula,  per  Cupellae  oram  difper- 
fa  erunt,  fed  etiam  iofignis  Scoriarum  imperfecta¬ 
rum  moles  fu  perdes  erit  (vidi  Proc.  II.). 

3.  Udulatio  ut  promittatur  necefie  ed  ,  ob  ra¬ 
tiones  (Proc.  IV.  Ufi  N°.  i.)  indicatas  ;  dein  ne  : 
Minera ,  in  fervidum  Plumbum  ingeda ,  crepitet  5  , 
exiliatque:  fcmel  enim  ignem  pada  fubitidimum  fi-  1 
ne  crepitatione  fert  calorem .  Cotera  ex  proceden-  • 
tibus  clara  funt. 

4.  Quoniam  hac  methodo  nulla  promittitur  Sco-  \ 
rificatio  ,  non  licet  inde  ad  Metallurgorum  Opera-  t 
tionem,  qua  Argentum  ex  Mineris  feparant ,  con-  » 
eludere:  in  idis  enim  Scorificatio  promittitur  fem-  » 
per :  quamf  ob  rem  arnbo  fibi  invicem ,  quoad  ede-  * 
£fcimi ,  non  femper  refpondent . 

PROCESSUS  XVI. 

Methodus ,  ex  Metallis  exeo  Piis  ,  ce  que  ac  ex  iffis ,  n 
quee  cum  Sulphure  £5?  Arfenico  colliquata  funt ,  fe-  .j 
ligendi  fpecimina  9  ut  eadem  in  his  ,  quee  in  illis ,  [3 
5 mixtorum  obtineat  proportio . 

Exhibuimus  (  ProcefK  proc.  )  ,  quanam  ratione  k| 
Argentum ,  una  cum  in  eo  latente  Auro ,  ab  alie-  \ 
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nls  feparari  poffit :  fed  ex  hifce  Proceffibus  ad  quan* 
titatem  Argenti  &  Auri  ,  quae  ex  majori  quan¬ 
titate  ejusdem  materiei  ,  de  qua  lpecimen  pro  exa¬ 
mine  Docimaitico  fuit  dcfumtum  ,  acquiri  poteft, 
non  mfi  hypothetice  concludere  licet  •,  fi  videlicet 
eadem  ingredientium  in  feleCto  fpecimine  eft  pro¬ 
portio  ,  quae  in  integra  mole  exploranda.  Atqui 
circa  pura  Metalla  ,  ad  ignem  confula ,  haud  (em. 
per  tam  aequabilis  obtinet  unio:  id,  quod  clare  vu 
dimus  (  Proc.  X  Uf.  No.  2. )  •  ubi  Argentum, 
cum  Plumbo  colliquefactum ,  fibi  relittum,  non  ae¬ 
qualiter  a  Plumbo  folvebatur  ,  fed  eadem  mixturae 
portio  fuperius  plus,  inferius  minus  Argenti,  Plum¬ 
bi  vero  ratione  inverfa,  continebat,  id  ipfum  cum 
Auro  &  Plumbo  ,  item  cum  Cupro  &  Pium, 
bo,  firmliter  obtinet^  nifi  praeter  ignem  aliae  en* 
cheirefes  adhibeantur,  ut  perfeCtior  mixtura  acqui¬ 
ratur.  Praeterea  a  majore  vel  minore  ignis  gradu 
multum  quoque  dependet  5  quippe  qui  Menltruo- 
rum  aCtionem  augere,  imminuere,  vel  plane  inver¬ 
tere  poteft .  Quin  etiam  quor undam  Metallorum  , 
ex.  gr.  Auri,  Argenti,  &  Cupri,  quae  fatis  facile 
aequaliter  le  invicem  folvunt  ,  mixtura  ,  accedente 
alio  quodam  Metallo ,  v.  g.  Plumbo ,  adeo  turba, 
tur;  ut  aequalis  in  unaquaque  parte  haud  amplius 
fervetur  Metallorum  proportio  :  Aurum  enim  & 
Argentum  Plumbo  magis,  quam  Cupro,  aufcultan- 
i  tia,  cum  eo  fundum  ambitumque  praecipue  inferio® 

3  rem  verfus  fefe  fubducunt  ;  ut  ibi  mixtura  Aurof 
Argento,  &  Plumbo  longe  ditior  fit,  ac  in  medio 
luprema  fuperficie.  Si  autem  mixturis  Metallo- 
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rum  Sulphur  &  Arfenicum  fuperveniunt ,  haud 
minorem  inducere  poflunc  mutationem  :  nam  am* 
bo,  unum  Metallum  avidius,  quam  alterum  %  fol- 
ventia,  non  modo  inaequabilem  reddunt  mixturam  , 
fed  nonnunquam  penitus  tollunt j  fic  ut  Metallum, 
per  ifta  folutum,  levius  fadum,  fcoriae  indar  ,  fu- 
pernatet,  altera  Mixtura:  portio  in  infimam  partem 
gravitate  fua  fecedat. 

t  APPARATU  Si 

i.  Si  Minerae,  fuditef  eliquatae  ,  in  fragiles  Re* 
gulos  in  furnorum  catillis  coi  led  te  funt,  fequentem 
in  modum  procede.  Ope  Mallei  Cunei ,  fepara 
de  fingulis  Regulis  frufta  duo  ejusdem  ponderis  9 
ex.  gr.  ferrtuneiae  ,  quidem  alterum  in  medio  fu- 
perioris  fuperficiei  ,  centrum  inter  8c  pefipheriam  ; 
alterum  in  inferiore  Reguli  (uperficie,  fed  in  latere 
oppofito  :  loca  ifta  ,  ex  quibus  fpecimina  excutiun¬ 
tur  ,  debent  prius  a  fordibus  fcoriisque  ,  fuperficiei 
adhaerentibus  ,  mundari.  Ambo  sequi ponderantia 
reddita  ,  fimul  in  Mortario  ferreo  grofib  modo  fran¬ 
guntur  ,  dein  effunduntur  fupra  Laminam  ferream  , 
&  majores  adhuc  molecute  ope  mallei  aequabiliter 
fine  jadura  comminuuntur.  Sit  autem  fubtilior 
comminutfo  ,  fi  Mixtura  eft  refradaria  ;  grofiior  , 
ii  fluxilis.  Omnibus  moleculis  inter  fe  ex  omni 
parte  probe  confufis ,  atque  fimul  fupra  laminam 
aequabiliter  extenfis ,  determinatam  quantitatem  pon¬ 
dera  :  qua  in  re  caveas  ,  ne  aut  groffiores  ,  aut 
fubtiliores  particulas  feligas ,  fed  ambas  fimul  per- 

mixtas* 
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mixtas.  Examen  ipfum  inftitue  fecundum  (ProcefT. 
IV.).  Ambo  tunde  in  polljnem  fubtilem  ,  de  quo 
Cenrenarium  pondera j  £c  cum  in  hifce  Sulphur, 
Arfenicum  ,  Ferrum  ,  Terraeque  non  metallicae 
portio  ,  haud  deficiant ,  procede  ficuti  ( ProcefT. 

iv.). 

Quando  aurem  plures  fimul  Regulos ,  uno  eo- 
demque  examine  ,  cupis  explorare  ,  de  (ingulis  Re¬ 
gulis  exfcinde  duo  frufta  ,  uti  jam  didlum  :  quaeli¬ 
bet  bina  mquipondcrantia  de  quohbet  Regulo  com¬ 
minue  ,  &  probe  terendo  confunde,  totidemque  li¬ 
bras  Docimafticas  de  comminutis  pondera,  quot  vul¬ 
gares  ifte  Regulus  ponderat  libras ,  de  quo  fue¬ 
re  defiimta  ;  li^ec  proporrionata  fuis  Regulis  fpeci- 
mina  fibimet  perfedte  pcrmifce ,  &  tunc  demum 
Centenarium  Docimafticum  poteris  defumere  :  qua 
in  re  omnia,  jam  (N°.  i.)  monita,  funt  quam  cu- 
ratifiime  obfervanda. 

2.  Sed  fi  Reguli  non  fragiles  exagiinandi  funt , 
itidem  modo  difta  (No.  i  )  ratione  ex fciffio  fieri 
debet  :  frufia  autem  exfcifia  ,  dein  exa£le  pondera¬ 
ta  ,  omnia  fimul  novo  Crucibulo  ,  intrinfecus  Sa¬ 
pone  perfricato  ,  immifla  ,  fundantur  :  fi  mulae  be¬ 
ne  fluunt,  moveamur  bacillo  arido,  femiambuflo  . 
ut  omnia  bene  permifeeantur  :  relinquantur  circiter 
gdhuc  per  horae  mininum  \  ultimo  denique  iterum 
moveantur,  &  injiciatur  chartula  co.mpiicata,  Sebo 
vel  Cera  perun&a  ,  quae  dum  luculenta  ardet  flam¬ 
ma  ,  interea  mafla  tota  quanta  ,  uno  rivo  ,  effunda¬ 
tur  in  Infundibulum  (P.  I.  Tab.  II.  Fig.  21.},  per- 
fedte  honzgntaliter  pofitum  ,  Seboque  perun&um 
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calidum  ,  quod ,  una  cum  contenra  mafla  ,  fponte 
frigefcat.  Debet  autem  matta  dein  de  infundibulo  | 
exculfa ,  quas  etiam  Lingo  vocari  folet ,  ut  iplum 
Infundibulum  (P.  I.  §.  i ),  lxvis  ette  ,  folida  , 
undique  craflitiei  fere  aqualis  :  fi  vero  rugofa  ap* 
paret ,  &  interna  fuperficies  Crucibuli ,  quousque 
niafla,  durante  liquefadlrione  &  effufione  ,  cum  eo 
contigua  fuit  ,  cuticula  metallica  cernitur  obdu&a  , 
fignum  efl ,  ignem  defecitte  :  hinc  £c  permixtio  ae¬ 
quabilis  non  fuit  obtenta.  Praeterea  nimis  intenfo 
diuque  continuato  igne  nafcitur  fcoria  ,  nunc  foli- 
dior  ,  nunc  fpongiofa ,  bullis  referta  ,  hinc  inde 
mattam  effufam,  frigefadiam  ,  obducens,  vel  altius 
fefe  in  hanc  ,  dum  effunditur  ,  infinuans  ;  fi  hoc 
fa&um,  ProcefTus  debet  repeti.  Repurga  dein  maf¬ 
lam  ,  fi  probe  conflituta  efl  ,  ope  pulveris  carbo* 
num ,  &  pondera,  ut  fcias,  quantum  de  fubftantia 
ejus  ‘deperditum  fuerit.  Tum  de  ea  exfcinde  duo 
fpecimina,  illis  in  locis,  fecundum  longitudinem 
fibi  oppofitis  ,  qui  unam  quartam  totius  mattae  Ion*  \ 
gitudmis  partem  ab  alterutro  extremo  diflant ,  ta-  \ 
Ii  quidem  lege ,  ut  fimul  feftione  transverfa  di¬ 
vidatur  maffa.  Quantam  tunc  panem  fui  pondew  [ 
ris  omnia  fpecimina  de  Regulis  exfedla  ,  fimul  an.  i 
te  colliquationem  ponderata  ,  perdidere  ,  tantam  i 
de  Centenario  vel  Marea  Docimaflica  fubtrahe  :  re-  | 
fiduum  valeat  pro  integro  Centenario  vel  Marea  f 
Docimaflica ,  cui  ope  Limae  dein  aequalia  reddas ,  , 
qux  ex  Lingonis  matta  fecuifli  fpecimina,  aequi-  - 
ponderantia  :  videlicet ,  fingulum  redigatur  ad  di-  - 
fidium  pondus  refidui ,  quod  pro  Centenario  inte-  | 
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gro  aflumitur.  Caveas  autem  ,  ne  quid  aliunde  abra¬ 
das  ,  nili  de  ambabus  illis  fuperficiebus ,  quae  trans- 
verfa  fe£tione  fa£tae  fuere  \  praefertim  li  inelt  Plum¬ 
bum  :  hoc  enim,  dum  foiidelcit  miftura  metallica, 
ad  ambitum  exprimitur.  Ambo  frufiula  uno  eo- 
demque  vafe  fconficantur  &  cupellantur  ,  quod  qua 
ratione  fiat ,  jam  fatis  inteiligitur  ex  Proceffibus 
prseced.  < 

3.  Talibus  cautelis  (No.  1.2.)  Argentum  &  Au¬ 
rum  omne  ,  ex  Cineritiis  fuperftes  ,  vel  in  formam 
tabularum  reda£tum  exfcindi  ,  &:  examini  adaptari 
debet  :  videlicet  ,  duo  frultula  in  locis  e  diametro 
oppofitis  ,  alterum  inferius,  alterum  fuperius ,  ex- 
fcinduntur,  quodlibet  ad  pondus  dimidiae  Mareae  Do- 
cimafticae  redigitur,  6c  ambo  conjun£ta  uno  eodem- 
que  Procefiu  explorantur.  Quorum  tradtandi  ratio¬ 
nem  jam  fupra  exhibuimus. 

4.  De  Monetis  autem  explorandis  ,  co£tione  non 
dealbatis  ,  fruftulum  fecundum  diametrum ,  vel  quo¬ 
cunque  alio  loco,  pro  lubitu  exfeinditur.  Quae  vero 
vilioris  temperatura:  ,  coctione  in  acribus,  fplendidse 
funt  redditae  ,  praecipue  tenuiores ,  ea  lege  fpecimi- 
ne  privantur  ,  ut  fe£tionis  lineae  in  centro  monetae 
radiorum  circuli  inftar  concurrant ,  6c  cum  Lima  ad 
Mareae  pondus  redigantur  eodem  modo  ,  ac  fruliula 
ex  mafla  Lingonis  exie£ia. 

f.  Sed  fi  diverfi  generis,  &  utenfilia  antiqua,  funt 
examinanda  ,  vix  commodius  &  fecurius  res  peragi¬ 
tur,  quam  fi  omnia  fimul  in  granula  rediguntur 
(P.  I.  §.249.  zj o. ),  de  quibus  Marea  Docimaltica 
ponderetur. 

E  4 
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De  fupellectile  Argentea  Aurea  aufertur  fpc* 
dmen  abradendo  ,  quacunque  ratione  id  concedant 
fieri  circumflantia  lingulares  :  de  Argenteo  condu¬ 
cit  effe  majus ,  minus  de  Aureo  eide  poteft .  Ca¬ 
veas  autem ,  ne  id  fiat  loco  ,  ubi  diverfarum  par¬ 
tium  conferruminatio  fuit  faCa  ,  ob  diverfiflimam 
ibidem  Auri  <k  Argenti  temperaturam  :  quippe  quae 
diverfitas  refpeCu  totius  maffae  vix  fenfibi lis  efie 
folet";  verum  fi  de  tali  loco  feparatur  fpecimen,  er- 
ffor  notabilis  evadit. 

7.  In  quibusdam  cafibus  conducit,  ut  de  Metallis 
liquefacis  hauriatur  portiuncula  ,  quae  examini  Do- 
cimaftico  fubjiciatur  :  hoc  fit  ope  Cochlearis  parvi 
ad  fundum  usque  intrufi  ,  eo  tempore,  quo  mixtu¬ 
ra  metallica  tam  fervida  eft  ,  ut  liquidi fiime  fluat  , 
ebulliatque  :  tunc  enim  temporis  ,  varia  Metalla  in 
eadem  mole  conjunCa  sequabilifiime  funt  permixta, 
quae  proportio  aequalis  ,  remiffiore  faCo  aeftu,  tol¬ 
litur.  Quotiescunque  liquefaCum  de  catillo,  in  quo 
colligitur  ,  eximi  debet ,  toties  fepara  fpecimen  ; 
quoniam  non  omnes  Reguli  ,  licet  produCi  fuerint 
de  eadem  Minera  ,  eadem  contenta  fimili  propor¬ 
tione  continent. 

De  quibusdam  Mineris  diverfa  eliquatur,  eadenti 
Operatione ,  mafia  metallica,  quarum  inferior  purior , 
Jfuperior  magis  fulphurata  vel  arfenicalis  efl:  pro  Mi- 
nerae  diverfitate.  Videlicet  Metalla ,  quae  potentius  ab- 
forbent  Sulphur,  cum  eo  fupernatant:  talia  funt  Fer¬ 
rum  prae  reliquis  ?  quin  & ‘Cuprum:  reliqua  Metalla 
inferius  refidenr  praecipitata  (P.  i.  §.  fii.).  Si  talis 
fbpenor  in  relatione  ac|  inferiorem  valde  refraCaria  5 

magno 
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magno  fupcrflite  seflu  jam  indurefcens  f  de  inferio¬ 
ri  adhuc  tenuiter  fluente  aufertur,  tunc  haurirr  pot- 
eft  fpecimen  ,  uti  modo  didlum;  de  indurata  abla¬ 
ta  vero  excutitur,  fecundum  (N°.  r.). 

Quando  autem  fuperius  ftratum  ,  Sulphure  per¬ 
multo  fcatens ,  multum  imminuto  igne  lenidcens 
pcriiftit,  ut  hinc  de  liquefadto  inferiori  auferri  ne¬ 
queat  ;  obducatur  Cochleare  luto  tenui  ,  fanguine , 
aut  fimo  fubadto,  ne  a  fulphurata;  mixtura  cito  id 
eonfumatur*  exficca,  &  tum  ad  fundum  usque  in¬ 
trude  ,  detine  ibi  per  aliquot  momenta*,  educ  :  c- 
rit  Cochleare  metallica  mixtura  ,  inferius  haeren¬ 
te  ,  repletum  ;  nam  quicquid  de  leviori  fu  per¬ 
na  tante  ingreffum  eft  5  dimovebitur  per  gravio¬ 
rem  . 

De  Plumbo  Cineritio  maximo  jam  impofito,  Ii*, 
quefadfoque,  hauriatur  fpecimen  ,  quando  ebullitio¬ 
ni  proximum  eft ,  Cochleari  in  medium  ejus  intrufo ; 
poilquam  prius  rutro  ligneo  tota  moles  coagitata 
fuit:  dein  exploratur  ( Proc.  I  II.),  ut  icias  , 
quantum  Argenti  in  C  i  neri  r  io  maximo  fu  perfles 
erit.  Verum  id  modo  procedit  cum  Plumbo  pu¬ 
riore,  ex  quo  perparum  vel  nihil  heterogeneonum 
rejicitur . 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDlf. 

t.  In  feledtu  horumce  fpeciminum  major  fere  re¬ 
quiritur  cura,  quam  in  ipfa  Operatione,  qua  Aurum 
&C  Argentum  a  cmteris  fecernuntur  Mineralibus,  in¬ 
gens  error  committi  potefl: ,  fi  de  maflulis  exfeiflis 

E  f  fun* 
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fundendus  eft  Lingo.  Sulphur  enim  ,  Arfenicum  9 
Cuprum  ,  Plumbum  ,  caeteraque  omnia  Mineralia ,  , 
valido  £c  protraho  nimis  igne  partim  avolant,  par- 
tim  in  fcorias  abeunt,  Argenti  &  Auri  fixiore  par¬ 
te  remanente;  hinc  in  refiduo  Lingone  ifta  tollitur 
proportio  ,  quae  debuiilet  lervari :  ut  ideo  fub  exa¬ 
mine  dein  tanto  plus  Argenti  Sc  Auri  adefie  indi¬ 
cetur,  quam  revera  mixtura,  de  qua  fpecimina  de- 
fumta  funt,  continet.  Verum  id  evitari  poteft  ,  fi 
ifta  pars  aliquanta,  quam  fpecimina  fimui  fumta  in 
igne  perdidere,  a  Centenario  vel  Marea  Docimafti- 
ca  fubtrahitur;  ut  reliqua  pars  pro  integra  valeat: 
iic  Argentum  &C  Aurum  rehdua  poft  Operationem 
perfedtius  refpondebunc  quantitati,  qute  in  tota  mix¬ 
turae  mole  continetur  ;  ne  tamen  aliquid  Metalli  in 
fcoriam  non  converfi  in  Crucibulo  remaneat .  Sco¬ 
ria  autem  Argenti  quantitate  notabili  expers  eft 
v(Proc.  1.  III.  &  feqq. ).  I 

2.  Nunquam  Lingo  aqua  debet  extingui,  fi  una 
cum  Cupro  Plumbum  mifturam  ingreditur:  fubito 
ei  lim  in  aqua  refrigefeens  Cuprum  fefe  contrahit  5 
&  Plumbum  adhuc  liquefeens  ,  una  cum  Argento, 
qu  od  in  eo  praeprimis  continetur,  ad  exteriorem  fu- 
pei  'ficiem  ,  &c  illam  Lingonis  partem ,  quae  poftre- 
mo»  in  aquam  fubmergitur,  repellit;  quin  aliquando 
gra  nula  Plumbi  magis  Argentifera ,  quam  reliqua 
fub  ftantia  ,  ab  eodem  prorfus  rejiciuntur.  Lingo 
quo  que  femper  ibi  Argento  Sc  Auro  ditior  fit ,  ubi 
verius  Horizontem  inclinatum  fuit  Infundibulum, 
quat  n  in  extremitate  oppofita :  quod  de  iftis  miftu- 
ris  £  >raefertim  valet ,  quas  Plumbum  fimui  ingredi¬ 
tur 
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|  tur  &  Cuprum.  Ratio  ex  prologo  hujus  Procef- 
fus  facile  patet.  Debet  autem  Cuprum  'ante  exco- 
clionem  explorari,  an  Argentum  vel  Aurum  conti¬ 
neat:  pollea  enim  eorum  feparatio  haud  aeque  ope¬ 
rae  pretium  folvit  (P.  I.  §.  fo8.  fop.),  n  i  fi  largior 
de  eo  Argenti  Auri  expelletur  proventus. 

3.  Quae  mixturae  fragiles  funt,  tundendo,  &  te¬ 
rendo  comminuuntur :  hoc  vero  aequabiliter  ut  fiat, 
necefle  dl ;  praeprimis  fi  ipecimina  de  pluribus  mix¬ 
turis  metallicis  fimul  uno  examine  funt  exploran¬ 
da  ,  dein  &  cundta  probe  inter  fe  'permifeen  de¬ 
bent,  antequam  Centumpondium  defumatur ,  ob  dif¬ 
ferentem,  quae  in  diverfis  obtinet, ingredientium  pro¬ 
portionem.  Atqui  aequabiliter  permifeeri  nequeunt, 
ubi  altera  pars  groffiorem  ,  altera  fabriliorem  com¬ 
mi  nut,  ion  cm  pafla  eft ;  fiquidem  fubtiliora  ,  inferio¬ 
ra;  groffiora,  fuperiora  petunt. 

Quae  facile  ad  ignem  lente  (eunt ,  groflo  modo 
comminuantur  ,  ne  fub  Uftulatione  fcquenti  in  u- 
nam  maflam  confluant  ,  &  fle  ob  imminutam  fu- 
perficiem,  volatilia  diffipanda  pertinacius  coerceant; 
non  enim  licet  talem  aliquoties  eximere  ,  &  iteratis 
vicibus  rurfus  comminuere,  quin  aliquid  de  ponde¬ 
re  jam  determinato  perdatur.  Quae  vero  refra&a* 
ria  indole  gaudent,  in  fubtiliores  moleculas  poliunt 
redigi,  ut  eo  facilius  diffipanda  dimittant. 

4,  Utenfilia  antiqua  &  Monetae  optime  exploran¬ 
tur,  fi  antea  granulentur.  Nam  fi  forte  co&ionc 
alba  funt  reddita,  vel  alia  de  caufa  Metallum,  per 
quod  temperatura  fa£la  fuit ,  non  aequabiliter  per- 
miilum  ,  falleris .  Dealbantur  autem  per  omne  id , 

quoc| 
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quod  via  bumida  Cuprum  arrodit ,  Argentum  non  t 
attingit.  Tale  autem  Argentum,  Cupro  tempera-  j 
tum  ,  vulgo  ita  dealbatur  ,  prius  bene  detergetur  , 
vel  igni  ad  levem  rubefcentiam  exponitur  ;  ut  pin*  * 
gues  diflipentur  fordes  r  dein  immittitur  in  Lebetem ,  j, 
&:  tantum  Cerevifias  fecundarim,  acidulas,  vel  aquas,  \ 
fuperaffunditur ;  ut  totum  fubmerfum  fit  Argentum: 
infunditur  tum  Salis  communis  6c  Tartari ,  quem 
quidam  leniter  prius  calcinare  folent ,  aliquid  j  po¬ 
nuntur  fimul  fupra  ignem,  ut  ebulliant  :  fic  intra 
aliquot  horas  Cuprum  ex  fuperficie  externa  erodi¬ 
tur ,  remanente  Argento,  Hinc  quanquam  politif- 
fimam  lamellam  immiferis,  fplendoris  expers  extra¬ 
hitur,  fed  albiffima.  Abluitur  poflea  Cercvifia  tenui, 

&  Argenti  fu  perficies  raditur  falciculis  ,  ex  tenui¬ 
bus  Aurichalci  filis  confeclis.  Si  vero  Chalybe  po¬ 
lito  eadem  fuperficies  rurfus  ftringitur,  recuperatur 
priftina  politura.  Fucus  hic  fcitu  necefiarius  effc 
non  modo,  fi  uteris  Lapide  Lydio  (P.  I.  §.  32.8. 
341.),  fed  in  examine  Docimaftico  :  fpecimea 
enim  ablatum  de  tali  Argento  ,  ubi  tenue  id  eft, 
aut  amplae  fu  perfici  ei,  plus  Argenti  in  Cupella  re¬ 
linquit  ,  quam  fi  ejusdem  ponderis  fruftulum  de 
eodem  exfcinditur  ibi  loci ,  ubi  minor  fuperficies 
erodenti  folutioni  contigua  fuit  ;  intellige  refpedtu 
molis,  quae  fub  eadem  continetur  fuperficie. 

f.  Poftquam  Plumbum  ,  in  Cineritio  maximo,  jam 
ad  ebullitionem  dedu£tum  efl  ,  examini  fubjici  ne¬ 
quit:  tum  enim  de  pondere  Metalli  fuperflitis  in¬ 
certus  es  ;  quoniam  partem  confumtam  ignoras. 
Eandem  ob  rationem  non  licet  ejusmodi  examen  iu- 
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ftituere  *  ubi  de  Metallo  multurti  crudae  ,  Martia¬ 
lis  ,  fulpburatae  &£c.  materiei  refractariae  ,  Minerae 
adhuc  fimilis  ,  ante  ebullitionem  rejicitur,  quae  ideo 
detrahi  debet,  &€  vocatur  ( germ.  /Jbjirich ) .  Hac 
autem  ablata  ,  redditur  pondus  Metalli  ithdui  in¬ 
cognitum  ,  neque  etiam  ante  ejus  feparationem  por¬ 
tio  examini  fubjicienda  auferri  poteft ,  ob  deficien¬ 
tem  aequabilem  permixtionem  :  ut  igitur  eo  minus 
exafte  procedat  ,  quo  plus  talis  rejicitur  *  con¬ 
tra  ,  eo  melius  examen  cum  magna  Operatione  coin- 
cidat ,  fi  perparum  vel  nihil  talis  crudae  fubftantiae 
defpumari  debet*  Quoniam  autem  Argentum  in  Ci- 
nentio  maximo  nunquam  ad  talem  puritatis  gradum 
deducitur  ,  quam  in  Cupella  ;  fid  pofiea  in  Cine- 
ritio  ,  quod  vulgo  Teji  vocatur  ,  Plumbum  6c  Cu¬ 
prum  penitius  feparantur  i  fponte  patet ,  proportio¬ 
nem  in  examine  Docimaftico  in  hoc  cafu  paullo 
minorem  indicari  ,  quam  in  majori  Proceflu  depre¬ 
henditur  :  qui  vero  fallax  exceffus  ,  fub  re  filiatione 
fubfequente  evanefeit* 

PROCESSUS  XVII. 

Methodus  de  uno  ,  vel  pluribus  Miner  arum  cumulis * 
/eligendi  fpecimen  ,  pro  examine  DocimafHco  >  ut  ea¬ 
dem  in  hocy  qua  in  illis  ,  diverjarum  'partium ,  gle¬ 
bas  componentium  ,  obtineatur  proportio . 

APPARA  T  U  S. 

. 

Haud  grinor  difficultas  datur ,  in  eligendo  de  a^ 
l!  ,  cervo 
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cervo  Minerarum  fpecimine  ,  quam  de  ipfis  eliqua- 
tis  &  colliquatis  Mifturis  metallicis. 

i.  De  rudi  ergo  Minerarum  cumulo,  ad  ambi¬ 
tum  circumquaque  in  diverfis  sequidiftantibus  lo¬ 
cis  ,  qui#  etiam  in  medio  ,  fuperne,  &:  remotis  fu* 
penoribus  inferne ,  defume  fpecimina  :  quod  fiat  o- 
pe  Batilli  :  ita  quidem  certior  eris  de  homogeneitate 
defututorum  cum  fuperftite  majori  mole.  Hac  in  re 
nota  ,  quod  eo  minores  feparandse  (int  quantitates  , 
quo  minoribus  fruftulis  proftent  Minerae  ;  eo  majo¬ 
res  ,  quo  majoribus  glebis  conflent  Cun6fci  fpeci¬ 
mina  tundantur  rudirer  ,  ut  fruftula  fiant  minora  : 
ex  gr  fi  magna  eorum  eft  moles  ,  vaftaeque  gle¬ 
bae-*  Fabae  magnitudine  circiter  aequalia  fint ;  fi  mi¬ 
nor  Minerarum  quantitas,  exiguaeque  glebulae,  tan¬ 
tum  debent  comminui,  ut  fruftula  Pilorum  molem 
vix  excedant.  Comminuta  prorfus  inter  fe  contur¬ 
bentur  ,  dein  in  aliquot  ,  ex.  gr.  quatuor  vel  fex 
partes,  quantum  folo  adfpeftu  dijudicare  licet ,  ae¬ 
quales  divide.  Videlicet  eo  plures  in  partes  difcer- 
pantur  ,  quo  majus  Minerarum  eft  aggregatum. 
Optime  hoc  fit ,  fi  fupra  planum  laeve  proje&a  ae¬ 
quabiliter  permifcentur,  &  extenduntur;  deinceps  ope 
Regula;,  vel  Batilli ,  diametraliter  transverfis  duftibus 
funditus  diilecatur  miftura.  Si  ulterius  dividere  con- 
fultum  judicas  ,  elige  unam  partem  ,  quam,  reliquis 
penitus  remotis,  fimili  modo,  uti  jam  defcriptum  eft, 
circumagita ,  extende,  divide:  fic  cavetur,  ne  in  una 
parte  fruftula  majora,  in  altera  minora  praedominen- 
tur  ;  fed  proportio  omnium  in  fingulis  partibus  erit 
^adem. 
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Unam  denique  ultimas  divifionis  partem  ulterius 
comminue  tundendo  6c  terendo  ,  quo  fimul  bene 
permifceatur  ,  iterumque  divide  ;  donec  tandem  eous- 
que  perveneris ,  ut  quaedam  pars  libra  vulgari  haud 
fit  ponderofior :  hanc  demum ,  ii  refra&aria  eft ,  in 
Mortario  ferreo  in  fubtilem  tunde  pulverem  ,  trajice 
per  Cribrum  anguftum ,  quicquid  non  tranfit  magis 
comminue  ,  donec  omne  per  Cribrum  fefe  fubdu- 
xiti  Fluxilior  vero  Minera  non  fubtilius  commi¬ 
nuatur  5  quam  groffior  Arena;  cujus  rationem  vide 
(  Proc.  prasc. )  :  hoc  optime  ailequeris  5  fi  tufionem 
crebrius  cribratio  excipit ,  ut  jam  fatis  comminuta 
pars  feparetur,  antequam  in  nimis  fubtilem  pollinem 
abeat.  Trajedtum  pulverem  ex  omni  parte  coagi¬ 
tando  permifce,  &  de  eo  Centenarium  Dociraafticum 
pro  examine  pondera  ,  quocum  juxta  Procefius  an. 
tecedentes  ulterius  procede  ,  prout  natura  Mineras 
modum  procedendi  exigit. 

2.  Aliquando  Metallum  nativum  femimalleabile 
aut  Minera  cludtilis  adjundta  eft  fragili  :  hujusmodi 
funt  Minerae  Argenti  Cornea;  Vitreae  (P.  I.  §.  4 $<5. 
457.);  Argentum;  Aurum  ;Cuprum  nativum.  Haec 
comminutionem  tundendo  Sc  terendo  non  admittent  # 
fed  in  cribro  relinquuntur.  Ponderetur  igitur  ,  fe¬ 
cundum  Centumpondium  Docimafticum ,  tam  Mi¬ 
nera  per  Cribrum  trajedta  ,  quam  altera  ,  quae  ob 
du&ilitatem  retenta  fuit  pars  >  ambas  fcorfim  explo¬ 
ra.  Quo  fa&o,  per  calculum  Arithmeticum  facile 
detegere  poteris ,  quantum  Metalli,  de  Centenario 
ambarum  partium ,  fibi  permixtarum,  fitexpedtandum. 
Exemplo  tamen  rem  illuftrabo*  Sic  pondus  M ineras 

per 
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per  Cribrum  traje&ae  C-entenar.  64.  pondus  partis  Ae¬ 
ternae  Cent.  8.  De  qualibet  unum  Centenarium  exami¬ 
ni  iubjice.  Ponamus  nunc  Centenarium  prioris  re¬ 
linquere  granulum  Metallicum  t5  1  ;  pofterioris  tb 
60  :  pondus  uniuscujusqucgraniili  multiplica  per  nu¬ 
merum  Centenariorum  illius  M  ineras  partis  ,  de  qua 
originem  duxit  :  numeri  emergentes  indicabunt ,• 
quantum  Metalli  de  tota  parte  produci  poterit.  Vi¬ 
delicet  de  prima  parte  obtinebis  64,  fb  ;  de  altera 
480.  lb  ;  adeoque  de  ambabus  limul  fumtis  744.  15 . 
Si  porro  fcire  velis  quantitatem  ,  quam  elicere  poffis 
de  Cent.  1.  ambarum  partium*  permixtarum  ;  divide 
aggregatum  productorum  744.  15 ,  per  aggregatum 
numerum  Centumpondiorum  M  ineras  ,  qui  efl  72.- 

evadit  quotus  tb ,  hoc  efl  7.  15.  17.  Loth.  5 
Quent. 

3.  Si  diverfit  M  ineram  m  cuniuli ,  uno  eodem  que 
Procedo ,  funt  explorandi;  opus  efl ,  ut  de  fingulis  modo 
jam  dido  eligantur  fpecimina,  quae,  quantum  ex  ad- 
fpeCtu  dijudicare  licet  ;  proportionata  fint  iisdem  , 
de  quibus  fuerunt  ablata  (confer.  Proc.  pra:ced. 
N°.  1.);  praeprimis,  fi  quaedam  inter  Mineras  obti¬ 
net  differentia .  Eadem  quoque  ratione  jam  uftuia- 
torum  peragitur  eleefio. 

4.  Elutriatae,  hinc  jam  comminutae,  Mineras  me¬ 
diante  Cochleari  hauriuntur ,  quidem  ex  diverfis 
regionibus  oppofitis  ad  ambitum  &  in  medio,  uti 
(No^  t.)  jam  monitum  ,  cunftse  portiones,  qux  in¬ 
ter  fc  aequales  fint ,  commifceantur ,  certum  de  iis 
pondus  ,  ex,  gr.  libra  vulgaris  ,  feparetur,  &,  fi  hu- 
fnidae  fint,  leni  calore  decentur ,  ut  curate  fcias , 
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quantum  de  pondere  ejus  ex  humidi  difiipatione  de¬ 
perdatur:  caetera  fac,  ut  prius:  ita  icis ,  quantum 
Metalli  de  Centumpondio  &  humidae  &  ficcae  pro¬ 
ducere  poflis. 

f.  De  pretiofarum  Minerarum,  plerumque  parca* 
colje&ione  tam  magna  fpecimina  non  commode  e* 
ligantur  ,  praeprimis  quando  majoribus  glebulis  con¬ 
flant*  Hinc  manu  fecernenda  fruftula,  quas  nec  di- 
tiffima  nec  viliflima  judicas ,  fed  media  inter  ambo* 
quibufeum  porro  procede  ac  (No,  i.)4  In  hoc 
cafu  rarius  Proceflus  Docimafticus  cum  Metallumi- 

O 

co  concordat ,  mfi  vel  omnis  Minera  fit  commi¬ 
nuta,  aut  omnia  Minerae  frufta  ejusdem  prorfus  fine 
fpeciei  &  fimul  puriffima ,  quod  vero  rarius  con¬ 
tingit, 

USUS  Et  RATIO  PROCEDENDE 

t.  Jam  explicatas  encheirdes  negligens  fummope* 
re  falli  poteft  ,  id  determinanda  quantitate  produ¬ 
ctorum  ,  per  Metallurgicos  Proceflus  obtinendorum  5 
tametfi  caeteroquin  omnes  Chemicte  encheireies  ,  in 
Docimaftico  Procefili  *  quam  exa&iffime  obiervatae 
fuerint.  Clare  enim  liquet ,  quod  a  produ£to  Do- 
cimaftico  non  liceat  concludere  ad  produdum  Mc- 
tallurgicum  ,  nifi  parva  ifta  portio  ,  quas  pro  exa¬ 
mine  de  Minera  fuit  fumta  ,  ratione  contentorum 9 
perfede  fimilis?  fit  omni  Minerae  moli.  In  nul¬ 
la  autem  re  facilius  committitur  error  ,  quam  in 
comminatione  inaequabili*  Videlicet  plerumque  Mi¬ 
nera  fragilior  cft  Lapide,  in  quo  haeret  j  aliquando 
Pars  II»  F 
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Vero  durior  •  nonnunquam  varii  generis  Minerac  con¬ 
currunt  in  una  gleba  diverfae  confidentiae.  In  pri¬ 
mo  cafu  fabriliores  partes  magis  metallica  funt , 
quam  groffiores^  in  fecundo  contrarium  obtinet ;  in 
tertio  nunc  grofiior  ,  nunc  fubtilior  pars  Argentum 
aut  aliud  Metallum  copioOus  abfcondit.  Itaque  grof- 
fiores  partes ,  a  fubtif ioribus  ,  cribratione ,  vel  manu 
fubinde  a  fe  invicem  fecer  nendae  funt,  nc5  dum  du¬ 
riores  ad  eandem  tenuitatem  rediguntur  ,  molliores 
in  nimis  fubtilem  pulverem  abeant  ,  nullo  artificio 
cum  groffioribus  aequabiliter  permifcendae. 

2.  Non  vero  omnes  pofTibiles  cafus  in  medium 
proferri  poffe  ,  quilibet  videbit  :  modo  tamen  me¬ 
morati  ,  uti  judico  ,  fuffi  cient ,  ut  facile  inveniatur  5 
qua  ratione  portio  exigua  M ineras  Proceflui  Doci- 
maftico  fubjicienda  ,  eligi  debeat,  &  quando  certam» 
vel  laltem  probabilem  ,  Metalli  prodituri  ex  Met&l- 
lurgico  Proceifu  quantitatem  indicare  queas. 

PROCESSUS  XVIII. 

Miner  ,  difficulter  fluxilis  per  Terras  Lapides  que  red* 
ditti^de  iisdem  Separatio  &  Elutriatio  ,  ut  purior 
evadat  ( P .  /.  §.  378.).  j 

apparatus. 

#  ^ 

1.  Si  Minerarum  glebae  majores  latent  in  Terris 
Lapidibusque,  manu  primo  debent  fecerni,  vel  mal¬ 
leo  &  cuneo,  fi  durities  Matricis  id  expoftulat  *  ex¬ 
cutiuntur. 

fc*  i 
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i.  Minerarum  moleculse  minores ,  Terra  laxiori  9 
ab  aqua  facile  penetrabili  emolliendae  ,  involutae , 
fimplici  lotione  egent.  De  glebis  itaque  Minerarum 
feracibus  fepara  arbitrarium ,  fed  determinatum,  pon¬ 
dus  ,  probe  confideratis  monitis ,  (  Proc.  prae. )  da¬ 
tis  ;  tantum  earum  immittatur  in  Situlam  lavato* 
fiam  (P.  i.  §.  247.)  ,  vel  aliud  quodcunque  Vas, 
ad  hunc  fcopum  aptum  ,  ut  dimidii  digiti  akitudi* 
nem  non  esj^dat;  vel  fi  majorem  glebarum  quanti¬ 
tatem  elegifti  ,  quam  vas  fub  hac  conditione  ferre 
queat ,  Elutriatio  aliquoties  repeti  debet.  Affunde 
dein  aliquid  aqux,  ut  pollicis  altitudine  fupernatet* 
donec  Terrae  adhaerentes  bene  emollitae  fint :  adfic 
tum  vas  aqua  plenum  ,  cujus  amplitudo  paullo  ma¬ 
jor  efie  debet  ,  quam  Situlas  longitudo  i  prehende 
Situlam  manu  fmiffra  i  parte  pofieriore  altiore  , 
horizontaliter  fubmerge  in  aquam  ,  haneque  manu 
dextra  ab  anteriore  Situlae  parte,  minus  profunda  , 
Verfus  poiteriorem  profundiorem  leniter  mov£:  quie- 
icat  per  momentum  :  decanta  tum  aquam  ,  Situlaot 
anterius  modeffe  inclinando  ,  quae  fecum  vehet  Ter¬ 
ram  leviorem  ab  aqua  difturbatam  ,  remanento  par* 
te  graviore  Metallaria  in  fundo  :  hoc  repete  aliquo¬ 
ties  ,  donec  purior  ftiperftes  fit  Mmera.  Si  vero  fi* 
mul  Lapilli  fferiles,  una  cum  Minera  laxiore,  Terra 
funt  adjuncti  *  concutiatur  Situla  *  dum  fitu  hori¬ 
zontali  eam  tenes ,  fecundum  longitudinem  ;  quic- 
quid  tunc  per  aquam  decantandam  non  ablui  pOteiljy 
ob  majorem  molem  ,  per  hanc  fuccuffionem  adfcen- 
det,  quod  tunc  manibus  fecernatur,  fed  cireumfpeS% 
ne  iimui  Minera  particulas  auferas* 
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3.  Quae  duriores  fune  glebae,  Tufione  comminuan¬ 
tur,  donec  ad  Elutriationem  aptas  fint. 

4.  Aliquando  Minerae  haerent  in  Saxis  duriflimis, 
vix  ferro  cedentibus ,  quales  funt  quidam  Silices , 
Quartza  ,  &  quas  ad  id  genus  pertinent ;  nonnun- 
quam  etiam  in  ponderofo  Spatho ,  Lapide  Calca- 
reo  ,  Gypfeo :  debent  tales  ,  poftquam  ponderatae 
fuere ,  in  Crucibulo  aliove  modo  igni  reverberii 
exponi  5  ut  bene  candefcant,  tumque  fic  candefcen- 
tes  injici  in  vas  aqua  frigida  plenum,  ac  poftea  ul¬ 
terius  comminui  atque  lavari. 

f.  Elutriatam  Mineram  exficcatam  (No,  1.  2.  3.) 
pondera  ,  ejusque  Centenarium  unum  explora  ,  prout 
nempe  Minerae  natura  id  poftulat.  Sic  facile  com¬ 
putare  poteris,  quantum  Argenti,  Auri,  aliusve  Me¬ 
talli  ,  ex  Minerarum  certa  quantitate  obtineri  pof- 
£Lt. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Ex  modo  di&is  ,  (  P.  I.  §.  382,.)  ,  patet, 

omnem  Mineram  non  iuftinere  Elutriationem  , 
qualem  ;  tum  ,  quaenam  absque  preeparatione  pof- 
iit  lavari?  ifta  videlicet ,  quae  [olidioribus  &  pu¬ 
rioribus  moieculis  ,  in  molli  pingui  Terra  ,  vel  Sa¬ 
bulo  3  latet .  Patet  &  ,  quaenam  praecedente  T u- 
fone  egeant,  aut  &c  Calcinationc  (confer.  1  c. 
281).  Calcinatione  vero  non  modo  obtinetur  fa¬ 
cilior  Lapidum  com  minutio  j  [iquidem  eorum  qui¬ 
dam  innumeras  agunt  fiiluras ,  uti  Silicofi  &  Quart- 
zoii  5  alii  vero  accedente  aqua  ,  in  tenuem  Calcem 
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fatifcunt  :  fed  praeterea  Minerae  colliqueficijnt  in  fio- 
lidiores  maflas  ,  quse  plerumque  ,  ob  partem  Sul¬ 
phuris  6c  Arienici  quodammodo  difflatam  ,  fpecifi- 
ce  graviores  fiunt.  Paucae  tantum  excipiuntur,  ut 
fiunt  Lapis  Calaminaris,  8c  Pyritofae  Ferri,  quae  per¬ 
parum  vel  nihil  Cupri  in  (e  continent. 

2.  Ufius  Elutriationis  eft ,  ut  facilius  tra£hbilis 
ad  ignem  reddatur  Minera  ;  dcin  ,  ne  tanta  fico- 
riarum  mole  metallicae  partes  involutae  difficilius 
praecipitentur,  vel  penitus  detineantur  ;  &c  ut  longe 
major  Minerae  quantitas,  eodem  igne  8c  tempore,  eli¬ 
quari  pofiit. 

3.  Convenit  autem  ,  ut  ablutus  levior  pulvis  ali¬ 
quando  exploretur  :  nam  accidit  interdum ,  ut  mul¬ 
tum  ,  nonnunquam  plus  ,  Minerae  per  aquam  abri¬ 
piatur  ,  quam  in  alveo  refidet  :  qua  in  re  etiam 
exercitati  faepius  decipiuntur.  Ipfae  aquae  ,  venas  al¬ 
luentes,  de  his  aliquid  haud  raro  auferunt,  idque 
infigni  tra&u  fecum  duchim ,  tandem  in  fundum  ca¬ 
nalis  deponunt.  Caeteroquin  notes,  quod  heic  mo¬ 
do  agatur  de  Elutriationc  ,  quae  in  fcopum  Doci- 
mafticum  fufeipi  folet  :  at  Mctallicolae  permultis  u- 
tuntur  modis,  quorum  alii  aliis  magis  accommodati 
fiunt,  pro  Minerarum  Matricis  ,  in  qua  abfeon- 
duntur,  diverfa  indole:  qua  de  re  optime  confulitur 
G.  Agricola  de  Re  Met >  Lib.  V IIL 
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PROCESSUS  XIX. 


j$r genti  per  Nitrum  depurat  io,. 


APPARATUS. 


1.  Redige  Argentum  in  granula,  vel  laminas ; 
Committe  Crqcibulo  ;  fuperadde  unam  quartam  cin? 
citer  partem  Nitri  ficciffimi  ,  in  pulverem  contri- 
ti ,  cui  terendo  adjundum  fit  Cinerum  Clave!  lato¬ 
rum  dimidium  ,  Vitrique  vulgaris  comminuti  fexty 
circiter  pars.  Huic  Crucibulo  ,  quod  Argentum 
cum  Fluxu  continet ,  aliud  Crucibulum  paulio  mi¬ 
nus  ,  cujus  fundus  foramine  Pifi  circiter  magnitudi¬ 
nis  cfibratus  fit,  fuperimpone  ,  fitu  quidem  inverfo, 
Ut  margo  hujus  fu  perior  intra  prioris  orificium  reci¬ 
piatur.  CommifTuras  Crucibulorum  obchura  luto  i- 
gnem  ferente  ,  quo  exficcato  ,  pone  ea  in  Furno 
anemio,  &  obrue  carbonibus  ,  usque  ad  altitudinem 
fundi  Crucibuli  fuperioris,  non  ultra  ,  quo  cavetur, 
ne,  per  foraminulum,  pulvis  aut  fruilula  eorum  illa- 
baiitur,  Nitrum  deftruentia  ( P.  L  §.  3 i .)  ,  hinc  e- 
jus  aftionem  in  Metalla  imperfeda  ,  Argento  adjun* 
$ra ,  imminuentia. 

2.  Ignem  tum  fuperius  accende,  &  auge  ,  donec 

vafa  mediocriter  candefcant.  Tum  prunam  ,  forci-? 
pe  prehenfam,  tene  digiti  diftantia  direde  fupra  fo- 
|-aaicn ,  in  fundo  Crucibufi  fuperioris  fadum :  fi*  vides 
illice  lucidifiimum  jubar ,  ad  5c  circa  prunam  ,  cum 
grepitu  legi  oriri ,  gradus  ignis  eft  ,  ejui  jam  debe^ 
r  v  ■  ■:  "  *  * ;  ~  *  ad¬ 
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adhiberi:  fi  vero  hoc  plane  non,  vel  admodum  lan¬ 
guide ,  apparet,  ignis  eft  augendus:  fi  contra  cum 
valida  crepitatione  flatum  audis  prorumpentem  pro- 
cellofum  ,  tamet.fi  nullam  appofueris  prunam  ,  ignis 
eft  nimis  intenfus  ,  hinc  imminuendus  :  quod  nifi 
facias,  non  modo  infignem  Argenti  patieris .  ja&u* 
ram,  fed  nonnunquam  vafa  ,  multo  Nitro  onerata, 
majora,  cum  impetu  &  difcrimine  disjiciuntur. 

3.  Poftquam  defiit  hoc  phaenomenon  ,  auge  ignem, 
quantum  opus  eft,  ut  Argentum  absque  addito  te¬ 
nuiter  liqueicat :  aufer  ex  igne  vafa  ;  horum  inferius 
frigefadtum  frangatur  :  invenies  Regulum  Argenti 
in  fundo  ,  fuperius  Scorias  Alcalinas  ,  plerumque 
xirides. 

Si  Argentum  nondum  fatis  eft  depuratura  ,  vel 
adhuc  nimis  rigidum ,  immitte  id  in  aliud  Crucibu- 
lun  ,  pone  fuo  operculo  te&um  ( P.  1.  §.241  .)  in 
F uinum  anemium  ,  liqueicat  3  liquefadlum  infunde 
in  a|uam  frigidam  ,  ut  in  granula  difturbetur  ( P.  I, 
ad  tf  1 , ) :  ftatim  rurius  Crucibulum  repone  in 
ignem  ,  operculo  tege ,  granulatum  vero  Argentum  de 
aijqa  ope  cribri  exime  ,  quod  humidurn  confperge  Fin¬ 
xi  Salino  (N^  1.),  &  manibus  fubige  ,  ut  cunfta 
gnnula  crufta  (alina  involuta  fint  5  qu*e  fupra  ar- 
deitsm  focum  in  Olla  vel  Cochleari  ferreo  >  deti- 
neamir ,  ut  cito  ficcentur  :  quo  fa£to  ,  partitis  vici- 
husm  idem  Crucibulum  ,  interimin  igne  candefcem, 
.rem  itamur  j  operculo  illapfuri  carbones  arceantur: 
ignisita  regatur ,  ut  modo  fufficiat  Argentum  ad  li- 
quefaftionem  deducere,  non  violentior ;  intrude  hinc 
Culpkem  Fili  ferrei,  frigidi ,  in  fluens  Argentum  s 
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jlicoque  iterum  extrahe :  adhaerebit  ei  Argenti  mole- 
cula,  cujus  ex  cojore,  mal leabil itate ,  atque  cum  A- 
cubus  ad  Lapidem  Lydium  comparatione ,  judica¬ 
re  poteris ,  an  fufficienter  depuratum  fit  :  fi  fecus  9 
tertia  quoque  vice  Operationem  repete ,  donec  defi- 
ideratam  puritatem  fis  aflecutus, 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI, 

j.  Aftio  Nitri  in  Metalla  &  Scmimetalla  jam 
confiderata  eft  (P,  I.  §.  160.  187.).  Hinc  fi  rite 
proceditur.  Argentum  valde  purum  &  flexile  hac 
methodo  redditur:  fed  fi  admodum  impurum  fue¬ 
rit  Argentum ,  non  parum  ejus  hac*  Operatione  pe¬ 
rit  9  quod  validiori  detonationi  Nitri  cjusque  in  fu¬ 
mum  refolutioni  cum  caeceris  Metallis,  qum  Sco- 
riarum  per  horum  Calces  fa£hrum  moli  atque  len¬ 
tori  eft  adferibendum .  Jnfignis  efl:  Argenti  jadru* 
ra,  fi  depuratio  ejus  folum  per  Nitrum  abfolvrur  : 
Iftud  enim,  ex  igne  mediocri  fuforio,  quaiis  ad  Ar¬ 
genti  liquefaftionem  requiritur,  magna  ex  partrim- 
petuofe  diffipatur,  quocum  fimul  Argenti  multum 
abripitur  ;  tanta  quidem  cum  efficacia  ,  ut  gramla 
ejus  denfo  agmine,  circa  forarmnulum,  in  funio 
Crucibuli  fuperioris  in  ver  fi  faftum  ,  aggregata  er¬ 
uantur,  quodque  eo  evidentius  apparet,  fi  prseepi- 
tem  ignis  gradum  admittis.  Ideo  conducit,  ur  fu¬ 
gax  Nitrum  ,  per  fixiores  Cineres  Clavcllatos,  Sc 
.Vitrum  in  igne  confiantiffimum  temperes,  &igas. 

Diffipatio  quoque  Argenti,  per  duplicataCru- 
eibula  ?  luto  tibi  junfla  (No,  1,),  multun  evj- 
|gtur  ?  quando  igitur  parum  Metalli  alieni  cqnfu- 
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fum  cft  Argento,  non  exigitur  ifta  fupellex,  fed 
fufficit,  ut  juxta  (N°.  3.)  perficiatur  Proceffusf 

2.  Nitrum  in  hoc  Proceffu  altera  parte  videtur 
volatile  fieri,  altera  in  Alcali  fixum  mutari,  idque 
tam  purum,  ut  Nitri  nequidem  veftigium  remaneat. 
Idem  hoc  contingit,  tametfi  folum ,  fine  Alcali  fi¬ 
xo,  &  absque  Vitro  adhibeatur.  Nam  affufum  O- 

\  leum  Vitrioli  neutiquam  foetoretn  Aquae  Fortis  ex- 
j  citat;  qui  tamen  prodire  folet,  fi  Nitrum  more  vul- 
j  gari  paratur  fixum:  cujus  di verfitatis  ratio  eft,  quo- 
i  niam  non  fufficiens  ad  omne  Nitrum  confumcn- 
i  dum,  vel  diffipandum,  impenditur  ignis. 

3.  Prima  vice  fic  depuratum  Argentum  femper 
j  parcam  Metalli  heterogenei  copiam  in  fe  habet :  fed 
I  fi  altera  vice  (N°.  $.)  cum  Nitro  funditur,  &  paul- 
!  Io  poft,  ac  fluit  j  effunditur,  refiduo  ifto  liberatur, 

\  &:  flexiliflimum  fit.  Ita,  ut  Argento  in  Cupella, 

1  vel  Cineritio  refinatorio,  depurato,  parum  vel  nihil 
i  cedat.  Nifi  vero  ftatim ,  ac  modo  fluit,  effunditur, 

1  tantus  puritatis  Sc  fkxilitatis  Argenti  gradus  haud 
i  seque  obtinetur.  Diutius  enim  in  igne  reli&um 
1  Nitrum  diflipatur,  vel  immutatur  :  quo  fa£to  cal- 
]  cinata  per  Nitrum  Metalla,  tametfi  pro  exigua  fal- 
j  tem  parte,  a  pinguibus  carbonum  exhalationibus, 
|  vel  eo  magis ,  fi  lpfse  prunulas  illabantur,  reducun- 
!  tur,  non  obfiante ,  quin  potius  adjuvante  ,  refiduo 

.  |  Sale  Alcalino.  Et  cum  Aurum  praecipue,  a  mini- 
!  ma  Stanni,  Reguli  Antimoni  &c  copia,  reddatur 
]  admodum  rigidum,  vel  penitus  fragile;  patet  ,  cur 
1  Artifices  pon  fatis  periti  decies,  &  ultra,  Auro  per 

F  f 
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Jsfitrum  flexilitatem  conciliare  tentenc ,  antequam  fi¬ 
nem  obtinere  poffint. 

processus  xx. 

Argentum  ah  ajkno  Metallo  per  Solutionem  in  Aqua 
Forti  ,  fj$  Prtfcipitatime m  humidam  depurare. 


i 


APPARATU  S. 


x.  Solve  Argentum  in  Aqua  Forti  temperata 
praecipitata,  ita,  ut  haec  prorfus  in  calore  fature* 
tur  (P.  I.  §.  147.);.  folutione  fa6ta  ,  diluatur  du¬ 
plo  vel  triplo  aquae  ptiriffimae ,  vel  melius ,  fi  prae, 
fto  eft,  phlegmatis,  ab  Aqua  Ford  abflra£li  (1.  c.), 
lextuplo;  impone  laminas  Cupri  nitidiffimas  *  Cu¬ 
curbitam  vitream  ,  in  qua  continetur  folutio  ,  re¬ 
pone  fupra  cineres  vel  arenam  calidam.  Ilico  Ar¬ 
gentum  ,  fubtiliffimarum  fquammularum  forma , 
Cuprum  primo  obvelabit,  dein  paullatim  praeci- 
pilabitur  ad  fundum  $  folutio  vero  magis  magis¬ 
que  tingetur  colore  ex  coeruleo  viridi :  interdum 
modeftc  concutiantur  lamellae,  ut  praecipitatum  Ar¬ 
gentum  ad  fundum  fecedat  ,  &  reliquo  excutiendo 
fpatium  concedat,  quo  ad  Cupri  laminas,  iftud  ex¬ 
cudentes  ,  pertingere  poflit .  Relinque  fic  per  06I0 
wl  duodecim  horas :  fic  omne  tandem  Argentum 
excutitur  •  quod  fa£tum  efle  cognofcis  ,  fi  recens 
lamina  Cupri  polita,  aliquamdiu  in  calida  folutione 
‘detenta,  non  amplius  obducitur  pulvifculo  cinereo 
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vel  gryfeo ;  vel  fi  guttula  folutionis  Salis  commu¬ 
nis  ,  inftillata,  non  producit  denfam  la&efcentem 
nubeculam,  quae  eft  Lunap  Cornua  Calx.  Tum 
decantetur  folutio  Cupri  a  fubfidente  leviffimo  Ar¬ 
genti  pulvifculo ,  recens  huic  aqua  aliquoties  adfun- 
datur,quse  ebulliat,  donec  penitus  infipida  fupernatec. 

i.  Argenti  tandem  Calx  dulcis  prorfus  ficcetur, 
dein  cum  quarta  parte  Fluxus  compofiti  ,  ex  aequa* 
libus  partibus  Boracis  calcinati  &  Nitri  puri  ficcif- 
fimi  commixtis,  mifceatur ,  &  in  Furno  anemio , 
igne  lente  aufto  ,  coliiquefcat  ,  bene  cavendo ,  ne 
prunulae  illabantur  ;  evadet  Argentum  valde  pu* 
rum. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

In  hoc  Procefiu  per  humidam  praecipitationem 
convertitur  Argentum  in  pulverem  fubtiliffimum ,  a 
Mercurio  pronmffime  folubilem  ;  quare  ab  Aurifa- 
bris  ufurpatur  ad  Amalgamata  paranda  #  quibuscum 
obducunt  Cuprum  £c  Aurichalcum ,  ut ,  difiipat® 
per  ignem  Mercurio ,  crufta  Argentea  iisdem  adhae¬ 
rens  fuperftes  fit.  Non  tamen  obtinebis  purum  ,  fo- 
Ja  hac  praecipitatione.  Argentum ,  fe<J  femper  praecipi 

tantis  Cupri  —  vel  —  adjun&a  efle  folet ,  quae 

vero  in  fubfequente  cum  Fluxu  Nitrofo  fufione  £ 
una  cum  reliquis  Metallis  imperfefti§ ,  fi  quae  Argenta 
admixta  fuere ,  ita  confumitur ;  ut  aequivaleat  Argen? 
tum  ei,  quod  in  Gineritio  depuratum  fuit,  modo  rjtq 
praeis .  lammas  Cupri  praecipitantes  extrahis 
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antequam  omne  Argentum  eft  excufliim ,  pulverem¬ 
que  praecipitatum  probe  cdulcoras  (P.  I.  §.  fip.), 
longe  minus  Cupri  Argento  adhaerebit  :  reliquum 
in  folutione  Argentum  feorfim  per  immifias  la¬ 
mellas  Cupri  penitus  praecipitetur.  Si  ,  poft  abfo- 
lutam  praecipitationem  per  Cuprum  ,  immittuntur 
Ferri  braftcolae  politae  ,  ejicitur  Cuprum,  quod  in 
folutioncm  abiit :  cujus  prima  pars,  feorfim  colle- 
&a,  aliquid  in  fe  continere  folet  Argenti:  ut  igitur 
hac  altera  praecipitatione  per  Ferrum  fere  femper  o- 
pus  fit  ,  ubi  cum  magna  quantitate  Proccffus  hic 
perficitur  Metalli  pretiofi  ;  quoniam  circa  finem 
actio  Cupri  admodum  languefcit,  multoque  tempo¬ 
re  eget,  ut  penitus  abfolvatur  :  id  quod  in  omni  fo¬ 
lutione,  &  praecipitatione  obfervatur. 

PROCESSUS  XXL 

Argenti  ex  Miftura  ,  multe  Sulphure  fcatente  , 
per  Firrum  Plumbum  Praecipitatio. 

APPARATUS. 

Hoc  eadem  ratione,  ac  (Proc.  IX.),  perfici  pot- 
cft  ;  fed  longe  melius  fequenti  modo . 

i.  Nifi  jam  fcias ,  quantum  Argenti  in  Miftura 
lateat  ,  opus  eft  ,  ut  experimentum  idcirco  facias , 
fecundum  (Proc.  I.  II.  vel  IV.);  hoc  fa6to  Miftu¬ 
ra  igne  mediocri  liqucfcat  in  Crucibulo ,  duplo  vel 
triplo  capaciore,  in  Furno  anemio.  Tum  fi  alia 
praeterea  Metalla ,  uti  Plumbum ,  Cuprum  &c.  in 
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compofitione  fulphurata  latent;  quod  etiam  ex  fra- 
gilitate  ejus  cognofcitur;  Limatura  Ferri,  non  val¬ 
de  rubiginofae ,  ratione  ponderis  Argenti ,  partem 
tertiam  vel  quartam  ,  repetitis  aliquot  vicibus,  in¬ 
gere;  fi  vero  parcam  alieni  Metalli  portionem,  vel 
nihil  eorum  adeffe  fufpicaris,  nili  folum  cum  Sul¬ 
phure  Argentum,  immitte  fextam  Plumbi  granulati 
partem  ,  quo  liquefa&o  ,  dein  fufficit  o£htva ,  vel 
decima  Limaturae  Ferri  pars  :  vel  loco  ejus  idem 
praeftant  tenues  Ferri  bra&eolae;  interea  auge  ignem: 
quando  vides  Limaturam  Ferri  penitus  a  Sulphure 
folutam ,  liquefa&am  ,  sequale,  refpe&u  Argenti, 
Plumbi  granulati  pondus  fuperinfperge;  ita  quidem, 
ut  per  totam  Mifturae  liquefadae  patentem  fuperfi- 
ciem  difleminetur  :  tum  Unco  ferreo  agita  ,  ut  o~ 
mnia  bene  permifeeantur . 

z.  Claude  Crucibulum  ;  ignem  adhuc  magis  au¬ 
ge  :  &,  poftquam  circiter  per  femiquadrantem  horse 
omnia  luculento  igne  liquefa&a  reliquifti  ,  effunde 
in  Conum  fuforium  ,  Sebo  perun&um ,  calcfa&umj 
vel  in  Mortarium  ,  eodem  modo  praeparatum  ,  fer¬ 
reum. 

3.  Frigefaflum  excutiatur  :  invenies  fuperius  fco* 
rias  decutiendas,  inferius  Regulum,  qui  omne  in  ie 
habebit  Argentum  ,  una  cum  Plumbo ,  auc  faltem 
ejus  parte.  Regulus  in  Cinceritio  Cupellationi  fub- 
jici  poteff:  (Proc.  XI1L).  ^ 

4,  Si  fcis ,  quod  in  Miftura  jam  lateat  Plumbi 
tanta  quantitas ,  non  opus  eft  Plumbum  granulatuna 
addere,  fed  potius  Limaturae  Ferri  pondus  tum  du¬ 
plicandum  . 

Aliter. 

\ 
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Aliter* 

♦ 

#  » 

'  i.  In  Patella  figulina  vel  ferrea,  Cineritiis  adapta¬ 
ta  ,  confice  fimili  modo  fimile  vas  cavum  (P.  f* 
$,2ii.  feq. ).  Argilla  uftulata ,  vel  Farina  Laterum  9 
cum  aequali  Arenae  parte  temperata ,  fit  ejus  materia  ^  j 
cui  circitpr  adjundta  fit  Vitri  vulgaris  comminuti 

p.  vel  fi  forte  impedimenta  quaedam  tale  vas 

parari  negant ;  elige  duas  vulgares  Patellas  figu  li¬ 
nas  ,  ejusdem  magnitudinis  &  figursS,  quanim  unius 
cavum  ,  alterius  vero  fundum  convexum,  luto  obdu* 
cas  tenui,  arena  permixto  ;  hanc  dein  illi  committe, 

&  comprime  5  moderato  calore  exficca • _ 

2.  Sic  paratum  vas  pone  fub  Fornicem  ,  vel  ante 
Follem,  fac  ut  bene  candefcat  (Proc.ll.  App.  N°.  1 .)$ 
tum  immittatur  fulphuratum  Argentum,  adhibeatur, 
in  initio , lenis  ignis,  ut  vix  fluat :  diflipabitur Sulphur 
•eopromtius,  quo  liberius  admittetur  aer  :  fenfim  au* 
ge  ignem,  &  ,  fi  quid  tunc,  in  forma  rcfrafta  r  i  ae  Sco¬ 
riae  ,  rejicitur  fupernatans  ,  aliquoties  fubmergatur  , 
denique  ad  marginem  removeatur  :  ita  demum  fine 
addito  Argentum  a  Sulphure  liberum  evadit.  Si  fub 
hac  Operatione  Scoria  nata  fuit  refra&aria  ,  de  pe¬ 
regrino  quodam  Metallo  adjun£fc> ,  ifla  femper  folet 
cffe  Argenti  ferax  i  igitur,  data  occafione ,  in  Plum¬ 
bum  ebulliens  fubmerfa  penitus  fcorificetur ,  ut  Ar¬ 
gento  privetur* 

Vafa  (No.  1.)  parata,  variis  Proceflibus  fimi- 
libus  inferviunt  ,  ubi  permittis  ,  Argentum  fponte  |  i 
imminuto  igne  folidefeere :  fed  hoc  fa&o  candefceik  1 

adhuc 
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j  adhuc'  ilico  auferatur,  aut  faltem  e  loco  fuo  dimo« 
veatur,  ne  vafi  adhaereat. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 


i.  Omnia  ex  (P.  I.  §.  175.  Coroll.  1.  4.)  clam 
funt.  Additur  autem  Plumbum  ,  ne  Argentum  una 
cum  Sulphure  Ferro  fele  adfociet  :  ubi  enim  Plum¬ 
bum  Argento  eft  adjunftum ,  ingreflus  huic  in  Fer¬ 
rum  non  eft  conceftus  ;  fi  Plumbum  non  otnqe 
abripuiffet  Sulphur  ,  id  a  Ferro  perficitur  ( 1  c  )  * 
Prseftant  quidem  id  ipfum  alia  quoque  Metalla ;  fed 
Plumbum  ideo  eligitur ,  quoniam  commodiflime  ab 
Argento  iterum  feparatur  ,  fimul  quoque  impedit* 
quo  minus  praecipitantis  Ferri  quidpiam  Argento  fele 
jungat  ,  &C  vice  verfa ;  Plumbum  videlicet  Ferri  con- 
nubium  refpuit  ,  6c  de  Argento  exturbat  (P.  L 
79.  P.  II.  Proc.  iV.  V. )  .  Semper  enim  praecipitantis 
Metalli  aliquid  cum  praecipitando  permifcetur ;  eo 
plus  quidem,  quo  perfe&ius  excufiio  perficitur,  ex¬ 
cepto  Ferro  ,  Piumbum  praecipitante  aliaquc  ei  adjun- 
Metalla  :  quod  partim  ideo  fit,  quoniam  fatura- 
tionis  punftum  tam  exa&e  determinari  non  poteft: 
fic  totum  quantum  obtinetut  Argentum.  Superna¬ 
tans  Scoria  Ferri  fuiphurata  ,  fi  Scoria:.  Plumbi  ali¬ 
quid  fecum  abripuit,  id  reductione  inde  facile  fepa- 
rari  poteft ,  juxta  Proceftus  infra  fequentes ;  &  fi 
minimum  Argenti ,  ob  errorem  forte  commifTum* 
in  Scoria  detentum  fuit ,  id  certo  una  cum  ifto 
Plumbo  obtinetur  ,  quod  dein  utiliter  in  aliis 
Proceffibus  adhibetur  . 
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z.  Limatura  ,  rubigine  confumta  ,  aut  bra&eolis 
exefis  non  utere:  tales  enim  in  Sulphure  abforben- 
do,  quoad  partem  confumtam,  parum  vel  nihil  pro¬ 
flant  :  fi  vero  defe&um  qualitatis ,  majori  adhibita 
quantitate,  fupplere  velis,  augebis  molem  Scoriae  val¬ 
de  refraftariae  $  quod  vero  in  hifce  Proceffibus  9 
quantum  fieri  poteft,  evitari  debet. 

3,  !n  altero  Apparatu  ,  ampliflima  Argenti  Sul¬ 
phurati  aeri  patula  eft  fuperficies  5  ut  hinc  per  ejus 
8c  ignis  a£tionem  Sulphuris  difiipatio  facile  abfolva- 
tur:  largius  igitur  admittatur  ,  quin  etiam  ,  fi  forte 
femimetallici  quid  in  Miftura  contineatur,  ope  Fol¬ 
lis  manualis  ad  fuperficiem  liquefa£H  propellatur. 

Solent  alii  Cinerum  aliquam  portionem  cum  Farina  j 
Laterum,  vel  Argilla  ufiuiata  permifcere,  ut  fiant  va- 
fa  huic  fcopo  apta :  fed  caveas ,  ne  nimium  eorum 
admifceas;  ea  enim  efl  indoles  Metalli  fulphurati ,  ut 
Cineritla  penitus  refolvat,  &  cum  iisdem  in  paftam 
fp illam  abeat,  non  nifi  taediofb  Proceflu,  nec  absque 
ja&ura  feparandum,  cujus  rei  periculum,  fine  magnis 
impenfis,  in  Cupella  facere  licet. 

4.  Vafa,  quo  hifce  Procefiibus  inferviere  ,  pro- 
fertim,fi  interius  fcabra  mukumque  porofa  funt,  Ar¬ 
genti  pauxillum  detinent  :  hinc  convenit ,  ut  idem 
vas  ,  quamdiu  manet  integrum  ,  fimili  Operationi 
femper  inferviat.  Tandem  vero  ubi  diffringitur  s 
frufta  in  Plumbum  fervidum  fubmergendo  omne 
inde  abluitur  Argentum :  quod  Plumbum  ,  aeque  ac 
illud,  quod  ex  Cineritiis  majoribus  reducitur,  fimi- 
libus Operationibus  infervirc  debet:  fic  omne  fervatur 
pretiofum  Metallum  :  de  qua  re  infra  pluribus. 

fi 
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f.  Licet  quoque  feparationem  Sulphuris  ab  Ar¬ 
gento  per  Detonationem  cum  Nitro  efficere  ,  quod 
parca  quantitate  fimul ,  plurimis  repetitis  vicibus,  «ob 
concitatiffimam  ebullitionem,  fuperingeritur.  Ea 
quidem  omnium  citiffime  abfolvitur5  at  non  fine  in* 
figni  ja&ura  Argenti  :  fub  violenta  enim  detonatione 
aliquid  ejus  fumi  fpecie  abit^qua  abfoluta  ,  nafcnuf 
Tartari  Vitriolati  /pecies ;  dum  videlicet  Spiritus  Ni* 
tri  ex  Alcali  fixo,  quod  alteram  Nitri  partem  con* 
ftituit,  per  Acidum  Sulphuris  potentiffimum  expel* 
litur,  hocque  pofterius  cum  Alcali  fixo  fefe  conjunx 
git.  Is  autem  Sal  efi:  perquam  refraftarius  ,  non  rufi 
iumma  ignis  violentia  in  fluxum  per  fe  deducendus  s 
quare  plurima  Argenti  granula  in  eo  detinentur  *  quas 
vero  per  Cineres  Clave!  latos  attenuatus  rurfus  di# 
mittit  :  pntrterea  cunela  Metalla  folvit  *  uti  jam  de 
Hepate  Sulphuris  di&um  eft,  quod  etiam  tanquaia 
pars  ingreditur.  (Confer*  P.  i  §.  ijf  ). 

PROCESSUS  xxir. 

Argenti  fer  Amalgamationtm  ExtraUio „ 

apparatus. 


i.  Elutrientur  Minere,  Terrae*  Lapides,  _ 

Ium,  in  quibus  Argentum  in  forma  fua  metallicg 
latet,  juxta  (Proc.  Xlll*),  Elutriata  in  Vafe  ligne0 
vel  vitreo  puriflimo  infundantur  Aceto  acri  ,  in  qua 
decima  circiter  Aluminis  pars  cochone  fit  foluta,  at 
Fars  II.  .  G 
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elutriatus  pulvis  prorfus  fubmerfus  fit  :  relinque 
per  nydbhemerum  unum  vel  alterum. 

Decanta  Acetum  ,  &  pulverem  maceratum  a- 
qua  pura  calida  ab  ue  ;  donec  inlipida  recens  affufa 
redeat:  exficca;  immitte  in  Mortarium  ferreum  ;  ad¬ 
de  tum,  ratione  pulveris  exficcan ,  quadruplum  Mer¬ 
curii,  6c  Piftillo  ligneo*,  in  amplum  bulbum  termi¬ 
nato,  cavo  fundo  Mortarii  quoad  figuram  magni¬ 
tudinem  adaptato  ,  tere ,  donec  nihil  pulveris  am¬ 
plius  confpiciatur  ,  mii  qui  nigricante  colore  ,  a  mi¬ 
nimis  Mercurii  globis  lanniftn  orto,  praeditus  fit. 

3.  A.lfunde  diin  aquam  ,  St  triturationem  adhuc 
aliquamdiu  continua  :  fic  enim  pulvis  terreftns  iu- 
perfles  ,  aliaque  hcterogenca  ,  abiuumur ,  omnesque 
globuli  Mercurii,  una  cum  Argento,  &  Auro  ,  ag. 
gregantur.  Aquam  turbidam  effunde,  recentemque 
adde,  iterumque  tere,  donec  tandem  ablutus  Iit  pul¬ 
vis  refiduus  omnis :  Amalgama  iuperites  fpongur,  & 
leni  calore,  exdccetur. 

4.  Quando  hoc  modo  Mercurius  nihil  Argenti  fol- 
vit  \  uftulatione  praumfa  rurfus  experimentum  re¬ 
petatur  ,  quoniam  aliquando  per  ignem  propellun¬ 
tur  ,  vel  immutantur,  quae  actionem  Mercurii  elu¬ 
dunt. 

j  •  ' 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDh 

1.  Amalgamatio  pnccipue  invenit  locum  ,  fi  Ar«  ! 
gentum  in  Lapidibus,  Terrs,  8t  Sabulo,  in  forma 
ilia  metallica  latet.  Si  vero  in  Miner»  ftatu  occur* 

fit  f 
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fit  i  necefle  eft ,  ut  ifta  ,  quae  huc  concurrunt,  dit 
fipenuir  ( P.  I.  §.  fif. )  :  alias  Amalgamatio  noti 
procedit.  Elutriatio  autem  ideo  praemitti  debet  * 
ut  reliqua  ifta>  quae  a  Mercurio  non  pofitint  folvig 
quantum  fieri  potefi: ,  abluantur;  hoc  enim  mfi  fiat  i 
Mercurius  in  Argentum  libere  impeditur  agere  : 


it, 

i. 

ii*. 

ll(r  |j 

ii* 

it 


qum  etiam  militum  Mercurii  ,  una  cum  illis  hete- 
roge  ne  i$  ,  abluitur  ,  fi  Elutriatio  pofimodum  infii- 
tuuur.  Quoniam  nempe  Mercurii  ea  dl  indoles,  ut 
dmrurna  trituratione  moleculas  de  fe  abripi  patiatur  $ 
Fallacem  pulveris  fpecicrii  mentientes,  pr^primis  ,  11 
Cum  pulverulento  corpore  comite  trituratur.  Quan¬ 
do  vero  talis  pulvis  ablutus  Deftiilationi  fubjicitur5 
prodit ,  qui  antea  fuerat ,  Mercurius.  Inde  mtelli- 
g itu r,  quo  fe  abfcondat  pars  ifta  Mercurii ,  qutt  fuB 
ejusmodi  Amalgamatioriibus  perit  j  quin  in  lpia  a- 
qua  fimplici  pura  pef  menfes  latitare  poteftj  Sc  hoc 
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quoque  in  finem  maceratur  in  Aceto  cum  Aiurmne 
praeparato,  ut  pulverulenta  terreftria,  vel  etiatn  pin¬ 
guia,  ab  Argenti  luperficie  abftergeantur.  Cetero» 
quin  vide  P.  L  §,  8 1,  feqq. ) .  Aliquando  ipfe 
Mercurius  ex  Hac  caiifa  renuit  Argentum  folvere : 
quod  tamen  corrigitur ,  fi  Mercurius  cum  Sale  com* 
muni  &  Aqua  frie  tur.  St  pofiea  nitide  abluitur. 

z.  Si  diutius  Amalgama  cum  aqua  terere  per¬ 
gis  ,  quam  donec  nullae  amplius  for  des  confpicianj 
tur  ,  attamen  femper  aqua  fuperaffuia  turbida  fietfl* 
&  Amalga matis  jacturam  patiens ,  ex  ratione  ant& 
di£ia  (Nr>  i.j 
5.  Singulares 
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vocantur  ( Quick  -  Muhlett)  ,  in  quibus  magna  m 
quantitate  Amalgamationcs  perficiuntur  ,  &  quas 
clare  defcripfit  G.  Agricola  ,  de  Re  MetalL  Lib .  8. 

&  Schliicerus. 

4.  Antequam  Mercurium  ad  hunc  Proceflum  ad¬ 
hibes;  certus  fis  de  ejus  puritate:  in  cafu  vero  du¬ 
bio  convenit ,  ut  is  prius  ex  Retorta  deftilletur 
Galeis  vivae  in  aere  fponte  extin&ae  tanta  quantitate 
addita,  ut  ab  eadem  prorfus  fit  obrutus;  Deftillatio 
vero  igne  moderato  peragatur  :  reliquas  encheirefes 
ftatim  in  fequenti  Proceflu  invenies  * 

PROCESSUS  XXIII. 

Argenti  ex  Amalgamate  Separatio . 

APPARATUS. 

•  **  I 

1.  Expande  Alutam  tenuem  fupra  vas  repandum 
figulinum  ,  vel  vitreum  nitidum  :  huic,  in  faecum 
complicatae  ,  infunde  Amalgama  :  faecum  dein  fiio 
fortiter  fuperius  conftringe,  ut  plicarum  commiiTurae 
nihil  Mercurii  transmittant.  Si  tum  faecum  con¬ 
torques,  tranfibit  maxima  Mercurii  pars  ,  6^%  pa¬ 
tinam  fuppofitam  defluet.  Si  nihil  amplius  expri¬ 
mere  poteris  ,  aperi  iaceum  ,  in  quo  paftam  albam 
invenies,  quae  erit  Argentum,  una  cum  Auro,  quas 
in  pulvere  elutriato  fuere :  cum  his  vero  circiter  ae¬ 
qualis  Mercurii  quantitas  poft  expreflionem  conjun¬ 
cta  manet. 

z.  immitte  paftam  refiduam  in  Retortam  vitream : 

"  '  hanc 


practica; 


ICTI 

hanc  pone  in  Ollam  ferream  fabulo  impletam ,  quo- 
cuin  prorfus  obruatur  (Tab.  IV.  Fig.  i.):  applica 
Recipiens ,  quod  fit  vas  vitreum  luperius  in  tam 
anguftum  collum  definens,  ut  collum  Retortas  mo¬ 
do  ad  aliquot  digitorum  longitudinem  immitti  pof- 
fit ,  in  quo  tantum  aqu#  contineatur,  ut  extremum 
Retortae  orificium  fub  ea  demerfum  fit  :  nec  opus 
clt ,  ut  commifiuras  luto  claudantur.  Applica  i- 
gnem  validum  ,  donec  videas  Mercurium  copiofis 
guttulis  fe  in  collo  Retortas  applicantem  ,  cum 
fibilo  in  aquam  delabentem :  fi  vero  audis  in  Retor¬ 
ta  crepitationem  ,  imminue  parum  ignem:  fi  deni¬ 
que  igne  magno  nihil  amplius  exftillat ,  Retorram 
frigefadiam  aufer,  Se  ope  fili  fuiphurati,  circa  me¬ 
dium  bulbum  obvoluti,  accenfi,  finde,  Metallum¬ 
que  refiduum  ope  Boracis  ad  ignem  confunde. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i .  Mercurius  triplo  fortiore  ignis  gradu  egens  , 
ut  volatilis  fiat ,  quam  aqua  ,  in  fumos  refblutus , 
cito  ad  aquas  atta&um  coagulatur :  neque  ullus  me¬ 
tus  efi:,  ut  ex  vafis  apertis  minimum  avolet,  modo 
extremum  vafis  deftillatorii  orificium  in  aqua  fub- 
merfum  fit.  Caveas  autem,  ne  nimis  profunde  fu b- 
mergas:  nam  tunc  non  modo  facile  Retonas  collum 
finditur j  fed  etiam,  fi  ignis  gradus  primo  fortior 
dein  moderatior  fit, aqua  adfcendk  per  collum  Retor, 
tas,  &  in  ejus  bulbum  dilabitur,  qui  fervidus  inde 
finditur,  ficque  Operatio  perditur.  Idem  hocce  peri, 
culum  imminet,  fi  vas  Recipiens  nimis  repandum  e- 
ligitur.  Si  autem  Retortas  collum  non  fubmergu 
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tur,  opus  eft,  ut  luto  claudantur  commiffuras  fec| 
fi  tum  nimius  adhibetur  ignis,  yafa  cum  impetu  dis¬ 
jiciuntur  ,  non  fine  difcrimine,  ob  pennciofum  fq- 
mum.  Nimio  quoque  igne  facile  r  genti  aliquid  cum 
Mercurio  in  Excipulum  tranfit. 

2.  Attamen,  defedtu  Apparatus  pro  Scorificatio- 
pe  &  Cupeljatione ,  hac  via  cxafte  indicare  nequis 
quantitatem  Argenti ,  quae  in  elutriato  continetur  \ 
fjuoniam  per  Amalgamationern  nequaquam  omne  Ar¬ 
gentum  &  Aurum  tam  perfe£te  ex  glebis  ablui  pot- 
fft  9  quam  per  Scarificationem  (Prqc.  i.  &  feq.)  : 
yidplicet  in  ablutae  Terrae  Centenario  plerumque  una 
ye|  aliquot  fcmuncise  folent  efie  fuperftites  Auri  & 
Argenti .  Cum  enim  feroper  Mercurii  quid  fimui 
abluatur,  neceflario  in  eodem  aliqua  portio  foluti 
Metalli  latet  :  quo  major  igitur  quantitas  Mercurii 
adfunditur,  eo  perfe£tius  extrahitur,  Jniuper  ,  fi 
Jpanc  in  finem  Amalgamationern  perficis ,  ut  quan¬ 
titas  Metalli  pretipfi  circiter  innotefcat;  requiritur  9 
ut  totum  Amalgama  per  Retortam  defiillet^  quo» 
Ui^tn  Argenti  &  Auri  aliquid  per  Alutam  tranfit ; 
quin  etiam  nihil  prorfus  Argenti  vel  Auri  intra  A lu* 
tam  permanet,  fi  pimium  Mercurii  ad  parcam  ho- 
fum  Metallorum  copiam  extrahendam  adhibueris  j 
jiifi  Mercurius,  ex  Procefiu  fitrnfi  jam  ante  <pum  eo 
mftifuto  ,  iis  faturatus  fit  :  attamen  tum  iterum  fa¬ 
cile  decipi  poteris  quoad  quantitatem  &  qualitatem 
Metalli .  Cseteroquin  notes  fequentia  :  quo  abun- 
<jjantjus  Aurutp  §£  Argentum  in  Terris  ac  Lapidibus 
latet,  Sc  quo  minus  Mercurii  adfundiiur,  eo  plus 

|i||orpm  ,  ceteri?  paribus,  abluitur  3  un$ 
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cum  heterogeneis ,  quae  fol  ventem  Mercurii  vim  re- 
fpuunc  ;  8c  contra  :  quo  minor  eorum  quantitas 
jn  tali  fubje&o  continetur,  &  quo  plus  Mercurii 
adhibetur,  eo  minus  Auri  &  Argenti  in  rejefio  pui» 
vere  remanet. 

pro  c  e  s  sus  XXIV. 

Argentum  per  Praecipitationem  cum  Spiritu  Salis 
ex  Aqua  Forti  reddere  purijjimum. 

.  i  '  r  .  •  ■  .•  *  y 

APPARATUS. 

•  .  0  *  ..  V  >  »  -  ■  » 

i.  Argentum,  quod  Cineririum  aliumve  depurat 
tionis  modum  fuftimm ,  per  Aquam  Fortem  in  Cu* 
corbita  vitrea  puriffitna  folve  ;  Sc  ii  minimum  tur* 
batur  foiutio,  traj  ce  eam,  per  duplex  parvum  Fii* 
trum  chartaceum  ,  in  aliud  vas  purum  vitreum.  So¬ 
lutioni  huic  inftilla  Spiritus  Salis,  vel  folurionis  Sa¬ 
lis  Communis  vei  Ammoniaci  tantum  ,  ut  fiat  inde 
Aqua  Regis  perfefta  ( P.  1  §.  ifo  feqq.  ):  ilico  !a* 
&efcet  limpida  foiutio;  quie Icat  per  horas  aliquot  , 
Ut  Argentum,  in  forma  pulveris  albi  cxcuflum ,  fun_ 
dum  petat  omne;  quod  citius  fit,  fi  meraciori  folu- 
tioni  multa  aqua  pura  affunditur.  Tum  leniter  fu * 
pernatans  liquor  decantetur.  Calci  vero  in  fundo 
haerenti  novam  aquam,  vel,  quod  melius  ,  phlegma 
SSpiritus  Salis  vel  Aquae  Fortis,  affunde,  ut  omne  ex 
ea  extrahatur  Cuprum  forte  fuperftes.  Ifta  enim 
Calx  nec  in  Aqua  forti,  nec  in  Spiritu  Salis,  am® 
jplius  folvitur*  Ultimo  denique  cum  Aqua  dulci  ali* 
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quot  vicibus  ebulliat ,  donec  tandem  penitus  infipi- 
da  fir  &  Calx  &:  Aqua.  Utramque  fimul  antea  con- 
quaffitam  effunde  in  Filtrum  chartaceum  ,  ut  trans» 
eat  Aqua :  Calx  exficcetur. 

2.  Hanc  immitte  in  Crucibulum  ,  Sapone  intus 
largiter  perun<5tum  ,  parte  circiter  dimidia  Salis 

cujusdam  alcalmi  fixi  ficciffimi ,  in  pollinem  con¬ 

triti  ,  obrue  :  quae  omnia  digito  bene  comprime  : 
hoc  fuSto  tantum  Oiei  vel  Sebi  liquefa&i  fuperaf» 
fu^de,  quantum  pulvis  abiorbere  valet  :  pone  Cru¬ 
cibulum,  operculo  claulum,  in  Furnum  anemium 
ignem  que  primo  mediocrem  per  quadrantem  horae 
inftrue  ,  ut  vaia  modo  fubobfcure  rubefcant  ;  dein 
per  gradus  augeatur  ,  donec  fit  tam  validus  ,  quan¬ 
tus  ad  Argenti  Salisque  liquefa£Honem  perferam  re» 
quiritur  interea  quandoque  ablato  operculo  mole- 
culam  Sebi  lupra  Salem  projice.  Obtenta  liquatio¬ 
ne,  fumoque  cdlante,  Crucibulum  exime,  ut  fpon- 
te  frigelcant  omnia  j  vel  in  infundibulum  aut  Co¬ 
num  Fuforium  (  P.  1.  §.  2f  ].  &  Tab.  11.  Fig.  20.), 
contenta  effundantur :  erit  Argentum  puriffimum  ex 
ifta  Calce  redubtum. 

^  s>i  ha:c  Calx  Argenti  (No.  1.)  per  fe  exponi¬ 
tur  igni,  mox,  ac  rubefat  ,  fluit  5  continuato  tum 
igne  paullo  validiore,  partim  in  fumum  rdolvitur  a 
partim  per  vafa  fuforia  fere  quaecunque  lele  lubdu» 
cit  5  cito  autem  effufa  exhibet  corpus  coloris  puni- 
cei ,  femidiaphanum  ,  fatis  pon  ieroium ,  tam  tenax 
pt  difficulter  m  pulverem  poffit  redigi ,  quodammo¬ 
do  etiam  fe  fle&i  patiatur  ,  &  ,  fi  frangitur  ,  ex 
ftbns  par^lkh§  quafi  contextum  adparens  1  unde ,  a 
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convenientia  cum  externo  Cornuum  Animalium  ha. 
bitu,  Luna  Cornua  appellatur.  Dicitur  quoque  Calx 
i(ta  nondum  colliquata  Lac  Luna  ,  ob  Cremoris  La- 
ftis  colorem  Sc  fpiffitudinem ,  quam  conciliat  liquo* 
ri  cum  ea  confufo. 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Argentum  via  humida  non  patitur  folutionem 
in  Aqua  Regis  &  Spiritu  Salis;  e  contra  ,  in  Aqua 
Forti  jam  folutum ,  per  Spiritum  Salis  inde  excuti¬ 
tur:  fimul  autem  ,  ac  hoc  fit  ,  contingit  Argenti 
per  acidum  Aquas  Regiae  folutio  via  ficca  :  Calci  e- 
nim  Argenti,  ad  fundum  praecipitatae,  infignis  con- 
centratiifimge  Aquae  Regiae  copia  conjungitur :  unde 
volatiiitas  ejus  dependet.  Hinc  8c  ,  fi  parum  Spiri¬ 
tus  Salis  JNiitri  Spiritui  admixtum  eft ,  illius  ab  hoc 
per  Argentum  facilis  obtinetur  feparatio.  (Coi  fer. 
P.  I.  §.  iqf. ).  Cuprum  vero,  cujus  aliquantula 
pars  Argento  in  Cupellatione  admixta  manet ,  per 
Spiritum  Sali?  non  praecipitatur,  fed  via  humida  fo¬ 
lutum  perfiftit  :  hinc  exteris  Metallis  ,  in  Cineritio 
confumtis ,  pars  hujus  Calcis  metallica  merum 
purum  eit  Argentum,  ipfum  quoque  Aurum  hac 
ratione  perfe£te  feparatur  ,  pr^eprimis  fi  Aqua  For¬ 
tis  non  penitus  per  Argentum  faturatur.  Aurum 
nempe  in  Aqua  Forti  non  folubile  ,  in  fundo  rei  i* 
ftum  ,  filtratione  ,  aut  decantatione  abigitur  :  quas; 
vero  ejus  particula  fefe  una  cum  folutione  forte 
liibduceret;  fimulac  per  inftiilationcm  Salis  commu-' 
jus  ?  Ammomaci  5  aut  eorum  Spiritus  acidi ,  cx  A- 
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qua  Forti  fit  Aqua  Regia  ,  folvitur  p  dum  Argentum  i 
contra  praecipitatur :  fit  itaque  purius  Argentum,  fi  i 
fpltitio  minus,  quam  fi  perfefte  fuerit  faturata. 

z.  Opus  eil  Spirituum  puritate  ,  Calcisque  ablu-  \ 
fione  perfera  :  aliter  Argenti  puritas  non  Tempe?  ? 
obtinetur  Ex  decantato  iuperftite  liquore  ,  quan* 
quam  videatur  limpidifiimus,  per  aliquot  feptimanas 
quam  lentifllme  &  parva  quantitate  Calx  Lunaa 
Ctwmuae  fponte  excutitur  ,  hinc  non  fiatim  abji¬ 
ciendus  ,  fed  aliquamdiu  in  lagena  ,  aliove  vafe  vi¬ 
treo,  in  quiete  confervandus  eft. 

2.  Hoc  Luna  Cornua  via  ficca  debet  reduci. 

&  quidem  per  omne  id  ,  quod  validius  abforbet  vel 

deflruit  Aquam  Regiam.  Hinc  quasdam  Metalla  , 

_  * 

ficui  i  Plumbum  ,  Stannum  ,  Regulus  Antimomi , 
Inflaro  rnabfi  ia  3  omtiiaque  Salia  akalina  fixa,  id  pro¬ 
flant  :  fed  per  priora  de  novo  inquinatur  Argen¬ 
tum,  &  fimul  hujus  multum  perit  ;  nifi  in  Retorta 
per  modum  deftillationis  fiat;  quod  ex  denfb  fumo* 
qui,  fub  impetuofa  redu&one,  in  vafis  apertis,  per 
ejusmodi  tentata  f  oritur  ,  colligi  poteft.  Nam  non 
modo  Metalla  ifta  ,  Acidum  A  quo  Regio  de  Lu¬ 
na  Cornua  abforbentia ,  volatilia  redduntur  ,  fed  8c 
de  ipfo  Argento  cum  acido  adhuc  conjun&o,  hau£ 
parum  una  cum  iis  abripitur:  Metalla  videlicet  iu« 
pra  cam  proje&a ,  ob  majorem  gravitatem  fpecifi- 
cam ,  fundum  petunt ,  ibi  cum  ingenti  &  llrepenre 
efCrvefcentia ,  aliquando  detonatione  flammifera,  aci¬ 
dum  Aquae  Regio  recipiunt  ,  in  fumum  refolvun- 
tur,  &  Lunam  Cornuam  in  igne  fuforio  per  fe  jam 
^qlatilem ,  eo  facilius  fecum  auferunt  f  cum  plane 
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hon  defenfa  fit  ejus  fuperficies.  Per  Cinnabarim 
quoque  ,  &  quidem  ex  toto ,  reducitur  Lpna  Cor¬ 
nua  ,  fi  cum  eadem  bene  permifcetur  ,  Retortae  vi¬ 
trea  committitur  ,  &  appenfo  Recipiente  amplo  ? 
fortiffimo  igne  arenae  deflillatur  ,  fub  qua  Operatio¬ 
ne  in  commifluris  valorum  foraminulum  relinqua¬ 
tur.  Transibit  Sulphur  in  Cinnabari  latens  in  At y 
gentum  iftudque  in  Mineram  vitream  mutabit  ;  quas 
jnftar  Argenti  fulphurati  reducatur  (Proc.  XXL)» 
Olea  Pinguedines  promte  etiam  reftituunt  Argen¬ 
tum.  Si  per  fola  alcalia  tentas ,  debet  Runa  Cor¬ 
nua  iisdem  prorfus  involvi  ,  aut  magnam  Argenti 
jadturam  paderis:  nam  Runa  Cornua  liqueta&a  # 
per  ignem  fatis  attenuata  ,  fe  fere  per  cunfta  pene¬ 
trat  vafa  3  quibus  poft  Operationem  permultas  gut¬ 
tulae  ,  a  phlogiilo  carbonum  redu&ae  ,  exterius  ad¬ 
haerent.  ideo  juffi  vas  interne  largiter  Sapone  per¬ 
fricari  ,  cujus  Sc  alcalina  inflammahilis  pars  Ar¬ 
gentum  liberat  ;  dum  interim  &  alcalina  &  oleola , 
fuperinjedta,  idem  efficiunt  ,fuperficieique  incumben¬ 
tia  diffipatipnem  Argenti  impediunt  ex  omni  parte* 
yel  minimam. 

4.  Si  in  liquorem  primum,  a  praecipitatione  refi. 
duum ,  decantatum  ,  poftea  lenta  evaporatione  con* 
centratum,  infiillatur  liquor  alcalinus  fixus,  vel  Spi¬ 
ritus  urinolus  volatilis,  concentratior,  tanta  quidem 
Copia,  ut  faturationis  punftum  longe  excedat;  color 
amborum  ,  qui  antea  vix  fcnfi bilis  fuerat ,  mutatur 
in  Cyaneum,  ex  Cupri  prasfentia  oriundum:  id  e- 
nim  parciore  quantitate  in  Salibus  alcalinis  via  hm. 
piqa  folvitur  3  talemque  tum  cplprem  prpducit  m* 
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tcnfiffimumj  hinc  minima  ejus  portio  hoc  fe  phae¬ 
nomeno  prodit.  Pulvis  albicans  tomentofus ,  qui 
fub  hac  commiftione  nafeitur ,  &  primo  flocculen- 
tus  innatat,  dein  fundum  petit,  debetur  Terrae,  quae 
fub  omni  Salium  neutrorum  regeneratione  oritur,  & 
cui  pauxillum  ,  quod  forte  in  Argento  fuit,  Aurum 
admixtum  eft. 

de 

A  U  R  O. 

PROCESSUS  XXV. 

Aurum  esc  Matricibus  fuist  extrahere . 

Omnes  Procedas,  per  quos  Argentum  ex  Mine¬ 
ris,  in  quibus  latet,  obtinetur,  8c  ab  alienis  fepara- 
tur,  a  (Proc.  I.  ad  XX III.)  huc  fpeftant.  Nam 
Aurum  aeque  ,  ac  Argentum  ,  a  Plumbi  hujusque 
Vitri  aftione,  quae  Mctlilla  in  fcorias  convertit,  im- 
mune  ed:,  fuftinetque  hinc  Cinericium,  ac  Patellam 
vitrificatoriam  ,  in  quibus  caetera  omnia  in  Scorias 
‘abeunt.  Uno  eodemque  igitur  Proceflii ,  quo  Ar¬ 
gentum  ex  Mineris  feparatur ,  Aurum  ,  cum  hoc 
mixtum  ,  quoque  colligitur  :  prout  in  praeced.  jam 
aliquoties  memoravimus ,  Si  nunc  ambo  fimul  latent 
in  quadam Minera,femper  quidem  praedominatur  Ar¬ 
gentum  prae  A  uro,  perinde  tamen  cft,  cuicunque  Me¬ 
tallo  Minera  fit  propria :  tum  prius  refpe&u  Argenti 
itiftituitur  examen  ,  quo  obtento,  id  demum  explora¬ 
tur  % 
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tur,  an  &  quantum  in  fe  contineat  Auri,  de  quo 
jam  erit  agendum.  Amalgamatio  ipfa  Auro  magis 
propria  eft  ,  quam  Argento  ;  videlicet  quatenus  u- 
trumque  per  hanc  Operationem  ex  Matricibus  fuis 
feparatur.  Nullum  enim  Metallum  eft,  quin  cre¬ 
brius  in  ftatu  minerali  occurrat ,  quam  metallico f 
Aurum  vero  femper  in  ftatu  vere  metallico  repen¬ 
tur-  nifi  quando  ejus  quantitas  multoties  quantitate 
Argenti  in  eodem  Qmu!  volumine  haerentis  longe 
lit  inferior  :  at  vel  tum  quoque  Aurum  haud  fem¬ 
per  in  Minerae  ftatu  efle  dici  poteft  (confer.  P.  I. 
§.  4fi.).  Atqui  ad  Amalgamationem  ftatus  vere 
metallicus  requiritur;  quum  alias  difficilis,  vel  pla¬ 
ne  nulla  fiat  per  Mercurium  extra&io. 

Ingens  quidem  Procefluum  numerus  proftat,  qui 
ab  Artificibus  plurimis ,  ad  Aurum  ex  Matricibus 
extrahendum,  commendantur,  &  per  quos  plus  ob¬ 
tineri  pofle  promittunt  ,  quam  vulgari  modo  ;  fed 
maximam  partem  adeo  inanes  funt  ac  tam  taediofi 
laboris,  ut  ne  deferiptionem  quidem,  ne  dicam  imi¬ 
tationem*,  mertantur.  Infuper  permulti  nugari  fo- 
lent  ,  circa  talia  fubjefta ,  in  quibus  per  fe  nihil 
Auri  continetur ,  qualia  lunt  Pyritae  cubici ,  quos 
Marcafitaceos  vocant, &  qui  adeo  ab  Auro  alieni  funt, 
ut  ne  quidem  iftud  in  fua  mixtione  contineant ;  tam- 
etfi  ,  vel  molecula:  ejus  nativa  ,  vel  aliorum  Me¬ 
tallorum  Minerae  Auri  feraces,  iftis  Pyritis  inter¬ 
litae  fint.  Vulgariffimi  Procefius  funt ,  quibus  u- 
ftulatione  Minera  praeparatur:  id,  quod  pon  femper 
flegligendum  7  imo  nonnunquam  omnino  necefisu 
ffium.  Sed  iftatn  tot  vicibus  repetere,  &  poft  lin¬ 
gulati® 
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gulam  uftulationem,  in  Urina  puerorum,  vel  alito/ 
Ungulari  rnodo  praeparatis ",  Lixiviis  Mineram  extin* 
guere  ,  denique  prius  in  Crucibulo  ,  cum  Plumbo 
aliisque  addiUmentis  icon  ri  care  ,  tum  demum  Te¬ 
ii  e  ,  Ut  altera  vice  fcorifieetur  ,  imponere,  &  fic 
porro  ,  efl  aeque  futilis ,  quam  kboriofus  modus 
procedendi  *  quo  Aurum  potius  diffipatur ,  quam 
colligitur.  Eorum  autem  tentamina  neunquam  con¬ 
temnere  velim  ,  qui  ,  refta  ratione  &  experientia 
dufti,  artem  hac  in  re  emendare  conamur  $  in  qua5 
licuti  &  omni  alia ,  perficienda  terminos  attinget 
nemo,  quin  ulterius  progredi  liceat. 

Nobis  hinc  de  Auro  heic  agendum  nihil  reflat* 
ili  fi ,  ut  modos  tradamus,  quibus  Aurum  ab  Argen¬ 
to  f  tum  quibus  id  ipfum  ab  aliis  Metallis  iepa- 
i*atur  ;  quatenus  hi  modi  difc repant  ab  iis ,  quos 
circa  Argenti  ab  aliis  Metallis  feparauonem  exhi¬ 
buimus- 

PROCESSUS  XXVI. 

Aurum  per  Aquam  Regiam  ab  Argento  reddete 

purifjimum . 

APPARATUS. 

i*  Primo  Auri  &  Argenti  miflufa ,  cum  Plum¬ 
bi  fufficienti  quantitate  ,  in  Cinefitio  juxta  ( Prod 
II.  vel  Vili.)  Cu pelletur*  ut  reliqua  Metalla  fepa- 
tentur:  qua  in  re  praeftat  paullo  plus,  quam  minus 
adhibere  Plumbi .  Ex  fuperilite  Regulo  cudantur 
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lamellae  tenues  •  &  quaties  fub  malleo  rigidum  fit 
Metallum  ,  toties  mediocri  puro  igne  non  fumante 
candefcac,  quo  du&ilitas  ite  um  reffituitur. 

2.  Lamellae ,  latis  tenues  fa&ae,  ultimo  iterum  can- 
defeant,  £c  ope  Forficis  in  fru-ftula  difeindanrur  y 
ac  in  Cucurbita  alta,  trnguftioris  orificii,  ex  pellu»- 
eido  vitro  fafta  ,  per  {ufficicntem  Aquam  Regiam 
punffimam  ,  fatis  fortem,  dupla  portione  adfufam  : 
folvantur  :  quod  ut  promte  procedat ,  imponatur  in 
Balneum  Arenae  calidum  ;  dum  intefea  orificium 
Cucuibitae  contra  fordium  iliapfutn  conulo  charta* 
ceo  daufum  eft .  Si  multum  Argenti  fuerit  in  Au¬ 
ro,  fervabit  iftud  p6fl  hujus  extra&ionem  priftmara 
voluminis  figuram  ;  verum  portio  admilla  parva  di- 
labitur  in  pulverem  album.  Quo  plus  Argenti  in¬ 
di:  Auro,  eo  languidius  ,  quin  plane  non  procedit 
folutio  ;  6c  contra  ,  quo  irnnus  ineft  ,  eo  promtius 
Aqua  Regis  invadit  Aurum . 

$.  Solutione  perabta  leniter  effunde  liquidum  fu- 
pernatans  ,  in  Cucurbitam  vitream  ab  id  fiam  ,  hu¬ 
milem  i  late  patentem 5  cavendo,  ne  minimum  Ar¬ 
genti,  in  forma  pulveris  albi  in  fundo  haerentis,  fitnul 
fefe  fubducat  :  adfunde  Calci  huic  refiduae  tantum 
Aquas  Regis  recentis,  ut  vix  fubmerfa  fit:  hoc  re¬ 
pete,  donec  foluticmem  haud  amplius  procedere  fen- 
tias  efferve fceiltem  }  quo  facto  demum  ,  decantata' 
ultima  folutione ,  adde  phlegmatis  Spiritus  Salis  ali¬ 
quid  ,  quocum  aliquamdiu  ebulliat ,  ut  foucio  ^uri 
refidua  abluatur  ,  6c  decantando  priori  addatur.  Li¬ 
quores  tunc  leni  igne  adiiccitatem  usque  ,  impofitor 

Cu- 
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Cucurbitae  A lembico  ,  in fpi flentur.  Si  taediofo  tar- 
doque  huic  labori  te  fubducere  velis ;  folve  Mercu¬ 
rium  in  Aqua  Forti ;  folutionem  hujus  inftilla  in 
lolutionem  Auri  ,  donec  folutiones  mixtas  ulterius 
turbari  difcernere  nequeas ;  quiefcant  aliquamdiu , 
rurfusque  inftilla  folutionem  Mercurii,  hoc  aliquo¬ 
ties  repete,  quousque  praecipitatio  procedit,  praecipi¬ 
tatum  Aurum  ablue  Aqua  dulci  fervida. 

4.  Si  Aurum  in  unam  maflam  colliquefacere  cu¬ 
pis  ,  refiduum  committatur  Crucibulo*  8c  Boracis 
cum  pauco  Nitro  atque  tantillo  Cinerum  Clavella- 
torum  pulvere  obruatur  ;  claudatur  Crucibulum  ti¬ 
gillo  ,  &.  prius  leniore,  paullo  poft  magno  igne  ad¬ 
hibito  liquatio  fiat.  Eflunde  tum  in  Infundibulum 
ut  habeas  Lingonem.  Argenti  Calx  refidua ,  per 
aquam  adfufam  ex  Cucurbita  eluta  ,  in  vafe  re¬ 
pando  decantatione  &  calore  ficcata  colliquari  debet, 
ficuti  Calx  Lunae  Cornute  ( Proc.  XXIV.) :  efl;  e- 
nim  fimilis  ,  ac  illa,  naturas. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Omnia  Metalla  ,  qux  in  Aqua  Regis  folvun- 
tur ,  ante  folutionem  per  Cupellationem  debent  con^ 
fumi;  ne  illa  foluta  una  cum  Auro  ,  ac  infpiflata  f 
cum  eo  iterum  confundantur  :  pauxillum  vero  Cu¬ 
pri  ,  quod  poit  Cupellationem  remanet  (  Proc  VI!  h 
Uf.  No.  2.),  omne  in  Aqua  Regia  detinetur;  &  fi 
exigua,  non  fenflbilis  ,  portio  fimul  Auro  praecipi¬ 
tato  fcfe  aflfociaret ,  id  adeo  divifum  ,  tanto  igne  t 
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quo  liquefcic  Aurum,  parrim  per  fe,  partim  per  Ni¬ 
trum  deftruitur  ,  vitrefcitque  ,  a  Salibus  recipi¬ 

tur. 

z.  Quando  Aurum  in  vafe  humili  repando  folvi- 

tur ,  multum  ejus  per  fumos  abripitur  ,  quse  jaSfcu- 

ra  a  fortiori  applicato  calore  multum  augemur.  Ma¬ 
xime  hoc  contingit,  (i  Aqua  Regis*cum  Sale  Am- 
moniaco  ex  tempore  eft  fada  ,  omnium  quippe  ra¬ 
pa  cilli  m  a  Eandem  ob  caufam  leni  lentoque  igne 

nec  absque  A  Iambico  impofito  ,  talis  folutio  mfpifle- 
tur  5  neque  hinc  nimis  liberaliter  Aquam  Regis  ad- 
fundas;  enimvero,  quo  plus  ejus  ad  folunonem  non 
neceffariae  adfufum  eft,  eo  plus,  caeceris  paribus ,  de¬ 
perdis  Auri;  praeprimis  fub  infpiflationc,  ultimi  ge» 
nerofiores  Spiritus  ,  majori  ,  ut  propellantur  ,  aeflu 
egentes,  hoc  efficiunt. 

Aurum  ex  folutione  fua  citius  pef  Alcali  fi¬ 
xum  ,  vei  volatile,  potefl  praecipitari ;  fed  Calx  in¬ 
de  nata,  fufeo-fiava  ,  leni  calore  exliccata  ,  fit  Au¬ 
rum  fic  didtum  Fulminans  ,  quod  praecipue  ,  fi  calor 
non  nimis  fubito  ,  fed  paullatim  augetur  ,  immani 
violentia  ac  fragore  ,  decrepitae ,  &  tanta  vi  corpo¬ 
ra  circumpouta  disjicit ,  ac  de  nullo  alio  corpore 
ha&enus  dl  obfervatum.  Id  quomodo  debeat  re¬ 
duci  ,  feu  potius  a  Salibus,  iftam  fulminationem  una 
cum  eo  efficientibus  ,  ieparari  ,  paullo  poft  docebi¬ 
mus.  Per  Mercurium  optime  prfccipitatio  efficitur» 
Liquor  pofthac  fu  perfles  concinet  in  fe  Mercurium 
per  Aquam  Regis  corrofivum  redditum  ,  qui  vel  in 
corrofivum  fublimari,  vel  vario  modo  praecipitari 
revivicari  poteft. 

Pars  11.  H  Egrs* 
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4.  Egregiam  ,  maximeque  proficuam ,  Kunckelius 
tradidit  methodum,  Aurum  ex  Aquae  Regiae  folutio- 
ne  praecipitandi  ,  per  Vitrioli  vulgaris  folutionem  : 
fic  enim  brevi  tempore,  levi  negotio  ,  minimis  im- 
penfis  Aurum  obtinetur,  ipfaque  Aqua  Regis  ex  li¬ 
quore  refiduo  maximam  partem  recuperari  potefl  * 
Verum  haec  depuratio  Auri  magis  infervit  Aurifa- 
bris,  quam  ad  noftrum  fcopum :  redit  enim  Aurum 
colore  intenfiffimo  fulgens ,  ad  deaerationem  hinc 
aptiflimum :  fed  cum  fimul  Cupri ,  tametfi  perpau¬ 
cum  ,  ex  Vitriolo  ei  accrefcat,  &  fub  coliiquatione 
non  ita  confumatur,  quin  ejus  vefirigia  demonftrari 
poflint  5  hinc ,  ubi  fummarn  Auri  purificationem 
tentas  ,  praecipitatio  per  Mercurii  folutionem  in  A- 
qua  Forti  praeferenda  eft. 

PROCESSUS  xx  VII. 

Aurum  ab  Argento  per  Aquam  Fortem  feparare* 

APPARATUS. 

1.  Quoniam  Aqua  Fortis  Argentum  ex  Auro  non 
erodit  5  nifi  illud  triplo  fuperet  Aurum  (P.  I.  §. 
5*1 8. )}  hinc  non  omnis  Auri  &  Argenti  miftura 
per  Aquam  Fortem  poteft  feparari.  Depuretur  er¬ 
go  Miftura  in  Cineritio  a  asteris -Metallis ,  fi  forte 
1  nefient  s  ut  folo  cum  Argento  reftet  Aurum;  de- 
in  per  Acus  Caraturae  albae  (P.  I.  §.  )  ex¬ 

ploretur.  Si  ejusdem  temperatura  talis  deprehen¬ 
ditur  3  ut  fex  fint  Auri  Ceratia  vel  minus.  Argenti 

yerb 
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Vero  o&odecim  vel  plus;  apta  cenfeatur  ,  ut  fepara* 
tio  per  Aquam  Fortem  fiat:  fi  fecus,  vel  fufficiens 
Argentum  ad  ignem  confundendo  debet  fuperaddi, 
vel,  fecundum  ( Proceffl  pr&c. ),  per  Aquam  Re* 
giam  feparatio  debet  inftitui. 

2.  Si  nunc  Miftura  talem  habet  temperaturam  , 
quae  Aqua  Fortis  actionem  admittit ;  redige  illam 
in  lamellas  ,  in  Cucurbitulam  immitte  ,  Aquse 
Fortis  bene  temperata,  exploratseque,  ne  minimum 
Argenti  ex  ea  praecipitetur  (  P.  I.  §.  144.  145*. ), 
adfunde  duplum  ;  dein  operculo  chartaceo  muniram 
repone  in  locum  calidum»  kicipiet  Aqua  Fortis 
cum  elaftica  effer  velcentia  folvere  Argentum  ,  Auro 
fuperftite  in  fundo,  non  difloluto  :  dignofcitur ,  fo- 
lutionem  fufficienter  procedere ,  fi  bullulae  concate- 
natim  ex  omni  Mi  (turre  fuperficie  prodeunt  ;  fi  ve¬ 
ro  fortius  procedit  ,  turbulentam  ebullitionem 
mentitur  folutio,  imminuatur  calor  ;  fi  languidius  , 
augeatur.  Si  ex  bullarum  Sc  fumi  rubri  ,  qui  fub 
folutione  oritur,  ceflatione  cenfeas  ,  Argentum  die 
erofum  ;  dum  adhuc  calet ,  decanta  folutionem  in 
aliud  vas  vitreum,  &c  recentem  adfunde  refiduo  A~ 
quam  Fortem  ,  fed  duplo  minus  ,  quam  prima  vice: 
calori  iterum  expone  ,  ut  ebulliat;  iterum  decanta 
calidam:  hoc  repete  adhuc  una  vice:  dein  cum  aqua 
dulci  refiduum  ablue  ;  quod  erit  Aurum,  eoiore  ex 
fufco  fpadtceo  confpicuum  ,  leve,  fpongiolum,  fra¬ 
gile,  ex  quo  Argentum  erofum. 

Hoc  eodem  modo,  ac  Calcem  Argenti  refiduam 
(Proc.  praec.  No.  poteris  fundere.  Solutio  ve¬ 
ro  Argenn  prima,  faturata  ,  vel  abllrahatur  ( P.  I* 

Ha,  $.148.). 


XI 6  ARTIS  DOC I MASTICAE  Pars  II. 

§.^148.)  :  fic  rurfus  habebis  maximam  Aquae  For¬ 
tis  partem ,  cum  Argento  puro  :  fed  id  lente  procedit  : 
vel  Proc.  XXIV.  inilitue  ,  ut  Argentum  ex  ea  fe- 
paretur  ,  quod  tum  erit  quam  puriffimum  :  vel  per 
Cuprurn  &  Ferrum  praecipitetur  (vid.  Proc.  XX.). 
Aquam  Fortem  ultimo  adfufam  in  flmiles  ufus  fer- 
va. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI 

Confer  hic  (P.  L  §.  f  18.  &  Proceff.  praec.).  Coe*, 
teroquin  notes,  quod,  nifi  calidam  lolutionem  Ar. 
genti  effundas  ,  nafcantur  Argenti  Cryffalli  ,  tegre 
Polvendae,  quae  refiduuin  Auri  obfidem  ,  ut  per  re» 
centem  Aquam  Fortem  Argentum  reflans  ,  ex  Au¬ 
ro  erodendum  ,  difficillime  folvatur. 

PROCESSUS  XXVIII. 

Argentum  ( Procejfu  XXVI.  N°.  3. )  fuperfles  ali¬ 
quid  Auri  :  Aurum  vero  reftduum  {  Proc*  prtec* 

No.  z.)  aliquid  Argenti  in  fe  retinet. 

APPARATUS.  { 

A  X  ‘  '>■*■  "  *  P  '-  t  v.-">  -  f  •  P  I 

1.  Si  Argentum,  quod  in  (Proc.  XXVI. No.  $,) 
fub  albse  Calcis  forma  remanet,  in  Aqua  Forti  pu-  * 
riffima  folvitur ,  in  fundo  pauxillum  pulveris  non 
foluti ,  coloris  fufci,  refidebit :  fed  parca  valde  ejus 
eff  quantitas,  quae,  in  Regulum  colliquefa&a ,  Au¬ 
rum  deprehenditur. 
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2.  Aurum  ,  ex  quo  per  Aquam  Fortem  Argen¬ 
tum  erofum  (  Proceff.  praec. ) ,  fi  juxta  (  Proceflum 
XXVI.)  in  Aqua  Regia  folvitur,in  fundo  vafis  ali¬ 
quantulum  albas  Calcis  Argenti,  quod  Aqua  Fortis 
ex  Auro  non  eroferat,  relinquit. 

Si  placet  pulvilculum  talem  Auri  aut  Argenti  9 
in  fundo  remanentem  ,  accurate  colligere  ,  obferva 
fequentem  enchcirefin.  Imple  nitide  abfciffam  Cu¬ 
curbitam  aqua,  ad  fummum  usque  orificium  ,  Ca¬ 
tillum  tunc  inverfum  ,  operculi  inftar  ,  fuperimpo- 
ne  *  prehende  manu  dextera  Cucurbitam  ,  finiftra 
vero  modefte  apprime  Catillum  j  dein  ambo  firairi 
in  tali  difpofirione  ocyfiime  inverte  :  decident  o« 
mnes  moleculse ,  in  fundo  Cucurbita  ha&enus  has- 
rentes,  verius  orificium,  &  ad  fundum  Catilli  rur- 
lus  colligentur  :  hoc  fa£lo  fenfim  eleva  Cucurbitam 
fupra  fundum  Catilli  ;  fubducent  fe  in  illam  bullii 
aeris  ,  8c  loco  earum  per  fobfultus  effluet  aqua. 
Si  Catillus  haud  fatis  capax  eft  ,  ut  aquam  omnem 
continere  queat  ;  claude,  eodem  jam  repleto,  orifi¬ 
cium  Cucurbitae  fub  aqua  adhuc  demerfum  ,  fi  an- 
guftum  eft  ,  digito  ,  vel  fruftulo  chartae  rigida  ad- 
dudlro  ;  aut  fi  amplum  eft ,  Catillusque  major  ,  pal¬ 
ma  manus  apprefla ,  fic  absque  turbatione  Cucurbitam 
removere  poteris. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

r .  Omnia  clara  funt  ex  ambobus  Proceffibus  prae¬ 
cedentibus  :  prout  autem  Aqua  Fortis  ,  vel  Regia  , 
funt  magis  minusve  purae,  iufteque  temperatae ;  prout 

H  5  fae- 
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faepius  vel  rarius  recentes  adfunduntur,  &  fufficien* 
te  calore  ac  tempore  in  alterutrum  Metallum  refi- 
duum  agere  permittuntur  i  quo  major  vel  minor  de¬ 
nique  lamellarum  Argenti  6c  Auri  craffities  ed , 
fuperficierum  nitiditas  per  ignem  conciliata  ;  ea 
plus  vel  minus  de  Metallo,  per  Aquam  Stygiam  ap~ 
propriaram  erodendo  ,  remanet  in  refiduo  Miduras 
lian  folutum. 

2,  Si  ergo  alterutrum  ex  his  Metallis  in  ufus  Phy- 
fico-Chemicos  defideras  puriffimum  ;  debet  id  ex  al¬ 
tero  per  fuum  Mendruum  erodi  :  videlicet  Aurum 
ex  Argento  per  Aquam  Regiam;  Argentum  ex  Au¬ 
ro  per  Aquam  Fortem.  At  ubi  emolumentum  in 
Argenti  Sc  Auri  feparatione  via  humida  refpicis ,  de* 
purauonemque  in  ufus  civiles,  praedat  pro  amborum 
feparatione  femper  uti  Aqua  Forti.  (Confer,  feq.) ,  Re- 
Cduum  autem  ,  quod  de  erofo  in  Midura  remanet  * 

~  vel  —  totius  reddui  conditucre  folet. 

4  50  200 
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PROCESSUS  XXIX, 

Quantitatem  Argenti  refidui ,  quam  Aqua  Fortis  in 
Auro  relinquit ,  indicare , 

Hic  ProcefTus  eflentialiter  a  (Proc.  XXVII.  §c 
XXVI il.  No,  2.)  non  differt  ,  niti  quod  plures 
cautelae  fint  obfervandae ,  Sc  proportio  Auri  &  Argen* 
ti,  Miduram  confiituentium ,  a  priori  peifede  cogni* 
II  resumatur* 


PRACTICA. 


up 

apparatus. 

1.  Auri  ergo  puriffimi ,  fecundum  antecedentem 
Proc.  No.  z.  vel  Proc.  XX Vi.  praeparati,  caren¬ 
tis  omni  Argento,  Maream  unam  Docimafticam  ,  in 
Ceratia  divifam,  divide  in  partes  duas  perfefte  aequa¬ 
les  :  adde  cuilibet  portioni  triplum  ,  hoc  eft  fesqui 
Maream,  Argenti  puriffimi  ( Proc.  prsec.  N°.  i.  vel 
Proc.  XXV 11.  XXIV.)  .  Ne  tamen  moles  nimis  ma¬ 
gna  fiat ,  poteris  dimidiam  Maream  pro  integra  a  fi  ume¬ 
re  :  quod  &  de  Mareae  partibus  intelligendum.  Impo¬ 
ne  quamlibet  feorfim  in  duas  bene  uftulatas  Cupel¬ 
las.  inftrue  ignem  validum,  ut  fatis  luculenter  can- 
defeant ;  dein  ope  Cochlearis  fuperadfunde  Plumbi 
granulati  ,  explorati ,  quod  Auri  faltem  veftigium 
non  ponderabile  in  fe  contineat  9  Centenarium  u- 
num.  Poftquam  luculento  igne  confumtum  eft 
Plumbum  ,  relinque  adhuc  per  unum  alterumve  mi¬ 
nutum  :  quo  cavetur  ,  ne  minimum  Plumbi  rema¬ 
neat  (Proc.  Ii.  Uf.  No.  $.)*  Si  ambo  Reguli  ad 
Bilancem  Docimafticam  funt  aequi ponderantes  ,  hac¬ 
tenus  bene  proceffit  Operatio  ,  quae  alias  eft  repe¬ 
tenda.  Qui  exercitatus  eft  ,  in  moleculis  metallicis 
per  Tubum  C sementator ium  (P.  I.  §.  2.98.  &  Tab.  IV. 
Fig.  15.)  perfedle  colliquefaciendis ,  longe  citius 
&  certius  hanc  Auri  6c  Argenti  Mifturam  perficiet  t 
fine  metu ,  ne  aliquid  diffipetur ,  aut  alieni  quid  ad- 
snifceatur. 

2.  Ex  Regulis  hifce  fac  lamellas  tenues  ope  In¬ 
cudis  &  Mallei,  lasviffimorum,  politiflimorum  $  ne 
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aliquid  abradatur.  Saepius  interim  Metallum  candefcat 
lub  Fornice,  in  Catillo  Aureo, Tripodi  impolito  (P.  i. 
$.  24 r .  246. Tab.  II.  Fig.  14.  ij.)>  nc  (quam  mu- 
1  x  inde  fecedant.  Has  lamellas  convolve  in  ductus 
fpirales,  £c  poftquam  iterum  candefa&m  fuere  ,  im¬ 
mitte  cujusvis  portionis  lamellam  feorfim  in  duas 
Cucurbitulas  feparatorias  (P  I.  Tab.  II.  Fig.  11.12.)? 
adfunde  iis  optimam  temperatamque  Aquam  For¬ 
tem  :  claude  Cucurbitulae  orificium  epiftomio  char¬ 
taceo  ,  vel  melius  fruftulo  vitri  plani  fu pcrim poli¬ 
to  :  requiritur  enim  ut  elafticis  Spiritibus  aliqualis 
concedatur  exitus.  Si  tunc  folutio  paullo  lentius  pro¬ 
cedit,  poteris  prunulam  fub  Tripode  reponere.  Cmte- 
roquin  pqrage  folutionem  ficuti  (  Proc.  XXVII. ). 

Interim  tamen  caveas,  ne  conquafietur  Cucurbi¬ 
tula  ,  ficque  disrumpantur  fragiles  ,  ha&enus  fuara 
figuram  perfecfe  fervantes,  Auri  fuperftins  lamella?, 
aut  aliquid  de  iis  abradatur.  Tandem  decantata  fo- 
lutione  ,  inverte  leniter  Cucurbitulam  ,  aqua  imple¬ 
tam  (Proc.  praec.  N°.  2.)  ^  ut  lamella  contorta  ex 
alterutra  in  fuppofituqa  Catillum  Aureum  modefte 
decidat. 

3.  Catillum  tunc,  fuo  Tripodi  commifmm  ,  po¬ 
ne  fub  Fornicem  Docimafticum  ,  haud  calidiorem 
adhuc  ,  quam  ut  manus  ferre  pofiit ,  cx  quo  antea 
omnes  cineres,  forte  illapfi,  ope  Follis  manualis , dif¬ 
flati  fint  :  auge  lente  ignem ,  ut  denique  poft  qua¬ 
drantem  horx  Catillus  mediocriter  candefcat  ;  lamel¬ 
lam  fic  uftulatam  ,  frigefaftam ,  repone  in  Lance  mo¬ 
bili,  ut  ponderetur. 


4*  Tum  lamella  Auri,  qua?  in  altera  Cucurbitula 

eft , 
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cfl: ,  eodem  modo  ufluletur ,  8c  in  alteram  Lancem 
mobilem  pofita  cum  priore  comparetur.  Ambas  x- 
quiponderantes  fint  oportet:  fi  fecus ,  errorem  com- 
miiifti  ,  6t  Proceffus  eft  repetendus,  Poftea  ambas 
portiones  in  unam  pone  Lancem ,  &  pondera :  inve¬ 
nies  ,  per  differentiam  ponderis  (No.  i.),  Mareae 
Auri  adhibiti  accreviflc  unum  vel  alterum  granum  , 
quod  oritur  a  refiduo  Argenti  ,  quod  Aqua  Fortis 
non  potuit  extrahere.  Si  vero  ambas  portiones  Mar¬ 
ea  adhibita  minores  funt  ,  certiffimum  indicatur  vi¬ 
tium  ,  ex  tribus  Proceffibus  praecedentibus  intelli- 
gendum.  Praspondium  ex  Argento  refiduo  dicitur 
fgerm.  Hinterloalt )  ,  &  debet  exafte  notari;  ut  in 
fubfequente  Quartatione  ab  Auro  pofiit  fubtrahi ;  ne 
plus  Auri  credatur  fuifle  in  Mixtura,  quam  revera 
ineft. 

V  '  -  jf 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

r.  Per  priorem  Proce  (Tum  (N°.  i.)  non  exa&e 
indicari  potefl  ,  quantum  Argenti  in  Auro ,  poft  fe- 
parationem  cum  Aqua  Forti  ,  maneat  refiduum  : 
nam,  dum  Aurum  per  Aquam  Regiam  folvitur  5 
pulvifculus  Argenti  difficulter  perfedie  colligi  ,  ab  a- 
cido  Aquas  Regiae  liberari ,  ponderari  poteft  , 
quin  aliquid  diffipetur.  Si  vero  Aurum  ,  ab  Aqua 
Regis  folutum,  ab  ea  iterum  feparatur,  fub  infpiffa- 
tione,  uftulatione  ,  colliquatione, femper  ja&uram  id 
tantam  patitur  ,  quanta  heic  utique  cenfidtranda  tlh 
Hinc  modus  jam  enarratus  eligitur ,  ut  detegatur  id 
Argenti  accrememum. 

H  f  i  ftt 
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2.  Nitidior  &  perfe&ior  Auri  cum  Argento  col- 
liquatio  ope  pauxilli  Plumbi  fit  in  Cupella  ,  quam 
in  Crucibuloj  nec  tum  adeo  facile  Auri  aliquid  de¬ 
perditur  :  qua  de  re  certus  es ,  fi  poft  Cupellatio- 
nem  Regulum  ,  qui  quatuor  Marcas  pendeat  opor¬ 
tet ,  iterum  ponderas :  neque  tura  in  initio  errore 
commifib  fequentem  laborem  fruftra  impendis.  Lon¬ 
ge  magis  tamen  prasftat  colliquatio  per  Tubum  cae- 
mentatorium  :  qua  in  re  nota  ,  quod  molecula  me¬ 
tallica,  per  aliquot  minuta,  intenfo  igne  debeat  agi¬ 
tari  ,  ut  confufio  perfedta  obtineatur.  Neque  etiam 
operam  aut  tempus  perdis  ,  fi  ,  poftquam  lamellas 
ex  Miftura  confeceris ,  denuo  lamellas  contortas  ad 
Stateram  examines  :  tum  enim  certus  non  modo  es , 
an  errorem  commiferis  ;  fed  fimul  caufam  ipfius 
detegis,  fi  quali  prefio  pede  orientem  fequeris. 

3.  Cavendum ,  ne  nimis  concentrata  fit  Aqua 
Fortis  ,  nec  folutio  per  nimium  calorem  ,  praecipue 
in  initio,  impetuofior  fiat,  quam  decet:  haec  enim 
efficiunt,  ut  Aqua  Fortis  ,  ex  lamellarum  interftitiis 
Argentum  erodens ,  per  elaflicam  efiervefcentiam  5 
Auri  particulas  disjungat  :  unde  facile  de  hoc  ali¬ 
quid  deperditur.  Omne  quoque  humidum  ,  turbu¬ 
lente  in  fumos  refolutum  ,  de  lolido  inhaerente  ali¬ 
quid  furripere  poteft  :  quod  de  Spiritibus  Acidis 
maxime  valet.  Hinc  facile  patet,  Argentum  ,  lon¬ 
ge  majori  quantitate  Auro  admixtum  ,  per  Aquam 
Fortem  erodi  pofie,  falva ,  quam  Mifturae  volumen  j 
habuit ,  figura  ;  fi  rite  temperare  Aquam  Fortem  ; 
fcias. 
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PROCESSUS  XXX. 

Temperaturam  Juri  £5?  Argenti  accurate  fer  Aquam 
Fortem  inveftigare • 

APPARATUS. 

Per  antecedentia  Experimenta  innotuit  ,  quod  ,  fi 
in  Miftura  Auri  &  Argenti  Aurum  unam  quartam 
partem  ponderis  multum  excedat ,  Aqua  Fortis  non 
valeat  Argentum  erodere, 

1.  Ubi  ergo  certus  es,  jam  fufficientem  portio¬ 
nem  Argenti  latere  in  quadam  miftura  ,  ut  Aqua 
Fortis  fuam  a&ionem  abfolvere  pofiit ;  fecundum 
Maream  Ceratiorumdeminoratam  (Proc  praec.  N°.  i.)f 
duo  de  miilura  exploranda  feparentur  fpecimina ;  quo¬ 
rum  quodlibet  dimidiam  Maream  deponderet  :  6c 
poftquam  ejus  temperaturam  per  Acus  conveniens 
tes  detexeris  ,  cum  fufficienti  Plumbi  quantitate 
(Proc.  VIII.  No.  x.)  in  Cupellam  impone,  ut  Cu¬ 
prum  admixtum  confumatur  :  qua  in  re  melius  eft  9 
potius  paullo  plus  ,  quam  minus  Plumbi  adbibere  ; 
Regulos  fuperfiites  pondera  ,  ut  fcias,  quantum  de 
Marea  dimidia  abreptum  fit:  tantum  enim  in]eadem 
contentum  fuit  Cupri :  redigantur  dehinc  in  laminas 
tenues  convolutas  ,  feparatio  per  Aquam  Forten* 
in  Cucurbitula  perficiatur :  Aurum  fuperftes,  abluta 
omni  folutione  ,  uftula  ,  &  pondera  :  quae  cunfta 
fiant,  juxta  cautelas  &  encheirefes  ,  (Proc.  pnec.) 
Jgm  exhibitas»  Denique  proportionatam  Argenti  re* 
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manentis  in  Auro  quantitatem ,  ex  ( Proc.  praec.)  in* 
telligendam ,  fubtrahe. 

Rem  exemplo  illuftrabo.  Ponamus  in  pnefenti  ca- 
fu  de  ambobus  Regulis,  qui  integram  Maream  fimul 
ponderati  conftituunt,  fubCupellatione  deperdita  fuif- 
fc  duodecim  grana  :  tot  igitur  fuere  Cupri  grana  in 
Marea  dimidia.  Aurum  denique  ponamus  poft  uftula- 
tionem  ponderafie  f .  Ceratia  &  grana  tria :  quoniam 
vero  duo  ponimus  grana  in  Marea  integra  Auri  fu- 
perftitia  manfiffe  dc  Argento  (  Proc.  pr&x. )  ;  igitur 
dimidium  granum  de  Auri  pondere  adhuc  eft  fub- 
trahendum :  erunt  ergo  Auri  in  Miftura  Ceratia  quin¬ 
que,  grana  duo  cum  dimidio  ,  quantitas  —  grano 
minor  non  attenditur  in  hoc  calculo.  Pondus  Auri 
f.  Ceratiorum ,  granorum  z—  ,  &  Cupri  iz  gr.  fi 

aggregantur ,  facient  f.  Cerat.  14— gr.  quae  fubtra«* 
hantur  a  Marea  integra  :  refiduum  indicabit  quanti- 
tatem  Argenti  18.  Cerat.  &  gr.  9 — . 

z.  Si  talis  offertur  Auri  6c  Argenti  Miftura  ,  in 
qua  alterutrius  Metalli  tantus  non  eft  excefius,  ut  an¬ 
te  Cupellationem  certum  liceat  ferre  judicium  ,  an 
Argentum  fuperaddendum  fit,  nec  ne $  feparetur  de 
miftura  Marea  dimidia  ;  Argenti  vero  puri  triplum 
ponderetur  ;  dimidia  ifta  Marea  cum  tanta  Plumbi 
quantitate  ponatur  in  Cupellam ,  quae  Cuprum  eon- 
fumere  valeat ;  corufcatione  jamjam  fadta  ,  'i  fuperad- 
de  triplum  Argenti,  cum  Plumbi  portione  aequali  : 
quod  pofterius  infervit ,  ut  colliquatio  aequabilius  pro* 

cedat 
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cedat.  Confumto  omni  Plumbo  pondera  Regulum 
refiduum,  ut  Cupri  quantitas,  quae  fuit  in  Mifiurx 
Marea  dimidia ,  innotefeat ,  redige  in  laminam  con¬ 
tortam,  &  folve  in  Aqua  Forti  ,  Aurum  refiduum  , 
ablutum ,  uftulatum  pondera :  fic  certior  es  de  Auri 
&  Argenti  proportione. 

3.  Tum  de  Auro  examinanda  duo  adhuc  feparen- 
tur  fpecimina,bene  obfervando  cautelas  (Proc.  XVJ. 
N°.  i.i.)  5  fi  circumflandae  id  requirunt.  Horum 
quodlibet  dimidiam  pendeat  Maream  :  impone  ambo 
feorfim  in  bene  uflulatas  Cupellas,  &  cum  fufficien- 
te  Plumbo  perfice  Cupellationem  ;  quando  corufea- 
tio  jam  inflat ,  adde  adhuc  unum  Plumbi  granulati 
Centenarium ,  &  tantum  Argenti  puriffimi  ,  ut  cura 
iflo  Argento  ,  quod  jam  in  miflura  praefens  juxta 
(N°.  1.)  detedlum  efl,  triplum  refpedtu  Auri  con- 
flituat.  Exemplo  rem  illuflremus.  Ponamus,  Mar¬ 
eam  dimidiam,  docente  tentamine  (N°.  r.) ,  in  Cu- 
pellatione  ponderis  fili  perdidifle  quatuor  Ceratia  : 
haec  fubtrahe  a  dimidia  Marea  :  fupererunt  Ceratia 
odio ,  quae  Aurum  &  Argentum  fola  conflituunt. 
Hxc  conveniant ,  Lapidi  Lydio  affridla ,  cum  Acu 
Cal  aturae  albae  ,  quae  odlodecim  Ceratiis  Auri  nota¬ 
ta  efl ,  hoc  efl ,  in  qua  una  pars  Argenti  tribus 
Auri  partibus  admixta  efl:  inde  nunc  cognofcis,  ia 
fuperflite  Regulo  odio  Ceratiorum  efie  unam  quar¬ 
tam  ,  feu  duo  Ceratia  Argenti,  tres  quartas ,  feu 
fex  Ceratia  Auri.  Cum  ergo  triplo  plus  Argenti 
debeat  in  miflura  efle ,  quam  Auri  ;  adde  fedecira 
Argenti  Ceratia, quae  cum  duobus  Ceratiis,  quae  jam 
ju»  miflura  funt,  odlodecim  Ceratia  conflituunt. 
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4.  Caeteroquin  iisdem  cum  cautelis,  ac  (ProcefH 
praec.),  confunde  mifturam  in  Cupella  ;  redige  in 
laminas  contortas ;  folve  in  eadem  Aqua  Forti ,  qua 
in  (Proc.  praec. )  ufus  fuifti  ;  edulcora  cum  Aqua  ; 
uftula  *  &  ambobus  refiduis  ad  Bilancem  comparatis 
pondera  fuperftes  Aurum  ex  ambabus  femimarcis 
fimul.  Sic  Auri  quantitatem  ,  quam  faltem  dubie 
prius  conjicere  potuifti,  certo  8c  ad  minimum  pon¬ 
dus  usque  expertus  es :  de  hoc  pondere  fubtrahe  , 
quantum  in  tali  quantitate  de  Argento  relidtum  eft* 
juxta  (Proc.  XXIX.)  *  Hinc  in  praefenti  cafu  fup- 
ponamus ,  ambas  Auri  fuperftites  lamellas  pendere 
duodecim  Ceratia  fex  grana  ,  refiduum  Argenti, 
fecundum  ( Proce  (Tum  praeced. ),  effe  in  integra  Au¬ 
ri  Marea  duo  grana  :  ergo,  cum  paullo  plus,  quam 
dimidia  Auri  Marea  ,  remanferit,  fubtrahendum  e- 
rit  unum  granum  :  fupererunt  duodecim  Ceratia  & 
grana  quinque. 

% 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

Praeter  ifta  ,  quae  ('ProcefT  praec.)  monita  funt , 
nota  ,  quod  nulla  alia  Aqua  Fortis  fit  adhibenda, 
quam  illa  ,  quacum  refiduum  Argenti  explora  Ili  : 
nam  ,  caeteris  encheirefibus  iisdem  pofitis,  hujus  dif¬ 
ferentia  differentiam  refidui  facit.  Hinc  toties  Pro- 
ceffiis  praec.  eft  repetendus,  quoties  alia  utens  Aqua 
Forti. 
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PROCESSUS  XXXI. 

Depuratio  Auri  per  C  amentationem  ( P .  1. 

§•  5*340  • 

APPARATUS. 

1.  Elige  Tegulas,  aliosve  Lapides  excoftos ,  haud 
tamen  nimio  igne  vitrefa&os ,  nec  largius  fabulo 
temperatos  ,  quo  antiquiores  ,  eo  meliores.  Hi  a 
Calce,  aliisve  fordibus ,  bene  repurgentur,  commi¬ 
nuantur  in  Mortario  ferreo  ,  per  Cribrum  denfunt 
trajiciantur.  Hujus  Pulveris  partes  quattior,  Colco- 
tharis,  hoc  eft ,  refidui  poft  deftillationem  Olei  Vi- 
trioli,  non  edulcorati  ,Sc  Salis  communis  ana  partem 
unam,  permilce,  quo  exa&ius  ,  eo  melius,  terendo 
eodem  modo  ,  ac  fi  Spiritum  Salis  velles  conficere. 
Hume£ta  has  fpecies  cum  pauxillo  Aqute  vel  Uri- 
nx'y  ut  comprefiis  intra  manus  cohiereant. 

2.  Cuprum  ,  ante  folutionem  in  Aqua  Forti, 
per  Cupellationem  ,  quantum  fieri  poteft  ,  feparari 
debet:  Aqua  Fortis  enim,  tametfi  Cuprum  aeque  ae 
Argentum,  fuperftite  Auro,  folvat ;  experientia  ta¬ 
men  comprobatum  e  fi ,  quod  Cuprum ,  una  cum  Ar¬ 
gento  permiftum  Auro ,  haud  ita  fefe  per  Aquam 
Fortem  patiatur  de  Auro  ablui ,  quin  portio  infi- 
gnis  reftet  :  quod  ipfum  etiam  de  Argento  jam  ob-’ 
fervavimus  (Proc.  XXVI  i  1.  XXIX.),  quidem 
plus  ,  fi  multum  Cupri  ingreditur  mifiuram.  De 
pauxillo  vero  Cupro ,  quod  pofl  Cupellationem ,  rite 
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&  cum  Plumbi  fufficiente  quantitate  pera&am  ,  in 
miftura  reftat ,  quae  remanet,  portiuncula  haud  at¬ 
tendi  meretur.  Ubi  ergo  certus  es,  nihil  Cupri  , 
per  Cupel lationem  confumendi  ,  in  miftura  latere  , 
tuto  Cupellatione  fuperfedere  poteris. 

Infuper  notes :  Ubi ,  praeter  Cuprum  &  Plum¬ 
bum,  alia  Metalla  peregrina  Auro  confufa  funt ,  o- 
pus  efle  ,  ut  prius ,  convenientibus  remediis  pro  a- 
lienorum  varietate ,  per  Scorificationem  ,  eorum  fiat 
feparatio.  Confer.  Procefius  de  Argento. 

3.  Ollae  figulinte  purae,  bonae  notae ,  fatis  crafiae, 

non  vitreatx  ,  convenientis  magnitudinis  (  P.  f. 
§.  fundum  pulvere  (N°.  1.)  madefado ,  leu 

Caemento,  confperge,  digitis  diftribue,  leniifime- 
que  comprime,  ut  undique  Caementi  altitudo  fit  di¬ 
midii  pollicis.  Huic  Aurum  ,  in  tenues  extenfum 
bra<5teas  ,  aurei  nummi  (Ducatum  vocant)  crafti- 
tiem  &  magnitudinem  falcem  non  fuperantes  ,  a  for- 
dibus  per  igniuonem  lenem  liberatas ,  impone  ;  ut 
Caementum  undique  eis  teftum  fit.  Dein  iterum 
Caementi  ftratum  priori  lege  colloca ;  iterumque  fi- 
raiii  modo  Auri  bra<5feas  huic  fuperimpone  5  donec 
Olla  ad  dimidii  pollicis  altitudinem  ab  ora  fit  re¬ 
pleta.  Hoc  fpatium  fuperftes  Caemento  impleatur  ; 
tandem  Ollae  orificium  operculo  claudatur,  com- 
miflurae  luto  obducantur ,  ne  Spiritus  ,  extorti  per 
ignem  ,  liberius  exire  poflint. 

4.  Ollam  Caementatoriam  ,  fic  oneratam  ,  impone 
in  Furnum  ,  in  quo  per  plures  horas  tantus  ignis 
ali  poteft  ,  ut  vala  impofita  aequabiliter  rubefeant ; 
qualis  eft  Athanor,  (P.  I.  Tab.  iV.  Fig.  1.)  deferi - 

ptus, 
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jptus,  in  quo  fub  Foriiice,  vel  absque  Fornice  ,  in 
mediis  carbonibus,  vel  in  Camera  prima,  locari  pof- 
iunc  vafa.  Inltruatur  primo  ignis  lenior ,  qui  fuc- 
ceffive  augeatur,  donec  Ollas  mediocriter  rubefcantj 
non  ultra  :  nimius  enim  ii  adhibetur  ignis  ,  Aurum 
liquefceret,  8c  pro  parte  ab  iisdem  iterum  inquina-* 
retur  ,  quas  per  Caementi  vapores  fuere  erofa.  Poft- 
quam  per  fexdecim  vel  viginti  horas  rubefa&a  fue¬ 
re  vafa  ,  auferauir  ignis  ,  ut  omnia  fponte  frige- 
fcant. 


5%  Tunc  aperi  Ollas,  aufer  Caementum  ,  per  in- 
fperfatn  aquam  fervidam  ,  li  forte  induruerit  nimis  , 
emolliendum.  Si  nunc  Argentum  fuit  in  Miftura  , 
Caementum  eft  ieryandum  1  id  enim  continet  in  (e 
Metallum  ,  quod  ex  Auro  fuit  ercuhirn.  Bra&eas 
Auri  tum  ablue  per  paucam  aquam  adfufam  *  quae 
deinde  in  aqua  fervida  aliquoties  renovata  ebulliant  , 
donec  fapor  aquae  Iit  nullus  :  in  Auri  enim  bra£beis 
falini  Spiritus,  cum  corrofo  per  idos  Metallo  ,  ab- 
fconditi  funt.  Aurum  tunc  Lapide  Lydio  ,  vel  i 
quod  certius ,  per  Quartationem  explores ,  an  tan¬ 
tum  puritatis  gradum  habeat  ,  quantum  defideras  5 
rufi  id  per  experientiam  crebriorem  jam  frias* 

6.  Si  Aurum  nondum  fatis  purum  fit  *  iterum  una 
vel  altera  vice  caementetur.  Solent  tum  Artifices 
priori  Caemento  aliquid  Salis  Ammoniaci  cum  Ni¬ 
tri  ,  refpeclu  iflius ,  duplo  fuperaddere ,  ut  cetera 
Metalla  eo  promtius  erodantur :  fed  Colcothar  tum 
abfit  ex  ingredientibus :  nam  ,pr8efertim  ob  Cuprum, 
quod  folet  ei  admixtum  efie  ,  Aurum  ad  lufficien- 
tem  puritatem  aliquando  deduci  non  poteft.  Quo- 
Pars  II.  1  niam 
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r»mm  vero  Sal  Ammoniacus  valde  rapax  eft  ,  tutius 
erit ,  fi  is  prori us  omittatur  ,  &  Caementa  folum 
per  Nitrum,  arquali  portione  Sali  Communi  additum, 
acuantur.  Praeterea,  in  Caementis  componendis  ob- 
ii  rva,  quod  ,  pro  viliori  Auro  depurando ,  ifta  fiant 
blandiora:  hoc  fit  cum  mero  Sale  communi,  juxta 
ckfcriptionem  (No.  i.)  ;  enlmvero  potentiora  Cae¬ 
menta  de  tali  Auro  facile  particulas  difturbant ,  quae 
in  C  sementi  pulvere  abfeonditae  colligi  nequeunt.  At 
ubi  Aurum  de  alienis  Metallis  parum  in  fe  habet  •» 
efficaciora  Caementa  adhibere  licet  :  fic  igni  6c  tem¬ 
pori  parcetur. 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Docet  hic  ProcefTus  differentem  Spiritus  Salis 
Communis  a6lionem  ,  pro  diverfa  ejus  puritate,  ignis- 
que  adhibito  gradu.  Similiter  fi  5  loco  Salis  commu¬ 
nis  ,  in  Caemento  adhibetur  Nitrum  ,  ejus  Spiritus 
extortus  Argentum,  in  maxima  Auri  copia  diftribu- 
tum  ,  confumit:  quod  viahumida  ne  quidem  praefta- 
yc  poterat,  tamet  fi  in  Auri  &  Argenti  miftura  hoc  duas 
tertias  conilituebat  partes.  G^teroquin  vid.  P,  I. 
§  17?.  &  feqq.  Ignis  tamen  de  Argento  fic  folu- 
to  nihil  valet  diffspare;  quanquam  per  Spiritum  prae¬ 
cipue  Salis  tanta  ei  concilietur  volatilitas  :  cujus  ra* 
tio  effe  videtur  impedita  Acris  a 61  io. 

2.  Sal  Ammoniacus ,  cum  Nitro,  in  tali  Caemen¬ 
to  adhiberi  quidem  poteft,  per  quod  Aurum,  purius 
jam  redditum,  magis  purificare ,  vel  etiam  Operatio¬ 
nem  folito  ciuus  perficere  cupis  j  quoniam  facilius  de 

bifee 


P  R  A  C  T  I  c  a;  i?f 

hifce  ambobus  Salis  £c  Nitri  Spiritus  ,  imo  absque 
addito  ,  cum  inligni  detonatione  expellitur  :  quod 
etiam  acris  liquor  folius  Salis  Ammoniaci  ,  ejus  Su¬ 
bi  i  mati  onem  praecedens  ,  &  concomitans ,  docet. 
Dein  &  ipfc  Sal  Ammoniacus  valide  fatis  in  caetera 
agit  Metalla.  Sed  cum  fit  adeo  carus ,  8c  denique 
res  tota  Sale  communi  fuperaddito  Nitro  perfici 
queat  ;  hinc  pofiunt  eo  carere  Cementa .  Id  ipfum 
de  caeteris  omnibus ,  quae,  praeter  jam  di£ba,  ingre¬ 
diuntur  Caementorum  mafiam  ,  notandum  .  Quibus 
•  accedit ,  quod,  per  varia  additamenta.  Cementis 
nonnunquam  lapidea  durities,  non  emollienda,  con¬ 
cilietur  5  haud  raro  de  Auro  aliquid  perdatur,  vel 
&  vapores  acres  immutentur,  ut  fuam  adtionem  ab- 
folvere  non  poffint,  aut  faltem  boni  nihil  praedetur 5 
ut  hinc  impenfas  praeter  neceffitatem  augeantur.  Sic 
in  Caementis  aliquando  praeferibuntur  Salis  Gemmae, 
Fontium,  Marini,  diverfae  proportiones  ;  qua;  quid 
diverfi  agant ,  prorlus  ignoro.  Idem  verum  ed  dc 
Lapide  Hxmatite ,  Croco  Martis,  Vkriolo  albof 
pretiofo  Viridi  ./Eris  ,  Vitriolo  Coeruleo  ,  Alumine 
plumofo,  6c  fimilibus;  cujus  generis  farragines,  a- 
pud  plurimos  Audlores ,  qui  de  re  metallica  fcripfe- 
re,  prodant  innumerabiles. 

3.  Si  Aurum  fragile  per  Caementationem  depurare 
velis,  requiritur,  ut  id  granuletur ,  priusquam  cum 
Caemento  penrufceatur .  Cum  vero  ida  granula 
non  omnia  tam  Fabrilia  fiant,  ut  vapores  ea  penitus 
penetrare  poffint  j  granulatio  toties  ed  repetenda , 
quoties  de  novo  committuntur  Caemento.  Debent 
autem  granula  pod  fingulam  Caementationem  per 
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Elutriationem  a  Cemento  feparari .  Ob  varia  igi¬ 
tur  incommoda  prreftat,  loco  granulationis ,  Aurum 
in  tenues  laminas  effundere. 

4.  Si  aliorum  Metallorum  longe  major  copia  ad¬ 
mixta  eft  Auro  ,  non  convenit  3  ut  per  Caementa- 
tionem  fetarentur  :  fed  tum  imperfe£ra  Metalla  in 
Cineritio  per  Plumbum  ,  aliove  convenienti  reme¬ 
dio ,  funt  tollenda,  Argentumque  dein  fuperftes  cum 
Auro  per  Aquam  Fortem  dilfolvendum :  vel ,  fi  per¬ 
parum  Auri  in  miflura  continetur.  Praecipitatio  fufo- 
ria  (P.  L  §.  fio.)  e  (I  proferenda  j  de  qua  paullo  poft 
fequens  ProcefTus  confulatur. 

f.  Cum  Caementum  in  fe  recipiat  Argentum , quod 
fuit  in  Auro  ,  potek  id  cum  aliis  fim ilibus  Auri  & 
Argentiferis  quisquiliis  reduci.  Eum  in  finem  talia 
fakem  cum  Mmera  Plumbi  vel  Lubargyrio  ,  aiiis- 
que  Plumbi  recrementis,  eo  modo,  ac  (P.  i7f.) 

deferiptum ,  funduntur.  Conducit  autem  ,  ut  hunc 
in  fcopum  aliquid  Sebi  ,  Picis ,  aliaque  fimilia  In¬ 
fla  rmn  ab  i  lia  addantur,  antequam  igni  committantur. 
Confer.  Proc.  de  Argento.  A  Plumbo  tunc  Argentum  , 
&  Aurum  omne  recipitur  ;  a  quo  dein  feparari  rur- 
fus  per  Cinerinum  poliunt  Metalla  pretiofa. 

6.  Dantur  praeterea  Crementa,  quo  vocantur  Gra¬ 
tatoria  ;  quoniam  Auro,  etfi  jam  purifiimo  ,  conci¬ 
liant  colorem  longe  intendas  fulvum  ,  quam  natura¬ 
liter  habet.  Sed  omnia  haec  Cxmenta  ingreditur 
Cuprum  ,  vel  ex  hoc  fakem  produ&a  ,  nondum  pe¬ 
nitus  deff:ru6ta :  v.  gr.  Calcinatur  Limatura  Cupri 
cum  Sulphure ,  &  inde  produ&us  Crocus  vel  fo¬ 
llis  ,  vel  vulgaribus  Caementorum  ingredientibus  ad» 

ejitus  | 
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ditus,  Caementi  loco  infervit ,  quocum  Aurum,  per 
viginti  horas  caementatum ,  magis  fulvum  redditur* 
Idem  pncftat  Vitriolum  Coeruleum ;  praxipue  autem 
Viride  Airis  :  folentque  haecce  Caementa  folutione 
Salis  Ammoniaci  6c  Aceto  irrorari.  Sed  color  ab  iis 
conciliatus  oritur  ex  Cupro ,  quod  fele  Auro  con¬ 
junxit  :  unde  Sc  rurius  evanefcit  per  Plumbum , 
Antimonium  ,  &  Caementa  vulgaria.  Quamobrem 
potius  talia  Caementa  degradatoria  ,  quam  gradato- 
ria,  videntur  vocanda  elle  ,  cui»  Aurum  per  ea  re¬ 
vera  impurum  reddatur. 

PROCESSUS  XXXII. 

«duri  per  Antimonium  Crudum  ab  aliis  Metallis 
Praecipitatio  &  Repurgatio . 

APPARATUS. 

Antequam  ipfum  ProcelTum  fufcipis,  cognita  prius 
requiritur  Auri  temperatura:  id  quod  vel  ad  Lapi¬ 
dem  Lydium,  vel  per  Aquam  Fortem  (Proc. 
XX VI J . ) , experiri  licet :  non  enim  necelfe  ell ,  in  eam 
per  Quartationem  exaftam  inquirere.  Diverfa  autem 
Auri  temperatura  diveriitatei»  quandam  in  proceden¬ 
do  exigit. 

i.  Si  igitur  Auri  in  miftura  quantitas  tribus  par¬ 
tibus  quartis ,  hoc  eft  oftodecim  Ceratiis ,  non  mi¬ 
nor  ell:  s  liquefeat  maffa  in  Furno  anemio  ,  Cruci- 
bulo  interim  contra  carbonum  illaplum  te&o  :  quo 
fa&o,  duplum  Antimonii  crudi  optimi  in  pulverem 
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contriti ,  partitis  vicibus  ,  ingeratur ;  ita  ,  ut  ftatim  f 
ac  ingefta  portio  fluit ,  altera  injiciatur  :  hoc  fa£to 
ftatim  Crucibulum  tege  Operculo  :  enimvero  illapfus 
prunarum,  ob  fpumefcentem,  quam  ciet,  ebullitio¬ 
nem,  caute  evitandus  eft:  liquefadta  per  aliquot  mi¬ 
nuta  relinque  adhuc  in  igne  ;  donec  ,  ablato  Opercu¬ 
lo,  videas  fuperficiem  hquefa£ti  fcintillantem ,  liqui- 
diffimeque  fluentem :  tum  in  Conum  Fuforium  ca¬ 
lidum  ,  Sebo  perunftum  (P.  I.  Tab.  II.  Fig.  2.0.) 
infunde,  atque  ilico  pavimentum  ,  cui  infiftit  Co¬ 
nus,  malleo  percute,  ut  gravius,  a  Sulphure  libera¬ 
tum,  co  pronatius  fundum  petat  ^  nec  guttulae  prae¬ 
cipitandae  Coni  adhaereant  parietibus :  inverte  frige- 
fa&um  Conum ,  percute :  elabetur  id  ,  quod  in- 
fufum  eft  ,  8e  inferius  Regulum  exhibebit  coloris 
plus  minus  flavefccntis;  prout  nempe  plus  minusve 
Auri  in  miftura  fuerit :  leni  pcrcuflli  is  a  fuperiori 
fulphureo  cramatc  feparari  potefl. 

2.  Regulum  ,  in  quo  Aurum  eft  concentratum  , 
ftatim  in  eodem  Crucibulo  ,  fi  adhuc  integrum  eft , 
igne  minore  ,  quam  prius  ,  funde  :  fluenti  fuperad- 
de  Antimonii  crudi  duplum,  &  paullo  poft  effunde  • 
Regulum  a  fuperiori  Antimonio  fepara ,  prorfus  fic- 
Uti  (N°.  i.)j  idemque  ad  tertiam  quoque  vicem  re¬ 
petere  poteris. 

3.  Si  vero  Aurum  minus  purum  eft  ,  ad  octo 
Ceratiorum  temperaturam  usque  ;  folum  per  Anti- 
monium  ut  Praecipitatio  perficiatur  ,  non  convenit  : 
fed  tot  Sulphuris  vulgaris  Sicilici  addantur  oportet 
Antimonio ,  quot  Ceratiis  Auri  temperatura  minor 

3  quam  oftodecim.  Gxteroquin  fiat  Operatio , 
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ut  (No.  i.) :  Regulus  quoque  duabus  vel  tribus  ad¬ 
huc  vicibus  cum  folo  Antimonio  crudo  liquefcat  * 
hujusque  Regulina  pars  Auro  eonjun£la  erit,  Acuti 
prius  ( N°.  i.)*  Regulum  (No.  i.veli.)  immit* 
te  dein  in  Crucibulum  denfum  ,  optimae  notx,  muU 
toties  capacius  ipfo  Regulo;  colloca  illud  in  Furnum 
anemium ;  inftrue  ignem  non  fortiorem  ,  quam  ut; 
modo  fluat  Regulus ,  fplendente  luperficie  confpi- 
cuus  :  quo  vifb,  ope  Follis,  fifbula  longa  retorta  m- 
flru&i  ,  flatum  lenem  dirige  ad  fuperficiem  liquide 
fluentis  Reguli  :  difflabitur  Antimonialis  ejus  pars  9 
fumi  denfiflimi  fpecie,  qui  intermittente  flatu  itidem 
remittit;  au6fo  vero,  augetur.  Quo  magis  hxc  O- 
peratio  ad  finem  tendit  ,  eo  magis  augendus  tft 
ignis ,  cujus  deficientis  flgnum  ell ,  G  liquefacti  Me¬ 
tati  fuper Acies  fplendorem  reficientem  amittit,  cu~ 
ticulamquc  duriufcuiam  contrahere  incipit,  immi¬ 
nuta  enim  Regulina  Antimonii  fubflantia  ,  Aurum 
magis  concentratum  longe  potentiorem  ignem  ,  uc 
tenui  in  fufione  perAftat,  exigit.  Demum, quando  fu¬ 
mi  ceflant,  6c  Aurum  viridi  nitidaque  fuperflcie  ap¬ 
paret ;  infperge  aliquot  vicibus  Fluxum,  Nitro 
cum  Borace  compofltum  ;  per  quem  pauxillum  Re¬ 
guli  Antimonii  fuperflitis  protinus  confumitur  :  fi 
tunc  effufum  frigefaium  non  fatis  dudile  depre¬ 
henditur  ;  debet  adhuc  una  vel  altera  vice  liqudce- 
re,  &  eo  momento,  quo  fluere  incipit,  Fluxus  ifte 
infpergi  ,  paulloque  poft  effundi ,  donec  fatis  flexile 
evaferit.  Si  Auri  major  efl  quantitas  ,  ejus  penitior 
depuratio,  8c  malleabilitas  per  Qementationem  obti¬ 
netur,  Confer,  Proc.  praec.  in  UfuN°. 
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Si  Furno  anemio  cares  ,  qui  fat  intenfum  ignem 
efficere  valet ,  Crucibulum  debet  ante  Follem  re* 
poni :  fed ,  dum  major  Follis  ignem  animat ,  cum 
Folle  minore  ad  fuperficiem  Metalli  propellatur 


Aer. 


Si  praefto  eft  Patella  optimae  notae,  Operatio  pdt- 
eft  perfici  juxta  (Proc.  XIV.),  fed  cum  infigni  Au« 
ri  jadtura  •  prasprimis ,  ubi  multu  m  Regulinae  fuh~ 
ftantiae  Antimonii  Auro  fuit  adjun&um  :  led  longe  ci¬ 
tius  abfolvitur,  quam  in  Crucibulo,  ob  late  patentem 
fuperficiem. 

Quando  Aurum  fere  ad  puritatem  dedu&um  eft  , 
caveas,  ne  cum  ferreo  inftrurriento  ifbud  agitare  cone- 
ris :  ilico  enim  Auri  magna  moles  adbceret ,  haud 
rurfus  decutienda :  fed  debet  vel  Plumbo  in  Cinerb 
tio  ebullienti  immergi,  iit  fic  abluatur  *  vel  ifta  pars 
ferramenti ,  cui  adferruminatum  eft  ,  penitus  abfeindi  i 
&  per  Antimonium  Sulphur  fuperinjedum  ,  uti 
prius,  depurari.  Tanta  eft  Auri  in  Ferrum  vis  (di¬ 
vendi  ,  ut  multoties  majus  Ferri  aut  Chalybis  pon* 
dus,  modo  Sulphure  minerali  careat  ,  mediocri  igne 
fuforio,  quo  Aurum  liquefeit ,  in  fluorem  deducat, 
cum  eo  in  Argentei  fplendoris  ,  duriffimumque 
fragile  corpus ,  coale  fcat. 


USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 


i .  Antimonium  crudum ,  praeter  Regulinam  fub- 
ftantiam  ,  unam  circiter  quartam  Sulphuris  vulgari$ 
partem,  curn  qua  Regulus  conjuo&us  eft,  in  fe  ha,- 
f>sE.  Iftud  vero  Sulphur  Argentum  Sc  Cuprum  a 

qui-» 


P  R  A  C  T  I  C  A. 


>?7 

quibuscum  temperatur  Aurum  ,  reliquaque  Metalla 
efficacius  folvit  ,  Regulum  deferit  (P.  I.  §.  173.  Co* 
roll.  3.)  ,  qui  gravitate  fua  majori  *  quam  illa  ,  per 
Sulphur  foiuta,  Auro  ante  admifla  Metalla,  fundum 
verfus  fe  fubducit.  Tametfi  vero  ipfum  Aurum  hanc 
Sulphuris  actionem  non  admittat  ;  attamen  ,  dum 
Argentum  8c  Cuprum  ex  eo  eroduntur,  ejus  infignis 
pars  ,  in  minimas  particulas  fejup£ta  ,  fimul  abdu¬ 
citur,  ad  fundum  haud  relapfura^  nifi  occurrens  ipfe 
Antimonii  Regulus,  cum  ea  fefe  conjungens,  mole- 
culas  conflitueret  majores,  quae,  ob  fuperficiem  dein 
contadlus  imminutam ,  prorntius  fefe  praecipitant , 
&  in  unum  Regulum  ,  cum  Auro  in  fundo  vafis  fu* 
perdite,  confluunt  ;  unde  Auri  pallide  luteus  color 
nafeitur. 

Dignofcitur  autem  Antimonium  crudum  optimum, 
foliditate  pondereque  magno  ;  transverfali  dudlu  dif- 
fradtum,  fplendoris  expers,  tubulis  refertum  vide¬ 
tur  ;  fed  juxta  longitudinem  ,  flriis  longis,  partim 
parallelis,  partim  fefe  decufTantibus,  eoioris  obfcuri 
ex  coeruleo  gryfei  ,  fimul  tamen  fplendorc  infigni. 
bus  politiffimo.  Aliquantulum  ejus,  in  Patella  Vi- 
trificatoria  difflatum  ,  totum  exhaiet.  Quod  vero 
fpongiofum  ,  leve  ,  bullis  refertum  ,  ftriis  anguftis 

minuiiffimis,  prorfus  irregularibus, apparet, quod¬ 
que  fordes  ,  vel  aliorum  Metallorum  vcftigia,  in  Pa¬ 
tella  Vitri  fi  catoria  relinquit,  minus  bonum  cenfea- 
tur.  Proflat  vulgo  venale  ,  in  forma  Coni  5  de  cu¬ 
jus  apice  decuffiim  melius  eA  iilo ,  quod  bafin  Coni 
conflituit;  cujus  rationem  vid.  infra  Proc.  de  Anti- 
moffio.  Non  autem  fpernitur  ad  bafin  haerens,  quo- 
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niam  magis  fui phuratum  ,  minus  Regulinum  eft:  e- 
nim  vero  Auri  depuratio  praeprimis  a  Sulphure  pen¬ 
det  ;  fed  ideo  ,  quoniam  peregrina  Metalla ,  fordes- 
que  terreftres  ad  illam  partem  reje£lse  flint  ( confer. 

1.  c.). 

2.  Separatus  Regulus  adhuc  una  vel  altera  vice 
cum  Antimonio  crudo  recenti  funditur  ;  ut  fu  perfles 
Argentum  8c  Cuprum  eadem  ratione  ab  Auro  fepa- 
rentur.  Hinc  patet ,  quod,  quo  plure  Cupro  &  Ar¬ 
gento  Aurum  eft  temperatum ,  eo  major  Reguli  An- 
timonii  quantitas  praecipitetur ,  atque  cum  Auro  con¬ 
jungatur  ,  &  contra,  item  ,  cur  folo  Sulphure  ex 
voto  non  perficiatur  Auri  ab  Argento  &:  Cupro  re¬ 
paratio  ?  Videlicet,  quoniam  multum  Auri  cum  Me¬ 
tallo  alieno  per  Sulphur  abripitur ,  dein  etiam  Sub 
phur  folum  nimis  cito  confumitur.  Tandem,  quod 
Sulphuri  Antimonii ,  feparatio  Auri  de  Argento  &€ 
Cupro,  primano  fit  tribuenda. 

3.  Cum  ergo  Sulphur  Antimonii  vim  menflrualem 
inter  Aurum,  Cuprum,  8c  Argentum,  tollat  ;  Re- 
gulina  vero  pars  praecipitationem  folummodo  adju¬ 
vet  ;  facile  liquet ,  cur  non  conveniat  ,  Aurum  mi¬ 
nus  purum  folo  Antimonio  ex  caeceris  Metallis  prae¬ 
cipitare,  fed  adhuc  Sulphuris  aliquid  fuperaddere  : 
hoc  enim  nifi  fiat ,  major  Antimonii  crudi  copia 
pro  fufficiente  Sulphure  fuppeditando  requiritur:  ex 
illo  autem  tantum  tunc  Reguli  praecipitatur,  Auro* 
que  adjungitur,  ut  non  fine  temporis  ,  laboris,  Au¬ 
rique  ja£lura  inde  difflari  pofflt :  eft  enim  rapaciflimus 
ifte  Regulus ,  nec  Auro  penitus  parcit. 

4.  Antimonii  Regulus  5  mediocri  igne  ex  toto  vo¬ 

lati- 
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latilis  ,  ab  Auro  fixiflimo  ,  accedente  Follis  flatu  , 
facile  diffipatur;  jeftu  vero  nimis  intenfo,  prascoci , 
concurrenteque  proceliofa  aeris  a£tione  ,  Auri  haud 
parum  perdis.  Neque  tamen  Aurum  facile  ad  per* 
feftam  fle  deducitur  du&ilitatem  ,  nifi  poftmodum 
cum  Nitro  Borace  fundatur  (Proc.  XIX.)  ;  vel 
per  Caementum  id ,  quod  ab  Antimonii  Regulina 
parte  remanfit  ,  erodatur  omne  :  illa  enim  per  Salis » 
aut  Aquae  Regine  acidum  perquam  volatilis  redditur» 
Si  tamen  Aurum  in  Patella  repanda,  acri  igni,  fla¬ 
tuique  Follis  valido,  diu  exponitur, omne  quoque  de¬ 
mum  diiiipari  poteft  Antimonium. 

Elegans  efl  in  hac  Operatione  videre,  quantum 
aeris  a£iio  in  diffipandis  corporibus  vaporctenus  va¬ 
leat  :  fi  enim  Regulus  Antimonialis  mediocri  fluit 
igne,  vix  tenuis  confpicitur  Fumus;  qui  ilico  denfo 
vertiginofo  volumine  apparet ,  fi  flatus  Follis  immit¬ 
titur;  remittit ,  fi  ille  definit  >  refufcitatur  ,  rurfus 
eodem  ad  mi  flo, 

p.  Quando  circa  finem  Operationis,  deficiente  iat 
intenfo  igne  ,  Fluxum  ex  Nitro  &  Borace,  maxime^ 
autem  folum  Nitrum,  in  ufum  vocare  velis;  caveas, 
ut  perparum  qualibet  vice  fimui  ingeras  :  fi  enim 
notabilis  portio  de  Regulina  Antimonii  parte  reflat, 
immaniter  fpumefcit  omnis  mafla  ;  ita  ,  ut  ampliffi- 
morum  v  a  forum  ora  tranfcendat  ;  nec  aliam  , portio¬ 
nem  fuperinjicias  ,  nifi  ledata  ebullitione,  fibilo» 
Interim  curate  coerceas,  ne  illabantur,  prunas.  Re¬ 
gulina  fcilicet  fubflantia  ,  confumto  ejus  per  Nitrum 
phlogiflo,  in  Scoriam  deflru&a,  haud  amplius  cum 
ullo  Metallo  mifcibilem  ,  fimulac  carbo  vel  pruna 

illa- 
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illabitur  ,  aflumto  hujus  phlogifto  rurfus  femimetaf- 
licam  formam  recuperat ,  Auroque  fefe  jungit:  prae¬ 
terea  per  prunas  multum  Nitri  deftruitur ,  cujus 
partis  igitur  in  Regulum  aftio  nulla.  Quare  hinc 
multum  Nitri  praeter  neceffitatem  impenditur,  ut 
defiderata  Auri  puritas  obtineatur. 

Foteft  totus  quantus  Regulus  ab  Antimoniali  par¬ 
te  per  Nitrum  coniumi  ;  ifi  aliquoties  cum  duplo 
Nitri,  partitis  8t  parcis  portionibus  inje&o,  funditur t 
feparatis  qualibet  vice  fcoriis:  led  tum  modo  memo¬ 
ratae  cautelae  quam  curatiffime  funt  obfervandae.  At* 
tamen  ob  Auri  m (ignem  jacturam  ,  Nitrique  quan¬ 
titatem  impendendam  ,  fumtuofa  eft  Operatio. 

6 .  Aurum  tale,  per  Antimonium  crudum  rite  de¬ 
puratum,  tam  purum  quidem  eft  ,  ut  cura  Auro  pu- 
riflimo  (Proc.  XXVI.)  ad  Lapidem  Lydium  com¬ 
paratus  ejus  pallor,  ab  Argento  indu&us,  non  con. 
fpicuus  fit;  fed  fi  id  ipfum  ,  fecundum  (1.  c. )  ,  per 
Aquam  Regiam  foivitur  ,  Argenti  quidpiam  tamen 
apparet. 

7.  Si  magnam  quantitatem  Auri  fimul  huic  Ope¬ 
rationi  fubjicis, prudenter  agis,  fi  vafa  duplicata  hunc 
in  finem  praeparas  (P.  I.  §.  2.39. 140.) :  nunquam  enim 
fifluris  St  erofioni  adeo  funt  obnoxia,  quam  in  hoc 
Procefiu;  quia  St  haec  6t  illae,  a  frigido  Follis  flatu , 
attenuanteque  vi  Antimonii,  quam  facillime  efficiun. 
tur.  Simul  fint  amplifiima  ,  ut  fat  fortis  ignis  cir- 
cumftrui  poflit ,  absque  metu  *  ne  prunae  illa¬ 
bantur  ,  in  prima  parte  Procefiiis ,  Antimonium  in 
fpumam  conjicientes  ;  in  poflcriore  alia  ratione 
(Nq,  p.)  noxiae. 
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8.  Sulphurata  Regulo  fupernatans  mafla  metallica 
(N°.  1. 1.)  ab  hoc  decufla  ,  omne  in  fe  continet  Me¬ 
tallum  ,  ab  Auro  feparatum :  quas  fervanda  eft;  par¬ 
ti  m  ,  ut  rurfus  ad  fimilem  Operationem  infer  viat* 
fi  adhuc  magna  ex  parte  Antimonii  crudi  natura  gau¬ 
det;  partim,  ut  Argentum  cum  pauxillo  Auri,  quod 
fecum  abripuit ,  exinde  rurfus  feparetur.  An  ad¬ 
huc  lemel  in  fer  viat ,  cognofcis  ex  habitu  ejus  An- 
timonio  crudo  quodammodo  fimili  j  fi  modo  femel 
inferviit  ad  Aurum  praecipitandum  5  perpauco  alieno 
Metallo  conjun&um  ;  vel  etiam  ,  fi  ad  fecundam 
vel  tertiam  fufionem  adhibitum  fuit  ,  Auro  jam  in 
Regulum  prius  praecipitato  ,  hinc  jam  maxima  Me¬ 
talli  alieni  parte  liberato.  Per  tale  Antimonium  Au¬ 
rum  recens  depurandum  prima  vice  praecipitari  de¬ 
bet,  fecunda  vero  6c  tertia  vice  recens  Antimonium. 
fupra  Regulum  projiciatur* 

Si  vero  de  Sulphure  Antimonii  per  Metalla  Au¬ 
ro  conjun&a  maxima  Regulina  pars  excufia  eft,  fe¬ 
paretur  inde  Aurum  &  Argentum  ,  juxta  Proc.  fe- 
quentem. 

PROCESSUS  XXXIII. 

Praecipitatio  Fu  for  ia  Argenti  £5?  Auri  ex  Maffa  fuU 
plourata  Proc.  prxc.  fupcrftite. 

APPARATUS. 

I.  Metalla  fulphurata  Proc.  prsec.  liquefcant  in 
jCrucibulo ;  his  dein  9  partitis  vicibus ,  yigefima  circi- 


i4*  ARTIS  DOCIMASTICAE  Pars  IK 

ter  pars  infpergatur  Fluxus  compofiti ,  ex  partibus  J, 
Fluxus  Nigri  ,  &  p*  i.  Batiturae  Ferri  comminutae. 
Poftquam  aliquamdiu  in  tenui  liquefadione  fteterc 
effunde  omnia  in  Conum  Fuforium:  invenies  Regu¬ 
lum  ,  in  quem  Aurum  ,  quod  forte  fuit  abreptum 
(Proc.  praec.  N°.  8.),  cum  fuperftite  Antimonii  Re¬ 
guli  na  parte  colledum  erit:  hunc  fer va  feorfim:  re¬ 
liquam  mafiam  ftatim  in  idem  Crucibulum  repone* 
funde;  Se  Fluxum  ante  defcriptum  infperge;ut  prius, 
effunde  5  invenies  iterum  Regulum,  quem  ad  prio¬ 
rem  repone:  hoc  tertia  vice  repete  :  refiduum  deni¬ 
que  Argentum  ex  maffa  fulphurata  excutitur ,  fe¬ 
cundum  (Proc.  XXL). 

2.  De  quolibet  Regulo  feorfim  diffletur  Antimc- 
nialis  pars  (Proc.  prsec.) ,  vel  etiam  (Proc.  XXL), 
methodo  fecunda.  In  qua  Operatione  utile  eft  ,  ut 
aliquid  Plumbi  addatur  5  nifi  jam  tale  in  Regulis  lateat. 
Denique  in  Cineritio  depurentur.  Separa  dein  fpeci- 
mina,quibufcum  per  Aquam  Fortem  (Proc.  XXVII.) 
experimentum  facias  *  an  Auri  tantum  in  fe  conti¬ 
neant,  ut  ulteriorem  feparationem >  St  qualem,  cum 
emolumento  admittant.  Vid.  Proc.  praecedentes. 

Aliter . 

if  .  -  -  ’  ■ 4  , 

Pone  maflam  fulphuratam  in  Patellam  ( Proc. 
XXL),  ad  alteram  methodum  deferiptam ,  Se ,  modo 
ibidem  enarrato,  diffipetur  Sulphur  cum  Regulina 
Antimonii  parte  $  fed  ,  ob  rapacitatem  copiofi  Sul¬ 
phuris  ,  validamque  aeris  adionem  9  Argenti  majo¬ 
rem  facies  jaduram. 


usus 
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USUS  ET  RATiO  PROCEDENDI. 

Fluxus  fuperinfperfus  ,  quoad  alcalinam  partem  , 
efficaciter  ablorbet  Sulphur  minerale,  fed  lente  :  hinc 
in  Regulis  exiguis  Aurum  magis ,  quam  per  alia 
addita  ,  concentratur.  Bmitura  Ferri  comminuta  ,  a 
phlogifto,  quod  in  carbonaceo  latet  Fluxu,  redu£h5 
bulphur  itidem  appetii  •  praeterea  quoque  impedit  , 
quo  minus  Fluxus  alcalinus  per  Sulphur  Minerale  ,  in 
Hepatis  Sulphuris  ipeciem  converfus,  Argentum  abri¬ 
piat  (P.  I.§  17} .  Cor.  i.)  •,  quin  potius  jam  abreptum 
rurfus  praecipitet.  Nunquam  igitur  negligas  Mar* 
tialia  addere,  ubi  Hepatis  Sulphuris  vel  Tartari  Vi- 
triolati  productionem  fuipicaris;  quippe  qua:  Aurum 

Argentum  ,  ficuti  etiam  reliqua  Metalla  omnia, 
folvunt  ;  per  Ferrum  vero  iterum  excutiuntur.  Re¬ 
liqua  heic  monenda  patent  ex  locis  allegatis. 

PROCESSUS  XXXIV. 

■?i 

Auri  ex  Argento  aurifero  Praecipitatio  Fu  for  ia 

(P.  /.  §.  fio.). 

Si  Auri  quantitas  in  Argento  o£to  Ceratia  non  ex¬ 
cedit  ,  optima  feparationis  via  eft  per  Aquam  For¬ 
tem  5  quippe  quae,  in  hoc  calu,  &  Cmmentationi,  & 
Praecipitationi  per  Antimonium,  multum  praefertur, 
ubi  requilira  fupellcx  adeft.  Ubi  vero  tam  parum 
Auri  in  Argento  continetur  ,  quod  opera:  pretium 
Hon  folyit,  ut  per  Aquam  Fortem  fiat  feparatio;  da-, 
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tur  via  ficca,  qua  fecretio  perfici  poteft.  Quae  vero 
fit  minima  Auri  quantitas  ,  hac  via  cum  emolu¬ 
mento  feparanda  ,  indicare  non  certo  licet.  Pre¬ 
tium  videlicet  variarum  rerum  heic  concurrentium, 
in  variis  regionibus  varium,  hunc  in  finem  confide- 
rari  oportet* 

APPARATUS* 

I*  Per  Experimentum  (Proc*  XXX.),  detege 
prius,  an  tantum  Auri  in  miftura  detur  ,  ut  operse 
pretium  fit  iftud  feparare  ,  8c  an  id  quantitatem  non 
excedat  ,  quas  utilius  per  i\quam  Fortem  feparari 
poteft.  Hoc  expertus,  totam  mifturam  Operationi 
ibbjiciendam  granula.  De  granulis  ficcis  pondera 
Maream  Docimalticam ,  ac  dein  iterum,  exa&a  Cu- 
pellatione  Separatione  in  Aqua  Forti  ( ProcefT. 
XXX.),  Auri  Argenti  proportionem  indaga.  Hoc 
fit  ,  ut  Icias,  an  omne  Aurum  ex  Argento  in  fuh* 
fequente  Operatione  praecipitatum  fit,  nec  ne.  Spe» 
eimen  enim  fi  defum feris  de  Granulato  ,  certiflimus 
es  de  rniftune  proportione. 

z.  Granulatum  ,  aqua  iterum  leviter  hume&atum , 
in  fatis  capacem  infunde  Alveum  ,  &  unam  quar¬ 
tam  ,  vel  ,  ii  granula  tenuia  funt ,  vix  fextam  Sul¬ 
phuris  vulgaris ,  refpedtu  Granulati ,  adde  partem, 
in  pollmem  contritam  fubtilem  ,  manibusque  probe 
permifee  ,  ut  cuilibet  granulo  madido  tenuis  adhae¬ 
reat  cruftula  de  Sulphure  contrito  :  committe  dein 
Ollae  figulinae  vitreatae ,  haud  multo  majori  ,  quam 
quae  capiat  Granulatum  fulphuratum  :  claude  Ollanx 

T  i- 
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Tigillo ,  &  commifluras  luto  obline  tenui ,  ficqu^ 
impone  Tripodi,  in  medio  pavimento  Foci  latis  am¬ 
pli  locato,  lnflrue  ignem  Rotae  circa  Ollam  ,  pal¬ 
mam  circiter  ab  hac  in  ambitu  diftantem  ,  qui  pri¬ 
mo  fit  lenior,  poftea  fenfim  augeatur,  magisque  ad 
Ollam  adducatur  j  ut  Sulphur  liquefcat ,  &:  Granu- 
laturn  per  iftud  folvatur  :  cujus  lolutionis  fignuta 
eft  ,  fi  fumi  flammulasque  fulphureae  hinc  inde  per 
commifiuras ,  aut  rimas  forte  natas ,  incipiunt  pro¬ 
rumpere  ;  remove  tum  ignem,  &;  Ollam  fponte  fri- 
gefa&am  frange  :  invenies  mafiam  nigram  ,  quam  a 
Teftis  feparatam  collige.  Haec  Caementatio  Argen¬ 
ti  cum  Sulphure  potdl  etiam  in  ipfo  Crucibulo  vei 
Catino  perfici,  in  quo  poftmpdum  Praecipitatio  fufo* 
ria  eft  peragenda. 

Inftrue  Furnum  anemium  (P. I.  Tab. III.  Fig. 
6.  vel  Tab.  IV*  Fig.  i.),  in  cujus  Cinerario  Catil¬ 
lus  ex  luto  fit  formatus  >  omnesque  fordcs  remota:  ^ 
ut  diffracto  forte  Crucibulo ,  absque  ja£lura  multo¬ 
que  negotio ,  eftufum  colligi  poffit  Metallum  :  in 
hunc  Furnum  Crucibulum  ,  Granulato  arte  priore 
calcinato  impletum  ,  pediftallo  fuppofiro  ficciflmio^ 
repone:  fuperimpone  tot  femuncias  Cupri  granula- 
ti,  quot  Mareae  mifturte  funt  in  Crucibulo  :  fi  ve¬ 
ro  in  miflura  jam  fuerit  Cuprum  ,  impleas  falteni 
defe&um  cujushbet  uncia:  :  fi  autem  femuncia  Cu¬ 
pri  jam  fuerit  in  miflura,  nil  erit  addendum.  Clau* 
de  Crucibulum  Tigillo,  &  carbonibus  feledis,  me„ 
diocris  magnitudinis  ,  Furnum  ad  altitudinem  mar¬ 
ginis  Crucibuli  imple  ,  bene  cavendd,  ne  ullibi  ipa- 
tium  relinquatur  vacuum  :  carbones  per  prunas  fu- 
Pars  II,  K  fer* 
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perinje&as  accende  ;  ut  mafia  fatis  fluxilis  mediocri 
igne  fundatur :  explora  Hamo  ferreo  fatis  craflo ,  an 
fufio  peraCta  fit :  tum  cum  eodem  agita  lique  faCtara 
inaflam  ;  fed  ne  nimis  diu  immerfum  detineas  Ha- 
mutp  :  cito  enim  confutuitur.  Prxfto  tum  fit  Flu¬ 
xus  praecipitans ,  compofitus  ex  talibus  fpeciebus  , 
quse  Sulphur  minerale  potentius  abforbent  ,  quam 
Argentum  :  hujusmodi  funt ,  omnia  Salia  alcalina 
fixa,  6c  quae  id  in  fe  aftu  continent ,  quocunque 
nomine  veniant  ;  inter  Metalla  vero  Ferrum  ,  Cu¬ 
prum  Plumbum  huc  pertinent.  Pro  exemplo 
componamus  Fluxum  ex  Plumbi  granulati  partibus 
duabus,  Fellis  Vitri,  Salis  communis  fufi ,Lithargy- 
rfi ,  ana  parte  una  ,  quibus  Limaturae  Martis  pars 
una  fuperaddi  pcteft.  Hujus  Fluxus  tot  femuncias 
pondera,  quot  funt  Mareae  granulati,  &  partitis  vi¬ 
cibus  ,  ope  Cochlearis  ferrei,  fuperinfperge ;  ut  per 
totam  liquefaCti  granulati  ftiperficiem  aequabiliter  dif- 
mbuatur.  Poil  fingulam  injedionem  move  maflam 
fufam  Hamo  ferreo  ;  ut  omnia  bene  permifeeantur ; 
claude  Crucibulum  Tigillo  ,  per  aliquot  minum 
relinque  ,  antequam  novam  portionem  ingeras.  In¬ 
terca  ab  initio  usque  ad  finem  ignis  fat  validus  fit , 
ut  omnis  mafi  bulliendo  bene  agitetur  ;  majorem 
vero  gradum  haud  excedat:  pabulum  ignis  confum- 
tum  fubinde  carbonibus  fupple,  bene  cavendo  ,  ne 
ulhbi  deficiente  illo  inaequalis  reddatur  ignis  ,  aut 
nimis  imminutum  pabulum  plures  carbones  una  vi¬ 
ce  addendos  requirat :  fic  enim  majora  prsefertim  va« 
fa  facile  fifluras  contrahunt ,  8c  liquefactum  effun«, 
dunt. 
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4,  Podquam  dida  Fluxus  praecipitantis  quantitas 
fuit  ingeda ,  perfidae  malTa  adhuc  per  femiquadran- 
tern  circiter  horae  in  igne  :  dein  in  Conum  fufo_ 
rium  ,  Sebo  intus  oblimtum  *  effundatur.  Si  vero  in¬ 
gens  Argenti  quantitas  ed>  maxima  ejus  pars,  cum 
Cruabulo  candefado  minore,  exhauriatur;  in  Mor¬ 
tarium  ferreum  ,  tenui  luto  obdudum,  valde  calefa* 
dum ,  projiciatur  i  podea  etiam  magnum  Crucibu¬ 
lum  de  igne  eximatur,  Sc  refiduum  Argentum  *  cum 
in  fundo  ejus  haerente  Regulo,  uno  rivo  in  Conum 
fulbrium  effundatur,  llico  tum  Crucibulum  repo¬ 
ne  in  Furnum»  Sc  carbonis  circumpone.  Interea 
folidam  jam  fadam  maflam  ex  Mortario  vel  Cono 
fuforio  inverfo  excute :  inferior  ejus  pars  erit  Regu¬ 
lus  ,  qui  ex  parte  quadam  Argenti,  Se  ex  Auro, 
quod  fuit  in  Midura,  condat  :  fuperior  pars  erjt 
Midura  reliqui  Argenti  ,  cui  pro  parte  admixtus  ed 
Fluxus  praecipitans  Regulus  decutiatur,  Se  ferve¬ 
tur.  Midura  vero  fulphurea  diffrada  ,  adhuc  ca¬ 
lida,  immittatur  in  idem  Crucibulum  ;  liquefeat,  Sc 
prorfus  eodern  modo  ,  ac  prima  vice  ,  eadem  Flu¬ 
xus  praecipitantis  quantitas  ipfi  fu  peri n geratur  5  ut 
iterum  praecipitetur  Regulus  :  effundatur  denuo  irs 
Conum  vel  Mortarium  ;  Sc  feparata  a  Regulo  Mi¬ 
dura  fuperior  j  tertia  quoque  vice,  in  eodem  Cruci¬ 
bulo,  per  eandem  Fluxus  quantitatem  praecipitetur  : 
quin  Sc,  fi  multum  Auri  in  Granulato  per  experi¬ 
mentum  (No.  i.)  deprehendifti- »  quarta  vice  idem 
perficere  conducit. 

f.  Regulum  ultimo  pnecipitatirm  in  novo  Crti- 
cibulo  funde,  Sc  in  vas  aqua  fcopis  mota  pkneoi 
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infunde  ,  ut  granulemr  :  in  eodem  dein  Crucibulo 
funde  alterum  Regulum  ;  dum  interea  Granulatum 
ex  vafe  aufers :  quo  fa£to ,  fecundus  vel  tertius  Re¬ 
gulus  fimiliter  granulemr,  atque  ultimo  denique  et¬ 
iam  primus  ;  ut  quemlibet  Regulum  feorfim  gra¬ 
nulatum  habeas.  De  cujuslibet  Reguli  Granulato 
exficcato  fume  Maream  Docimafticam  ponderis  mi¬ 
nimi  (Proc.  XXIX.  N°.  i.),  5c  quamlibet  feorfim 
in  parva  Cupella  explora,  an  ipfis  aliquid  ,  Se  quan¬ 
tum,  de  Metallis  praecipitantibus  forte  fefe  immifeue- 
rit  :  denique  fuperftites  in  Cupella  moleculae  Auri 
&  Argenti  examini  exa&iori  per  Aquam  Fortem  fu  fa¬ 
rciantur. 

Invenies  totius  miilurse  Aurum  ,  per  experimen¬ 
tum  (No.  x.)  detedhim  ,  in  primo  Regulo  vel  to¬ 
tum  ,  vel  fakem  pro  maxima  parte,  concentratum : 
fi  vero  aliquid  Auri  adhuc  deficit,  id  in  fubfequen- 
tis  Reguli  Granulato  latet :  quin  etiam  in  Regulo  t 
tertia  Se  quarta  vice  praecipitato ,  haud  raro  aliquid 
Auri  adhuc  deprehenditur;  ea  tamen  lege,  ut  prior 
fero  per  Auro  ditior  fit  fubfequente,  Ifiud  nunc 
Granulatum,  in  quo  fufficiens  quantitas  Auri  con- 
centrata  efl:  ,  commode  dein  per  Aquam  Fortem  , 
praecedente  depuratione  in  Cinentio  (ProceiI  XIVr.  }7 
feparari  poteft  :  fi  vero  in  granularis,  de  ultimo  pr^- 
cipkatis  Regulis,  tanta  nondum  datur  proportio,  o- 
mne  tale  granulatum,  quod  tantillum  Auri  in  fe  con¬ 
tinet  ,  ut  praecipitationis  quidem  ,  non  vero  fepara- 
tionis  per  Aquam  Fortem  operae  pretium  folvat,  re¬ 
centi  Argento  aurifero,  huic  Proceflhi  fubjiciendo3 
additum,  cum  Sulphure  esementatur  juxta  (N°. 

& 


i 
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&  iterum ,  ficuti  modo  defcriptutn  eft  ,  per  Fluxum 
praecipitantem  Aurum  cum  pane  Argenti  inde  excu¬ 
titur  (No.  feqq.)  ;  donec  tandem  jufta  obtenta 
fit  proportio.  Ex  his  confideratis  patet,  hanc  Ope¬ 
rationem  non  effe  proficuam  ,  nifi  ingens  Argenti 
quantitas  adiit ,  ex  qua  Aurum  praecipitari  debeat. 
Huic  enim  Proceflui  aliquot  centenae  Mareae  una  ea¬ 
dem  que  vice  commode  fubjici  queunt. 

<5.  Argentum  refiduum  in  Miftura  fulphurea,  vel 
in  Cineritio  majori  ,  vel  ,  juxta  Procefium  XXL 
per  Plumbum  Limaturam  Ferri  ,  excutitur. 

Si  non  datur  opportunitas ,  neque  tempus  conce¬ 
deret ,  Aurum,  in  Regulis  fufficienter  concentra- 
tum  ,  ab  Argento  per  Aquam  Fortem  fecernere  $ 
pote  fi;  Regulus  granulatus  cum  Sulphure  (N0.  2.), 

cui  alterum  tantum  Antimonii  crudi  addendum,  de 

* 

\  „  novo  caementari  ,  &  cum  Fluxu  praecipitante  ,  fic¬ 
uti  prius  deicriptum  eft,  Aurum  excuti :  fic  Aurum 
cum  Antimonii  Regulina  parte,  loco  Argenti,  fun¬ 
dum  petet.  Dein  Regulus  cum  recente  Antimonio 
adhuc  aliquoties  fundi  debet  ;  ut  Argentum  ,  quod 
in  prima  praecipitatione  parca  copia  fimul  fefe  ex 
Miftura  in  Regulum  fubduxit  ,  penitus  feparetur  : 
tandem  Regulina  Antimonii  pars  diffletur  (confer. 

I  Proc.  prsec. ) .  Id  tamen  absque  Auri  &  Argenti  a. 

!  liquanta  jaftura  vix  abfolvitur  ,  nifi  in  hiice  Opera* 

I  lienibus  exercitatus  fis. 

Aliter * 

Sulphuratum  Argentum  liquefadum  effunde,  & 

&  i  ¥l* 
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quidem  primam  &  maximam  partem  in  Mortarium, 
reliquum  cum  Regulo  in  Conum  (olidum  fa&um,  do 
Cono  fuforio  exodium,  denuo  immitte  in  Crucibu- 
Ium  -  ita  ut  apex  Coni,  ubi  Regulus  haeret ,  furfum 
fpe&et  :  fit$ulac  liquefcit ,  quaere,  ops  Cochlearis 
vel  Forcipis ,  Regulum.  Is  enim  ex  Argento 
Auro,  a  Sulphure  liberatis,  conflat,  hinc  longe  dif¬ 
ficilius  fluens  ,  quam  Argentum  fulphuratum  ( P.  I, 

§.  457.)  ,  folidus  in  eodem  jam  liquefadio  aliquam-? 
diu  perfiftit  :  omni  Argento  fulphurato  liquefacto 
fuperinfperge  Limaturae  Martis  quadragefimara  vel 
quinquagefimam  partem  ,  baculo  arido  fubinde  circa 
ftiperficiem  moveatur  ,  pofl:  dimidiam  horam  ef-  i 
fundatur  ,  quaeratur  Regulus  ,  uti  prius  :  hoc  ter  1 
quaterye  repete  ,  prout  multum  in  Argento  latitat  j 
Auri. 

Sine  omni  alieno  Metallo  addito  Praecipitationem  i 
$yhlvere  tradidit  peritiffimus  Schliiterus:  qius  Operatio  1 
ita  fefe  habet.  De  granulato  Argento  aurifero  fepara  i 
tot  Semuncias,  quot  Marcas  praecipitandas  habes :  re-  ■ 
1  i  quum  cum  Sulphure  csementetur  ;  liquefcar  ;  in-  \ 
jperge  dein  ,  mqltis  partitis  vicibus  ,  portiunculam  j 
T^fervatam  granulari  non  fulphuratam  ,  interim ,  dum  j 
liquefcit ,  move  fepius  baculo  ligneo  3  perfi flat  tam- 
diu  in  fufione,  donec  particulae  fugaci  fplendore  mi¬ 
cantes  in  ili  perne:  e  apparent:  quod  indicat,  tantum  j 
Sulphuris  jam  die  diffipatum  ,  ut  granula  Argenti  i 
puri ,  in  fuperficie  nata  ,  praecipitari  ,  Reguloque  ! 
conjungi  incipiant:  igitur  effunde  3  &  esetera  fac  ut  i 

Argentum  fulphuratum  facilius 

de-  * 
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ift 

depuratur  ,  quam  priori  ;  fed  diutius  longe  durat  , 
Aurumque  in  majoribus  Regulis  diftributum  redit*. 
Quin  quotiefcunque  periculum  feci  ,  altera  vice  con¬ 
centrationem  tentare  debui  (No.  p.  adiit*.):  Argen* 
ti  quoque  paullo  majorem  jafturam  feci.  Ita  ut 
quilibet  modus  fua  commoda  &  incommoda  habeat. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Hic  procedendi  modus  folumraodo  in  uftirn 
vocatur,  ubi  magna  Argenti  copia  ,  cui  parum  Au¬ 
ri  admiftum  eft  ,  proflat ,  nec  licet  determinare  mi¬ 
nimum  quantum  Auri  ,  quod  impenfas  operamque 
compenfet.  Ubi  tamen  carbones  vili  pretio  ,  Ar¬ 
genti  auriferi  uberior  copia ,  &  commodus  apparatus  # 
prodat, unum  vel  alterum  granum  (P.l.§.  525.) ,  vel 
Nummulus  ( §.  323.),  haud  inutiliter  fecernitur. 

2.  Solutio  Argenti  per  Sulphur  in  vafe  daufb 
perficitur:  alias  immanis  Sulphuris  quantitas  diffipa- 
tur,  antequam  folutio  ad  intima  granulorum  fe  ex¬ 
tendens  procedat ;  mii  id  per  aliud  corpus ,  uti  in 
fine  hujus  Proc.  Methodo  prima  per  Reguiinam  Am- 
limonii  fubftantiam  ,  fixatum  fit  ,  quod  tamen  Sul¬ 
phuris  in  Argentum  aftionem  non  impediat.  Verum 
hoc  medium  in  ufum  vocare  non  licet  ,  nifi  pecu¬ 
liares  circumftantiae,  uti  hic,  id  expofhilent  5  fci  licet 
deficiens  Apparatus  ,  ut  Aurum  ,  jam  in  pauco  Ar¬ 
gento  concentratum ,  ad  puritatem  defideratam  redi¬ 
gatur.  Non  enim  impenfas  compenfaret,  fi  hoc  mo¬ 
do  ,  ut  quidam  Auftores  prgepoftere  praefcribunt  9 
perparum  Auri  per  ingentem  Argenti  molem  extern- 

K  4  funi 
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fum  colligere  velis;  tum  quia  difficilis  eft  Metalli  pre- 
tiofi  depuratio  a  jRegulmse  Antimonii  partis  magna 
quantitate  admifta,  quacum  una  Argenti  haud  parum 
perit; tum  etiam ob  addendorum  reliquorum  pretium. 
Confer,  Pro c.  XXXil.  XXXIIL 

t.. 

Quo  granula  funt  tenuiora  ,  eo  facilius  perfefte 
a  Sulphure  penetrantur:  fi  hoc  feliciter  perficis,  Au¬ 
rum  in  exiguam  Argenti  molem  eoneentratur.  At» 
qui  hic  eft  finis  Procefius,  Si  negligis,  omne,  quod 
non  folatum  eft  a  Sulphure,  Argentum  fundum 
petit :  unde  tam  vafti  evadunt  Reguli ,  ut  faepe  eun¬ 
dem  ProcdTum  repeti  exigant,  antequam  penitiorem 
Auri  depurationem  utiliter  admittant. 

5.  Fluxus  vel  aliud  quodeunque  ,  quod  adhibe¬ 
tur,  praecipitans  ,  quantum  licet,  aequabiliter  infper- 
gatur  liquefactae  Mifturae  :  id  enim  nifi  ohfervetur, 
fed  Fluxus  in  unum  fuperficiei  locum  coacervetur  * 
Plumbum  granulatum  ,  quod  Fluxum  ingreditur  „ 

'  ex  eo  liquefeente  iiico  fele  fundum  verfus  fubducit, 
$c  in  Mlfturam  defeendens  Argentum  praecipitat’, 
quod  ex  illa  modo  columna  ,  per  quam  Plumbum 
defetndit ,  Aurum  fecum  ducit,  reliquum  vero,  quod 
fid  latus  haeret  ,  praeterlabens  relinquit  in  Miftura. 
Eandem  quoque  ob  rationem  facienda  eft  Fluxus,  ope 
Hami  ferrei ,  in  Miftune  foperficie  coagitatio.  Itidem 
Salia  ,  Lithargyrium  ,  Ferrum  ,  6c  Cuprum  ,  prae¬ 
cipitationem  Sulphur  abfbrbendo  perficiunt;  fed  tar¬ 
dius  &  aequabilius,  quam  Plumbum  •  &c  quidem  duo 
pofteriora  adhuc  efficacius ,  quae  fimul  etiam  impediunt, 
quo  minus  Argentum  in  Fluxum  abripiatur  (conf. 
groc,  XXL),  Salia  imprimis  Fluxum  reddunt  Au¬ 
xilio- 
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Kiliorem ,  atque  omnia  fimul  ,  Argento  fulphurato  in¬ 
cumbentia  ,  Sulphuris  rapacitatem  coercent,  ne  Ar¬ 
gentum  in  fublime  rapi  queat.  A  deoque  ,  ope  hujus 
Fluxus,  rite  adhibiti,  Aurum  concomitante  pauciore 
Argento  exadfcius  ex  Miftura  fecernitur  ,  quam  abs¬ 
que  illo  per  folum  Plumbum,  Ferrum,  aut  Cuprum 
perfici  potefi:.  Simul  quoque  patet ,  unum  alterum- 
ve  Fluxus  ingrediens  abefie  polle  ,  nili  praefto  fit. 
Sic  per  folam  Ferri  Batituram  cum  Lithargyrio  & 
Fluxu  Nigro  ,  fucceffivc  infperfo,  res  abfolvi  potefi: : 
quem  Fluxum  tum  praefertim  adhibere  conducit,  fi 
Argentum  a  Cupro  liberum  redire  defideras.  Prse 
ceteris  enim  Ferrum  &  Plumbum  io  tali  Praecipi¬ 
tatione  adefle  prsefht.  Alii  fola  Limatura  Martis 
utuntur,  quin  etiam  fine  omni  alio  Metallo  addito 
Praecipitationem  perficiunt.  Ideo  autem  plures  mo¬ 
dos  ddcripfi  ,  ut  natura  hujus  Procellas  eo  melius 
intelligatur, quorum,  pro  circurnfiantiarum  diverfita- 
te  5  commodior  eligatur. 

4.  Hac  ratione,  fi  quid  Auri  in  Mifturam  Sulphu¬ 
ratam  (Proc. XXXII.)  una  cum  Argento  abierit, ex 
ea  iterum  praecipitari  potefi:  :  neque  inter  hunc  prae¬ 
cedentem  &  penultimum  Proceflum  eflcntialis  eft 
differentia  ,  nili  quod  heic  Auxi  praecipitationi  per 
Argentum  ,  in  prioribus  vero  per  Regulum  Anti- 
monii  fuccurratur  ,  Se  fi  rite  fcis  procedere  ,  vix 
decima  pars  grani  in  Argenti  Marea  refiat  Auri. 
Nota:  Quando  in  hoc  Procella  vafis  fplenfibus  ute¬ 
ris,  praecipitantia  ne  ingrediantur  Sales  illi,  qui  hasc 
vafa  corrodunt  (P.  I.  §  2,39.). 

f.  Ex  Miltura  lulphurea  reliquum  Argentum  prae* 

K  5*  ci- 
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dpitatur  fecundum  ( Proc.  XXI. ) .  Praecipitatio  ift- 
haec  ad  minimam  Argenti  quantitatem  perficitur,  fi 
primo  per  folum  Plumbum ,  dein  per  Ferrum  5  ab- 
folvitur :  tum  enim  ipfum  Plumbum  iterum  ex  Mi- 
llura  excutitur ,  6e  omne  prorfus  fecum  ducit  Ar¬ 
gentum  :  id  quod  per  folum  Ferrum  neutiquam 
tam  exa£te  procedit .  Id  ipfum  in  Cineritio  majori 
per  paucum  Plumbum  perfici  peteft ;  nam  Miftura 
haec  nihil  aliud  eft  ,  quam  Argentum  cum  Sulphure 
folutum;hinc  cum  Minera  Argenti  Vitrea  fiu-xiliflima 
ac  ditifiima  comparanda  (  P.  I.  §.  4 36. )  utpote  cu¬ 
jus  omnes  doces  habet,  nifi,  quod  fecundum  primum 
modum  parum  Cupri  Sc  Plumbi  in  ea  fit, 

6.  Ne  hanc  Praecipitationem  praeter  ncceffitatem 
cum  deaurato  Argento  inftituas  !  fepe  enim  aurea 
crufta  fine  impenfis  tolli  poteft,  radendo,  limando, 
tornando,  prout  videlicet  figura  iitud  concedit.  An¬ 
tequam  vero  talis  labor  fufeipitur,  denudetur  fu  per¬ 
ficies  Argenti  quibusdam  in  loculis  ab  aurea  crufta  j 
&  de  ipfo  Argento  fpecimen  tollatur,  in  Aqua  For¬ 
ti  feparetur  ,  ut  fcias ,  an  in  Argento  ipfo  Aurum 
lateat.  Si  tantum  in  eo  continetur,  ut  praecipita¬ 
tione  dignum  fit,  deaurationem  tollere  defifte ;  quo¬ 
niam  per  praecipitationem  £c  iftud  quoque  obtinetur 
«Aurum:  fi  vero  praecipitationem  non  meretur,  per¬ 
ge  artificio  Mechanico  folam  feparare  cruftam.  At 
Mechanica  haec  dicenda  feparatio  tum  non  procedit, 
ubi  fuperficies  fubtilibus  profundisque  crepidinibus 
intercepta,  vel  tota  moles  in  tenuitatem  multum  ex- 
tenfa  eft  ;  ut  in  filis  deauratis.  De  cupreis  utenfilF 
bus  crufta  aurea  tollitur  optime ,  fi  ad  ignem  can- 

defcat* 
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defcant,  dein  in  aqua  extinguantur:  hoc  fi  aliquoties 
repetitur  5 omnis  crufta  fquammularum  forma  decidit s 
&  per  Plumbum  aut  Antimonium  ulterius  a  combu* 
ftis  Cupri  lcoriolis  dein  fecernitur  Aurum. 

PROCESSUS  XXXV. 

Auri  Fulminantis  de  Salibus  Separatio « 

APPARATUS, 

♦ 

Florum  Sulphuris  partibus  duabus  adde,  dum  in 
Mortario  teruntur,  Auri  Fulminantis,  partitis  vicibus, 
partem  unam  :  immitte  pulverem  in  Crucibulum^ 
qC  lemflimo  igni,  qui  modo  fufficit ,  ut  Sulphur  li* 
quefeat,  expone  :  refolvetur  Sulphur  pro  parte  in 
furnum  ,  denique  accendetur  :  quando  flamma  eva-** 
nuit ,  auge  ignem  ,  ut  vas  candefcat  :  quando  nul¬ 
lum  amplius  fumum  Sulphur  redolentem  percipis  , 
adde  Boracis  antea  liquefacti  ,  8c  Fellis  Vitri  ,  ali¬ 
quid  ,  &  magno  igne  omnia  fqnde  :  habebis  Regu* 
lum  Auri  in  fundo. 

Liquor  Alcali  fixi,  ficuti  Sc  Oleum  Vitrioli,  lar* 
giter  Auro  Fulminanti  affufum,  huniiditate  per  in* 
fpifTationem  didlpata  ,  concedunt  etiam  redudtionem 
fieri  ,  fi  cum  pinguibus  dein  mixtum ,  parcis  &  par¬ 
titis  vicibqs  ,  Crucibulo  ad  ignem  candenti  ingeri* 
tur. 


USU$ 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

I.  Aurum,  Aqua  Regis,  Sal  alcali  fixum  calore 
accedente  non  fulminant  ;  neque  bina  ex  hifice  con- 
jim&a  ;  nifi  quod  Alcali  fixum  cum  Acido  Salis  ma¬ 
rini  leviter  crepitet,  Nitrum  inflammahilium  con- 
fumtionem  ad  ignem,  cum  magna  violentia,  accele¬ 
ret.  Sed  omnia  tria  ,  fimul  Solutione  8c  Praecipi¬ 
tatione  unita  ,  praeter  omnem  expe&ationem  produ¬ 
cunt  hoc  phaenomenon.  Nulla  ha£lenus  ratione  cx- 
Tbcari  hic  eventus  potuit:  nam  qui  Nitro  regenera¬ 
to  caufam  attribuunt,  non  confiderant.  Nitrum  ful¬ 
minationem  non  producere,  nifi  accedente  phlogifto  9 
Ik  majore  calore  ,  quarn  quo  Aurum  Fulminans  e- 
get:  atqui  phlogifton  fufficiens  in  puriffimo  Sale  al¬ 
cali  no,  fixo,  non  adeft :  nec  ambo  fola  fibi  jurnfta  de¬ 
tonant.  Qui  vero  fibi  fingunt  ex  Auro  iftud  phlogifton 
Nitro  accedere,  haud  melius  rem  tangunt  :  tum  e- 
nim  Auri  mixtio  fol veretur  :  huic  vero  contradicit , 
quod  Aurum  perfe£fcum  fubtiliflimi  pulveris  forma 
iterum  prodeat ,  fi  minimis  portiunculis  haec  Fulmi¬ 
natio  ,  fub  magna  Campana  vitrea  ,  fupra  nitidam 
perficitur  fuperficiem.  Salis  communis  decrepit,atio 
rem  non  melius  dilucidat :  quanquam  enim  haec  cum 
Auri  fulminatione  utcunque,  excepta  violentia,  con¬ 
veniat  >  attamen  obftat  praecipitatio  Auri  Fulminan¬ 
tis  per  Alcali  volatile  ,  qua  Sal  communis  crepitans 
non  regeneratur  :  iftud  Ammoniacale  vero  ,  quod 
ex  Acido  Salis  communis ,  £c  Alcali  volatili  3  pro- 
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.dit ,  cum  Nitro  quidem  denotat  \  fed  fi  hoc  habetur 
pro  caufa ,  repugnat  iterum  prius  experimentum  % 
quo  Aurum  Fulminans  ejusdem  penitus  effe&us  per 
Alcali  fixum  fuit  produdlum.  Nec  decrepitantium 
vel  detonantium  Salium  in  denfo  Aun  corpore  in- 
clufio  violentiam  fulminationis  efficit  :  fi  enim  Au¬ 
rum  Fulminans  diu  in  Aqua  coquitur,  immanis  ifla 
vis  perit ,  Sc  Salia  pro  maxima  parte  ablui  poliunt : 
quod  nunquam  fieri  poffet,  fi  in  Auri  particulis,  tan- 
quam  vafis  coercentibus  ,  eflent  inclufa.  Manet  ergo 
totius  hujus  rei  explicatio  ex  puteo  Democriti  adhuc 
eruenda. 

Caeteroquin  monitus  fis,  ne  cum  hoc  horrendo 
corpore  temere  quid  fufeipias,  quippe  quod  leni  asftui 
expolitum  ,  aut  modo  rapidius  trituratum  ,  perni- 
ciofa  fulminatione  aliquem  in  vitae  diferimen  conji¬ 
cit  :  quod  nuperrime  triffis  confirmavit  eventus. 


i 


PROCESSUS  XXXVI. 


Auri  &  Argenti  a  Quisquiliis  Separatio . 

In  variis  Procefiibus  prsec.  abfolvendis,  non  licet 
evitare  ,  quin  aliquid  Auri  &  Argenti  partim  vafis 
adhaereat ,  partim  cineribus ,  aiiisque  fordibus  fele 
immifccat ;  quibus  fenfini  a  laborum  multitudine  ag¬ 
gregatis  ,  pretiofi  Metalli  quantitatis  demum  infigni^ 
feparatio  facienda  reflat ,  diverfis  modis  obtinenda  9 
prout  videlicet  adlociata  differunt ,  vel  etiam  pro  di* 
verfa  ratione ,  qua  Metallum  iisdem  eff  permixtum : 
unde  alia  atque  ajia  Operatio  commodior  exigitur. 
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APPARATUS. 

i .  Si  molcculae  Auri  &  Argenti  folidiores ,  levif- 
fimis  cineribus  aut  pulvifculis  interfperfis  funt,fim- 
plici  Elutriatione  (Proc.  XVIII.  N°*  2.  feq.)  earum 
fiat  feparano.  Lapilli  cum  iisdem  remanentes  grof- 
fiores,  non  abluendi,  manu  feparentur ,  rejiciantur. 

z.  Ubi  moleculae  iftorum  Metallorum  majufeulas 
fubtilioribus  ,  at  fimul  fpecifice  gravioribus ,  hetero* 
geneis  funt  permiftae,  fecretio  fiat  per  Cribrum  an- 
guitum  ,quod  pofterioribus  tranfitum  concedat,  prio¬ 
res  detineat,  quibufcum,  fi  lapilli  remaneant,  hi  coU 
le£li  abjiciantur. 

3.  Quod  fi  vero  particulae  metallicas  fubtiliores  in 
ejusmodi  fordibus  continentur  ,  quas  feparationem 
No,  1  &  z.  non  admittunt ;  oportet  eas  vel  Amal- 
garaatiodc  (Proc.  XXII.)  per  Mercurium  extrahe- 
fc .  Hxc  Amalgamatio ,  fi  earum  magna  eft  moles, 
cortimodiffime  in  Molendina  (Proc.  cit.inUfiNo*  3.) 
perficitur. 

Heterogenea  talia,  fi  Auri  8c  Argenti  mtiltum  in 
fe  continent  ,  facileque  vitrefcunt,  loco  Amalgania» 
tioiiis,  mifceantur  cum  Lithargyrio,  6c  in  Crucibulo 
cum  eodem  coliiquefcant  %  deinceps  aliquid  Fluxus 
2\ligri,  partitis  vicibus,  fuperinfpergatur  :  reducetur 
&  praecipitabitur  Plumbum  ,  una  cum  Auro  &  Ar* 
gento  :  dem  eftundatur  in  Conum  fuforium ,  Regu* 
lus  Cineriuo  imponatur  ,  fcoria  fuperfies  ulterius 
in  Plumbum  reducatur ,  in  quo  plerumque  pauxil¬ 
lum  Auri  &  Argenti  latere  folet  3  igitur  fervetur  f 

do- 
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donec  hxc  Metalla  in  Cineritio  per  Plumbum  pur¬ 
ganda  pnefto  funt  :  fic  utiliter  uno  eedemque  ne¬ 
gotio  pauxilli  illius  a  Plumbo  fit  feparatio. 

4.  Crucibula  vitiata,  Teftae  quorumcunque  vafo- 
rum  terreorum ,  Lapidesque  &c.  qui  pro  Pedi  (lallis 
vaforum  infervierc  ,  ex  quibus  fiffis  Aurum  8c  Ar¬ 
gentum  forte  fuit  effufum  ,  fi  de  Metallis  jam  di  diis 
aliquid  externe  iisdem  adhaeret ,  candefca-nt ,  efein 
Plumbo,  in  Cineritio  vel  repanda  Patella  ebullien¬ 
ti  ,  immergantur  :  fic  abluetur  Aurum  &  Argentum 
omne;  quod,  confumto  in  Cineritio  Plumbo,  purum 
rurfus  habetur. 

p.  Verum  fi  Aurum  &  Argentum  fupelledlilem 
terream  altius  penetravit»  ablutio  per  Plumbum  N^- 
4.  locum  non  invenit,  fed  cudone  comminui ,  &  ma¬ 
jora  Metalli  fruftula  cribro  fecerni  debent  :  pulvis 
trajedfcus,  fi  Metalli  notabilis  quantitas  ineft,  in  Mo¬ 
lendina  Amaigamatoria  (1.  c. )  eodem  privetur. 

B  E 

PLUMBO. 

PROCESSUS  XXXVII. 

Plumbum  ex  Miner  a  fluxili  Reducere  A?  Praei* 
fit  are  (P.I.  §.  fio  .feq<). 

APPARATUS. 

jl  [Tunde  Mineranj  in  groffiorem  pulverem  ,  ut 

crafc 
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craffioris  Sabuli  granula  asquet :  de  boc  pulvere  pon¬ 
dera  duos  Centenarios  Docimafticos  3  Se  Patellas  com¬ 
mitte^  quam  prius  Rubrica  fabrili,  vel  Capite  mor¬ 
tuo  Vitrioli  edulcorato  interius  perfricare  convenit  j 
quo  cavetur,  ne  Minera  fub  Uftulatione  tam  facile 
ejusdem  fupcrficiei  adhaereat :  nec  metuas ,  ne  inde  in¬ 
quinetur  Minera.  Vid*  infra  in  Ufu  N°.  i.  ad  finem. 
Patellae  huic  aliam  inverfam,vel  Operculum,  fuper- 
impone,  probe  adaptatum;  fit  vero  Minera  commi¬ 
nuta,  tam  late  in  Patella  extenfa,  ac  fieri  potefl:  Sc 
dein  fub  Fornice  primo  igne  leniore,  fenfim  au£to, 
donec  tandem  rubefa£tioni  proximum  fit  vas  ,  uftu- 
la  :  relinque  fic  per  aliquot  minuta  :  pofiea  Oper¬ 
culum  aufer  :  fic  intra  breve  tempus ,  fcilicet  ho¬ 
ram  unam  vel  alteram  ,  nigricans  Minerae  color  mu¬ 
tatur  in  cinereo  -  flavefcentem :  quod  fignum  effi,  Sul¬ 
phur  laltem  pro  maxima  parte  efie  diffipatum. 

2.  Uftulatam  Mineram  tere  fupra  Laminam  fer¬ 
ream  in  polhnem  fubtilem  ,  adde  Fluxus  Nigri 
(P.L§.  188.  )  duplum  ,  Limaturae  Martis  non  ru- 
biginofce ,  .  Fellis  Vitri  (l.c.  §.  160.)  ana  Cente¬ 
narium  dimidium.  Contere  omnia  ,  ut  exafte  per- 
niifceantur,  Sc  ilico  committe  Crucibulo  vel  Catino 
(P.  I.  T  ab.  Ii  Fig.  f.  6.  io. )  ,  ad  minimum  triplo 
capaciori  ;  obtege  dein  Sale  communi  ad  quatuor 
pollicum  'altitudinem ,  digitoque  comprime.  Crucibu- 
lum  claude  Operculo  ,  vel  alio  minore  Crucibulo 
invcrfo  ,  cujus  margo  ab  inferiori  Crucibulo  recipi 
poteft :  commiffuras  luto  ignem  ferente  obtura,  dein 
exficca  mediocri  calore.  Sint  autem  Salia  ficciflima» 
nec  cunctatione  permittatur,  ut  deliquefcant. 
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Colloca  Crucibulum  in  Forno  anemio  (P.  Ij 
§.  £7f.  )*  &  tantum  carbonum  ingere,  ut  aliquot 
pollicum  altitudine  iit  obrutum  :  ignem  rege ,  ut 
primo  vas  leviter  rubefcat.  Audies  mox  Salem  com¬ 
munem  decrepitare  :  quo  fadlo  percipies  fibilum  le¬ 
nem  :  quamdiu  hunc  percipis ,  perfifle  illo  ignis  gra¬ 
du,  donec  penitus  cdTet.  Erit  tunc  tantum  pabuli 
ignis  recentis  fuppeditandum  ,  quantum  necefle  ju- 
dicaSjUt  Operatio  prorfus  cum  eodem  abfolvi  queat ; 
fubitoque  augendus  ignis,  ut  omnia  liquefiant:  quod 
intra  quadrantem  hora:  mediocri  igne  fuforio  perfi¬ 
ci  poteir.  Si  forte  iibilus  audio  igne  rurfus  ori¬ 
tur  ,  multumque  augetur  ,  ocyffime  claudatur  Fur¬ 
nus  undique;  aut  materia  fpumefcens  per  Lutura 
fefe  penetrat,  atque  effunditor;  haud  raro  Crucibuli 
Operculum  a  rarefeente  materie  rejicitur.  Hoc  pri¬ 
mis  quinque  vel  fex  minutis  poft  audlum  ignem 
metuendum  ,  nec  prius  iterum  intendor  reddendus 
eft  ignis,  donec  materies  quiefiat,  Fumus  copiofus, 
gryfeus  ,  denfa  ,  flava  ,  fumo  ia  flamma  ,  una  cum 
leni  ebullitionis  fono  conjun&a,  indicant,  materiem 
de  vafi  e  fle  effufam  ;  dum  vel  ora  tranfeenderit  in 
fp urnam  extenfa  :  quod  ab  intero pefti ve  audio  igne 
jn  initio  ,  femper  vero  ab  illapfu  prunularum  oriri 
potefi:  vei  etiam  per  fifiuxn  aut  erofiim  vas  fefe  iub- 
duxit.  Erit  hinc  deperdita  Operatio  ,  vafa  cum 
contentis  rejicienda. 

4.  Peradla  Praecipitatione  ,  quam  ex  quiete  mate¬ 
riei,  luculentaque  clara  flamma  dijudicas , exime  Cru¬ 
cibulum  ,  dc  repone  fupra  pavimentum  Foci  liccifE» 
mum :  Malleo  id  aliqupties  percute ,  ut  Plumbum  9 
Pars  11«  L  m 
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in  vafis  fundo  granulatim  forte  difperfura ,  in  unum 
folidum  confluat  Regulum.  Sponte  frigefa£h>  &  fra- 
ftoCrucibuIo,  invenies  Regulum,  qui  ponderatus 
indicabit,  quantum  Plumbi  Fufores  ex  Minera  pote¬ 
runt  obtinere.  Sed  Argentum  ,  fi  forte  ineft ,  bac 
ratione  una  cum  Plumbo  praecipitatur ,  per  Cupella- 
tionem  demum  detegendum. 

p .  Signum  feliciter  peraft  te  Operationis  eft ,  fi  Sco¬ 
riae  quiete  in  vafe  fubfederunt ,  nec  fpumdeentes, 
ram  vafis  tranfeuntes*  per  Lutum  fe  pro  parte  fu  In¬ 
duxerunt  :  tum  fi  nulla:  moleculae  Plumbi  in  toto 
vafe  appareant  ,  fed  omnes  in  folidum  ,  non  valde 
fplendentem  ,  ccerulefcentem ,  aggregatae  fint  Regu¬ 
lum,  tenacem,  du&ilem:  dein  fi  Scorias  fint  duras  , 
nigrae ,  folidse ,  mfi  quod  in  medio  ,  ubi  cum  Sale 
communi  contiguae  funt ,  quadam  cavernulae  con- 
fpicuae  efie  (oleant :  Sal  enim  non  cum  Fluxu  fele 
irfifcet  ,  fed  feparatus  ,  nigrore  tamen  infectus ,  fu- 
pernatat.  Ignem  gradu  vel  duratione  deficientem  » 
hinc  Plumbum  non  fufficienter  ex  fcoriis  praecipita¬ 
tum  fuuTe,  indicat  Scoria  mollior,  levior  >  pulve¬ 
rulenta,  fpatiutn  haud  multo  minus  occupans,  quam 
fpecies  ingeftse;  Regulus  dein  fcaber,  eminentiis  pro¬ 
tuberantibus  confpicuus ,  quin  etiam  nigricans  ejus 
fplendor  Galenas  fimibs  ;  tandem  &  Granula  Plumbi 
intra  fcoriam,  proferri m  inferiora  verfus,  haerentes: 
adeoque  Operatio  erit  repetenda.  Hoc  pofterius  non- 
nutlquam  accidit ,  fi  Crucibulum  adhuc  candelcens 
fu  bito  in  aqua  extinguitur ,  aut  in  locum  humidum 
reponitur.  Nimis  magnus  ,  vel  jufto  diutius  conti¬ 
nuatus  ignis  cognofckur  ex  Reguli  Argenteo  fplen* 

dore . 
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do  re  externo  ;  tum  fi  Scoriae  8c  fundus  vafis  ,  ubi 
cum  Regulo  contigua  fuere  $  fquammula  alba,  niti¬ 
da  ,  obdudta  apparent.  Pejus  adhuc  procellit  Opera¬ 
tio  ,  fi  Regulus  cavernofus  5  6c  cavernulae  fi  militer 
interius  fplendentes  confpiciuntur  ,  coloribus  Iridis 
leviter  interlucentibus  ,  Plumbum  quoque  pro  par** 
te,  in  lcorias  rurfus  exuftum,  fundum  vafis  penetra¬ 
vit. 

Aliter* 

In  Foco  fabrili,  Folle  duplicato  inftru&o  (P.  T. 
$.  296.  &  Tab.  V.  Fig.  i.),  haec  quoque  Opera¬ 
tio  perfici  poteft  ,  eo  in  cafu  ,  ubi  Furnus  anemius 
deficit.  Reponitur  nempe  vas  Minera  Sc  Fluxu  one¬ 
ratum  >  in  diflantia  trium  pollicum  direfte  ante  Co¬ 
num  fpirantem,  ea  quidem  lege,  ut  triangularis  Cru- 
cibuii  angulus  quidam  eum  refpiciat ,  quo  fifiurae 
caventur  $  Pediflallum  quoque  digiti  transverfi  alti¬ 
tudine  fitfuppofitum;  circumponantur  lapides  $  ob¬ 
ruatur  tunc  mediocris  magnitudinis  carbonibus  ,  per 
prunas  fuperinje&as  accendendis  ;  ignis  fic  lente  9 
quiefcente  interim  Folle ,  ad  fundum  usque  profer- 
pat;  per  horae  quadrantem  obfcure  rubefeat  vas,  do¬ 
nec  figna  augendi  ignis  No.  3.  fefe  offerant.  Tunc 
demum  incipe  parum  movere  Follem,  fubinde  rurfus 
quiefeendo  ,  quafi  per  fubfultus,  ut  fic  fenfim  au* 
geatur  ignis  ;  doocc  non  amplius  metus  fit  ,  ne  ma¬ 
teria  effundatur  :  denique  recentes  carbones  fupple , 
&  mediocri  igne  fuforio  liquefa£tionem  abfolve,  in- 
I  terim  fubinde  modefte  ope  Forcipis  agita  prunas  8 
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ne  ullibi  ,  praecipue  verfus  Conum  fpirantem,  defi¬ 
ciant  :  unde  fieret  ,  ut  frigidus  flatus ,  Crucibuluns 
feriens ,  fi  {furas  in  co  ageret  :  neque  tamen  flatus 
intercipiatur.  Caeteroquin  prius  monita  funt  obfer- 
vanda. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

I.  Ut  Plumbum  ex  Minera  fua  obtineatur,  re¬ 
quiritur  primo  heterogeneorum  feparatio  ,  quae  effi¬ 
ciunt  ,  ut  Plumbum  in  (latu  Minene  appareat :  ta¬ 
le  eft  Sulphur  minerale,  quod  in  omni  Minera  Plum¬ 
bi  vulgari  fatis  magnam  partem  conftituit.  Id  vera 
diffipan  potefl  Uflulatione  (vid.  P.  I.  §.  fif. ).  Et 
quoniam  haec  Minera  crepitat  ,  in  initio  uffulationis 
vafculum  fit  tedhim  oportet  .  Nunquam  tamen  vas 
candefcat ,  fed  obfcure  modo  rubefcat  :  haec  enim 
Minera  facile  lentefcit ,  &  vas  arrodendo  huic  adeo 
adhaeret ,  ut  absque  jaclura  auferri  non  poffit.  Con¬ 
ducit  autem,  ut  plura  vafa  cum  Mineris  uflulandis, 
fi  plures  adfunt  explorandae,  fimul  uftulentur ,  quo 
labori,  tempori,  6c  carbonibus  parcatur,  id  Sulphur 
quoque ,  absque  uflulatione  ,  per  Limaturam  Mar¬ 
tis,  dum  fluit  ad  ignem  ,  feparari  potefl:  :  fed  quo¬ 
niam  quaedam  Plumbi  Minerae  femsmetallica  ,  prae¬ 
cipue  Antimoniali ,  fubltantia  ,  itidem  per  Ferrum  j 
a  Plumbo  fecernenda,  funt  flipatae ,  potius  condu-  S 
cit  ,  ut  praecedat  Uflolatio.  Nam  Ferrum  ,  prae- 
fente  Sulphure  minerali,  in  Semimetallum  non  agit  *  j 
fed  cum  illo  fplo  fefe  unit  :  id  quod  Fufio  Ferri  i 
cum  Antimomo  crudo  docet ,  ubi  Ferrum  Sulphur  fi 

abforij 
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abforbet ,  Regulinam  vero  fubftantiam  ad  fundum 
fefe  fubducere  patitur.  Inanis  prorfus  eft  eorum 
metus ,  qui  putant  ,  per  Ferrum  additum  Plumbum 
adulterari  :  nulla  enim  methodo  cognita  ulla  Ferri 
particula  cum  Plumbo  in  forma  metallica  confti- 
ruta  perflftit ,  fed  refpuitur  penitus.  Vid.  P.  I, 

§•  fp. 

Neque  refradaria  Ferri  indoles  refpicienda  •>  quo¬ 
niam  cum  illis,  quae  debet;  abforbere,  fere  aeque  ci¬ 
to  fluit  ,  ac  Fluxus  additus:  8c,  quanquam  non  li- 
quefceret  ,  Plumbum  tamen  praecipitare  potefl*  j 
quippe  quod  in  hoc  cafu  in  Ferri  mterilitiis  non 
h  teret. 

z.  Quoniam  autem  fub  Uftulatione  phlogifton 
de  Minera  difflatur ,  remanet  materia  ,  fblo  igne  in 
Vitrum  abitura  :  hinc  requiritur  additamentum,  phlo¬ 
gifton  purum  fu  ppcd  itans  ,  quale  eft  Fluxus  Niger 
(P.  I.  §.  ni.  1 88. ) .  Huic  Fel  Vitri  fuperaddi- 
tur  ,  quod  Fluxum  Nigrum,  refpedu  Plumbi,  fatis 
refradarium,  citius  ad  liquefedionem  deducat :  id  e« 
nim  fluit,  (imulae  modo  leviter  rubefeit.  Nevero 
phlogifton  facile  diffipetur ,  vas  eft  claudendum  : 
experientia  enim  docet ,  in  vafe  bene  claufo  carbo¬ 
nem  ,  qualis  eft  Fluxus  Niger,  inflammabili  parte, 
ob  impeditam  aeris  adionem ,  fpolian  vix  pofie :  cui 
fini  Sal  commune  fupernatans  quoque  infervit ,  im¬ 
mediatum  commercium  cum  aere  externo  utcunque 
praecludens:  praeterea  illapfus  prunarum ,  Fluxum  in 
concitatam  ebullitionem  .conjiciens ,  hoc  modo  coer¬ 
cetur.  Quidam  in  amplifflma  Patella  vitrificatoria  , 
fub  Fornice  Docimaftico,  Plumbum  ex  Mineris  cum 

L  3  Flu- 
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Fluxu  ante  difto  praecipitant  ;  fed  tunc  flarim ,  ac 
Fluxus  fpumefcens  definit  ebullitio  ,  Patella  eft  aufe¬ 
renda  ,  ut  frigeicat, 

Circa  ignis  regimen  nota  ,  quod  in  initio  ali* 
quamdiu  adhibeatur  moderatior  ;  quia  produ£ba  re- 
ducibilia  de  Plumbo  ,  dum  in  formam  metallicam 
per  phlogiflon  reducuntur  ,  admodum  fpumefcunt  ; 
quod  cernere  licet ,  fi  quiete  in  Telia,  fub  Fornice 
Docimallico  ,  fluenti  Lithargyrio  pauxillum  pulve- 
ris  carbonum  fuperadfunditur  ;  idque  a  minima  phlo- 
gifli  quantitate  admixta  accidit :  unde  raro  Lithargy* 
rium  funditur,  quin  fpumefcens  cum  fibilo  ebulliar. 
Hinc  fi  nimis  cito  augetur  ignis ,  Minera  calci  nata  , 
carbonacco  falino  Fluxu  accurate  permixta  ,  in  fpu- 
mam  attollitur,  per  Lutum  fefe  penetrat,  &  fic  Plum¬ 
bum  granulatim ,  pro  magna  parte  ,  vel  extra  vas , 
vel  ad  ejus  cavitatem,  quae  Fluxu  fuperior  eft,  fefe 
applicans  f  difpergitur.  Pnecavetur  hoc  ,  fi  ignis 
haud  major  tamdiu  alitur,  donec  Redudiio  facia  fue¬ 
rit:  cujus  indicium  eft  ,  fi  llrepens  ebullitio,  qux  i 
fub  redu6tione  oritur  ,  ceflat  5  modo  ne  ifta  humi- 
ditatem  Fluxus  pro  caufa  habeat.  Quoniam  autem 
h^c  Redii 61  io  longe  mitiore  abfolvitur  igne  ,  quam 
quo  opus  eft  ,  ut  Fluxus  ipfe  liquefcat  •  ebulliens  i 
materia  ab  hoc  folido  interim  per  fi  flente  coercetur  ,  > 
ne  adeo  fefe  expandere  poflit.  Facta  igitur  redu-  » 
flione  demum  igne  magno  s  fiioito  au61o ,  omnia  i 
Funduntur  ;  ut  Plumbum  granulatim  in  Fluxu 
haerens  fefe  praecipitare  queat.  Ignis  tamen  nimis 
vehemens  plus  nocet,  quam  juftus  paullo  diutius  con¬ 
tinuatus.  Hinc  Focus  aneamus  absque  Folle ,  Fo«  > 

ce  ! 
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eo  fabrili  cum  Folle,  ad  hunc  Proceffum  perficien¬ 
dum  praeferendus  ed,  quoniam  in  illo  accuratius  gu¬ 
bernari  poted  ignis.  Si  plures  Minerae,  fluxilitate 
non  multum  differentes ,  ftint  explorandas  :  plura 
vafa  fimul  in  Furnum  anendum  poliunt  reponi,  quse, 
ut  patiantur  eandem  vim  ignis  ,  grquidiftantia  effe  o- 
porret  a  femet  ipfis  ,  &C  a  Furni  pariete  :  fubinde 
tum  moveri  debent  pruna; ,  ut  interibilia  aequabiliter 
repleta  fint.  Melius  eft  paullo  diutius  vaia  in  igne 
relinquere,  quam  nimis  cito  eximere:  deficiente  enim 
igne  plus  detinetur  Plumbi  infeoriis,  quam  propor- 
tionato  exceffu  confumi  iterum  poted  :  hinc  nifi  fi- 
gna  immanis  excdlus  videantur,  haud  opus,  ut  Ope¬ 
ratio  repetatur:  fi  vero  ignem  defeciffe  videas,  fera- 
per  repetere  oportet.  Si  igitur  multitudo  laborum 
ia  concedit ,  prudenter  agis  ,  fi  de  eadem  Minera 
duo  triave  fpecimina,  in  diverfis  vafis  ,  eodem  igne 
fimul,  exploras:  tum  quando  fi gna  peractae  praecipi¬ 
tationis  apparere  incipiunt,  unum  vas  aufer ;  pod  a- 
hquot  minutorum  intervallum  alterum  ;  podea  de* 
nique  tertium.  Sic,  una  Operatione  finidre  proceden¬ 
te,  altera  redat  jam  peradta  ,  quae  optima  figna  ,  ma- 
ximumque  Regulum  odemans,  caxeris  proferatur. 
Hoc  in  omni  Operatione  ,  fi  circumdando  conce. 
dunt ,  obfervandum  ,  ubi  notabilia  vitia  difficulter 
evitari,  nec  nifi  peradto  labore  dignofei  poffunt. 

4.  Si  Scoria  plumbifera  falina  examinanda  ve¬ 
nit,  addatur  dimidia  Fluxus  portio  cum  pauxilla  Se¬ 
bi  \  reliqua  fiant ,  ut  prius.  Alio  vero  Scorias  ex? 
plorantur  ficuti  Minera. 

Minera  Plumbi  Viridis  &  Alba  (P.  I.  $.  424.  4*f.) 
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fine  Uftulatione  reducitur;  fed  prius  defcripto  FIu* 
lui  Pinguia  inflammabilia  fuperaddanrur. 

PROCESSUS  XXXVIII. 

Plumbum  ex  Mi  fler  a ,  refragar  ia  a  Pyritis  red¬ 
dita  5  Reducere  ac  Pr  det  fit  are. 

;  APPARATUS. 

1.  Minens  Centenarii  duo  uftulentur  ,  ut  (Proe, 
praec.  No.  i.)  9  ea  falcem  cum  differentia  ,  quod  a 
principio  usque  ad  finem  fortior  paullo  ignis  in- 
ftruendus  fit.  Pyrites,  praecipue  mere  ferreus ,  im¬ 
pedit,  quo  minus  facile  lentefcens  Minera  in  grumos 
majores  abeat,  vel  penitus  confluat.  Uftulatam  fri¬ 
ge  fadtam  Mineram  tunde  in  pollinein  fabriliorem  , 
6 i  uftulationem  fecunda,  quin  6e  tertia  vice  repete j 
donec  tandem ,  mediocriter  ab  igne  rubefeens  ,  nul¬ 
lum  Sulphur  amplius  redoleat. 

2.  Mifcc  uftulatam  cum  Fluxus  Nigri  Centenariis 
fex,  Fellis  Vim  duobus.  Csetera  fac,  ut  in  Procet' 
fu  praecedenti ,  nili  quod  major  paullo  in  fine,  diu- 
tiusque  continuatus ,  adhibendus  fit  ignis  ,  quam  fi 
Minera  excoquitur  fluxilis, 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Si  M  ineras  Plumbi  Pyritis  funt  fti  paras ,  ob  re- 
fraffcariam  indolem  ,  quae  partim  ab  ipia  Martiali  , 
parum  a  non  metallica  ,  pendet  Terra ,  plus  requi. 
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ritur  Salini,  Terras  iftas  ad  vitrefa&ionem  difponen- 
tis ,  Fluxus  ,  adeoque  paullo  diutius  validiusque 
continuatus  ignis  y  ut  Praecipitatio  Plumbi  fufficiens 
ex  iis  fieri  poifit, 

z.  Quoniam  omnis  Pyrites  Terram  Martialem  jam 
in  fe  continet ,  quce  dum  fimul  cum  Fluxu  redu¬ 
cente  infiammabili  funditur ,  in  formam  metalli¬ 
cam  reducitur  ;  hinc  Terra  ifta  idem  heic  prasftat, 
quod  per  Limaturam  Martis  (Proc.  prax.)  adhibitam 
efficiebatur,  hoc  eft,  apta  redditur,  quse  Plumbum 
ab  ibidem  memoratis  heterogeneis  purificare  poffit. 
Nec  obdat  ,  quod  ignis  gradus ,  qui  pro  Mmera 
Plumbi  excoquenda  adhibetur,  non  valeat,  ut  Fer¬ 
tum  ex  Minera  fua  in  Regulum  praecipitetur:  fufficit 
enim  ,  ut  modo  in  (latum  metallicum  redeat  :  id  , 
quod  mediocris  ignis  fuforius  ,  una  cum  phlogifto 
hic  prsefente,  efficit:  tum  enim  Ferrum  jam  aptum 
eft:  fini  ante  difto.  Notes  vero  ,  quod  Terra  Mar¬ 
tialis  phlogifto  carens  ,  quodlibet  Ferri  produ- 
61  uro ,  per  ignis  violentiam  phlogifto  orbatum,  haud 
seque  ac  Ferrum  in  ftatu  metallico,  par  fit  ad  Sul¬ 
phur,  Arfenicum,  Antimonium,  &:  fimilia,  abfor- 
benda  :  phlogifto  tamen  iterum  adjun6lo  priftinam 
virtutem  recuperat.  Quin  etiam  confideretur,  an  Py~ 
rires  Mi  neram  Plumbi  fufficiente  quantitate  conea? 
m itetur :  fi  fccus,  ejus  defe6lus  pauxillo  Limaturae 
Martis  eft  fu  p  plendus. 

3.  Sufficiens  Uftulatio  praemittatur  necefie  eft  : 
nam  Ferrum  in  Pyrite ,  Sulphure  jam  faturatum  f 
id  non  pneftat ,  uti  Ferrum  ( confer.  Proc.  prxe. 
in  Uf.  N°,  1.)  purum.  Praecipue  validior  requiritur 

L  y  Uftu- 
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Uftu latio  ,  fi  Pyritae  fune  Arfenicales :  nam  Arfeni- 
cum  longe  fixius  eff  ,  &:  magis  adhaeret  Mineris, 
quam  Sulphur;  imo  cum  Fluxu  Nigro  in  Regulum 
femimetallicum  abit  ,  qui  ,  cum  Plumbo  unitus , 
multum  ejus  quam  cidlTime  in  Vitrum  convertit 
( P.  1.  §.  .90. ) .  Et  cum  m  Pyrite  tali  admodum 
pirum  Ferri  iit;  hoc  non  valet  hunc  Arfenici  effe¬ 
ctum  impedire  :  quam  ©b  rem  in  hoc  calu  Limaturam 
Manis  addere  juvabit. 

4.  Plumbum,  quod  ex  tali  Minera  Pyritofa  obti¬ 
netur  ,  non  tam  purum  efle  folet  ,  ac  illud  ,  quod 
ex  puriore  prodit;  fed  nigricans,  minus  du&ile,  de¬ 
prehenditur.  Hujus  differentiae  caufa  eft  Cuprum 
quod  in  omni  Pyrite  fere  plus  minus  reconditur  , 
quodque  fimul  reducitur,  6c  cum  Plumbo  in  unum 
Regulum  colliquefcit  :  unde  id  lingulari  Eliquatio¬ 
ne  efl:  feparandum ,  de  qua  paullo  poft. 

PROCESSUS  XXXIX. 

Miner  £  Plumbi  de  Terris  Lapidibusque  Elutriat  io, 

APPARATUS. 

I.  Minerae  Plumbi  Elutriatio  eodem  modo  perfi. 
citur ,  ac  Minerse  Argenti  Proceff.  XVIII.  Sed  ca¬ 
veas,  ne  ingens  Mincrte  Pondus  te  decipiat :  fi  enim 
paullo  duriori  matrici  infita  fit,  crebriore  Piftilli  per- 
cuffu  fragilillima  Galena ,  ob  foliaceam  fuam  textu¬ 
ram,  in  fquammofum  pulverem  tenuiffimum  divelli¬ 
tur,  qui  aquse,  coerulei  pulveris  forma,  innatat;  re» 
liquae  encheirefes  Proc.  XVIII.  funt  traditas. 
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2.  Si  ab  Elutriationc  refidua  Minera  eft  purior  , 
excoquatur,  ut  in  Proc.  XXXVII.  Si  Pyrkofam 
Fernferam  deprehendis,  fac  uti  Proc.  XXXVIII. 

PROCESSUS  XL. 

Plumbum  ex  Minera ,  a  Tenis  £5?  Lapidibus  re - 
frablaria  ,  non  elutriabili ,  Pracipitare. 

APPARATUS. 

Uftulatae  Minerae  Centenarios  duos ,  in  pcllinem 
contritos  fubtilem,  mi  (ce  cum  Fellis  Vitri  portione 
aequali  ,  quo  exaCtius,  eo  melius  :  adde  quoque  ali¬ 
quid  Limaturae  Martis  ,  nifi  Minera  per  fe  fit  Pyri- 
tofa  :  dein  mifce  cum  Fluxus  Nigri  Centenariis  o£to9 
&  excoque  uti  Proceff.  XXXVliL 

USI  S  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

Omnia  jam  ex  Proc.  XXXVIII.  patent.  Opus 
heic  eft  comminatione  &  mixtura  eo  exaCtiori ,  ut 
Scorificatio  admiftorum  Lapidum  &  Terrx  non  me¬ 
tallica  procedat  facilius  ,  nec  adeo  impetuofo  &  diu¬ 
turno  igne  eam  promovere  necdTiira  fit :  hinc  8c 
abundans  Fluxuum,  praefertim  Fellis  Vitri,  addi¬ 
tio  requiritur  •  ut  per  fatis  attenuatam  fcoriam  Prae¬ 
cipitatio  particularum  Plumbi  reduCtarum  faciliw- 
mx. 


VKOi 
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PROCESSUS  X  L I. 

Plumbum  ex  quacunque  ejus  Miner  a  per  Stratifica - 
tionem  cum  carbonibus  Reducere  1$  Praecipitare. 

apparatus, 

*  i.  Elige  pro  Centenario  Dqcimaftico  Centum  fe- 
mundas,  feu  tres  Libras  &  quatuor  femundas  vul¬ 
gares  ;  ut  hinc  quaslibet  femuncia  vulgaris  valeat 
pro  Libra  D  ocima  dica  :  vel  fi  placet,  poteris  adhuc 
duplo  majus  pondus  pro  Centenario  eligere.  Ta¬ 
lem  Centenarium  Minene  Plumbi  cujuscunque  tun¬ 
de  in  pulverem  grofiiorem,  cujus  particulae  Pifi  cir¬ 
citer  magnitudinem  habeant:  repone  in  amplam  Sar¬ 
taginem.,  figulinam  vel  terream  ,  uftula  leniore 
igne  prius,  fenfim  audio,  ut  maxima  Sulphuris  pars 
diffletur. 

■z.  Paratus  fit  Furnus  fuforius  ,  Catillo  ex  Luto 
&  pulvere  Carbonum  ,  in  fuo  Pediftallo  inftrudius , 
(P.  I.  §»2:75  deferiptusj  Catillo  recens  con- 

fedio,  nondum  exficcato,  infperge  Scoriam  in  pulvc- 
yem  redadiam,  prorfus  exuftam,ut  nihil  Metalli  ex  ea 
reduci  queat ,  vel  Vitrum  comminutum  vulgare,  Sc  ro¬ 
tatione  Globi ,  vel  apto  Pfflillo  fortiter  apprime  (P.  !.§♦ 
219  ).  Infimo  Pediftalli  foramini  exterius  alter  Catillus 
(P.I.  J.2i7f.&Tab.iII.  Fig.  ij.  /.)  applicetur, Lutoque 
conjungatur ;  ut  id ,  quod  ex  foramine  inferiori  aper¬ 
to  Pediftalli  effluit,  ab  eo  recipiatur:  hunc  exteriorem 
Catillum  prunis  &  carbonibus  obrue,  ipfumque Fu r« 

mm 
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num  fimili  pabulo  imple,  ut  cxficcetur:  Conus  fpirans, 
cui  fiitula  Follis  committitur  (P.  I.  §.  27?.),  altiori 
foraminis  (l.c.Tab.  IlhFig.p.  10.  */.)  regioni  applica¬ 
tur  :  dein  per  horseiquadrantem  ,  vel  dimidium,  validus 
per  Follem  applicatum  excitetur  ignis ;  donec  interior  , 
praecipue  Catilli,  cavitas  bene  percandefcat:  poftea  flatus 
multo  remiflior  fiat,  ablatis  de  Folle  ponderibus  de¬ 
primentibus  :  &  tunc  demum  partitis  aliquot  vicibus 
ingeratur  Minera,  cui  fi  additur  aliquid  Batiturae  Fer¬ 
ri,  non  nocebit.  Ea  autem  lege  ingeratur  Minera, 
ut  e  regione  foraminis ,  per  quod  flatus  Follis  in 
Furnum  transmittitur,  fu pra  carbones  reponatur  *,  ne 
tamen  parietes  Furni  attingat:  fi  enim  ad  iftud  latus 
injicitur  ,  ubi  di&urn  eft  foramen- ,  Minera  lique- 
fadta  ,  defcendens,  a  flatu  Follis  refrigeratur ,  &  (co- 
rificatapars  ipfo  Metallo  magis  refractaria  ibi  perfiftit, 
ventum  praecludit  ,  quo  minus  libere  &  aequabiliter 
ignem  excitare  poffit  :  quod  fi  forte  accidit,  ope 
Rutabuli,  per  anterius  oblongum  Pediftalli  foramen 
immtfli  (Tab.  I  f  I .  Fig.  10.  c. ),  Scoria  eft  remo¬ 
venda.  interim  dum  Minera  ingeritur,  Furnus  mi¬ 
nimum  ad  duas  tertias  carbonibus  mediocris  magni¬ 
tudinis  fit  impletus  ,  &  poft  fingulam  ingeftionem 
portionis  Minerse,  fuperadde  carbonum  ftraturn  ;  di¬ 
ligenter  quoque  refpicias,  an  alicubi  Scoriae  refra&a- 
nae  accumulari  incipiant ,  quos  ilico  tolle, 

5 ,  Poft  quam  omnis  ingefta  eft  Minera  ,  collige 
quotquot  poteris  Scorias  omnes  ,  citoque  extindfas 
ruditer  comminue  ;  6c  fi  forte  majora  Plumbi  gra¬ 
nula  apparent ,  ifta  fepara  ,  dein  variis  partitis  por¬ 
tionibus  Scorias  rurfus ,  ficuti  prius  Mmerags  3  fuper« 

addi- 


«74  ARTIS  DOCIMASTICjE  Pars  II. 

additis  carbonibus  recentibus  in  Furnum  ingere  :Sco« 
riam  transfluentem  altera  vice  poteris  reimmittere  » 
ut,  quicquid  adhuc  reducibile  eft  ,  reducatur.  In¬ 
terea  perge  moderate  agitare  Foftem,  donec  Scoriae 
tranfierint  :  nec  tum  ulterius  carbones  recentes  ad¬ 
dantur.  Infperge  Catillo  anteriori  guttatim  aquam  , 
ut  refrigefeat  Plumbum  in  eo  collectum.  Ad  Sco¬ 
rias  quoque  refpicias  ,  an  granula  Plumbi  in  iis 
difperfa  haereant :  quod  fi  deprehendis  ,  tunde  eas  , 
&  ablue  leviora  per  aquam  $  ut  feorfim  habeas  Pium* 
bum  retentum.  Hoc  denique  omne  ponderetur  : 
pondus  refpondebit  ifti ,  quod  Fufores  acquifuuri 
funt,  fi  omnia  dextere  perfecifti. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI, 

i.  In  hoc  Proceflli  Plumbum  per  immediatum 
cum  prunis  contaftum  reducitur  :  harum  videlicet 
infiammabilis  pars,  magno  agitata,  igne ,  affidue  ex¬ 
torta,  maffuias  vitrefeentes ,  metallicas,  aeftu  aper¬ 
tas,  per  prunarum  interftitia  decurrentes,  penetrat  : 
id  quod  Proc.  praecedentibus  Fluxus  Niger  efficiebat 
in  vaiis  claufis. 

z.  -Eft  autem  hsecce  methodus  non  negligenda  , 
ubi  opportunitas  concefla  eft ,  nifi  quod  Apparatus 
plus  requirat  negotii.  Redu&ione  enim  pera&a  , 
Plumbum,  in  Pediftalii  Catillo  collegium,  effluit  in¬ 
de  m  Caulium  exteriorem,  anteriorem;  ibi  asftu  lon¬ 
ge  minore,  fub  prunis , perpetuo  phlogifton  fuppedi- 
tantibus  ,  confervatur ,  impuritatem  fuperftitem 
deponit.  Caveas  autem  in  hac  Operatione  ,  fi  eum 

plu- 
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pluribus  Libris  vulgaribus  experimentum  inftituere 
velis ,  ne  nimium  reducendi  una  vice  in  Furnum  im¬ 
ponatur  :  fi  enim  hoc  fit ,  Redu&io  fufficiens  non 
procedit,  $£  ignis  quadantenus  fuffbcatur ;  hinc  Scoria 
cnafcitur  copiofa  ,  lenta  ,  ex  qua  adhuc  permultum 
reduci  poteil  Metalli;  Neque  Minera  uiluluta  inge- 
ratur  ,  antequafai  bene  exGccatus  Sc  cande  fadfcus  in¬ 
terne  fit  Furnus  &  Catillus:  tum  enim  diflrpata  in¬ 
tra  Scorias  Plumbi  granula  deprehenduntur  plura. 
Scoriaeque  durae  ,  difficulter  auferendae ,  coacervan¬ 
tur,  Convenit  ideo,  ut  potius  jufto  fortior  &  diu¬ 
tius  continuatus  praemittatur  ignis,  antequam  Mine¬ 
ra  ingeratur,  quam  feftinando  Operationem  perdere. 
Ex  eo  certus  efle  poteris ,  an  Catilli  cavum  fuffi- 
cienter  candcfadum  fit, fi  crufiula  Scoriarum ,  qua  4ii- 
perficies  munita  cft,  immifio  Filo  ferreo,  per  foramen 
(Lc.Tab.  lil.  Fig,  i o.c.)  intrufo , adhaeret.  Idem  acci¬ 
dere  folet,fi  Minera  cruda,  vel  faltem  non  fufficientei» 
uftulata,  funditur :  Sulphur  enim  uberius  Plumbi  Mi¬ 
ner  se  adhaerens  vix  diffipatur,  &  Metallum  refradht- 
rium,  fragiieque  redditur,  a  Scoriis  haud  promte  fe- 
fe  feparans ,  ad  ignem  facile  quidem  lente fcenS ,  non 
vero  perfe&e  liquefeens ,  fed  tenuis  paftse  confiflen- 
tiam  fervans.  Sulphuris  abundantis  praelentiam  co* 
gno(cis,fi  intrufum  Ferramentum  valde  arroditur , aut 
protinus  confumitur.  Follis  infuper  fub  ipfa  Opera¬ 
tione  parvo  tantum ,  vel  nullo ,  oneretur  pondere :  nam 
deftru&ile  hoc  Metallum ,  majore  ignis  violentia ,  pro 
maxima  parte  confumitur,  prseprimis  accedente  im- 
petuofa  aeris  adtione.  Praeterea  cum  nimis  cito  trans- 
lluenti  Minere  non  fufficiens  tempus  concedatur , 
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ut  phlogifton  fefe  infinuare,  Redudtionemquc  abfol» 
vere  queat  j  Scoriarum  5  maxime  metalliferarum,  re- 
ducibilium  nafcitur  &  conlervatur  moles ;  ficuti  fimile 
incommodum  ex  n  mia  Miner  se  firnul  ingeftae  copia  pro¬ 
veniebat.  Fiftula  Follis  non  fit  nimis  anguila  jut  fuffi- 
ciens  flatus  admitti  polit t:  neque  anguftiamhanciemper 
tanto  majore  pondere.  Folli  impolito,  compenfare  licet: 
fi  enim  admodum  excedis  in  onerando  Folle  ,  com¬ 
pertum  eA,  ignem  inaequalem  reddi,  imo  etiam  im¬ 
minui.  Incruftatur  Catilli  cavum  Vitro  vel  Scoria, 
partim  ,  ut  nitida  laevisque  fuperficies  obtineatur  , 
ne  Metallum  bine  inde  detineatur  j  partim ,  ne  tara 
facili  erofioni  fit  obnoxia  j  vel  Metallum  in  fifluras 
forte  natas  fefe  fubducat. 

$.  Hac  ratione  Aurum  &  Argentum  ex  Quisqui¬ 
liis  reduci ,  8c  cum  Plumbo  uniri  poflunt,  fi  iis  vi- 
trefeemia  Plumbi  recrementa ,  quale  eft  Lithargy- 
rium  &  Plumbi  Calces  omnes  ,  eaque  ,  in  quibus 
ejusmodi  funt  recondita ,  adduntur ,  vel  etiam  ipfae 
Plumbi  Minerae.  Ifthaec  enim ,  phlogifto  recupera¬ 
to,  in  flatum  metallicum  reducuntur.  Aurum  Sc 
Argentum  ex  Quisquiliis  prius  vitrefadHone  fibi  per¬ 
mixtis  abforbent ,  &  Scoriam  refradtariam  mollem  , 
fluxilemque  reddunt.  Plumbum  vero  fic  acquifitum 
in  Cinericio  majori  iterum  feparari  poteft ,  vel  etiam 
ad  aliud  Aurum  vel  Argentum  depurandum  impen¬ 
di  j  ut  his  tunc  id  ,  quod  jam  in  Plumbo  contine¬ 
tur,  accrefcat.  Vid.  Proc.  XIII.  XIV. 
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PROCESSUS  X  L 1 1. 

Separatio  Plumbi  a  Cupro  per  Eliquationem, 

(P.  I.  §,  po8.) ,  r 

<  i  •  v  a  f  ,  *  ..  i  v  ,  M  .  ;  ’>  ,  ,  !  •  •  :i.  •  .  ,  ,  .  ^  .  .  .  ,  .  ,  ,  iV  l 

Plumbum,  fi  Cupri  aliquid  in  fe  habet,  minus 
du&ile  redditur,  6c  fraftum  exhibet  luperficiem  qua¬ 
li  granulatnm  ,  fi  Cupri  portio  paullo  magis  incre- 
fcit ;  dum  alias ,  lentore  fuo  cohaerens ,  ubi  frangi¬ 
tur  ,  in  acutietn  extenuatur  prifmaticam.  Porro  fi 
multum  Cupri  purioris  ei  ineft  ,  ruffefeit;  fi  vero 
cum  Sulphure,  nigricans  eft ,  fragiliilimum  :  fed  i- 
dem  quoque  a  Sermmetallis ,  Sulphure  ,  &  Arfenico 
fit.  Pofteriorum  tamen  feparatio  in  Proceflibus  prae¬ 
cedentibus  jam  fafta  fuit;  Cuprum  vero  fingulari  Ap¬ 
paratu  fecer nendum  eft  penitius. 

APPARATUS. 

|  i.  Conftrue  Catillum  ex  Luto  Sc  pulvere  Carbo¬ 
num,  cujus  capacitas  proportionata  fit  quantitati  mi- 
fturae  Cupri  6c  Plumbi  fecernendae.  Sit  vero  ille 
Catillus  valde  depreffus ,  Sc  anterius  verfus  inferiora 
j  declinans.  Ex  fundo  Catilli  Canaliculus  brevis  an-. 

guftus,  apertus,  decurrat,  ad  alium  Catillum  cum 
|  priore  anterius  contiguum  9  paullo  humilius  Joca- 
I  tum,  ducens.  Ubi  ifte  Canalis  extra  limites  Caril- 
|  li  fuperioris  protenditur  ,  ponatur  Lamella  ferrea, 

!  transverfim  Canali  adhuc  humido  imprefia  ;  ita  ,  ut 
i  ad  fundum  ejus  parvulus  modo  remaneat  meatus , 
Pars  II.  M  pes* 
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per  quem  Plumbum  fufum  lente  fefe  fubducere 
poffit.  Exficcentur  omnia  prunis  candentibus  ap- 

Cupri  &  Plumbi  in  Catil- 
lum  fuperiorem  :  inftrue  ignem  ligno ,  vel  carboni* 
bus,  in  ambobus  Catillis  tam  lenem,  ut  tantummo¬ 
do  fufficiat  ad  Plumbum  in  liquefa£iionem  dedu- 
cendum  :  hoc  fucceffive  Sc  lente  liquefadhim  decur¬ 
iet  per  meatum  anguftum  ,  intra  Lamellam  ferream 
&  Canaliculi  fundum  reliftam  ,  &  in  Catillo  ante¬ 
riore  inferiore  in  Regulum  colligetur.  Dum  hoc  fit, 
fas  pius  refpice  ,  ne  per  abdudtas,  una  cum  Plumbo, 
Cupri  moleculas  ,  aut  etiam  per  ipfum  Plumbum  , 
defedu  ignis  induratum  ,  meatus  fub  Bradbea  Fer¬ 
ri  oblimatur:  quod  fi  fieret,  removeatur,  Catillo- 
que  duperiori  rurfus  immittatur.  Si  ilio  igne  nihil 
amplius  decurrit  ,  inftrue  paullo  fortiorem  ,  donec 
Catillus  obfcure  rubefcat :  fic  aliquamdiu  adhuc  con¬ 
tinua  ignem ;  tunc  exflingue, 

3,  Colledtum  invenies  Plumbum  in  Catillo  infe¬ 
riore.  Omnes  hinc  inde  haerentes  Plumbi  molecu¬ 
las  cuticulasque  collige,  adde  Plumbo  eliquato;  hoc 
rurfus  in  vale  ferreo  liquefcat ,  tam  forti  igne  ,  ut 
obfcure  fere  rubefcat ;  dein  projiciatur  fupra  iflud 
paitxdium  Sebi  Picis ,  vel  fimile  quid,  ut  deftru&una 
reducatur  ,  dum  dammam  concipit,  agita  omnem 
maflam  j  h  aeque  extincla,  quiefeat  parum;  &  paul¬ 
lo  poli ,  detrahe  cuticulam  natam  j  collige  in  fer¬ 
vido  Cochleari  ferreo ,  &  ope  Pifti Ili ,  quantum  poteris. 
Plumbi  exprime  ,  priori  reaffundendutn;  fuperidireui 
gjonufcuhai  maiiam  rejice  ad  Cuprum  ,  iq  Caullo 

fu- 


pofitis, 

z.  Impone  mifmram 
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fuperiori  relifium,  ut  cui  gemina  eft;  ignqfiy  omnem 
de  vafe ,  in  quo  eft  Plumbum  fufum  5  remove ;  rurfus 
abftrahe  cuticulam  renatam  ,  quacum  ut  prius  pro¬ 
cede;  quando  demum  eousqqe  remifius  eft  asftps,  ut 
Plumbi  coagulatio  proxime  inflet ,  cuticula  uitiiqa 
vice  tollatur;  reliqua  cum  eadem  fiant,  ac  cum  prio¬ 
ribus.  Erit  Plumbum  a  Cupro  optime  depuratum, 
venali  fimile. 

4.  Cuprum  igitur  ,  quod  in  mi  (lura  fuit ,  in  fu-r 
periore  Catillo  re  (iduum  habebis  cum  pauco  Pium-, 
bo  exterius  adhasrente  :  unde  &  hujus  colore  con- 
fpictium  eft  ,  pumico  fum :  &  fi  Cuprum  una  quar¬ 
ta  vel  quinta  parte  haud  minus  elt  Plumbi  portione» 
ignisque  leniter  6c  lente  fubminiftfatus  fuit ,  illam 
utcunque  fervatam  deprehendes  figuram  ,  quam  ante 
Eliquationem  miftura  habuit.  ,  „  . 

f .  Ad  Lancem  detege  Cupri  pondus,  &  id  vel  0« 
mne  ,  vel  partem  ejus  eliquatam  ,  prqoe  in  Cineri- 
tium ,  fcu,  ubi  ftltem  partem  ejus  exploraveris  ,  ia 
parvam  Cupellam  bene  uftul^tatn  ,  fatis  fervidam  ; 
donec  Plumbum  omne  fit  confumtum  ,  &  Cuprum 
quiefeat :  i  fico  tum  exime  carhonibus  comminu¬ 
tis  obrue ,  fub  quibus  frigefeat.  Invenies  priftinum 
pondus  explorati  fpeciminis  imminutum  :  ifta  vero 
pars ,  quae  deficit ,  erit  Plumbum  deft  rufium  :  led 
quoniam  Plumbum  ,  parca  copia  miftum  Cupro  , 
circiter  duodecimam  vel  decimam  quintam  partem 
Cupri,  refpefiu  fui  ipfius,  confumit;  hinc  deficien¬ 
tis  ponderis  tanta  pars  Cupro  refiduo  erit  addenda  , 
ut  habeatur  portio  Cupri ,  quas  a  Plumbo  in  Catil¬ 
lo  fuperiore  (No.  2,)  fuperftes  relifia  fuit:  hoc 

M  2  quo- 
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quomodo  in  fpecialiflimo  cafu  exafte  determinetur  # 
invenies  (Proc.  L.).  Nam  pro  diverfkate  regimi¬ 
nis  ignis ,  aliarumque  circumflandarum ,  nunc  major, 
nunc  minor  Cupri  portio  confumitur.  inde  facile 
calculus  duci  potefl ,  quantum  Cupri  cx  Plumbo  fe- 
parari  poflit  ;  quali  igitur  proportione  ambo  mifta 
fuerint.  Si  Plumbum  eliquatum  ponis  in  Cupel¬ 
lam  ,  invenies  non  modo  Auri  &  Argenti  portio* 
nem ,  quam  miftura  in  fe  habuit,  Sc  Plumbum  fe* 
cum  duxit;  quin  etiam  ex  fulphurea  Cupellae  flave* 
dine  pura  ,  vel  nigredine  plus  minus  inquinata  ,  co* 
gnofees,  an  nihil,  parum  ,  vel  multum,  Cupri  cum 
Plumbo  fubreptum  fit  ;  quamvis  tamen  quantitatem 
pra^cife  indicare  hinc  non  liceat. 

ysus  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Plumbum,  fi  haud  magis  fervidum  fit,  quam 
Ut  modo  fluat,  non  fblvit  Cuprum  :  hinc  Plumbum 
in  vafe  cupreo  liquefeere  ppteft,  fi  hunc  ignis  gra¬ 
dum  non  tranfeendis  :  ftatim  vero  5  ac  incipit  can* 
defeere  ,  fumare  &  ebullire  Plumbum,  promte  Cu¬ 
prum  difiblvit  :  hinc  cavendum  ,  ne  ignis ,  praefer- 
tim  in  initio  ,  nimis  fit  jntenfus.  Eft  autem  haec 
fimplicifiima  Eliquationis  Operatio ,  quae  absque  ullo 
addito  perficitur. 

2.  Lamella  ferrea  apponitur  eum  in  finem  ,  ut 

fi  forte  de  Cupro  ramenta  quaedam  fecederent ,  ifta 
Plumbo  innatantia  ibi  fiftamur,  &  Plumbum  ,  per 
meatum  ipferjus  reli&um  ,  anguftum  ,  depreffum  , 
fgfe  tgnquam  per  Colum  fubducem  queat  illis  rema- 
,  Pen- 
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nentibus,  quandoque  removendis.  Quoniam  autem  * 
omnibus  cautelis  non  obftantihus ,  Cupri  infignis 
pars  ,  praecipue  ad  finem  ,  quando  fortior  adhibetur 
ignis ,  una  cum  Plumbo  foluta  abit ;  hinc  Plum¬ 
bum  rurfus  liqiiefaflrum  i  fenGm  dein  frigefcens,  per 
defpumationem  ulterius  depurari  debet  ;  fiquidem  par¬ 
ca  foluti  Cupri  copia  ,  quo  minor  fit  aedus ,  ad  fu- 
perficiem  Plumbi  rejicitur :  hoc  ergo  eo  purius  eva¬ 
dit,  quo  propius,  ante  coagulationem ,  ultima  defpu- 
tnatio  praemittitur  ,  &c  contra.  Inflammabilia  fuper- 
injiciuntur,  ne  Plumbi  multum  in  calcem  exuratur, 
exudum  jam  reducatur. 

d  te 

C  U  P  R  O. 

PROCESSUS  XUII. 

Cuprum  ex  Miner  a  fluxiliore ,  &  a  Sulphure  at 
Ar [enico  puriore  ,  in  Vafe  cluufo ,  Reducere 

(J  P  recipit  are  i 

A  PPARATU  S. 

I.  Unum,  vel,  fi  parva  pondera  habes,  duos  Cerw 
tenarios  Docimadicos  Minerae  miriutiffime  contufe 
mifce  cum  Fluxus  Nigri  triplo  ,  £c  Crucibulo  vel 
Catino  commiflbs,  Sale  communi  ad  dimidii  pollicis 
altitudinem  obrue,  digitoque  comprime:  fit  Vera 
Vas  tam  capax  ,  ut  tantummodo  dimidium  ejus  dt 
impletum:  claude  vas  ;  repone  in  Furnum,  ignem-* 
que  inftrue,  uti  Proceff.  XXXVII* 
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2.  Lentis  gradibus  auge  ignem  5  donec  audias  Sa¬ 
lem  fuperimpofitum  communem  decrepitare  :  quo 
ceflante,  auge  ignem,  ut  mediocriter  candefcat  vas  $ 
hunc  gradum  ferva,  per  femiquadrantem  horre;  tum 
repente  s  vel  ope  Camini  £c  Operculi  Furno  impoliti , 
vei  interventu  Follis  ad  Pediftalli  foramen  applicati, 
fac  ignem  tam  intenfum ,  ut  vas  luculentius  candefcat. 
Praecipitabitur  8c  Reducetur  fic  Cuprum  intra  ho¬ 
rae  circiter  quadrantem  :  cujos  certius  indicium  ha¬ 
bebis  idem  ,  quod  exhibitum  eft  (  Proc.  XXXVH. 
N°,  4.)  :  ficuti  Sc  reliqua  ibidem  monita  heic  quoque 
valent :  exime  tum  vas  ,  &  pavimentum  ,  cui  ftnpo- 
fuifti,  aliquot  i&ibus  percute ,  ut  granula  Cupri  in 
unam  malTam  colligantur  omnia 

3.  Frigefadhim  vas  frange  in  medio,  Sc  quidem, 
quantum  fieri  poteft,  fecundum  altitudinem  :  fi  be¬ 
ne  procellere  omnia  ,  invenies  folidum  ,  nitide  fui-  | 
vum  ,  femimalleabilem  ,  Regulum  ,  in  fundo  vafis 
haerentem ,  lupranatannbus  Scoriis,  ex  fufco  flavi  co¬ 
loris,  folidis  ,  duris,  fplendentibus,  a  quibus  iterato 
levique  Mallei  percuflu  Regulus  feparandus ,  &  abs» 
terfis  fordibus  ponderandus  eft. 

4.  Signum  deficientis  ignis  eft  Scoria  valde  nigra, 
mollis,  pulverulenta;  Granula  Cupri  nitida,  rcdu- 
£fca ,  fed  non  praecipitata ,  adhuc  in  Scoriis,  praecipue 
haud  procul  a  vafis  fundo,  haerentia  >  ipfeque  Re¬ 
gulus  inaequalis,  rarnofus .  Nimium  gradu  &  du ra¬ 
tione  indicat  ignem  Scoria  folida,  dura,  fplendens  s 
fed  rubicundo  colore  tinfta  ,  praecipue  circa  Regu¬ 
lum  ,  vel  ipfe  Regulus  fimili  fquammula  tedtus. 

I 

■  .  % 

usu§ 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDA 

1.  Conferre  poteris,  quas  ad  ( Proceff.  XXXVIIV 
\n  Uf.  No.  i.2.)  funt  monita  Non  vero  omnes  ,  igne 
Facile  liquabiles,  Mineras  hujus  Procelfus  funt  obje- 
£t a;  fed  fimul  puriores  efle  oportet.  Tales  lunt  Mi* 
■ner®  (  upri  Vitreae  ,  praecipue  autem  Lazureas  ,  Vi¬ 
rides,  8c  ab  hifce  parutn  differens  Caruleum  &  Vi¬ 
ride  Montanum  (P.  I.  §.  407  ad  410  )  .  Si  vero 
multum  Sulphuris,  Arfenici  ^  vel  Mineras  Ferri, 
Plumbi  ,  Stanni ,  aut  Semimetalli  ,  adjunctum  eff: 
Minerai  Cupri  ,  tunc  neutiquam  obtinetur  Regulus 
Cupri  purior,  femimalleabilis.  Raro  tamen  produ¬ 
citur  Regulus  tanta,  ac  Cuprum  purum,  malleabili- 
tate  praeditus ;  quoniam  vix  unquam  M ineras  Cu¬ 
pri  glebula  ,  Terra  Martiali  prorfus  carens ,  reperi- 
tur. 

2.  In  omni  Miner®  Calcisque  aut  Scorias  Cupri 
Redu£tione  Praecipitatione  Fluxus  Niger  requiri¬ 
tur  optimus  ,  de  Nitro  puro  Tartaroque  bono  con¬ 
fectus  ;  nec  etiam  ab  aeris  humiditate  unquam  paffiis 
fit  incipiens  modo  deliquium  (confer.  P.  I.  §.  188.)  j 
ncc  juvat  eum,  ante  mixtionem  cum  reducendo,  rur* 
fus  exffccare  :  inde  videlicet  reddirur  Regulus  Cu¬ 
pri  praecipitatus  rudis  ,  fcaber  ,  nonnunquam  caver- 
nofus ,  vel  etiam  in  plurimas  ,  irregulares ,  ftriaras 
feffucas  divifus ,  pondereque  fallax,  igitur  tutius  eft, 
ex  Fluxus  Crudi  fextuplo  ,  immediate  ante  Opera¬ 
tionem  ,  parare  Fluxum  Nigrum  ,  unde  de  fide  rara 
portio,  hujus  videhcct  triplum ,  prodit  (1.  c.) ,  Alii  9 

M  4  loca 
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]oco  Fluxus  Nigri ,  admifcent  reducendis  Fluxus 
Crudi  duplo  plus  ;  uc  ira  fub  ipfa  Operatione  de- 
tonatio  ,  &  hinc  mutatio  ejus  in  Fluxum  Nigrum 
fiat  :  tum  vero  requiritur  Cruobulum  multo  capa¬ 
cius  ;  neque  Operculum  luto  firmari  ,  fed  modo  laxe 
imponi  debet, ut  Spiritibus  valde  elafticis  exitus  con¬ 
cedatur. 

3.  Tutius  eft  ignem  paullo  fortiorem  adhibere, 
paulloque  diutius  applicare ,  quam  vafa  nimis  cito 
eximere  :  ex  nimio  tamen  exceflu  ,  diffipato  phlogi- 
ilo  ,  Cuprum  rurfus  conliimi  Scoriae  permiiceri 
incipit ,  unde  rubicundus  Scoriae  color.  Omnia  , 
quae  de  Plumbi  redu&ione  praecipitatione  difta 
funt,  huc  in  memoriam  revocanda. 

PROCESSUS  XLIV. 

Cuprum  ex  Mineris ,  de  quibus  (Proc.  pncc.) ,  per 
Terras  Lapidesque  non  elutriabiles  refractariis  red¬ 
ditis  9  Reducere  £5?  Praecipitare. 

APPARATUS. 

1.  Tunde  Mi  neram  in  pollinem  quam  fubtilifii- 
mum  :  dc  hoc  Centenarium  unum  vel  duo  ponde¬ 
ra  ,  Fellis  Vitri  aequalem  portionem  admifce  :  quo 
fafito  quadruplum  Fluxus  Nigri,  refpe&u  Minerae, 
fimili  modo  adjunge :  fic  enim  terreftres  fteriles  par¬ 
tes  melius  ad  Sconficationem  difponuntur,  Sc  in  me¬ 
tallicas,  fuis  repagulis  liberatas.  Fluxus  Reducens  ac 
Praecipitans  liberius  agere  poteft* 


2. 


PRACTICA.  i8f 

i.  Cseteroquin  Apparatum  inft rue  ,  ficuti  (Proc. 
prseced. )  j  fed  paullo  validiorem  ,  ad  dimidiam  cir¬ 
citer  horam  continuatum  ,  ignem  ale»  Frigefadto  & 
fra&o  vafe  examina  bcoriris  ,  an  rite  fife  habeant : 
Regulus  erit  aeque  ductilis  6c  elegans  ,  ac  prior. 

Quando  Mi nerse  Cupri  fubtiles  glebulae  ,  per  vaftam 
Terrarum  Lapidumque  molem  iunt  diffidas,  modo 
jam  expolito  ,  fkpe  nihil  reduci  &  praecipitari  potelh 
In  hoc  cafu  luccurritur  per  talia  addita  ,  ex  quibus 
Plumbum  purum  reduci  potcil: :  hujusmodi  lunt  Mi¬ 
nium  ,  Cerufla  ,  vel  Scoria,  in  Patella  Vitrificatoria 
nata ;  quae  cun£ta  vero  Cupri  notabili  portione  omni¬ 
no  careant,  neque  praeterea  Arfenieo  ,  Stanno  ,  vel 
Scmimetallo  inquinata  fint.  Talis  ergo  Minera  bre¬ 
vi,  fed  forti  igne  uftuletur  ,  fubtiliter  dein  commi¬ 
nuatur  ,  6c  Calcis  vel  Scorias  cujusdam  ex  antedi&is 
Plumbiferse  fextam  vel  decimam  circiter  partem 
terendo  intime  adjunge,  Fellis  Vitri  «squalem.  Flu¬ 
xus  Nigri  triplam  portionem  ad  mi  ice  ,  caetera  fac  ut 
prius  ;  invenies  in  fundo  Crucibuli  Regulum  Plum¬ 
bi  ,  qui  Cuprum  ex  Minera  redudtum  continebit , 
cujus  a  PiUinbo  feparatio  infra  docebitur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Omnia  jam  explicata  funt  (  Procefl.  XL.) :  fed 
quoniam  tales  Cupri  Minerre  vix  aliquid  Sulphuris 
&C  Arfenici  in  fe  recondunt  ,  perperam  fieret  Uffu- 
latio ,  &  Cupri  plurimum  perderetur  *  ni  fi ,  comminu- 
donis  gratia  ,  in  Saxo  duriffimo  latens  Minera  m  vafe 
claufo  repentino  validoque  exponatur  igni,  iubitoque 

M  f  can- 
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candefa&a  in  frigidam  projiciatur  aquam  :  nulla  e* 
nim  Calx  metallica  ,  exceptis  improprie  fic  diftis 
Auri  &  Argenti ,  uftulatur ,  quin  pars  Metalli  poft 
redu&ionem  deperdita  deprehendatur  :  atqui  Lapi¬ 
des  ,  qui  hic  non  elutriabiles  fupponuntur ,  per  folum 
ignem  non  poliunt  feparari  (vid.  P.  I.  §.  382.)  , 

2  ln  altero  cafu  Calx,  vel  Scoria  Plumbi  ,  juvat 
praecipitationem  Cupri  j  partim,dum  tenuem  Scorib- 
cationem  promovet  (P.  1.  §,  69.) ;  partim  ,  quoniam 
granula  Plumbi  redu£ta  ,  tenuiffimis  Cupri  redudti 
moleculis  fefe  jungunt ,  quibuscum  mole  fpecibcoque 
pondere  majora  promtius  fundum  verfus  abeunt.  In 
majori  Apparatu  fimili  fubbdio  opus  eft  :  adduntur 
enim  Scoriae  Plumbi  pauperiores,  quse  per  fe  vix  re¬ 
ductionem  compenfant  j  eo  plus  autem  harum  efb  ad¬ 
dendum  ,  quo  funt  pauperiores,  eo  minus ,  quo  ditio¬ 
res  Plumbo. 

PROCESSUS  X  L  V. 


Cuprum  ex  Miner  a  (Proc.  praec.)  Ferri  fer  a 

Praecipitare. 


APPARATUS. 

f; 

1.  Omnia  fiant,  uti  (Proc.  praec  ).  Invenies  au¬ 
tem  fra&o  vafe  Regulum  neutiquam  tam  elegantem  , 
fed  mimis  ductilem  ,  &  genuinum  Cupri  colorem 
haud  perft&e  monltrantern ,  ulterius  depurandum. 


USUS 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI.  ’ 

Ignis,  qui  in  hac  Operatione  applicatur,  non  qui¬ 
dem  eo  usque  valet  ,  ut  Ferrum  abeat  in  Regulum  : 
fed,  quoniam  Cuprum  Ferri, per  fe  ad  ignem  admo¬ 
dum  refradbirii  ,  Menftruum  eft  j  hinc,  dum  fimtil 
per  triturationem  Minerse  6c  Fluxus  intimior  fit  con- 
fufio,  maxima  Ferri  pars  a  Cupro  foluta  cum  eo  abit 
in  Regulum. 

PROCESSUS  XL  VI.  ~ 

Miner#  Cupri  Pyritof# ,  Sulphure# ,  Arfeni* 
catis ,  Semimetallic#  ,  U putatio. 

apparatus. 

i.  Duos  Centenarios  Docimafticos  Minerae ,  in 
groffiorem  pulverem  diffi*a£tae ,  Patellae,  Rubrica  in¬ 
tus  perfricatae  (  Proc.  XXXVII),  impone,  &  tam 
late, ac  fieri  potefi,per  totum  ejus  cavum  extende  ,0- 
perculoque  claude,  &c  fub  Fornicem  Furni  Docima- 
itici  colloca  :  fit  vero  ignis  tam  lenis ,  ut  obfcure 
valde  Fornix  rubefcat.  Poftquam  decrepitavit  Mi- 
nera,  aperi  Patellam  ,  ignemque  per  aliquot  Minuta 
continua  ;  dein  lenlim  auge  ,  ut  perpetuo  leniter  fu¬ 
mare  videas  Mineram  :  quod  co  melius  procedit,  fi 
fub  tota  Operatione,  per  portam  ad  Fornicem  aper¬ 
tam,  aeri  liberior  conceditur  aditus:  interim  fubin- 
4e  Unco  ferreo  eam  movere  quoque  convenit :  mu- 

tabun- 
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tabuntur  fpiendidae  particula  in  intenfe  rubicundum 
vel  nigricantem  colorem  i  fi  interea  moleculas  inter 
fe  coh^rere  incipiunt,  imminue  ftatim  ignem  :  cef- 
famibus  dehinc  fumis  aufer  Patellam  ,  ut  fiigefcat : 
fi  granula  non  funt  lsquefa&a,  nec  fibi  invicem  val¬ 
de  adhaerent  ,  ha&enus  bene  procefiit  :  plerumque 
enim  fuperficialiter  conglutinata  efle  folent :  quod  fi 
vero  in  unam  placentam  omnis  colliquata  eft  mafia, 
convenit,  ut  cum  alia  Minerac  portione  ,  mitiori  igne 
Procefius  in  fi  i  tuatur* 

2.  Frigefa&am  Mineram  tere  in  pulverem  paullo 
fubtiliorcm ,  fk  eadem  ,  ac  mox  di£tum  ,  encheirefi 
ufiula,  exime,  &  nifi  colliquatus  fit  pulvis,  altera 
vice  in  polii  nem  tere  magis  tenuem  ;  qua  in  re  ca* 
veas,ne  aliquid  diffipetur. 

3.  Ufiula  pollinem  tertia  vice,  igne  paullo  vali¬ 
diore  ,  fed  modo  per  quadrantem  horae :  nifi  tum  vi¬ 
deas  in  liquefa&ionem  pronam  fuifie  Mineram  ,  ad¬ 
de  pauxillum  Sebi,  quod  fub  Fornice  deflagret ,  id- 
que  adhuc  una  akerave  vice  perage, donec  luculento 
fatis  igne  nec  fulphureum  ,  nec  arfenicalem  ,  foeto- 
Tem  vel  fumum  amplius  percipias,  fuperftite  tenui, 
miti  ,  pulvere  ,  coloris  intenfe  rubicundi  vel  nigri¬ 
cantis.  Abfolvitur  haec  Uftulatio ,  fi  Minera  fimul 
valde  refraftaria  fuit ,  intra  fesquihoram  ;  quas  vero 
fluxilis  eft,  quatuor,  aliquando  fex  horarum  fpacium 
exigit. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

« .  In  omni  Pyritc  eft  Ferrum  6c  Terra  non  me* 
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]  tallica  •,  quibus  femper  adjun&um  eft  vel  Sulphur, 

|  vel  Arfenicum,  plerumque  ambo  fimul  (P.  I.  §. 
j  $66.  $97.  41  f.  418.)-  Praeterea  in  plurimis  Pyritis 
i  Cuprum  ineft,  ied  plus  minus:  quidam  Cupro  omni 
i  carent  (1.  c. ).  Quatenus  ergo  ratione  &  propor* 
i  tione  partium  conftituentium  differt  Pyrites ,  eatenus 
j  diverfus  ad  ignem  eft  ejus  habitus.  Videlicet  ,  quo 
j  plus  Cupri  ineft*  Pyritae  ,  eo  magis  ad  coi  liquatio- 
j  nem  pronus  eft ;  quo  plus  huic  accedit  Sulphuris  & 
j  Arfenici  ,  eo  citius  ejus  liquefa&io  promovetur  9 
(  contra  ;  quo  plus  Ferri  8c  Terrae  non  metallicae 
continet ,  eo  magis  ad  ignem  deprehenditur  refracta¬ 
rius.  Si  nunc  talis  Pyrites  fub  Uftulatione  colli- 
j  quefcits  quod  nonnullis  accidit,  fi  modo  mediocri¬ 
ter  rubefcant ;  conglutinatur  cum  Patella  ,  tametfi 
haec  Rubrica,  quae  hoc  quodammodo  impedit,  fue¬ 
rit  obduffca  :  quare  de  ea  fine  diffipatione  diffi¬ 
culter  aufferri  poteft:  praeterea  etiam  Sulphur  &  Ar¬ 
fenicum,  in  iis  latens,  tara  arfte  cum  fixa  parte  con** 
junguntur^  ut,  imminuta  fuperficie  ex  coiliquationc 
concurrente,  fruftra  tentaveris  eorum  diffipationem  : 
quin  tum  iterum  in  pulverem  redaftus  longe  majore 
tempore  6c  accuratiore  ignis  regimine  eget ,  ut  Ope¬ 
ratio  abfolvatur.  Hinc  fatius  eft  ,  ut  cum  recente 
Operatio  repetatur.  Duplum  vero  tantum  Minerac 
talis  fimul  uftulatur ,  quam  in  experimento  fiibfe- 
quente  adhibere  animus  eft;  eum  quidem  in  finem, 
ut ,  male  procedente  praecipitatione  fuforia  ,  altera 
pars  integra  adhuc  fuperfit  ,  nec  taediofam  Uftula- 
tionein  repetere  opus  fit.  Si  figna  Pyritae  ferrei  re-? 
frgftarii  adfunt,  majori  igne  ,  £c  multo  citius  pera- 
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gitur  Uftulatio.  Caveas  tamen ,  ne  nimis  impetuofo 
igne  jd  fiat  :  non  modo  enim  per  Arfenicum,  fed 
per  Sulphur  ,  multum  abripitur  Cupri  ,  idque  vel 
in  ipfis  etiam  vafis  elaufis  contingit  ,  in  quibus  igne 
haud  adeo  valido  expellitur  Sulphur  :  quod  reiterata 
Sulphuris  lenior  in  nitido  yafe  claufo  Sublimatio  cla¬ 
re  docet ,  fi  refiduum  juxta  Proceflum  fequentem  ex¬ 
ploratur. 

z.  Maxima  Sulphuris  8c  Arfenici  parte  diflipata  » 
caufis  quippe  colliquationem  promoventibus  ,  validius 
licet  inftruere  ignem  :  fed  tum  pauxillum  Pingue¬ 
dinis  addere  convenit  :  haec  enim  Sulphur  minerale 
folvit,  mixtionem  ejus  aliquatenus  immutat  ,  qu^ 
videlicet  ita  certa  Acidi  &  Phlogifti  proportione  confi¬ 
ge  acfimul  impedit,  quo  minus  Terra  metallica  in 
Cuprum  reducenda  nimium  exuratur.  Prarterea  quo¬ 
que  femimetallicas  partes ,  multo  volatiliores  f  facilius 
ergo  eodem  igne  ditfipandas ,  reddit  additum  phlogi- 
fton  *,  <\ux  fine  eo  in  Cineres  exuto,  valido  igne 
perfiftunt ,  nifi  rurfus  per  inflammabilia  reducantur 
(p  §.  x*,j.  Cor.  4.).  De  ipfo  Arfenico  hoc  verum 
eft,tametfi  per  fe,  ficuti  reliqua  Semimetalla , in  Sco¬ 
riam  exuri  non  poilit ,  ied  ex  toto  voiatile  maneat  . 
hocce  videlicet  in  fixis  corporibus  ita  occultatum,  ut 
fuo  fe  effe&u  plane  non  prodat  (1.  c.  §.  J7J.0,  fi’ 
mulae  certo  modo  phlogifton  applicatur  ,  a  compe¬ 
dibus  liberatum ,  manifefte  rurfus  apparet.  Ex  hif. 
ce  fatio  patet,  cur  Docimafiae  minus  Metalli  in  Cu¬ 
pri,  Plumbi,  Stanni,  venis  explorandis  producant , 
quam  dexteri  Fufores  in  magnis  Operationibus.  Illi 

enim  fub  Fornice,  puriori  igne,  absque  reducente 
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}nflammabili,  perficiunt  Uftulationem  ;  hi  inter  me* 
dios  carbones  vel  ligna ,  phlogifton  reducens  perpe- 
tuo  erufifcantia. 

3,  Quo  magis  obfcuro ,  nigro,  colore  apparet  uftu-  . 
latae  Minera  pulvis, eo  plus  Cupri  ex  ca  iperarepot- 
eris  :  quo  vero  rubicundior  videtur,  eo  minus  Cu¬ 
pri  &  plus  Ferri :  uftulatum  enim  a  Sulphure  aut  ejus 
acido  folutum  Cuprum  nigerrimo  colore,  Ferrum  e 
contra  ruberrimo  confpicuum  eft. 

4,  Si  Cupri  Minera  purior  cum  aliorum  Metallo¬ 
rum  vel  Semimetallorum  Mineris,  Sulphure  6c  Ar- 
fenieo  icatentibus  ,  in  una  lateat  gleba  ,  manu  non 
fecer nenda,  ejus  requiritur  Uftulatio :  dum  enim  re¬ 
ducitur  praecipitatur  Cuprum  una  cum  reliquis 
illis  Metallis,  eorum  Sulphuris  6c  Arfenici  fit  parti¬ 
ceps;  hinc  idem  eft,  ac  fi  Cupri  Minera  ipfa  iisdem 
inquinata  fuiftet. 

PROCESSUS  XL  VII, 

Cupri  ex  Minera  (ProcefT.  prae.)  uftulata 

Praecipitatio. 

APPARATUS, 

Mineram  uftulatam  divide  in  duas  partes  aequales: 
valebit  quaelibet  pro  Centenario  uno  :  quantum  ifta 
pendet ,  tantum  Fellis  Vitri  adde  ,  &  quadruplum 
Fluxus  Nigri ,  probeque  permifee :  eseteroquin  omnia 
perage  ,  ut  Froc.  XLV :  erit  praecipitatus  Regulus 
femimalleabilis  ,  nonnunquam  prorfus  fragilis ,  co¬ 
lore 
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lore  aliquando  puro  Cupro  fatis  fimilis  ,  aliquando 
vero  albicans ,  quin  &:  nigricans  :  unde  plerumque 
dicitur  Cuprum  nigrum  (german.  Schwartz  Kup - 
fer  )  •,  tametfi  eoiore  tam  obfcuro  haud  femper  con- 
fpicuum  fit.  In  genere  a  Metallicis  omne  Cuprum 
vocatur  nigrum ,  quod  ejusmodi  heterogeneis  inquis 
natum  eft ,  quae  malleabilitatem  ejus  perferam  tol, 
lunc. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 


I.  Quanta  inter  Pyritofas  aliasque  Cupri  Mine* 
ras  5  aliis  metallicis  8c  feminietallicis  corporibus  ac* 
cidentaliter  jundas  ,  eft  differentia  ,  tantam  facile  in 
Cupro  fic  dido  nigro  obtinere  concipitur.  Ompia 
enim  Metalla  ,  quorum  M i nerae  intertexta:  funt  Cu¬ 
pri  Minerae  ,  fimul  cum  Cupro  praecipitantur  redu- 
da*  utpote  cui  rei  par  eft  Fluxus  Niger  ;  hinc  Fer¬ 
rum  *  Stannum  ,  Plumbum  ,  Regulina  Antimonii 
pars,  Bismuthum,  Cupro  nigro  plerumque  infinite 
varus  proportionibus  funt  unita.  Quin  Aurum  8c 
Argentum  ,  in  omnibus  hifce  folubilia  ,  in  Regulo 
tali  efiecolleda,  fi  in  Minera  prius  abfeondita  fue¬ 
re  9  per  fe  patet.  Dein  &  Sulphur  6e  Arfenicum 
haud  penitus  abefie  folent  .*  haec  enim  ,  fub  repetitis 
Uftulationibus  praecedentibus ,  tam  perfe&e  vix  ex* 
pelluntur  ,  quin  aliqua  eorum  veftigia  remaneant  * 
quae  fubita  liquefadione  ,  praecipue  in  vafe  claufo  , 
fupernatante  Fluxu ,  aeris  adionem  impediente  ,  non 
ditfipantur:  imo  potius  Arfenicum  per  Fluxum  Ni¬ 
grum  figitur  ,  &  regulinam  femimetallicam  induit 


fpeciem  ,  dum  fimul  a  Cupro  receptum  ,  ne  facile 
difiipetur  ,  defenditur.  Inde  autem  diverfitns  colo¬ 
rum  ,  confiftentio ,  imo  8c  bonitatis  Cupri  nigri  de¬ 
pendet. 

2.  Poft  haftc  Operationem  haud  raro  duplex  appa¬ 
ret  Regulus,  quorum  alter,  inferior,  Cupro  eft  di¬ 
tior,  Ferri  minus  ferax;  fuperior , fcoriolre  inftar ,  in¬ 
cumbit  priori  ,Fcrri  plus, Cupri  minus  continet ; cujus 
ratio  ex  diverfa  relatione  Sulphuris  &  Arfenici  ad  am¬ 
bo  hocce Metalla  intelligitur  (F*l.  §.p:p  173»  Cor.  1  ). 
Videlicet  ,  Sulphur  &  Arfenicum  de  reliquis  Metal¬ 
lis  a  Ferro  abforbentur*  fcl  fimul  per  ifta  efficitur, 
quo  minus  Cuprum  cum  eodem  fua  fe  jungat  fol- 
vendi  potentia;  hinc  ex  Ferro  &:  Arfenico  levius  co¬ 
alitum  Cupro  fupernatat  compofitum.  Aurum,  Ar¬ 
gentum  aliaque  Metalla,  quin  Scmimetalla ,  fi  ad- 
ilint,  minus  quippe  Sulphur  6c  Arfenicum  appeten¬ 
tia,  cum  Cupro  mifcibilia  ,  Regulo  inferiore  ,nifi  to¬ 
ta  ,  falcem  tamen  pro  maxima  parte  adjun&a  efie  , 
ratione  providetur  ,  examine  comprobatur.  Mul¬ 
tum  hanc  rem  ,  praeter  locum  citatum ,  illuftrabunc 
Procefius  procedentes,  per  quos  ex  Miiluris  fulphu- 
ratis  Aurum,  Argentum,  Plumbum,  &c.  procipi- 
tata  fuerunt  :  unde  patet ,  Semimetalla  &  Aurum , 
dein  Argentum ,  pofiea  Plumbum  ,  ad  praecipitatio¬ 
nem  maxime  prona  efie  ;  tardius  Cuprum  excuti  ; 
Ferrum  ultimo  in  fulphurato  remanere.  Ex  quibus 
dijudicare  poteris ,  quonam  Metallorum  aut  Semi- 
metallorum  proprimis  in  Regulo,  quonam  in  refi- 
duo  Minero  fimili  compofito  latebunt,  quaque  ferie 
procipitabuntur  j  fi  prius  innotuit  >  an  omnia,  aut 
Pars  II.  N  quae. 
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qusenam  Metalla  &  Semimetalla,  in  fub)e£to  fulphu- 
rato  arfenicali  coaluerint. 

PRO  CESSUS  XLVIII. 


Miner  &  Cupri  Pyritofa ,  Cruda  ,  Coliiqualto  in 
Regulum  rudem  fragilem  ,  per  Stratificati &- 

nem  cum  Carbonibus . 

\ 

apparatus. 


x.  Elige  Pondus  tot  Semunciarum  vulgarium, 
pro  Centenario  Docimadico  ,  quot  Libras  Centena¬ 
rius  magnus  habet,  ut  quaelibet  Semuncia  repreefen- 
tet  Libram  vulgarem.  Secundum  hoc  Pondus  ,  in 
Lance  majore  ,  unum  vel  plures  Centenarios  crucia 
non  udulatte  Minerae ,  in  fruftula,  Pifi  magnitudi¬ 
nem  circiter  aequantia,  diflradtm  ,  pondera.  Indru- 
£tus  fit  Furnus  fuforius  recenti  Catillo,  penitusque 
difpofims,  uti  ( Prae.  XLI.  No.  2.  &  P.  I.  §.273. 
277.)  .  Obftrue  Foramen  Pedidalli  ,  per  quod  li¬ 
quefactum  ex  interiore  in  exteriorem  ,  anteriorem  ? 
Catillum  effluere  poted,  Carbone  rotundo,  luto  fi- 
tnili  obdudo,  ex  quo  Catillus  ed  fa&us .  Exficca- 
to  ,  &  interius  bene  candefafto  Furno,  &  ambobus 
Catillis ,  ingeratur  partitis  vicibus  Minera  ;  ac  in¬ 
terea  Furnus  conftanter  Carbonibus  fervetur  reple¬ 
tus,  Folle  fimul  multo  fortius,  quam.  ( Proc. XLI.  ) 
fpirante,  cujus  naius ,  parum  oblique  deorfum  dire» 
&us,  flammam  ad  fuperficieoi  Catilli  interioris,  & 
liquefa&e  in  eo  Materiei,  determinet ,  ut  fluens  per¬ 
fidas 
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fiftat  :  qux  omnia  hic  ob  refraftariam  Scoriam  ex- 
s£fius,  quam  (Proc.  XLT.  No.  t.)  obfervanda  funt. 
Conducit  autem,  (i  ex  habitu  Minerae  externo,  vel 
jam  antea  infiituio  experimento  ,  refraftariam  ejus 
vel  Scoriae  iiafcitune  indolem  fcias ,  ut  Scoriam  flu¬ 
xilem  addas  ,  ignem  jam  aliqUoties  paflam  ,  probe- 
que  exploratam  ,  ne  aliquid  cujuscunque  Metalli  ex 
ea  reduci  poflit  <  nili  peculiares  circumflandae  Sco¬ 
riae  plumbifene  additionem  expoftulent  ,  cujus  pro¬ 
portionem  ad  Mineram  non  nifi  experimento  licet  de¬ 
terminare . 

z.  Foftquam  Centenarium  Minens  ingeffifli  # 
continua  adhuc  tamdiu  ignem  ,  donec  judicas ,  o- 
mnem  Mineram  in  Catillo  effe  colledfam  :  ope  Ru¬ 
tabuli  ferrei ,  per  medium  Foramen  Pediffalli  in  Ca¬ 
tillum  intruli ,  explora  ,  an  ingefta  fint  liquefafta  5 
praecipue  an  Scoriae  fatis  tenuiter  fluant ,  an  lenram 
piceam  confidentiam  habeant  r  tales  enim  cum  Ru¬ 
tabulo  per  di&um  Foramen  detrahi  debent ,  ne  in¬ 
ferior  apertura  ,  per  quam  Materia  fufa  in  exterio¬ 
rem  derivatur  Catillum ,  obffipetUr.  De  in  ope  Ba¬ 
culi  ferrei,  altero  fuo  extremo»  fdndentis,  Foramen 
Carbone  obflrudfum  effora  5  ut  liquefacta  Materies 
in  anteriorem  effluat  Catillum  fervidum.  Si  nunc 
plures  Mineri  Centenarios  liquefacere  cupis,  remo¬ 
ve  ex  ifto  foramine  Carbunculos,  vel  reliquias  Sco¬ 
riarum  tenaces  ,  illudque  novo  obffrue  luto  :  jam 
tero  induratam  in  Catillo  anteriore  Maflam  aufer  cum 
Forcipe:  tunc  alium  Minere  Centenarium  eodem  ma¬ 
do,  ac  jam  diftum  eft ,  immittere,  liquefacere,  in 
Catillum  anteriorem  derivare  poteris» 

N  z 
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3.  Omni,  quam  deftinafti,  per  Furnum  transmif- 
fa  Minera,  igneque  conium  to ,  ac  frigefadto  Furno  5 
frange  Catillos*  ut  fi  quid  in  fifluras  eorum,  fub  O- 
peratione  forte  natas,  fe  infinuaverit ,  colligi  pofiit. 
Scorias  quoque  accurate  perluftra  fradtas,  ut  fi  quid 
de  Regulina  in  iis  detentum  fit  parte,  id  confpicuum 
fiat:  quod  vel  manu  vel  Elutriarione  feparetur,  6c 
una  cum  Regulo  ,  in  Catillo  exteriori  colledlo  ,  a 
Scoriis  emundato,  ad  Bi  lancem  examinetur.  Erit  au¬ 
tem  Regulus  fragiliffimus,  in  quo  Metallum  adhuc 
in  Minerss  flatu  latet. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  In  hac  Fufione,  ob  ignem  nimis  fubito  appli¬ 
catum,  Minera  colliquefcit ,  hinc  fuum  Sulphur  6c 
Arfenicum,  pro  parva  modo  parte,  dimittit  ( Proc. 
XLVI.  Uf.  N°.  1. ) ,  extera  in  ar&iores  nexus  cum 
fixa  Minerse  fubfiantia  abit.  Cum  itaque  Ferrum, 
in  omni  Pyrite  abundans,  de  ceteris  Metallis  Sc  Se- 
mimetallis  cunftis  Sulphur  &  Arfenicum  feparet  , 
fibique  uniat  ( P.  I.  §.  173.  Coroll  1.);  hinc  ifia 
graviora  fundum  petunt.  Ferrum  a  Sulphure  6c  Ar- 
ienico  folutum  ,  una  cum  Terra  non  metallica,  fu- 
pernatat.  Sed  hxc  feparatio  tam  perfedle  non  con¬ 
tingit,  quin  aliquid  Ferri  fabrilioris  Terrae  non 
metallicae  in  Regulo,  Cupri  vero  quid  in  Scoriis, 
reftitet  :  cujus  ratio  eil ,  quod  Ferrum  in  Minera 
pyritofa  haud  fafficiat  Sulphur  Arfenicum  ab- 
forbere  omne,  fed  mediante  Arfcnico  pr^cipue,  cum 
Metallis  in  Rcgulinam  iemimetallicam  fubftantiam 
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abeunte  ,  fubtilioris  iftius  Terrae  pars  Regulo  con- 
junCa  maneat.  Vocatur  hic  Regulus  Lapis  Cupri 
(germ.  Roh~Stein9  Kupfer-Stein  &c.);  quippe  qui 
crudi  PyritiE  indolem  ha&enus  utcunque  retinuit. 

2.  Verum  non  omnis  Minera  pyritofa  Cupri  huic 
rudi  Colliquationi  fubjici  def>et  y  fed  ifta  folummt)- 
do ,  quae  plurimum  Ferri ,  parum  Cupri ,  in  fe 
habet.  Ratio  enim  ,  cur  liquefacio  absque  prasrce- 
dente  Uftulatione  heic  inftituitur ,  eft  (  i.)  ut  Fer¬ 
rum  a  Cupro  feparetur :  quod  fpecie  Praecipitationis 
fuforiae  abfolvitur  per  Sulphuris  in  Ferrum  a6lio- 
nem  (N°.  i.)  :  nec  alia  methodo  tam  abundantis 
Ferri  de  Cupro  cum  emolumento  heri  pollet  fepara.- 
tio.  (i.)  Ut  Liquatio  commodius  perficiatur:  fi 
enim  Pyrites  Ferri  per  Uftulationem  fuo  privatur 
Sulphure,  folo  igne  vix  traCabilis  eft  ,  ob  Ter rae 
Martialis  indolem  admodum  refraCariam :  quod  cer¬ 
nere  licet  in  Ferri  Minera  ,  quanquam  fit  fluxilifli- 
ma  fui  generis  ;  quippe  quae  longe  violentiore  igne 
ad  fui  liquefaCionem  eget ,  quam  ulla  alia  Minera. 
Quin  &  huc  confert  Terra  non  metallica  ,  per  fe 
plane  non  fluxilis,  compofitionem  I  yritae  eo  largio¬ 
re  copia  ingrediens  ,  quo  minus  is  Cupri  in  fe  ha„ 
bet:  hae  autem  ambae,  igne  vehementi  fubito  appli¬ 
cato,  a  Sulphure  in  Pyrite  utcunque  fixato,  nec  adeo 
cito  exhalare  valente,  folvuntur,  &  fimul  a  Cupro 
|  tunc  fegregatur  Ferrum,  adeoque  mediante  Sulphu- 
i  re  a  Ferro,  &  viceverfa,  mediante  Ferro  a  Sulphu- 
;!  re  liberatur  Cuprum. 

$.  Hac  via  obtinetur  Argentum  ,  Aurum  &  Cu¬ 
ji  prum ,  fi  Minerae,  in  quibus  latent  ,  per  Saxorum 
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Pyritarumque  magnam  molem  funt  difperfe  ,  qusp: 
Elutriatiopem  non  admittunt :  nec  alia  ratione  hade- 
nus  cognita  utiliter  inde  Metallum  feparari  poteft* 
Videlicet  poft  rudem  talis  Minerap  pomminutionem  , 
nili  jam  flavorum  fulphureorum  Pyritarum  fuffl- 
ciens  quantitas  inflt,  eliguntur  Pyritm  Ferri  fulphu- 
Tei,  &'  quidem  inter  eos  ,  qui  pnefto  fune,  praepri- 
nais  illi,  qui  plurimum  Argenti,  Auri  ,  &  Cupri  in 
£c  habent :  fic  enim  uno  eodemque  labore  expen- 
fis  jam  dicta  Metalla  acquiruntur ,  quse  Angulari  Pro- 
*:eflu  ex  Pyrite  feparari  quandoque  cum  emolumento, 
non  poflunt.  Hilce  Mineris  dc  Pyritis  fuperaddim- 
fur  Scoriae  fluxiles  ,  praefer tim  de  Plumbi  M ineras 
cxcodione  fuperftites  ,  &C  maxime  tales ,  cx  quibus  . 
adhuc  aliquid  Plumbi  extorqueri  potefl:,  vel  &  ipfa 
Plumbi  Minera  ;  quin  etiam  alia  additamenta  ,  per 
fe  ,  vel  falcem  fub  conditionibus  hic  prsefentibus  fk? 
ple  liquabilia,  quorum  quantitas,  8c  feledus  ,  vix 
Certo  determinari  poteft ,  fed  per  experientiam  in  his 
rebus  acquifltam ,  tentamina ,  habitamque  circumftan» 
tiarura  rationem  ,  conilitui  debet.  Haec  omnia  per 
Furnum  transmittuntur  :  unde  acquiritur  Regulus  9 
in  quo  Aurum  ,  Argentum  ,  Cuprum  ,  Plumbum  , 
funt  concentrata  ,  fed  rudi  forma  (N°.  i.),  Plum¬ 
bo  tamen,  quod  Aurum  Sc  Argentum  praecipue  in  fe 
recipit,  aliquando  feorflm  in  Regulum  coi  ledo ,  in¬ 
fimam  Catilli  regionem  pedente, concomitantibus Sco-? 
riis  copiofi (fimis. 

4.  in  hoc  Proceffu  praecipitatio  Minere  cx  Saxis 
fcorificatis  praecipue  Pyritae  eft  tribuenda.  Terra  e- 
$im  Martialis  in  Pyrite  fub  initio  ftatira ,  pm  ignis. 
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agere  incipit ,  fuum  dimittit  Sulphur  ;  quod ,  tanto 
agitatum  igne,  metallicas  Ferri  praecipue  partes  quam 
plurimas  abripit  ( Proc.  XLVI.  Uf.  No.  j.):  am¬ 
bo  igitur  iflhcec,  undique  occurrentia  Saxis  commi¬ 
nutis,  M ineras  recondentibus,  interpofitis ,  haec  pe¬ 
netrant  5  difiblvunt  ,  ad  fcorificattonem  dirponunt  : 
quod  eo  conflandus  fit ,  quia  Sulphur  per  Ferri  par¬ 
ticulas  adhaerentes  figitur  ,  ut  ,  licet  incredibilem 
sgnis  actionem  patiatur  ,  tamen  haud  promte  avolet. 
Alia  pars  Terrae  Martialis  in  Scoriam  convertitur  , 
quse  ,  juvantibus  additis  Scoriis  plumbiferis,  aliisve 
fluxilibus  ,  Saxa  penitus  fblvit  ,  liquefacit»  Inde 
tunc  Minerse  fefe  extricant,  praecipitantur,  de  qui¬ 
bus  reliqua  Terras  Martialis  pars  ,  in  flatum  metal¬ 
licum  redufia,  Sulphuris  &  Arfenici  portionem  ali¬ 
quantam  abforbet;  hinc  Metalla  in  Regulum  foli- 
diorem  ,  pondero  fio  rem  ,  concentrantur  ,  cui  vero 
Ferri  redudti  plurimum  fefe  immifeet.  Notes  ergo 
circa  hunc  Proce  flum  fequentia.  (  i  )  Sulphur  ne¬ 
ce  fla  r  io  requiri,  fuoque  concurfu  didta  peragere,  li¬ 
quet  ex  eo,  quod  Pyrites  Sulphure  privatus  non  par 
fit  Scorificationem  tam  promte  adjuvare,  contra  vero 
refra&aria  fua  indole  huic  obfit.  (  z. )  Ferrum  non 
folum  cfle  fcorificans,  fed  etiam  praecipitans  ,  dum 
Sulphur  8c  Arfenium  abforbet  :  Scarificatio  enim 
per  Mineram  vel  Scoriam  Plumbi  ,  alios  ve  additos 
Fluxus,  perfici  potefl ;  fed  maxima  Plumbi  pars, 
una  cum  metallica  in  Mineris  haerente  parte ,  deti¬ 
netur  in  Scoriis ,  fi  ferrifer  Pyrites  deficit  :  quin 
etiam  ipfum  Plumbum  ex  fua  Minera  non  fufiicten- 
ter,  in  nonnullis  plane  non,  praecipitari  &  purum 

N  4  reddi 
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reddi  poteft:  absque  Ferri  auxilio.  ($.)  Arfenicim 
abundans,  tametfi  fcorificationera  fuo  concurfu  po¬ 
tenter  adjuvet  ,  hic  noxium  eft ,  ob  rapacitatem 
Plumbi  deftrudhonem  in  Vitrum,  pro  minima  parte 
vix  reducibile  (P.  I,  §.  90.).  Sed  etiam  multum 
Arfenici  cum  metallicis  non  metallicis  Terris  fi¬ 
gitur  ,  hasque  ambas  inter  fe  mifcet :  unde  Reguli 
admodum  rudes  producuntur  ,  Scoriae  contra  mul¬ 
tum  Metalli  detinent.  Hinc  etiam  fubftantiae  me¬ 
diae  Arfenicales  nafcuntur,  a  Scoriis  &;  Regulo  feCe 
diftinguentes  ,  praecipue  Cupri  6c  Ferri  feraces  , 
quae  fi  una  cum  Ferro  Cupri  multum  in  fe  habent a 
vocantur  a  Metallicis  (germ.  Kupfer-Leg) :  fi  vero  ex 
Ferro  5c  Arlenico  foiis  funt  conflatae,  dicuntur  (Spei* 
fe),  quibus  Terris  non  metallicae  multum  ineft, 

PROCESSUS  XLIX. 

Miner  a  Cupri  Pyritofae ,  Crudae,  Colli  quatio  in  vaf$ 
claufo ,  ut  fiat  Regulus  fimilis  (  Proc.  praec. ) . 

APPARATUS. 

1.  Mincrae  non  uftulatse  Centenarios  duos  pon* 
deris  parvi  Docimafiici  ,  in  pollinem  tritos  fabu¬ 
lem,  mifce  cum  duplo  vel  triplo  Vitri  vulgaris  com¬ 
minuti  ,  quod  praeito  eft  ,  fluxilifiimi  ;  vel  Sc  huic 
Scorias,  quae  Terra  metallica  reducibili  penitus  ca¬ 
rent,  facileque  ad  ignem  fluunt,  fabftitue  :  com¬ 
mitte  Crucibulo  vel  Catino ,  Sc  Sale  communi  ob- 
jue  j  TigUIo  &  Luto  commifiuris  applicato  claude* 

HiCf 
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i.  Si  hxc  violento  igne  in  Furno  anemio  per 
horam  liquefcunt ,  in  fundo  fra£h  vafis  invenies  Re» 
gulum  fimilem  (Proc.  praec.  ). 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 


i.  Nullius  Minerse  fulphureae,  non  uftulatae,  li- 
quefa&io  per  Fluxum  additum  alcalinum  perfici 
debet:  Alcali  enim  fixum  cum  Sulphure  minerali 
abit  in  Hepar  fic  di<5lum  Sulphuris,  quod  Metalli¬ 
ca  corpora  foluta  in  fe  retinet  (P.  1.  §.  ijf.): 
hinc ,  fi  Minera  multo  Sulphure ,  vel  ejus  Acido, 
fcatens,  cum  Fluxu  nigro,  aut  albo,  alcalino-  olco- 
fis,  ad  ignem  funditur;  vel  plane  nullus  acquiritur 
Regulus,  vel  faltem  Reguli  longe  maxima  pars  de¬ 
tinetur  in  Scoriis  ,  prous  nempe  major  vel  minor 
Metalli  praecipitandi  proportio  in  Minera  habetur. 
Si  cum  Felle  Vitri  mifcetur  Minera.,  ignique  fufo- 
rio  exponitur  ,  facilius  ex  hoc  Sale  fiuxiliffimo  prae¬ 
cipitatur  Regulus,  qui  vero  plerumque  colorem  Py- 
ritse  ipfius  retinens,  intra  paucum  tempus,  acri  ex- 
pofitus  in  pulverem  fatifcit  fufcum  ,  faporis  non 
tam  vitnolici  ,  quam  potius  falfi  j  indicio,  quod 
plurimum  Salis  fefe  immifcuerit:  neque  tunc  fuper- 
natans  etiam  Scoria  Metallo  caret :  unde  pondus  & 
qualitas  Reguli  incerta  habentur. 

Si  vero  Vitrum  aut  Scoriam  ad  hanc  Operatio^ 
nem  adhibendam  fluxiliorem  reddere  velis ,  adde 


—  vel  —  Boracis 
3  4 


uftulati  ,  amboque  fimul  eoa-' 

N  y  cere^ 
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tere  5  fi c  lentor  eorum  attenuatur  ,  pronuiusque 
Minere  moleculae  praecipitantur. 

z.  Plerumque  haec  Sulphuris  cum  Fluxibus  al- 
calino -oleofis  permixtio  tanquam  caufa  concurrens 
effe  agnofcenda  ,  quod  in  vafis  claufis  excofta  Mi- 
nera?  vel  Metallum  ,  fulphtirata  ,  minorem  Metalli 
puri  quantitatem  largiantur,  quam  fi  in  igne  aper¬ 
to  excoftio  inftituitur;  nifi  aliquod  Metallum  prae¬ 
cipitans  addatur  :  uti  v.  gr.  in  excoftione  Plumbi 
Ferrum  :  quod  autem  in  hoc  cafti  non  procedit  : 
nam  Ferrum,  cum  Cupro  mifcibile,  dum  hoc  prae¬ 
cipitat  ,  fefe  pro  parte  infigni  praecipitato  admifcec 
Cupro.  Nifi  enim  in  omnibus ,  attamen  in  longe 
plurimis  praecipitationibus  ,  docente  accuratiore  ex¬ 
perientia,  praecipitatum  participat  de  praecipitante; 
idque  in  humidis  seque  ac  in  ficcis  obtinet,  alias 
tamen  longe  magis,  alias  minus. 

PROCESSUS  L. 

Regulorum  (Proc.  XLVI1I.  XLIX. )  ulterior 

De 'p  urat  io ,  ut  fiat  Cuprum  nigrum. 

APPARATUS. 

Regulus  tundatur  in  grofiiorem  pulverem  ,  & 
repetitis  vicibus  Uftulationem  iteratamque  commina¬ 
tionem  patiatur;  ut  Sulphur  &  Arfenicum  difiipen- 
tur  (Proc.  XLVI.):  dein  cum  Fluxu  nigro  (Prcc. 
XLV1I.)*  vel  per  Stratificationem  cum  Carbonibus  3 
■  *  v  redu- 
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reducatur.  Erit  Regulus  inde  produ&us  fimili$ 
(Proc.  XLVIL). 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Cum  Reguli  Procefluum  proc.  conflati  fint 
ex  partibus  Pyritae  colliquefactis  ,  proportione  in* 
gredientium  folummodo  mutata  in  eo,  quod  minus 
Sulphuris  £e  Arfenici  ,  Terraeque  non  metallicae 
fubtilioris  ,  plus  vero  Cupri  fit  in  Regulis  ,  quatn 
erat  in  Pyrite  ,  ex  quo  illi  fuere  produdi  ( Proc. 
XLV1II.  N°.  $.)*>  necefle  eft,  ut  iisdem  encheire- 
fibus  Uftulationes  promittantur,  ac  (Proc.  XLVI.) 
didum  eft  ;  ut  inde  Cuprum  fic  didum  nigrum 
fiat  (Proc.  XLVI!. ) .  Quin  etiam  nonnunquam, 
fi  admodum  rudes,  multo  Ferro  inquinati,  funt  Re* 
guli  ,  una  vel  altera  Fufio  Uftulationes  intercedere 
debet*,  ut  iterata  praecipitatione,  per  Sulphur  Ar- 
fenicuni  adhucdum  reftans ,  Ferrum  de  Cupro  fe. 
paretur  5  cum  alias.  Sulphure  6c  Ari  enico  penitus 
difflatis  ,  fubfequente  Fufione  ambo  Metalla  con¬ 
funderentur ,  vix  feparanda  (Proceffl  XLVlli.  U£ 

N°-  *■)• 

( 

PROCESSUS  L  f. 

Explorare,  quantum  Cupri  puri  ex  Cupro  nigro 
per  Scorificationem  produci  pojfit \ 

Qui  hoc  ad  Lapidem  Lydium  detegere  conaturj 
jnftrudus  fit  oportet  Acubus  probatricibus  (P.  Ij 

S* 
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§.  $$o.),  quarum  una  fit  confe&a  de  Cupro  pu- 
riffimo  ,  reliquas  de  Cupro  nigro  magis  6c  minus 
puro  9  cujus  indoles  &  bonitas  ex  ante  jam  inftitu- 
tis  experimentis  conflet.  Affricatur  tum  Cuprum 
examinandum  Lapidi  Lydio,  Sc  cum  Acubus  fimi- 
liter  affndlis  comparatur.  Si  Cuprum  nigrum  opti¬ 
mae  notae  eff,  comparato  ec  colore  ejus  du£liii- 
tate  ,  ejus  bonitatem  quodammodo  dijudicare  licet. 
Si  vero  id  minus  purum  eft,  nihil  certi  hac  metho¬ 
do  concludere  poteris;  quoniam  color  &  con  fi  flen¬ 
tia  Cupri  a  multis  caulis,  nunc  una,  nunc  pluribus, 
infinitis  modis  &  proportionibus  concurrentibus  3 
mutatur.  Cuprum  enim  ex.  gr.  eodem  gradu  deal¬ 
batur  per  plurimum  Stanni,  minus  Bismuthi,  mini¬ 
mum  Arfenici.  Quanta  igitur  incertitudo  erit ,  fi 
modo  di£ta  fimul,  una  cum  plurimis  aliis,  concur¬ 
runt!  Hinc  alio'  examine  utendum. 

APPARATUS. 

j.  Specimen  de  Cupro  nigro  fepara  duorum  ad 
minimum  Centenariorum  ponderis  parvi  Docim affi¬ 
ci  ;  idque  eodem  modo  &  cautelis  fiat ,  ac  fi  Ar¬ 
genti  quantitatem  in  Cupro  nigro  explorare  velis 
(Procefil  XVI.  N°.  i.  2.)  :  quantitatem  duobus 
Centenariis  Docimafficis  paullo  majorem  comminue, 
ut  fruffula  exigua  fiant  granulati  craffioris  inftar: 
dein  redige  ad  exadlum  duorum  Centenariorum 
pondus  :  pondera  quoque  duos  Centenarios  Cupri 
comminuti :  cuilibet  granulato  adde  pondus  aequale 
Plumbi  granulati  puri ,  quod  nullum  veffigium 

Cupri 
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Cupri  poft  fe  relinquat,  dignofcendum  ex  obfcuro 
colore  remanente,  fi  id  in  Cupella  folum  vitrifice- 
tur:  involve  ambo  granulata  in  chartulas  feorfim. 

i.  Pone  duas  Cupellas  fub  Fornicem  ,  &  valido 
igne  aliquamdiu  uftula  :  hoc  fadlo  impone  grantila- 
ta  cum  Cupro.  Omnem  hic  operam  impendas,  u£ 
a£lio  ignis  haud  major  fit  in  unam ,  quam  in  alte¬ 
ram  Cupellam.  Attamen  fatis  interifo  igne  Procefi- 
fus  perficiatur  :  eo  quidem  regimine  ,  ut  in  initio 
fit  tam  validus  ,  quo  ocyfiime  Plumbum  liquefcat , 
ebulliat,  Se  Cuprum  folvat:  hoc  vifo  imminuatur 
ignis  tantum  ,  quantum  modo  ad  ebullitionem  le¬ 
niorem  requiritur:  poftquam  Plumbum  pro  maxima 
parte  confumtum  eft  ,  rurfus  citato  gradu  auge  i- 
gnem;  quod  optime  fit,  Prunis  ad  Cilium  Forni¬ 
cis  repolitis.  Folle  excitandis ,  Tuboque  Furni  O- 
perculo  impofitoj  donec  Plumbum  protinus  fit  con¬ 
fumtum.  Statim  ac  hoc  apparet  ,  obrue  granula 
Cupri  refidua  pulvere  Carbonum,  ope  Cochlearis 
parvi  fuperingerendo ,  Cupellasque  aufer ,  ut  fic 
fponte  frigefeant ;  pondera  tum ,  Se  quantum  de  duo¬ 
bus  Centenariis  Cupri  granulati  puri  deficit ,  tan¬ 
tum  adde  refiduo  de  duobus  Centenariis  Cupri  rsL 
gri  Regulo  :  tanta  enim  portio  per  Plumbum  eft 
confumra.  Si  vero  Cuprum  nigrum  plumbiferurti 
per  fe  fuerit ,  nota  praeterea  differentiam  ponderum 
amborum  Regulorum,  hujusque  tamam  partem  fu- 
peradde,  quantam  ab  ifta  quantitate  Plumbi ,  qux 
jam  in  Cupro  nigro  fuit,  confumtam  die,  defe&us 
Cupri  puri  in  altera  Cupella  indicavit.  Aggrega¬ 
tum  erit  pondus  Cupri  puri ,  quod  ex  nigro  obti- 

nen 
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fteri  potefl.  Ex.  gr,  Regulus  de  duobus  Centex 
jriis  Cupri  puri  granulari  pendeat  Libras  186.  Hic 
per  Cupellationem  amifit  Libras  14.  Regulus  de 
Cupro  nigro  vero  pendeat  Libras  if4.  Adde  ergo 
i  4  ad  If4:  quod  fit  s  ut  reflituatur  5  quantum 
per  idem  Plumbum,  in  eodem  ignis  gradu,  de  Cu¬ 
pro  efl  confumtum  :  aggregatum  1 68.  indicabit  ? 
quot  Libra:  Cupri  puri  ex  nigro  obtineri  poterunt. 
Si  vero  Cuprum  nigrum  in  le  jam  habuit  aliquid 
Plumbi  j  id  per  Cupellationem  conlumtum  *  ficati  &€ 
additum  Plumbum*  fecum  duxit  panem  Cupri  pu¬ 
ri,  qua:  ergo  erit  fuperaddenda.  Pro  quantitate  vero 
Plumbi  alium  i  potefl  differentia  Regulorum  pofl 
Cupellationem  fu  perditum  ,  adeoque  in  mox  allato 
exemplo  differentia  inter  186  1  erit  32; 

quoniam  igitiir  in  fimultaneo  Proce ffu  per  Plumbi 
quotuordecim  partes  pofuimus  unam  partem  Cupri 
puri  fui  Ile  confumtam,  adde  z  lb*  nam  minus  pondus 
quam  Libra  in  hifce  Proceffibus  non  curamus:  erit 
totum  pondus  Librae  170. 

3.  Quando  Plumbum  cupriferum  Cupellae  impo¬ 


nitur,  id  fepe  totum  confumi  potefl ,  fi  Cuprum 


Vel  —  minus  efl  Plumbo.  Ut  igitur  citra  Eliquatio- 

nem  hoc  fcire  poffis ,  fac  fequenti  modo  :  Specimen 
pendeat  Centenarium  unum,  huic  adde  duos  Centena¬ 
rios  Plumbi  granulati,  ficati  N°.  I.  y  fed  praeterea  ad¬ 
huc  Centenarium  unum  Cupri  puri  adjunge  ;  alteram 
Cupellam  onera  Centenariis  2.  Cupri  puri,  totidem- 
que  Plumbi  granulati  *  perfice  Proceffum  exa 6te ,  uti 

deferi* 
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defcriptumeft ;  codemque  modo,  uti  de  Cupro  pium- 
bifero  diximus,  inflitue  Calculum ,  nifi  quod  in  fine 
Centenarium  Cupri  puri  additi  rurfus  fubtrahas.  Ex» 
gr.  Regulus  de  Cupro  puro  &  Plumbo  granulato 
iit  184.  Libras,  perdidit  ergo  per  Plumbum  16.  Li¬ 
bras,  adeoquc  1 Librae  Plumbi  fcorificaverunt  i» 

Libram  Cupri.  In  altera  Cupella  de  Spec  imi  ne  exploran¬ 
do,  addito  Centenario  1.  Cupri  puri,duobusque  Plumbi 
granulari,  reflat  Regulus  96.  Librarum  ;  huic  a dde# 
quod  per  Plumbum  confumtum  fuit  Cuprum ,  vide¬ 
licet  i(5.  Ib;  erit  aggregatum  ili  Libras-  qu^re dif¬ 
ferentiam  inter  15  i.  184.  quae  erit  72,  ,  ■&  indi¬ 
cat,  totidem  Libras  Plumbi ,  in  Specimine  latentis*  cum 
proportionata  parte  Cupri  in  Scorias  abiifle  j  cum  ita¬ 
que  fingul^  12,^-lb  in  Scoriam  converterunt  Libram 

unam  Cupri,  rurfus  fere  6.  Librae  aggregato  nz* 
funt  fuperaddendae ,  unde  componitur  pondus  118* 
1  abrarum.  Ultimo  denique  ab  hifce  Centenarium 
Cupri  puri  additum  eft  fubtrahendum  :  erit  refiduum 
18.  Librae  :  tantum  in  Centenario  uno  latens  pote¬ 
rit  produci. 

4.  Pondere  accurate  inveftigato  ,  granulum  ope 
Helicis,  Mallei  &C  Cunei  frangatur  :  fic  colore,  fu* 
perfide  per  fra£luram  nata  lateritia,  nitide  granula* 
ta,  du6lilirateque  tam  frigidi  quam  candefadii ,  judi¬ 
care  poteris  ,  an  purificatio  fic  bene  perara  9  nec 
m>  . 
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Aliter . 

Quando  deficit  apparatus  pro  Cupellatione  ,  vel 
fi  taie  fubjedlum  occurrit  ,  quod  Cupella  ferre  non 
par  eft  (  Proc.  Ii.  )  ,  perficitur  Operatio  vel  in  Pa¬ 
tella  vitrificatoria  ;  vel  in  ejusdem  cavitate  prius  ma* 
defa&a  efformatur  Catillus  ,  &  luto  &  pulvere 
Carbonum  ,  tam  dcpreflus ,  ut  tota  ejus  fuperficies 
cava  ,  hinc  6c  liquefadti  Metalli  minima  fuperftcs 
molecula ,  undique  confpici  queat  :  fi  vero  profun¬ 
dior  eflet,  qum  ut  fufiicientem  profpedtum  admittat  , 
exfcindantur  anterius  6c  pofterius  e  diametro  duo  de 
fupremo  ejus  margine  fegmeota  ,  per  quae  introfpi- 
cere  poflis*  Hanc  calefaftam  repone  lub  Fornice 
Furni  Docitmftici  ,  in  cujus  orificium  apertum  Pru¬ 
nae  candentes  fint  repofitae  ,  quibus  etiam  Patella 
circumquaque  cingatur  :  quando  omnia  perfedle 
candefcunt,  impone  Cuprum  ,  &  quidem,  fi  pium» 
biferum  eft,  folum  ;  fi  vero  Piumbo  penitus  caret, 
adde  Plumbi  granulari  partem  circiter  tertiam  vel 
quartam,  8c  flatu  Follis  manualis  intende  ignem ,  ut 
quam  ocyfflme  omnia  fluant  :  quo  fadfo  paullo  re- 
miffior  fiat  reftus ,  quippe  qui  modo  fufficiat  ,  ut 
Mafla  metallica  bene  liquefa&a  perfiftat,  haud  mul¬ 
to  major.  Ebulliet  Mafla  fufa,  Scoriasque  nafcentur 
ambitum  petentes,  quas  fi  circa  Metallum  multum  ac¬ 
cumulari  incipiant,  cum  Hamulo,  cui  promte  adhae¬ 
rent,  caute  auferantur  :  tandem  omnibus  heterogeneis 
partim  difflatis,  partim  in  Scoriam  converfis,  fuper¬ 
ficies  nitida  Cupri  fufi  apparebit  puri  \  qua  vifa 

abs» 
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absque  mora  auferatur  Patella ,  &  in  aqua  extinguatur. 
I  Examinetur  tunc  ad  Bilancem  Regulus  fu  per  Ites,  cui 
j  adde  tantum  Cupri  ,  quantum  de  Plumbo  granula- 
1  to  circiter  confumtum  elle,  judicas  5  vel  (i  Cuprum 

Ijam  per  fe  fuitplumbiferunijdiffirentia  inter  Regulum 
:  fuperftitem  6c  impolitum  valeat  pro  Plumbi  quan* 
ij  titate  :  quantum  autem  in  hac  Operatione  certa  Hum** 
bi  quantitas  de  Cupro  confumat  ,  magnopere  dif- 
I  fert ,  neque  per  fimultaneum  Procellum  tam  exadte , 
I  ficuti  praecedenti  modo,  evinci  potell  :  nili  auura 
ex  gemino  Procellu  proportio  innotefcat  ,  duode- 
>  cimam  partem  Cupri  in  relatione  ad  Plumbum  af- 
femas.  Quacunque  vero  cautela  hicce  ProcelTus 
perficiatur  ,  femper  tamen  produftum  proportio- 
I  naliter  minus  erit  ,  quarn  id  ,  quod  in  Operatione 
j  majori  acquiritur  ^  modo  in  minore  bene  depuratum 
;  fit  Cuprum. 

Si  Cupri  puri  paucilfimum  in  miftura  e  Ile  fufpi- 
i  c^ris,  obferva  quae  dicta  furit  No.  rnod.  praec. 

Ubi  forte  contingeret  ,  ut  fub  Operatione,  hac* 
vel  priori  methodo  mllituta,  Plumbum  haud  prom* 
i  te  dilfolverec  Cuprum  nigrum  ;  opus  elt  ,  ut  aliud 
„  fpecimen  cum  Fluxus  Nigri  aequali  portione  in  Cru- 
21  cibulo  forti  igne  liquefeat ;  hoc  fado  ,  debita  Pium- 
J  bi  quantitas  immittatur  ,  filo  ferreo  moveatur  ;  dein 
i  fponte  fngefcat.  Regulus  de  fradto  Crucibuio  exi- 
r{  mamr,  &  ulterius 5  ficuti  prius,  excoquatur. 
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USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Hsec  eft  ultima  Cupri  depuratio  ,  qua  hete- 
rogencorum  in  praec.  Proccffibus  incepta  ieparatio, 
quantum  fieri  poteil: ,  perfefte  abiblvitur.  Aurum 
enim  &  Argentum  fi  exceperis  ,  castera  Metalla  Sc 
Semimetalia  cuncta  ,  pro  parte  maxima  ,  una  cum 
Sulphure  6t  Arfenico  ,  per  Ufiulationes  prius  factas, 
param  diffipata  fune  ,  partim  exufta  :  in  Fufionibus 
vero  prsemiffis  vel  per  fe  abierunt  in- Scoriam  aut 
Fumum  ;  vel  mediante  Ferro  ,  Semimetalla  ,  Sul¬ 
phur,  St'  Arfenicum  praecipue  abforbente  ,  id  per¬ 
actum  fuit ,  St  fimul  per  hxc  illius  deflru&io  ac¬ 
celerata.  Cuprum  fic  ex  his  praecipitatur  purius  $ 
Terram  vero  non  metallicam,  Cupro  in  ftatum  me¬ 
tallicum  ex  vitrefeente  terrellri  rcdu&o  ,  atque  Ar¬ 
fenico  ,  mediante  quo  Terra  modo  dicta  praecipue 
Regulis  rudioribus  primae  Fuiionis  conjuncta  fuit» 
diffipato,  ejici ,  per  fe  patet.  Attamen  omni  hocce 
molimine  ducti  litas  non  obtenta  fuit  perfefta  ,  hinc 
ultima  hac  Operatione  perficitur  ,  quod  priores  dene¬ 
gabant  ;  falicet  in  iflis,  ab  incumbente  Scoria,  bete- 
rogenea  Cupro  adjundta  ,  a  penitiflima  difiipatione  8c 
deftruftione  quadantenus  defendebantur  ;  igitur  in 
hac  ultima  depuratione ,  aeris  &  ignis  immediatas  a- 
ftioni  late  patet  Cupri  a  Scoriis  denudati  fu  per¬ 
ficies,  a  quibus  paucum  fuperftitis  Semimetalli ,  Fer¬ 
ri  Sulphuris  ,  &  Arfenici  protinus  vel  in  Scorias 
exuritur  ,  vel  diffipatur.  Sed  St  Cupri  haud  parum 
fimul  in  Scorias  fecedit ,  cujus  tamen  plurimum  ex  iis¬ 
dem  iterata  Fufione  reduci  poteft. 


z.  Tam- 


i.  Tametfi  aurem  Ferrum  ,  fi  folum  ,  aut  etiam 
una  cum  Cupro,  funditur,  facillime  comburatur, 
£e  fcorificetur  5  attamen  id  lemei  liquefa&um ,  cum 
Cupro  confufum  ,  folo  igne  neutiquam  tam  coirr 
mode  penitus  feparari  poteft  ,  quin  magna  Cupri 
pars  una  cum  eo  pereat.  Hinc  pro  diverfitate  Mi- 
nersc  ,  &  dextera  ejus  traftatione  ,  infignis  Cupri 
ex  variis  non  modo,  fed  ex  fimilibus  Mineris, 
diverf  s  Procefiibus  produdi  9  differentia  obtinet  ,  a 
Ferro  admixto  femper  fere  pendens  :  hoc  autem  per 
paucum  Plumbum  faci  Se  feparatur  :  id  enim  ,  cum 
Ferro  in  flatu  metallico  neutiquam  rnifcibile  ,  Cu¬ 
prum  folvit ,  illud  rejicit  ;  ipfum  vero  Plumbum  , 
tantum  ignem  non  fuflinens  ,  partim  in  fumum  , 
partim  in  Scoriam  ,  refolvitur.  Et  haec  efl  ratio, 
cur  ex  Mineris  Cupri  plumbiferis,  uti  etiam  ex  Cu¬ 
pro  nigro,  ex  quo,  per  Eliquationem  cum  Plumbo 
inflitutam  ,  Argentum  feparatum  fuit  ,  melioris  no¬ 
tae  producatur  Cuprum  ,  quam  fieri  potuiffet  defi¬ 
ciente  penitus  Plumbo,  Heic  vero  notandum  ,  quod 
Ferrum,  nimia  in  Cupro  nigro  quantitate  praefens, 
impediat  ,  quin  Plumbum  tam  promte  ,  ac  decet, 
Cuprum  invadere  poffit.  Emendatur  hoc  incommo¬ 
dum  ,  per  ejus  cum  Fluxu  Nigro  liquefadionem  , 
fub  quo  citra  Cupri  exuftionem  ,  Plumbum  fuper- 
injedum  ,  defideratum  effedum  praefiare  ,  Ferrum¬ 
que  exturbare  valet.  Quando  ergo  Cuprum  ni¬ 
grum  ,  cui  Plumbum  inefl ,  occurrit  depurandum , 
haud  injufte  portionis,  fub  Operatione  deperditae,  per 
experimentum  fimultaneum  determinata  pari  Cupro 
refiduo  excodo  additur ,  ut  quantitas  Cupri  puri  t 
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in  Cupro  nigro  latens ,  per  magnam  Operationem 
Metallurgicam  producenda  ,  exa&ius  determinetur : 
enim  vero  Ferrum  in  praecedentibus  Operationibus 
jam  eousque  fuit  reje£tum  }  ut  confiderationem  vix 
mereatur  :  id  quod  de  plurimis  aliis  Cupro  nigro 
adjun£frs  etiam  valet.  Videlicet  pondus,  lub  Gpe. 
ratione  deperditum  ,  pendet  a  Plumbo  cum  certa 
quantitate  Cupri  confumto  ;  quoniam  ergo  Scoria, 
de  Plumbo  &  Cupri  parte  nata,  rurfus  a  Metallur- 
gis  reducitur  (  quod  Germani  Juffrifchen  vocant), 
quae  ambo  poilea  a  fe  invicem  feparantur  ;  hinc  in 
Operatione  Docimaftica  decet  ,  hanc  etiam  Cupri 
partem  determinare  ,  &  Regulo  fuperftiti  adde¬ 

re  :  quas  circumftantite  omnes  probe  funt  obler- 
vandee. 

z.  Quod  ad  ignis  in  hoc  Proce flu  applicationem 
attinet  ,  nota  ,  hunc .  Cupro  quam  ocyfiime  tanto 
gradu  applicandum  efle  ,  ut  id  ilico  liquefeat  :  nifl 
enim  hoc  fiat ,  Cupri  multum  comburitur  \  quo¬ 
niam  Cuprum  modo  candefa&um  ,  longe  majori 
quantitate  citius  ,  in  fquammas  femifcorificatas  de- 
hifcit ,  quam  id  ipfum  eodem  tempore  liquefa&um 
imminuitur,  Sed  tamen  Sc  nimis  impetuofus  ,  lon- 
gcque  major  ignis  ,  quam  quo  opus  eft  ad  ejus  fu¬ 
ronem  ,  multo  plus  deftruit ,  quam  ignis  ei  faltera 
liquefaciendo  iufficiens.  Eam  ob  caufam  ,  depuratio- 
ne  pera£ta  ,  granula  in  Cupella  refidua  Cupri,  ili¬ 
co  pulvere  carbonum  obruuntur  ;  quoniam  fub  ifto 
Metalla  a  combufiione  co n fervantur ,  ut  per  horas 
fub  eodem  ,  fine  minimo  ponderis  decremento,  can- 
defeere  poflint,  Pne  caceris  cunelis  enim  Metallis, 


Cuprum  in  acre  libero  candefcens  ,  multum  de  fua 
fubftantia  fcoriolarum  fquammofarum  forma  cito 
deperdit  :  quae  vocantur  Cineres  Cupri  ( germ.  Kup- 
fer-  Afche) .  Quando  Operatio  in  Patella  perii, 
citur,  aqua  extingui  debet  Regulus,  licet  aliquantula 
Cupri  pars  hinc  perdatur:  Scoriae  videlicet  circa  Re¬ 
gulum  haerentes  non  admittunt  pulverem  carbonum, 
|  quin  reduflrum  inde  Plumbum  rurfiis  inquinet  Cu¬ 
prum.  '  x 

4.  Quoniam  diverfo  ignis  regimine  plus  minus 
Cupri  per  eandem  Plumbi  quantitarena  deftruitur 
1  ( Proc.  VI.),  fecurius  eft  ,  ut  dute  Operationes  fi- 

mul  inflituantur  ,  fi  Cupro  nigro  Plumbum  fuper- 
i'  additur,  vel  fi  Operatio  in  Cupella  perficitur,  ubi 
1  femper  Plumbum  additur.  Sic  enim  ex  portione 
-  deftrufta  Cupri  puri ,  cujus  quantitas  exafte  cogni- 
t'  ta  fuit  concludere  licet ,  quantum  idem  Plumbi 
|  pondus  Cupri  puri  ex  Cupro  nigro  fecum  abripii- 
aj  erit  ;  quin  etiam ,  quantum  per  fe  combuftum  fue- 
'i  rit.  Qualescunque  tamen  cautelas  obferves  ,  nun- 
p  quam  in  minori  ProcdTu  proportionatum  produftum 
:i  cum  majori  habebis  :  nam  Metalla  i m perferiora 
1]  deftruuntur  tardius,  citius,  prout  majori  vel  mino¬ 
ri  ri  fuperficie  aeri  parent  :  atqui  esetens  paribus  rc- 
jl  ipe&ive  minor  moles  majore  patet  fuperficie ,  quam 
i)  major  ;  hinc  de  minore  quantitate  plus  deperditur, 
tjjj  quam  de  majore.  Hoc  ut  quodammodo  corrigatur, 
k  plures  Centenarii  ad  Experimentum  impenduntur : 
ri  fed  prorfus  corrigere ,  5c  aeris  a£Honem  penitus  ex¬ 
ii  eludere,  natura  Operationis  non  permittit. 

j\  Merito  hic  mentio  facienda  periculi,  quod  ori- 
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tur  ex  fortuita  vel  imprudenti  applicatione  Aquas., 
corporis  humidi ,  vel  modo  frigidi ,  ad  Cuprum  li- 
quefa£tum.  Inter  omnia  enim  Metalla  nullum  eft, 
quod  tanta  cum  violentia  omnia  circumpofita  dis¬ 
jicit  ,  quam  Cuprum  liquefa&um  ,  praecipue  exco¬ 
ctum  ,  purificatum  (germ.  Gahr-Kupfer)  \  adeo,  ut 
illapfu  carbonis ,  vel  lapilli  humidi  vel  frigidi ,  in¬ 
tegrae  fornaces  fepius  disjiciantur  ,  officinae  combu¬ 
rantur  :  ldque  praecipue  tum  contingit  ,  fi  Aquae, 
alius  ve  corporis  humidi  8c  frigidi  ,  parva  folum- 
modo  moles  ,  fed  late  expanfa  ,  fuperficiem  Cupri 
attingit  latam.  Quin  etiam  Cuprum, jam  incipiens 
folidefeere  ,  fi  loco  frigido  humido  f  pnefertim  la¬ 
tiore  fuperficie  ,  projicitur,  diffilit  cum  fummo  ad¬ 
itantium  5C  incendii  periculo.  Unde  in  Cupri  per 
aquam  granulatione  opera  i$i pendenda,  ut  id  de  la¬ 
mina  declivi  ,  vel  per  vas  perforatum  ,  tenui  rivo, 
in  aquam  valide  motam  defluat  3  nifi  idem  pericu¬ 
lum  incurrere  velis. 

PROCESSUS  LII. 

Mxawen  Scoriarum  Proceffuum  praeed.  de  Cupr$ . 

APPARATUS. 

Si  Scoria  eft  valde  fulphurata  ,  tunde  ejus  duos 
Vel  tres  Centenarios  Docimafticos  in  pollinem  fub- 
tilem,  6t  absque  Fluxu  Reducente  Salino,  vel  per 
fe,  vel  ,  fi  refraCtaria  ejus  indoles  id  requirit ,  cun* 

iliqua  portione  Vitri  fiuxiliffimi ,  vulgaris,  commi- 
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nuti ,  mixtam  ,  fuperaddito  Sale  communi  ,  in  vafe 
claufo  ,  igne  anemio  ,  funde  ,  ut  (Prbc,  XLIX.) : 
habebis  Regulum  fimilem,  ac  (1.  c.)< 

Quando  autem  Scoria  parum  vel  nihil  Sulphuris 
in  fe  habet  ,  Centenarium  unum  ,  ficuti  Minerara 
Cupri  fluxilem  ,  cum  Fluxu  Nigro  trafia  (Proc. 
XL-lII.)  :  erit  Regulus  purior. 

Sed  fi  majorem  Scoriae  quantitatem  explorare  cu¬ 
pis,  peragatur  Operatio  fecundum  (Proc.  XLVIIL). 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

9  i 

i.  Dum  Metalla  igne  fuforio  ex  corporibus  fb- 
lidis  ,  in  quibus  funt  inclufa  ,  per  Scorificationem 
praecipitantur ,  Scoriae  ob  lentorem  plerumque  ali¬ 
quid  Metalli  retinent  (P.  1.  §.  107.  Schol.  2.) ;  fed  & 
deficiente  jufta  Phlogifii  quantitate  ,  igneque  nimis 
diuturno  aut  valido,  plurimum  de  Regulis  jam  prae¬ 
cipitatis  Metallorum  imperfedhr  mixtionis  femivitre- 
fafbum  iterum  in  Scoriam  fecedit  :  deih  Sulphui  & 
Arfenicum  abundantia  faepifiime  in  caufa  funt,  quod 
fufficiens  praecipitatio  non  fiat  ;  praecipue  fi  praeci¬ 
pitantia  deficiunt ,  vel  non  rite  applicantur  :  deni¬ 
que  Metalli  ipfius  defiruftilitas  non  permittit  ,  ut 
unica  vice  tentetur  praecipitatio  plenaria  :  quin  po¬ 
tius  pars  quaedam  prius  excufia  de  Scoriis  falcem  fe« 
paratur  ,  hasque  poflea  iteratae  Fufioni  reducenti 
fubjiciuntur  :  qui  procedendi  modus  eo  magis  pro¬ 
ficuus  eft  ,  cum  Scoriae  tales  ad  alias  Mineras  fun¬ 
dendas  nonnunquam  loco  Menfirui  infci  viant ,  fio 
gue  una  refiduum  dimittant  Metallum» 
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z.  Ex  hifce  forte  fic  putatas  Obfervationes  expli¬ 
cari  poterunc  ,  quo  modo  in  Scoriis  olim  rejectis, 
influxu  Aftrorum  vel  Athmofphasrae  ?  nova  Metallo¬ 
rum  generatio  fadta  fuerit. 

Scoria  de  Cupro  infpecie  ,  &c  Lapidibus  ,  ali- 
isque  virrefabhs  corporibus  ,  nata  ,  perfeftior ,  coe¬ 
ruleo  conipicua  efl:  colore.  Si  vero  plus  Cupri  haud 
penitus  vitrefafti  ineft,  ruffefcitj  8e  eo  magis  qui¬ 
dem,  quo  plus  Cupri  Scoria  in  fe  continet :  unde  & 
piu  rimum  hujus  Metalli  ex  tali  Scoria  reduci  poteft. 
Sed  ille  color  a  multis  adjundris  corporibus ,  prae¬ 
cipue  metallicis  ,  prorfus  poteft  obfcurari  :  id  quod 
maxime  a  Ferro  contingit ;  quippe  cujus  parca  quam 
titas  5coriis  conciliat  colorem  nigerrimum*  Hinc 
examen  Docimaftscum  Scoriarum  nunquam  negligen- 
dum.  Reguli  vero  metallici  ,  qui  ex  iis  praecipitan¬ 
tur,  funr  aeque  diverfi  ,quam  ifti,  qui  ex  Mineris  ipfis 
producuiitur;  Ex  Scoriis  enim  (  Procedi  L  )  Mi¬ 
ne  rae  pyritofse  qui  praecipitatur  Regulus,  longe  rudior 
ei!  primae  liquationis  Regulo  inde  producto  :  nam 
praecipitans  Ferrum  in  Scoriis  cura  Sulphure  unitum 
latet ,  excufla  reliqua  maxima  parte  nobilioris  Me¬ 
talli  :  hinc  Regulus  ifte  magis  ferrjfer  fulphuratus 
clE  5  qui  praecipue  a  Germanis  vocatur  Scblack~Stein. 
Sic  Reguli  omnes,  ex  Scoriis  produfti,  viliores  effe 

lblent  iftis  ,  qui  Proceflfibus  antecedentibus  funt  ac- 
qyiflti  ;  quoniam  videlicet,  in  praecedentibus  liquatio¬ 
nibus  plurima  heterogenea,  fixiora  praeprimis.,  rejedfai 
funt  ad  Scorias,  quae  ideo  cum  Minera  longe  impuri¬ 
ori  debent  sequi parari ,  quam  illa  Minera  fuit  ,  ex 
qua  natic  funt  h&  Scoriae» 
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PROCESSUS  LIIL 

EI  utri  at  io  Miner  ce  Cupri. 

APPARATUS. 

i.  Eodem  modo  omnia  peraguntur,  ac  in  prx- 
cedentium  Metallorum  Mineris  elutriandis:  fed  fpe- 
cialius  hic  notandum.  Ochras  Cupri  Virides  &  Coe¬ 
ruleas  (P.  I.  §.  410.)  non  admittere  ablutionem 5 
cametfi  in  molli  nec  valde  ponderola  Terra  late¬ 
ant  :  ipfae  enim  admodum  leves  funt ,  &  per  aquas  , 
haud  adeo  rapide  motas ,  ad  infignes  diftamias  de¬ 
vehuntur. 

z.  Mirierae  Cupri  Virides ,  &  Coeruleae  Lazureae 
(P.  I.  §.  408  409.)  nullam  patiuntur  Uftulationem , 
quin  dehifcant  in  pulverem  leviorem  ,  nigricantem. 
Ubi  ergo  talis  Minera  habetur,  mediocris  tantummo¬ 
do  duritiei  8c  gravitatis  Lapidibus  involuta  ,  Elutria- 
tio  plane  non  luccedit  :  fcilicet  per  Calcinationem 
praemilTam  talis  Lapis  ad  feliciorem  ablutionem  faepe 
praediiponi  debet :  atqui  hoc  fubiidium  negatur  ,  cu¬ 
jus  ratio  ex  modo  memorata  Minerx  indole  intelli- 
gitur.  Propterea  ,  quia  fimul  leviores  funt  didtae 
Minerae  crudae,  &  facile  in  pulverem  Subtilem  com¬ 
minuendae,  non  patiuntur  Eiutriationem  ,  nifi  vel  in 
Terris  haereant,  vel  faltem  inter  glebas  molliffimasi 
absque  praecedente  Uftulatione  facillime  per  fblam 
Aquam ,  absque  violenta  tufione  ,  comminuendas,  le* 
viores,  (int  difleminatae ;  Sc  vel  tum  quoque  vix  abs¬ 
que  ja&ura.  Caveas  tamen  ,  ne  pro  talibus  Mine- 
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ris  habeas  iftas ,  quibus  fuperficietenus  Ochrae  Coe¬ 
ruleae,  vel  Viridis,  nullius  momenti  cruftula  fefe  ap¬ 
plicavit. 

3.  Reliquae  Minerae  Cupri  fulphuratae,  pyritofae, 
fi  Saxis  durioribus ,  ponderofis ,  funt  inclufx ,  ob 
Sulphuris  prxfentiam  patiuntur,  imo  poftulant  Uftu- 
lationem  ,  non  modo  eum  in  finem  ,  ut  Saxa  ad 
commodiorem  comminationem  difponantur  ,  fed  et¬ 
iam,  ut  ipfa  Minera  ponderofior  &  folidior  reddatur: 
iunt  enim  tales  Minerae  fragiliffimx  ,  gravitate  fpe- 
cifica  mediocres  ,  &:  tufione  ipfo  Lapide  crudo  faci¬ 
lius  6c  fubtilius  comminuuntur  :  unde  poftea  maxi¬ 
mam  partem  per  Aquas  abripiuntur. 

4  Si  ergo  Minerae  ,  difficile  fluxiles  ob  Lapides 
intermiftos ,  per  Elutriatiooem  vel  plane  non  ,  vel 
falcem  difficulter  ,  Sc  non  nifi  cum  jadlura  ipfius 
Minerae,  fcparabiles  occurrunt,  conducit  potius  juxta 
(Proceffi  XLVill.  Uf.  N°.  3.)  eam  tradare. 

PROCESSUS  LIV. 

>  •  /¥  *  ■  •  *  4  ■  .  ...  ~  \ 

Cuprum^  in  Minera  Pyritofa ,  per  Solutionem  &  Prae¬ 
cipitationem  humidam  detegere . 

Si  in  Centenario  Pyritxmodo  paucae  Cupri  fem- 
uncix  latent  ,  hx  per  Prxcipitationem  fuforiam 
Docimafticam,  quibuscunque  remediis  adhibitis,  neu- 
Xiquam  detegi  poliunt  :  tot  enim  repetitis  Uftula* 
tionibus  Sc  Fufionibus  tam  parca  copia  Cupri ,  in¬ 
fer  tantam  heterogcneorum  molem  difTeminata,  ine- 
i  -i  vi« 
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vitabilitcr  maximam  partem  vel  in  totum  comburi¬ 
tur.  Quam  ob  rem  Methodus  eligenda,  qua  Men* 
ftruis  humidis  Cuprum  ex  Minera  feparetur ,  ac 
dein  commode  iterum  praecipitari  poilit.  Cui  rei 
accommodatillimum  eil  Acidum  Sulphuris,  in  Py- 
ritis  jam  abundanter  reconditum.  Ex  talis  videlicet 
JViineras  aliquot  Libris  vulgaribus  ,  ope  Uftu lationis 
mediocri  igne  aperto  fadae,  expofitione  dein  in  Aere 
humidiufculo,  Aquae  calida  afFufione  ,  producatur 
folutio  Vitrioii, ;  quas  poftquam  quiete  Filtratione 
limpida  reddita  fuit,  in  vafe  plumbeo  vel  vitreo  le¬ 
niter  ebulliat  j  cui  dein  politiffimas,  omni  pinguedine 
purae.  Lamellae  ferreas  immittantur.  Si  minimum 
Cupri  in  Pyrite  fuit ,  id  certo  Lamellis  in  forma 
pulveris  fubtilifiimi,  coloris  intenfe  fulvi ,  accrefcet* 
atque  omne  ex  folutione  Vitrioii  excutietur,  fi  fufv 
ficiens  ,  cum  modico  tepore  ,  conceditur  tempus* 
Interea  quandoque  Laminte  Ferri  eximi  debent ,  ut 
crufta  duriufcula  ,  quae  iisdem  ,  de  moleculis  Cupri 
praecipitatis,  accrevit,  Cultro  abradatur,  vei  Malleo 
decutiatur  ,  rurfusque  reimmittantur  ;  quod  fi  negii* 
gis,  praecipitatio  per  multum  temporis  retardatur. 
Omne  Cuprum  ejcdum  efle  indicatur,  fi  recens  Lami* 
na  Ferri  polita  ,  nitidequtf:  deterfa,  per  aliquot  horas 
in  folytione  calida  fpbraerfa ,  non  amplius  rufe  infi¬ 
citur  colore.  Cuprum  praecipitatum,  cum  Aqua  fer¬ 
vida  perfe&e  edulcaretur,  cum  Fluxu  Nigro  in  Regu¬ 
lum  colliquefcat,  Regulus  Cupri  nigri'  inde  colledus 
ulterius  ad  puritatem  perfectam  usque  excoquatur? 
hoc  quomodo  fiat  3  calculoque  inveniatur,  quantum 

ad 
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ad  quodlibet  Mineras  cruda;  Centumpondium  re* 
ferri  debeat,  in  prasc.  Proc.  expofitum. 

St  Vitriolum  jam  ex  tali  Pyrite  explorando  con. 
fe£lum  proflat  ;  prius  fcire  debes  ,  quantum  iftius 
cx  certa  hujus  quantitate  produci  poffit  $  dein  Ex- 
perimentem  cum  Libra  circiter  vulgari  talis  Vitrioli, 
in  Aquae  decuplo  foluti  ,fkuti  prius  inflituatur  Nora 
heic ,  Ferrum  rude  ,  fufum  ,  femper  longe  lentius» 
quam  malleabilc ,  quandoque  difficillime  in  acido 
Vitrioli  diflolvi  $  hinc  etiam  hanc  praecipitationem 
tardiffime  abfolvi  patet  ,  8e  Cupri  longe  impurior 
praecipitatus  obtinetur.  Sulphur,  A r fenicum , particu¬ 
laeque  femivitrefadlse  tali  Ferro  intermixta,  adrionem 
acidi  Vitrioli,  praecipue  dilutioris,  eludentia,  demum 
corrofo  Ferro  fefe  commi  fcentia,  in  caufa  funt.  Hac 
ratione  in  Ferro  minima  Cupri  portio  detegitur  , 
fi  cum  Spiritu  Vitrioli  diluto  ,  punffimo,  inde  con¬ 
ficitur  Vitriolum  bene  faturatum.  Idem  quoque 
cum  variis  mixturis  metallicis  ,  quas  Cuprum  in¬ 
greditur  ,  procedit :  fed  varias  heic  obfervandas  en- 
cheirefes  hoc  loco  enarrare  nimis  prolixum  ,  ten- 
fanti  detegere  facile  erit  :  qua  dc  re  infra  plura,  ubi 
jje  Vitriolis  agitur. 

PROCESSUS  LV. 

Separatio  Argenti  £5?  Cupri  per  Eliquationem 

cum  Plumbo . 

\ 

Liberatur  Cuprum  Proceffibus  prsced.  rite  infli¬ 
gitis  ab  omnibus  heterogeneis  :  fed  Aurum  &  Ar¬ 
gea- 
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gentum  in  prasdi&is  Operationibus,  ipfo  Cupro  Ion- 
ge  conftantiora  ,  in  hoc  remanent.  Debet  autem 
Cuprum  ,  antequam  penitus  excoquatur  ,  explorari, 
ut  innotefeat,  an  Auri  8c  Argenti  quantitas,  quam 
continet ,  feparationis  pretium  folvat.  Hanc  enim 
fecretionem  per  modum  Eliquationis,  mediante  Plum¬ 
bo  ,  inflituere  cum  Cupro  adhuc  impuro,  Nigro 
dido  ,  convenit :  cum  excodo  quippe  haud  asque  be¬ 
ne  ieparatio  ifthaec  procedit  :  cujus  rei  rationem  vi» 
de  (P.  I.  §  fo8.  fop.)*  Huic  accedit,  quod  Plura» 
bi  portio  quasdam  ,  poft  Eliquationem  in  Cupro 
refidua  manens,  perfediorem  &  faciliorem  Cupri  ex. 
codionem  reddat,  quam  fi  haec  absque  Plumbo  per¬ 
ficiatur.  Probe  tamen  notandum,  an  non  Plumbum 
fit  impurum  ,  Semimetallo ,  Stanno,  quippe  quas  Cu¬ 
pro  funt  adveria  ,  infectum  :  hujusmodi  videlicet 
inquinamenta  a  Cupro  abforbentur  ;  unde  hoc  deterius 
redditur  ,  non  nifi  magna  cum  jadura  ,  ncc  tamen 
ad  perfedam  usque  puritatem  , excoquendum.  Haud 
inutile  erit ,  hujus  Proceflus  rationem  brevifiime  ex¬ 
ponere  :  qui  vero  vanos  ,  hunc  in  finem  accom¬ 
modatos  ,  fingularcs  Furnos  ,  Machinas ,  modos  a- 
gendi  ,  defiderat ,  evolvat  Scripta  Erckeri ,  Agrica- 
3re,  aliorumque,  quorum  methodum  Audor  quidam 
in  Tradatu  Vom  Seigcren  unci  Eriz-  Beitzen ,  emen¬ 
davit  :  Dn.  Swedenborgius  vero  omnia  compilavit. 
Duabus  praecipue  Operationibus  ifihasc  feparatio  ab- 
folvitur  ;  jufta  fvidelicet  Mifturse  cum  Plumbo  Tem¬ 
peratura  j  dein  Plumbi  cum  Argento  ab  eo  foluto  Eli¬ 
quatione.  Quoniam  Plumbum  per  Eliquationem  a 
Cupro  non  perfode  feparatur  ,  fed  portio  quantita- 
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ratione  Plumbi,  quod  remanet  ,  Argenti  ‘aliquid  in 
Cupro  remanet  ;  hinc  in  tanta  Plumbi  quantitate 
Argentum  dilutum  flt  oportet  ,  ut  in  ifta  Plumbi 
portione,  qua?  eliquari  non  poteft,  di  <51  orum  Metal¬ 
lorum  tantillum *  modo  folutum  haereat',  quod  lar¬ 
giorem  Plumbi  additionem  non  mereatur.  Notan¬ 
dum  enim  ,  quod  in  impeniis  computandis  Plumbi 
&  Cupri  jaElufse  rationem  habere  conveniat ;  quum  ho¬ 
rum  aliquid  fub  hocProcefiu  perdi,  fcu  irreducibiliter 
exuri,  per  (e  pateat.  Adeoque  etiam  teque  exadle, 
ac  in  Cupro  ,  per  Cupel lationem  indagari  debet  Ar¬ 
genti  quantitas ,  quas  eft  in  Plumbo  ,  per  quod  (e- 
paratio  inftituenda  eft:  idern  enim  eft,  an  Argentum 
jn  Plumbo  eliquando  jam  antea  fuerit ,  vel  an  in 
colliquatsone  Cupri  cum  Plumbo  ab  hoc  receptum 
(it.  Porro  proportio  quxdam  requiritur  inter  Plum¬ 
bum  &  Cuprum  :  vix  enim  Plumbum  Cupri  qua¬ 
druplum  excedere  debet ,  quin  Cuprum  in  frullula 
dilabatur ,  <k  per  Plumbum  fufum  multum  ejus  ab¬ 
ripiatur.  Qua  de  caufa  etiam ,  Cuprum  ferriferum 
rude  ,  difficilius  per  fe  &  a  Plumbo  folvendum. 
Cupro  ,  facilius  per  fe  &  cum  Plumbo  fluxili ,  ad¬ 
ditur  ;  praecipue  tum,  quando  Cuprum  Argento  tam 
dives  eft  ,  ut  multum  Plumbi  pro  fufficiente  Eli¬ 
quatione  poftulet  addendum.  Quod  vero  jam  prius, 
de  qualitate  Plumbi  addendi ,  monitum  fuit  ,  huc 
etiam  applicetur.  Caveas  nempe  ,  ne  in  ejusmodi 
commixtionibus  Cupri  nigri  ,  de  variis  Mineris  pro- 
du<5li  ,  talia  inter  ic  conjungas  ,  quorum  alterum  fa¬ 
cile  perfecle  excoquitur ,  alteruiA  vero  difficillime , 

noo 
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noa  nifi  magna  cum  ja&ura  ,  neque  tamen  perfe&ara 
puritatem  admittens  :  nam  quod  mate  indolis  eft 
Cuprum  nigrum  ,  optimum  seque  corruptum  red¬ 
dit.  In  tali  cafu  potius  duabus  vicibus  ,  recenti 
addito  Plumbo  ,  Eliquatio  eft  repetenda  ,  ut  perfe- 
ftior  Argenti  feparatio  perficiatur.  Sed  neque  mul¬ 
to  minus  Plumbi  ,  quam  duplum  cum  dimidio,  Cu¬ 
pro  addi  debet  ;  fiquidem  nimis  imminuta  propor¬ 
tione  fere  tantum  Plumbi  remanet,  quantum  eliqua¬ 
tur.  Adduntur  autem  plerumque  tot  Plumbi  por¬ 
tiones  ,  quarum  quaelibet  feptendecim  Libras  pendet, 
quot  femuncte  Argenti  in  miftura  Cupri  &  Plumbi 
poft  Colliquationem  continentur  ;  de  quibus  tamen 
fimul  fumtis  fubtrahitur  tantum  ,  quantum  Plumbi 
Cuprum  jam  antea  in  fe  habuit  :  fic  ex  Centenario 
Cupri  Argentum  ad  dimidiam  vel  unam  femunciam 
usque  eliquari  poteft.  Si  nunc  in  Cupro  tot  fem un¬ 
cte  Argenti  funt  ,  ut  tot  portiones  feptendecim  L  - 
brarum  Plumbi  additi  quadruplum  Cupri  excedant; 
debet  iftud  Cuprum  cum  Cupro  paupere  vel  depaupe* 
rato  mifceri  ,  ut  jufta  proportio  obtineatur,  vel  idem 
1  duabus  vicibus  huic  Procefiui  fubjici,  uti  paullo  an- 
, |  te  monuimus.  Adhibent  autem  pro  Cupro  divi- 

te,  fi  aliae  circumflantia  haud  obdant,  Lychargyrium 
pro  maxima  parte  loco  Plumbi  :  quem  tamen  in  fi„ 
i*  (i  nem  tale  eligatur  ,  quod  Redu&ioni  rurfus  fubjici 
is,  debet,  &  vocatur  (germ.  Frifch-Glotte),  cujus  a  ve- 
11C  |  nali  Lythargyrio  differentiam  vide  (Proc/Vf.  U£ 
j  f ]  N o.  z.)  •  quippe  quod  pofterius,  ob  majus  pretium,  ipfo 
Plumbo  fuperius ,  in  ufum  non  vocatur.  Illius  igu 
r  tur  prorfus  vitrefc&i  centum  8c  viginti  quinque 

Libras 
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Libras  centum  Libris  Plumbi  fubftituunt :  tantum  e- 
nim  Plumbi  per  Redu&ionem  inde  obtinetur.  Ve! 
etiam  utiliter  fubftituunt  Cineres,  Lythargyrio  abfor- 
pto  faturatos,  de  Cineritiis  ,  in  quibus  jam  antea  Ar¬ 
gentum  a  Plumbo  fuit  feparatum,  fuperftites,  a  Ly- 
thargyrio  folummodo  puritate  diverfos :  haec  addita¬ 
menta  ,  una  cum  Cupro  ,  dum  hoc  funditur  ,  per 
focum  reducentem  tranfmittuntur.  Placentae  vel 
Panes  ,  qui  ex  miftura  conficiuntur  ,  ultra  tres  qua¬ 
drantes  Centenarii  Cupri  ,  &  duos  tresve  Centena¬ 
rios  Plumbi,  continere  non  folent. 

Ex  hifce  Placentis  primo  igne  leniore ,  flammeo  $ 
Plumbum  eliquatur  abundans ,  ex  hoc  dein  in 
Cmeritio  Argentum  fecernitur.  Ex  Placentis  ve¬ 
ro  reftans  Plumbum  in  Foco  ,  paullo  fortiorem 
aeris  ventilationem  admittente ,  fecernitur  ,  quocum 
fimul  plurimum  Cupri  de  Placentis  decidit.  Atque 

haec  ultimo  eliquata  ,  plerumque  ,  dum  aliud  Cu¬ 
prum  temperatur,  adduntur.  Plurima  Exempla 
&  modos  agendi ,  recenfita  inveniuntur  apud  fupra 
citatos  Au&ores.  Per  hanc  Operationem  Aurum,  fi 
quid  eft  in  Cupro  ,  una  cum  Argento  eliquatur ;  fed 
fi  Auro  dives  eft  Argentum  ,  magnum  ifti  impoli¬ 
tum  pretium  exaftiorem  exigit  feparationem  :  quo 
magis  fulphuratum  ,  femimetallicum  ,  eft  Cuprum, 
eo  penitior  feparatio  abfolvkur  ;  6c  contra,  quo  pu¬ 
rius  eft  Cuprum,  eo  ardiori  nexu  prcefertim  Aurum 
detinetur.  Quod  fi  vero  Aurum  abundanti  quanti¬ 
tate  Cupro  eft  coi  liquatum  ,  praeferatur  feparatio  e- 
jus  per  Scorificauonem  &  Cupdlationem  mediante 

Pium* 


Plumbo  ;  Rcduftio  Cuprum  &  Plumbum  rurfus 
reftuuic ,  deinceps  modo  fupra  expofito  feparanda. 

I 

D  B 

STANNO. 
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PROCESSUS  L  VI. 

Miner a  Stanni  Uftulatio , 

i, 5  w. ..  f-  /  «  y  .  ...  ■  •  '  •  5  ■  "■ 

APPARATUS. 

Minerae  Stanni ,  in  pulverem  non  nimis  fubtilera 
comminutae  ,  determinatum  pondus ,  e.  gr.  Cente¬ 
narios  fex  s  in  Patella  ,  lub  Fornice  bene  candefcen- 
te,  vafe  primum  per  aliquot  minuta  claufo  *  deim 
aperto  ,  uftula.  Haec  enim  Mincta  fecus ,  ac  pne- 
cedentes  Cupri  Plumbi  ,  validiore  ignis  gradu 
non  colliquefcit.  Cernes  igne  latis  intenfo ,  quod 
volatile  ,  fumi  albi  Ipecie  ,  alliacei  fcetons ,  expella¬ 
tur  :  quo  delinente  Patellam  aufer  ,  8c  refrigeratam 
Mineram  iterum  tere,  igneque  paullo  fortiore  ,  al¬ 
tera  vice  ,  uftula  j  donec  Arfenicalis  fumi  nihil  am¬ 
plius  percipias  :  quod  odore  ,  (i  eximitur,  melius, 
quam  vifu  ,  detegitur  \  vel  fi  periculum  facere  no¬ 
lis  ,  exemtae  candefcenti  Patellae  fuperimpone  La¬ 
mellam  Ferri  craliam ,  frigidam,  hancque,  antequam 
validius  percaluit  ,  refpice  fuperficie  inferiore  ,  quae 
albicante  nubecula  ent  maculata  ,  fi  aliquid  Arfemci 
i|  adhuc  exhalat. 

Ba&s  IX. 


P 


usus 


itiS  ARTIS  DOCIMASTICj®  Pars  IL 


USUS  et  RATIO  PROCEDENDI, 

i.  Minera  Stanni  nunquam  Sulphurata,  fed  pef 
Arfenicum  in  Minerae  flatum  difpofita  ,  reperitur^ 
praecipue  alba,Spathum  vel  Stalaflitem  album, exter¬ 
no  habitu,  quadantenus  aemulans,  femidiaphana.  Ca- 
ret  Sulphure  :  fi  quid  tamen  hujus  Mineris  Stanni 
obicuri  coloris  ineft ,  id  rcfpe&u  Arfenicalis  portionis 
vix  confiderationem  meretur.  Quoniam  nunc  Ar¬ 
renicum  per  ignem  multum  abripit  ,  ac  cito  in  ci¬ 
nerem  reioivit  Stannum  ,  refiduum  vero  Stanni  pefe 
fumdat  ,  fragileque  in  femimetallicam  fpeciem  redi¬ 
git  ;  necefle  eft  ,  ut  omnis  Stanni  Minera  per  Uftu- 
lationem  Arfenico  ,  quantum  fieri  poteft  ,  perfe&e 
liberetur.  Quo  vero  haec  Minera  conftantior  eft  in 
igne  valido  ,  quin  colliquefcat  ,  eo  facilius  infignis 
ejus  pars  ita  exuritur  ,  ut  reduci  nequeat  ,  fed  in 
Scoriam  fatis  refra&ariam  per  ignem  reducentem  ab¬ 
eat.  Huic  accedit ,  quod  Stannum  ,  ex  Minera  ni¬ 
mis  diu  ab  igne  agitata ,  neutiquam  tam  bonum  pro¬ 
deat  ,  ac  fi  jufta  ignis  diuturnitas  gradus  obier- 
vantur.  Idem  experiri  licet  cum  Stanno  jam  redu¬ 
cto  optimo:  quo  fsepius  enim  id  incineratur  &  re» 
ducitur  ,  quo  diutius ,  &  quo  validiore  ac  puriore 
igne  Cinis  torquetur  ,  eo  vilius  femper  Stannum 
prodit  redu&um. 
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Processus  lvii. 

Miner#  Stanni  Elutriaiio  *  &  ulterior  ad  Redu& 

titionem  praeparatio. 

APPA&ATUS. 


Minera  Stanni  *  gravitdte  fpecifica  ceterorum  Mc« 
lallorum  Mineris  praecellens  *  Elutriationem  prae  cae- 
Ieris  omnibus  admittit.  Non  modo  hinc  Terrae  8s 
Lapides  ,  fed  etiam  aliae  Minerae  fpecifice  leviores  $ 
per  Elutriationem ,  a  Stanni  Minera  feparari  pofiunt  $ 
praecipue  Minerae  Cupri  &  Ferri  ,  &  inter  has  ma¬ 
xime  Pyritofae  leviores;  Sed  ablutio  aliarum  Mine- 

J 

rarum  quoque  eo  melius  procedit  ;  quoniam  Stanni 
Minera  noti  tatii  facile  ,  ac  reliqucO  $  in  pulverem 
tenuem  Cotriminuitur  5  modo  Ferri  Mineras  excipias* 
Omnium  quippe  rigidiflimaS  ,  dutifiimas.  Denique 
figura  Minerae  Stanni  deprehenditur  folida  femper* 
$C  tufa  retinet  figuram  granulatam  ,  (olidiorem.  Quia 
&  Minera  haec  Uflulationem  fatis  validam  aliquam¬ 
diu  fert  9  nec  ih  leviores  trtoleculas  inde  dehifeit. 
Adeoque  fi  Lapides  duriores  ,  ponderofiores  *  (Unt 
abluendi ,  M inerme  Stanni  nil  nocet,  fi  illi  per  igneni 
ad  facilem  comrninutionem  praedifponantur.  Prius¬ 
quam  vero  Calcinatio  fit  *  abluantur  leviores  9  mol¬ 
liores  Terrae  ,  fi  qua*  abundanti  copia  adhaerent. 
Nec  minus  Pyritae  interfperfi  ,  fi  Uftulatio  modo 
primo  lenior  &  aliquot  repetitis  vicibus  inftiiuitur* 
in  caput  mortuum  leve, pulverulentum  a  abeunt:  un- 
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de  per  Elutriationem  dein  partes  Cupreae  &  Ferrea 
facile  abluuntur.  Si  autem  durior  ,  magisque  iatri- 
cata ,  ponderofa  ,  noti  facile  calcinanda  ,  Ferri  Mi¬ 
nera  reftai  ,  haec  poft  Uffculationem  ,  Se  Elutriatio- 
nem  ,  ope  Magnetis  extrahitur.  Eli  autem  fepafa* 
tio  Minerarum  Cupri  ,  Sc  Ferri  Pyritofarum  a  Mi¬ 
nera  Stanni  ante  co£tionem  eo  magis  relpicienda  ,  quia 
Mineris  Stanni  nullae  tam  frequenter  admixtae  funt : 
cum  vero  Stanuum  folvat  Ferrum  6c  Cuprum  ,  6c 
igne  quidem  longe  mitiore,  quam  requiritur,  ut  per 
fe  fluant  -y  facile  concipitur,  Fuiione  Reducente  infii- 
tuta,  antequam  amborum  feparatio  per  Elutriationem 
Se  Magnetem  praecefferit  ,  omnia  confundi  :  unde 
confiftentia  Stanni  produci  deturpamur  ,  idque  ad 
plurimos  ufus  ineptum  redditur.  Requiritur  autem 
Terrarum  Lapidumque  exadiffima  de  Minera  Stan¬ 
ni  feparatio  ;  quoniam  Stannum  redudium  neutiquam 
tam  validum  &  diuturnum  fuftinet  ignem y  ut  Icori- 
-ficatio  fufficiens  horumce  refra&ariorum  ad  Praeci¬ 
pitationem  particularum  metallicarum  abiblvi  poffit* 
Quod  eo  magis  neceilc  eft  ,  cum  ipfi  quoque  CaU 
de  Stanno  redu&o  refractariam  ,  lentefcentem  in  i- 
gne,  Scoriam,  cui  fefe  admifcet,  reddat  omnem. 

PROCESSUS  LV1II. 

Minera  Stanni  in  vafe  daufo  Rcdudio* 

APPARATU^ 

Hic  Procefius  eodem  modo  inftituitur,  ac  fimilis 

cum 


•1 
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|  cttm  Minera  Plumbi  ( Proce  (T.  XXXVit).  Cai 
Fluxui  praeterea  utiliter  ad mifcetur  Centenarium  di¬ 
midium  Picis  vulgaris  5  ut  RedudHo  Stanni  eo  prona¬ 
tius  procedat,,  combuftio  impediatur ,  quippe  quae  in 
boc  fubjedto  facillime  fit.  Ignis  in  initio  lenis  &  Ieii~ 
tu§  applicetur ;  donec  viva  Picis  flamma  jam  cefiante, 
nec  valis  crepaturam  ,  nec  fpumefcentem  Miflurte 
rarefaftionem  judicas  metuendam  :  tum  demum  ci- 
tiffime  ad  maximum  gradum  heic  neceflarium  exci¬ 
tetur,  &  mox,  ac  judicas  Fluxum  elle  liquefadltim , 
eximatur  vas  ,  fponteque  frigefeat  ,  frangatur  ,  exa¬ 
minetur  Scoria  &C  Regulus. 

Si  pundbum  peradbe  Praecipitationis  certius  fcire 
velis,  immitte  Crucibulum  mediocris  capacitatis,  0- 
perculo  tedlum,  in  Furnum  anemium  ,  quando  ab 
igne  luculenter  candefcit  :  Mifluram  Mineras  ,  & 
Fluxus  reducentis,  duabus  vel  tribus ,  partitis  vicibus 
ingere  in  Crucibulum,  qiise  brevi  temporis  intervallb 
femet  exicipiant  ,  rurfusque  Operculo  tege,  poft 
pauca  minuta  denuo  ,  remotis  ne  illabantur  prunis, 
Crucibulum  aperi  ,  5c  quando  Fluxum  liquidifiime 
fufum  ,  placideque  fine  fpuma  bullientem  cernis  » 
apfer  Crucibulum ,  ut  fponte  frigefeat ,  in  quo  fradl® 
legulum  invenies. 

I  f  vi 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI, 

•  '  ’  *  •  i  '  v 

f  |  Z  '  ■ 

Omnis  Metalli  in  igne  deftru&ilis,  omnium  ma¬ 
xime  Stanni  ,  per  Praecipitationem  Sc  Reductionem 
bn  vafis  claufis,  examen  admodum  fallax  eft ;  fic  ut 
exercitatiffimus  Artifex  cum  una  eadem  que  Minera', 
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tametfi  fit  comminuta  ,  &  partes  hene  permixtap* 
^liquot  vicibus  hunc  Rrpceflum  faciens ,  quam  rarif- 
fime  Regulos  ejusdem  perfe&e  ponderis  nancifcatur. 
Minera  enim  vel  Calx  Stanni,  ut  Redu&io  perfici¬ 
atur  ,  latis  refradaria  eft ,  hinc  igne  Violentiore  opus 
fiabet.  Sed  contra  Stannum  femei  reducum  , 
quam  citiflime  ,  ab  eodem  igne  iterum  deftruitur. 
Licet  quidem  quadantenus  judicare  ,  an  Minera  fi| 
dives ,  pauper ,  vel  mediocris  ,  fec}  ad  Libram  usque 
vix  licet  ^nullum  enim  fuh  Operatione  certum  datui* 
fignum,an  Redudio  &  Praecipitatio  perada  fit,  nec  ne  * 
fecj  merap  conjedurap  tantum  heic  locus  eft.  Qua  ir\ 
re  confer,  qux  in  fimili  cum  Plumbo  Proce fiu ,  ablo- 
lutae  Operationis  indicata  funt  figna.  J)ein  Fluxus 
Salinus,  feorificationem  adjuvans,  riihii  habet,  quod, 
in  Scoriam  convertat  *  nifi  ipfum  Stannum  :  nam 
terreftres  adhaerentes  partes  majori  cum  cura  > 
perfeftiits,  a  Stanni  Minera  feparantur,  ac  |b  aliis 
(Proc.  praec.).  Imminuto  igitur  ,  ex  jufto  diutius  pro- 
trado  igne,  phlogifto,  Fluxus  pronate  hoc  Metallum 
invadit,  vitrificat.  Cui  accedit,  quod  Stannum  eo  vi¬ 
lioris  notx  reddatur  ,  quo  diutius  igne  torquetur, 
quoque  %pius  Redudioni  fybjicitur  ,  quod  de 
tiullo  alio  Metallo  obfervatur.  Attamen  majus  Vm- 
um  an  commiflum  fit  ,  ex  Scoria  falina  perfeda, 
imperfeda,  granulisque  metallicis  intra  Scoriam  diffe- 
spinatis ,  vel  5c  ex  Scoria,  de  Metallo  deftrudo  na¬ 
ta,  iterum  reducihili ,  praecipue  prope  Regulum  me- 
taljxum  obvia,  ppgnofci  poteft.  Melius  hinc  fecunda 
modo  jn$ituitur  Minerae  Stanni  examen, ut,  durante 
9  fybjnde  aperire  &  introfpjce^e  liceat  vala. 

PRO- 
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PROCESSUS  LIX. 

Miner  a ^  Stanni  extemporama  Redu&io . 

APPARATUS. 

i.  Carbonem  de  ligno  molli,  non  valde  fibrofo, 
nec  in  igne  crepante,  qualis  elt  Tilije  vel  Coryli» 
i>ene  exuftum,  fuffocatum  ,  majoris  molis,  crafibm, 
elige  ,*  hujus  fuperficiem  ampliffimam  redde  cum  cul¬ 
tro  planam.  In  hoc  plano  excaves  Canalem  ,  fupe- 
rius  &  anterius  apertum  ,  ab  ambitu  incipientem, 
ad  medium  usque  plani  tendenrem  :  ad  hoc  polle» 
rius  canalis  extremum  formetur  foveola  fatis  pro» 
funda  :  fint  autem  canalis  &  foveola  tam  ampla  , 
ut  aliquot  Centenarii  Docimaftici  Minerse  vix  ter¬ 
tiam  partem  utriusque  implere  poffint. 

2. .  Minerae  Stanni  rite  praeparatae  ,  comminutae  in 
pollinem  quam  fubtiiiflimuro ,  duos  Centenarios Doci- 
mallicos,  cum  pauxillo  Picis  vulgaris  pone  in  Canalem 
(N».  i.)  deferiptum,  actam  late  extende,  ut  nullibi 
altitudinem  Canalis  adaequet  Minera  llc  coacervata. 
Huic  Carboni  alium  Carbonem,  aeque  latum  ac  lon¬ 
gum,  fuperimpone,  applanatum  ita,  ut  canalis  St  fo¬ 
veola  prioris  operiantur  penitus.  Ubi  canalis  St  fove» 
ola  contigua  funt  Carboni  fuperiori,  efFormetur  fes- 
raminulum  hujus  craflitiem  totam  permeans.  Tum 
ambo  Carbones  luto  tenui  ad  commiburas  applica¬ 
to,  vel  Filo  ferreo,  conjungantur. 

5.  Hae  apparatus  locetur  fupra  Cineres  vel  Sabu* 

P  4  lum  | 
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lum ,  ne  vacillet ,  declivi  quidem  fitu  ,  ut  apertura 
Canalis  fuperior  fit,  &  aditantem  Artificem  refpiciat, 
pars  vero  averfa ,  in  qua  rit  foveola  ,  longe  deprefi* 
fior.  Tum  undique  obruatur  prunis  &;  carbonibus, 
modo  ne  anterius,  ubi  eft  canalis  apertus ,  flatui 
cranfitus.  per  canalem  intercipiatur*  Si  nunc  ca  lege 
ope  Follis  manualis  ignem  excitas  ,  ut  flatus  directe 
intret  in  canaiis  extremum  apertum,  iterumque  per 
foramen  in  fuperimpofito  Carbone  faChim  exeat, 
flamma  eandem  directionem  fequens  ,  cito  liquefacit 
Mineram  in  canali  locatam,  §c  eo  ipfo  reducit:  quod 
fimul  a  Pice  adjuvatur.  Statim  vero  ac  fluit  Mi- 
nera  ,  decurrit  in  foveolam  Metallum ,  ubi  a  majori 
ignis  violentia  immune  eft.  Hoc  faCto ,  quod  vifu 
vel  filo  tenui  ferreo  cognofcitur,  removeantur  prqn^e 
circumpofitae  ,  &  fcopis  leniter  .  guttatim  aqua 
fuperinfpergatur  •  ut  Stanni  Regulus  quidem  citius 
refrigeretur,  fed  non  granulatim  diffipetur. 

PROCESSUS  lx. 

Mineram  Stanni  Stratifieatione  tum  Carbonibus, 

reducere. 

APPARATU  S. 

Omnia  hic  obfervanda,  quae  diCta  funt  de  fimiTi 
cum  Plumbo  Proceflu  (XLI.)  :  modo  Minera  rite 
fit  praeparata,  6c  Follis  decliviter  ad  Catillum  non  di¬ 
rectus  fit,  nec  adeo  valide  fpiret,  Carbones  fint  de  li¬ 
gno  molliori ,  minores  ,  ut  fatis  validus  ignis  quam 
fitiffime  excitetur ,  citoque  evanefeat :  parvi  enim  Car., 


I 
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bones  (I  Folle  agitantur,  longe  citius  ,  quam  majo¬ 
res  ,  percandefcunt ,  ocyus  confumantur  ,  &  fi  fis 
ope  fcoparum  aqua  fubinde  guttatim  fuper  in  fpergitur, 
;  ignem  per  breve  tempus  alunt  fatis  validum  :  quem 
in  finem  etiam  Minera  hume&ata  immitti  poteiE 


FERRO* 

PROCESSUS  LXL 

-  -  /  -  '  st 

Ferrum  ex  Minera  in  vafe  claujb  Reducere  & 

Praecipitare. 

, 

De  Terra  Martiali,  8c  Minera  Ferri,  per  Ma- 
I  j  gnetis  a&ionem  cognofcenda  ,  mentionem  jam  feci¬ 
mus  (P.  I.  §.  403.  404.)  :  fed  examen  hoc  neuti- 
|  quam  fufficere  ,  patet  ex  fequentibus.  Videlicet  ©- 
mnia  Metalla,  Semimetalla,  Sulphur,  8c  Arfenicum, 
M  excepto  folo  Antimonio  ,  Plumbo  (quippe  quod 
[i  pofterius ,  quoniam  Ferro  fefe  admifceri  ne  quidem 
[j  patitur,  non  confiderandum ) ,  infigni  quantitate,  per 
i  ignem  cum  Ferro  unita,  non  impediunt,  quin  Ma¬ 
gne#  Ferrum  arripiat  (vid.  Cl.  Hencltelii  Pyritd« 
log.  pag.  413;).  Et  qtianquam  aftio  Magnetis  in 
Ferrum  eo  debilior  fit ,  quo  plus  jam  memoratorum 
l  Mineralium  cum  Ferro  efi:  unitum,  8t  contra  ;  atta- 
men  ad  quantitatem  Ferri  reducendi  ex  Minera,  vel  a-* 
lio  quocunque  Martiali  compofito ,  neutiquam  ex  forti 
vel  debili  Magnetis  aftione  concludere  licet :  fiquidem 
varia  Magnetis  virtus  ,  atque  variorum  cum  Ferro 
fombinatorum  qualitas, proportio,  differentiam 
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effe&us  magnetici  efficiunt  infignem  ;  plus  enim  de 
uno  ,  quam  de  altero  corpore  ,  Ferro  admixtum 
efle  poteft,  ut  roaffa  a  Magnete  seque  valide  trahatur. 
Ab  ejusmodi  admixtis  etiam  facilior  &  difficilior  Ferri 
excodio  excodique  qualitas  dependet.  Dein  ex- 
trinfecus  modo  cum  Ferro  contigua  corpora  a  Ma*» 
gnete  pro  parte  fimul  elevantur  ,  quantumcunque 
iubtiliter  Ferrum  aut  ejus  Minera  comminuatur. 
Hanc  ob  rem  examen  per  ignem  in  fubfidium  vo* 
candum ,  quo  U  quantitas  &  qualitas  Ferri  ex  Mi* 
UCra  reducendi  innotcfcat, 

apparatus. 

i.  Terrae,  Lapidis,  vel  Mincrae  Ferri  rudirer  tufa§ 
Centenarios  duos  parvi  ponderis,  igne  falis  forti,  in  Pa* 
tella  fub  Fornice,  per  aliquot  minuta  forti  igne  uftu- 
]a  j  ut  8c  volatiliora  pro  parte  diffipentur,  &,  fi  nimis 
dura  eflet ,  emolliatur.  Uftulatio  enim  in  omni  gle¬ 
ba  ferrifera  utiliter  praemittitur,  cum  femper  ad  fe¬ 
liciorem  Reductionem  dilponat.  Frigefadam  quam 
fubtiliffime  tere  ,  iterumque  ,  inftar  Miner»  Cupri , 
fed  igne  longe  fortiore ,  uftula  j  donec  nihil  amplius 
odoris  fpargat  :  tum  frigefcat. 

z.  Si  Mmeram  nec  fluxilem  nec  refradariam, 
fed  mediae  indolis  efle  judicas  ;  compone  Fluxum  , 
ex  p.  Fluxus  Albi  (P.  I.  §.  189.),  p,  1.  Vitri 
Comminuti  fluxilis,  vel  fim ilium  fcoriarum  fterilium, 
non  Sulphuratarum, tum  Fellis  Vitri  &  Pulveris  Car* 

bonum  ana  p,  ~ .  De  hoc  Fluxu  triplum ,  ratione 

Miner»  uftulatae  9  huic  adde ,  omniaque  pcrfede 

per: 
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pertnifce.  Tunc  elige  Crucibulum  optimae  notae, 
interiu$  luto  tenui  bene  perfricatum  ;  ut  pori  for¬ 
te  hinc  inde  occulti  obftipentur  :  in  hoc  immitte 
Mineram  cum  Fluxu,  permiftam  ,  obrue  Sale 
communi,  &  Tigillo,  lutoque  ad  commifluras  appli¬ 
cato,  claude. 

3.  Furnum  anemium  pone  fupra  Pediftallum, 
Catillo  ex  pulvere  carbonacco  inftruftum  ( P.  I, 
Tab.  {i  L  Fig.  io.):  praeterea  etiam  Craticula  luis 
Bacillis  ferreis  fuftentata,  &  fupra  hanc  Capis,  cui 
tanquam  Pediftallo  infiftat  Crucibulum,  immittatur 
in  Furnum.  Omnia  obruantur  carbonibus  duris, 
mediocris  magnitudinis  ,  qui  fqperius  accendantur: 
quando  rubefeere  incipit  vas  ,  quod  definens  Salis 
communis  decrepitatio  indicat  ,  foramina  Pediftalli 
Juto  craflb  claude,'  excepto  illo,  quod  recipit  Fol¬ 
lis  roftrum:  hoc  applicato  agitetur  ignis  validiffime, 
fubinde  pabulum  recens  addendo;  ut  vas  nunquam 
fuperius  denudatum  fit.  Igne  fummo  fic  circiter 
per  tres  quadrantes,  vel  integram  horam  ,  continu¬ 
ato,  dein  eximatur  vas,  &  pavimentum,  cui  id  im¬ 
ponitur,  aliquoties  percutiatur ,  ut  granula  Ferri  for¬ 
te  diflipata  in  Regulum  colligantur ,  quem  frado 
vafe  invenies. 

4.  Ponderato  Regulo ,  explora  ejus  malleabilita- 
tem  ;  dein  candefiat ,  &  candefcens  iterum  mallep 
percutiatur.  Si  patitur  &  frigidus  &  candefadus 
i£tum  mallei ,  feque  quodammodo  extendi ;  judice¬ 
tur  Ferrum  optimum  3  fi  vero  aut  frigidus  aut  ca¬ 
lidus,  vel  ambabus  conditionibus  perculfus,  fragilis 
deprehenditur;  minus  purum  ,  fed  adhuc  m  ftat*j 
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lemiminerali ,  cenfeatur  Ferrum.  Quo  vilioris  au¬ 
tem  notae  eft  Ferrum ,  eo  majora  granula ,  vel  ftriac  5 
an  fraflrura  ejus  reperiuntur  ,  quod  ( germ.  Groh- 
Ktirnig,  Groh  -  Speiffig)  dicitur.  Unde  Artifices  *  fra- 
Suram  Ferri  videntes  ,  de  ejus  bonitate  judicare 
fblem,  haud  tamen  apodi&ice. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

t.  Antequam  Ferri  Minera  Redu&ioni  per  i- 
gnem  fubjiciatur,  Arfenicum,  longe  magis  vero  Sul¬ 
phur  per  Uftulationem  diffipari  pro  parte  faltem  de¬ 
bent  :  prius  enim  Ferro  produ6lo  conciliat  fragili¬ 
tatem  *  pofterius  non  modo  idem  facit,  at  praeterea* 
quoniiim  in  vafe  daufo  cum  Fluxu  Salino  Alca- 
lino  tra&amr,  abit  in  HeparSulphuris,  cujus  a£H- 
oni  Ferrum  valde  obnoxium  neutiquam  praecipita¬ 
tur,  fed,  nifi  totum,  tamen  plurimum  ejus  a  Sco¬ 
ria  Sulphurata  detinetur  ;  ita,  ut  tunc  plerumque 
Regulum  fruftra  quaeras,  vel  talem  fi  invenias, 
valde  rudis  erit.  Ingredientium  ad  Fluxum  compo- 
fitum  effc&um  (  vid.  P.  I,  $.  190.).  Prae  cacte* 
'iris  confiderationem  meretur  pulvis  Carbonum  ,  in 
hoc  Proceflu  abfolute  neceffarius  :  fine  hoc  enim 
non  facile  praecipitatur  Regulus,  prascipitatus  vero 
cito  rurfus  ab  acerrimo  igne.  Fluxuque  eonfumitur* 
"at  ubi  Fluxum  ingrediuntur  Carbones  ,  in  igne  tan¬ 
to  citra  deftru&ibnem  fervatur. 

2.  Vix  unquam  Ferrum  ,  quod  prima  hac  prss- 
ppitatione  obtinetur  ,  du&ilitate  decenti  praeditum 
eft,  fed  fragile  :  cujus  ratio  eft ,  partim  quod  Sul- 
%  4  phu? 
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jffiur  &  Arfenicum  in  eo  reftitent.  Equidem  Ferri 
Vena  dum  uftulatur  ,  fi  ambo  illa  abundant ,  he¬ 
rum  partem  maximam  dimittit ,  St  quidem  eo  fa¬ 
cilius  ,  quo  minus  prona  eft  Minefa  ad  colliquatio- 
nem:  fed  aliquanta  eorum  portio  tam  arde  vide¬ 
tur  efle  implicata  ;  ut  non  ,  ftifi  abforbentibus  ter- 
reftribus,  Alcalinis,  crafin  Sulphuris  immutantibus 8 
feparari  queat :  eamque  ob  caufam’  ,  in  majori  O- 
pere,  Calcem  addunt  vivam  ,  vei  Saxa  marmorea, 
igne  in  calcem  acrem  abeuntia  ,  qux  dum  Mine¬ 
ralia  dida  abforbent,  ab  hi  ice,  adjuvante  parte  Ferri 
deftruda  $  ad  fluorem  deducuntur  ,  inque  Scoriam 
abeunt  vitrefadam  ;  licet  alias  vitrefadioni  per  ie 
tantopere  refiftant :  in  quibusdam  quoque  cafibus  ad¬ 
hibentur  ,  ubi  etiam  refradanam  Mmeram  fubigunc 
(conf.  Part.  I.  §.  380.).  Alia  fragilitatis  Ferri 
caufa  eft  Terra  non  metallica  ,  nondum  feparata  i 
hxc  enim  Mineram  Ferri  copiofe  ingreditur  ,  Sc 
fub  liquefadione  Regulinas  parti  aflociata  manet  ; 
unde  Ferrum  rudifnmum  ,  fragilrffirnum  fit.  Quas¬ 
dam  Ferri  Minerae  prorfus  funt  intradabiles  \  non- 
nunquam  tamen  Reguli  inde  produdi  ,  fi  fran¬ 
guntur  ,  nitidam  femimetallicam  fpeciem  prx  fe  fe¬ 
runt  :  quod  ab  alius  cujusdam  Metalli  vel  SemF 
metalli  parca  adjunda  copia  ,  procul  dubio,  ortum 
ducit:  at  ejusmodi  mixtorum  ulterius  examen,  &  re¬ 
media  feparationis  certe  difficiliora  plerumque  neglr» 
guntur ;  quoniam  melioris  notae  dc  ditior  Ferri  Mi- 
nera  ubique  fere  obvia  eft. 

3.  Haec  Minerx  Ferri  per  Stratificationem  cum 
parbonibus  Fufio  &  Redudjp,  difficillime,  in  parva 

por* 
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portatili  apparatu  procedit  :  nam  antequam  VeM 
poteft  ingeri ,  luculenter  Furni  parietes  candefcere 
oportet :  quod  non  absque  detrimento  appatatus 
perficitur ,  nifi  interiia  fuperficies  craffiore  luto  fit 
obdudta;  Dein  ,  nifi  lutum  optimum  fit ,  tanto 
seftu  ,  accedentibus  Scoriis,  penitus  id  exeditur  * 
tumqilc  parietes  Furtii  etiam  confUmuntur.  Melius 
Furnulus  ex  Lapidibus,  in  Foco  Fabrili,  ad  hoc  ex^ 
perimcntum  faciendum  exftruitur ,  tumque  Operatio 
peragitur  haud  aliter  *  ac  fimilis  cUm  Cupro  Procef- 
fus.  Sed  ignis  tamen  adhuc  vehementior  huc  requiri¬ 
tur  ,&  Scoriae  Fetri  vel  alii  Lapides  fluxiliflimi,  non- 
nunquath  etiam  Calce  concomitante  (§.  prsec  ),  ahtig 
&  cum  Vena  dtpldranda  ingeri  debent  *  non  modo 
ut  liquefaftioncm  promoveant,  &  Ferrum  ab  hete* 
rogeneis  feparent*  fed  etiam  ut  Regulo  fupranatan- 
tia  hujus  cortfumtionem  per  ignem  &  ventum  im¬ 
pediant.  Carbonibus  fub  Operatione  repleti flimus 
fervetur  furnus*  &  parcior  Mincras  copia  qtfalibei 
Vice  ingeratur.  * 

PROCESSUS  LXII. 

Glebam  Ferrtfera $*§  **  qua  Ferrum  refractarium  pr&~ 
dii)  Lapide  fiuxilijffimo  flipatam  Reducere  &  Prg* 

€ ipitare  in  Regulum . 

apparatus. 

* 

»  .Oj  J 

Si  in  examitie  Reguli  Proc  prsec.  produ&L 
feundtm,  admodum  fragilem  effe  deprehendis ,  fie 

m 
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iit  neque  frigidus ,  neque  candefa&us  percuflionem 
pauilo  fortiorem  patiatur  ,  quin  difliliat  j  praeterea  9 
fi  fracturae  ejus  fuperficiem  fplendoris  Ferri  recens 
fra£H  reliquseque  fpeciei  metailiese  expertem  elfe 
cernis  $  icias  cum  parte  Miner*  in  Ferrum  redu&se, 
infignem  portionem  Mineri  nondum  fedu&ae,  nequd 
cum  Fluxu  fatis*  fuba&2e,  in  unam  molem  efle  convo* 
lutam  rudiflimam. 

Aliam  itaque  Minefae  portionem  ufiula  ,  &  in 
componendo  ( prsec.  Proc. )  Fluxu  adhibe  p.  3.  Flu¬ 
xus  Albi,  Vitri  comminuti,  vel  prorfus  exuftarum 
Scoriarum  non  fui phura tarum.,  pulveris  Carbonum 

ana  part.  1.  quin  etiam  rcfpeftu  reliquorum  ingre- 

'  !  - 

p  dientium  pauxillum  Calcis  vivae  e.  gr.  p.  Mi* 

Ij  fce  omnia  inter  fe, prius  feorfim  comminutiffima,  de¬ 
inceps  cum  Minera  Ferri  uftulara  conjunge  ,  reli** 

>  qua  fecundum  Proc.  prasc.  fiant* 

■ .  mm 


USUS  Et  RATIO  PROCEDENDI! 


i 

1; 

i 


Glebae  &  Miner*  Ferri,  refpeftu  reliquarum  Mi«* 
nerarum  ac  Metallorum  ,  fnnt  refra£tariae  omnes  $ 
at  iftas  ferrifer* ,  inter  fe ,  &:  in  relatione  ad  pro¬ 
prium,  quod  continent,  Metallum ,  Fefrufm  puto,  ni* 
mis  fluxiles  efle  poflunt.  Scilicet :  Ferrum ,  acce* 
dente  mediocri  fuforio  igne  &  phlogifto,  priusquam 
funditur ,  ex  ftatu  non  Metallico ,  in  Metallicum 
reducitur  :  fimulac  hoc  fit  ,  indolem  magis  refra- 
ftariam  induit  \  quas  proprietates  inter  omnia 

Jvlctalla  ScSemimetalla  folum  fibi  vindicat  Ferrum  * 

por- 


i 
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porro  ,  quo  magis  in  fuo  genere  ad  perfe&ionem 
&  puritatem  deducitur  Ferrum  ,  eo  pertinacius,  quin 
liquefeat,  igni  fuforio  refiftitjut  ideo  nonnulli  in  feri- 
tentiam  minus  veram, faltem  limitibus  circumfcriben* 
dara,  abierint  ,  quod  Ferrum  femel  fufum ,  praefer- 
tim  ad  malleabilitatem  perfectam  dedudtum ,  fine  ad^ 
dito  Sulphure  ,  Semimctallo,  aut  alio  Metallo  ,  rur- 
fus  fundi  nequeat. 

,  Hifce  itaque  confideratis  ,  concipitur  ,  qua  ra¬ 
tione  tales  rudiffimi  Reguli  ,  ex  Gleba  nimis  flu¬ 
xili  Lapide  ftipata ,  producantur  :  videlicet  Ter- 
rse  Martialis  molecuiae ,  in  Gleba  latentes,  incipien» 
te  candefadtione  ,  a  phlogifto  Fluxus  &  Carbo¬ 
num  exhalante  ,  in  Ferrum  reducuntur  ,  eo  ipfo 
intimius  cdnnubium  cum  Fluxu  refpuentes  ( P.  I. 
jpt.)  v  pondere  fpecifico  majori  ex  liquefa&o  Fluxu 
depreflse  ,  in  fundo  colliguntur  ,  $C  cum  ipfae,  fum- 
mum  ignis  gradum  expedtantes  ,  nondum  fuerint 
liquefadbe  ,  maxima  Lapidis  non  metallici,  quin 
metallici  reducibilis  ,  non  tamen  redudbi ,  pars  ,  a 
Ferri  particulis  defenfa ,  una  fefe  ad  fundum  fub- 
ducit ;  quae  cundta  fimul  in  unum  volumen  confer¬ 
ruminantur:  fi  nunc  Ferri  particulae  tam  refradtariae 
iirnt  ,  ut  tenui  fufioni  pertinaciter  refiftant,  non  re¬ 
jiciuntur  particulae  non  metallicae  ,  nec  Fluxus  fu- 
pernatans  eas  folvere,  neque  perfedbam  Redudtionem 
efficere  poteft.  Sinifter  hic  eventus  avertitur  per 
Vitrum  ,  aliaque  Ferro  caeteroquin  innoxia  ,  nec  i- 
ftud  inquinantia  additamenta  ,  quae  Fluxum  effi¬ 
ciunt  , magis  refradhrium  ,  lentore  fuo  praecipitatio- 

pem  retardantem  j  ut.  interim  Ferrum  tantum  pa. 
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fciatur  ignem,  quo  ad  liquefa&ionem  ,  perfe&iorera- 
que  Redu&ionem  deducatur  ,  limul  etiam  hetero- 
geneorum  per  falinam  Fluxus  partem  eroiio  penitior 
obtineatur. 

Deprehendi  talis  fpeciei  aliquot  Glebas  Ferri- 
Feras ,  quae  Foco  fabrili  fortiter  animato  impolitae* 
per  modum  eliquationis ,  dimittebant  Scoriam  ni¬ 
gram  :  non  enim  tota  moles  liquefcebat ,  fed  pallas 
inllar  lentefcebat  frigefadla  ;  videbatur  rudis  ,  ve¬ 
nulis  metallicis  intertexta  >  rurfus  ignita  ,  leviter 
Malleo  comprella  ,  Scoriarum  fimilium  multum 
exfudabat  ;  demum  crebris  ignitionibus  $c  alter¬ 
natis  percuflionibus  ,  firmioris  compagis  evadebat; 
donec  tandem  multa  fortique  percuffione  exercita, in 

optimum  Ferrum  abibat  9  pondere  -i-  adhibitae 

Glebae  crudae  ;  adeoque  hoc  Ferrum  line  fullone  * 
Faltem  particularum  reduftarum  conferruminatione 
produftum  erat.  Similem  Ferrum  tra£bandi  rati¬ 
onem  aliquot  annis  poli  in  Angliae  quadam  Ultrina 
vidi.  Sed  longe  minus  Ferri  obtinetur ,  quam 
per  fullonem  perfe&am. 

PROCESSUS  LXIII. 


Miner am  Ferri  Lapidibus  irefraBariis  ftipatam  Re* 
ducere  £5?  in  Regulum  praecipitare. 

APPARATUS. 

Si  in  praecedentibus  Proceffibus  cum  Ferro  nul¬ 
lum  Regulum  praecipitatum  elle  deprehendis  ;  fed, 
Pars  II.  QL  quan- 
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<]uanquam  fummum  ignem  adhibueris  ,  infimant 
Scoriae  partem  ex  Minerae  non  penitus  liquefa£tae3 
quin  &  Ferri  redu£fci,  praecipitatis  moleculis,  a  lupe, 
riore  Scoria  diftin&am  cernis ;  praepara  aliam  Mine- 
tx  portionem  fubtiliffime  comminutam  ,  cui  Boracis 
cremati  partem  aequalem  fimiliter  terendo  intime 
permifee  ;  hos  dein  Fluxui  (  Proc.  penult.)  fimiliter 
adjunge  ,  atque  igni  fuforio  violentiflimo  ultra  ho¬ 
ram  expone  ,  invenies  defideratum  Regulum. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

- 

Ex  praecedentibus  Proc.  patet,  quam  difficile  fit, 
rigorofum  Minerae  Ferri  examen  inftituere  ;  &  quod 
plerumque  aliquot  tentaminibus  egeat,  antequam  cer¬ 
ti  quid  de  ea  judicare  liceat.  Denique  cur  aliquando  de 
ditiffima  in  primo  examine  parum  vel  nihil  prodeat? 
Praeterea  cur  rarius  tanti  interfit ,  ut  diverfse  fpeciei 
Minerae  Ferri  in  majoribus  Operationibus  varia  pro¬ 
portione  fibimet  permifeeri  debeant,  antequam  liqua¬ 
tionibus  fubjiciantur  ?  Rariua  enim  ex  una  fola,  bonae 
notae ,  facili  labore  fufficientique  quantitate  Ferrum  ob¬ 
tinetur.  Praecipue  autem  dux  Ferri  crudi  ex  Mineri$ 
prodeunt  fpecies,  altera  frigida  Mallei  i£libus  explorata 
non  facile  frangitur,  fed  quadantenus  fe  complanari  con¬ 
cedit;  quando  vero  candefcit,  percufla  ftatim  diffilit. 
Haec  fehfiper  fulphurata  eft;  quod  experimentis  facile 
evincitur,  faspiusque  in  Proceffibus,  ubi  Plumbi  Ve¬ 
na  liquatur  fulphurata  cum  ferriferis  additis,  fpont& 
fefe  offert  Altera  lpecies  non  eft  fulphurata,  &  in 
firigido  eft  fragilis ,  candefa&a  vero  duftilis ,  cujus 

cru- 
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tlt&ditas  ab  imperfc&a  redu&ione  &  partium  me* 
tallicarura  aggregatione  non  fufficiente  pendet,  Haec 
fpecies  nafcitur  ex  optimo  malleabili  Ferro,  quoties* 
cunque  funditur*  neque  perfe&a  malleabilitas  refti* 
ruitur  ,  nifi  candefa&um  crebris  percuflionibus  ex* 
erceatur  ,  ut  Seoriolae  excutiantur  :  vel  etiam  idem 
obtinetur  per  Cremcntationem  cum  reducentibus,  de 
quibus  infra.  Prior  fpecies  fluxilior,  pofterior  ma® 
gis  refra&aria  eft» 

PROCESSUS  LXIV. 

Ferri  crudi ,  fragilis  b  ad  malkabilitatem  cxcoUio. 

Ut  reftituatur  malleabilitas ,  ifta,  quae  Ferro  fra® 
gilitatem  inducunt  j  funt  feparanda  ,  Ferrique  par* 
ticulaS  arftius  compingendae  ,  tit  heterogeneum  o- 
mne  ,  in  interftitiis  ejus  abfconditum  ,  exturbetur.  * 
Commode  hoc  peragi  potefl:  in  Foco  fabrili  limili, 
depreflb,  Catillo,  de  pulvere  Carbonum  fa&o  ,  in* 
ftrudto.  Huic  Carbones  Ferrum  recoquendum 
largiter  coacervata  ,  flratificata  ,  immittuntur  \  tum 
agitatur  Folle  fatis  valido  ignis  ,  ut  ad  liquamen 
deducatur  Ferrum  :  &  nifi  per  fe  cito  fluat,  Scori¬ 
asque  copiofas  emittat,  necefle  eft  ,  ut  per  fluxiles 
Scorias  ,  vel  Sabulum  facile  liquefcens ,  liquefadio 
adjuvetur.  Ignis  haud  major  fit  ,  quam  ut  omnia 
bene,  &c,  quantum  fieri  potefl: ,  aequabiliter  fluant j 
fubinde  agitetur  mafla  fufa ,  ut  omnes  ejus  partes 
Jgms  &  Aeris  adtionem  aequabiliter  patiantur :  Scorias 

QLi  a% 
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au£he  una  vel  altera  vice  detrahantur.  Inter  ini 
plurimae  fcintillae,  pluviae  inflar,  e  Ferro  rejiciun¬ 
tur  5  quae  eo  magis  imminuuntur,  quo  propius  Fer¬ 
rum  ad  puritatis  defideratum  accedit  gradum ;  nun* 
quam  vero  prorfus  definunt.  Denique  removean¬ 
tur  prunae,  Sc  e  Foco  deriventur  Scoriae  per  cana¬ 
lem  eum  in  finem  factum  5  Ferrum  vero  folide- 
fcens  ,  candelcens ,  ^auferatur  ac  Mallei  ictibus  ex¬ 
ploretur:  fi  adhuc  crudurfr  deprehenditur,  recoftio 
iterum  inftituatur  :  tandem  fufficienter  per  ignem 
purificatum  fubjiciatur  Malleis ,  8c  intercedente  ali¬ 
quoties  candefaftione  vario  modo  extendatur.  Si¬ 
gnum  optimi  Ferri  efi;  ,  fi  6c  candelcens  ab  igne5 
8c  frigidum  ,  in  omnes  dimenfiones  fe  extendi 
patitur.  Quando  difficulter  vel  plane  non  Mallea- 
bilitatem  concedit  Ferrum  ,  indicat,  Mineram  ifiam 
cum  aliis  Minerarum  fpeciebus  elfe  contemperandam, 
quod  faepe  multis  eget  tentaminibus,  antequam  jufU 
addendorum  qualitas  &  proportio  innotefcat. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

In  hac  Operatione  refidua  Volatilia,  Ferro  {latum 
mineralem  fragilitatemque  conciliantia ,  ope  Ignis  6c 
Aeris  difflantur;  Terreflria  vitrefa£ta , non  Metallica^ 
cx  liquide  fluente  Ferro  fub  Scoriae  forma  rejiciun¬ 
tur  :  neque  tamen  fatis  exafte  unica  id  fufione  ab- 
folvitur  :  imo  ne  altera  quidem  vice  fufum  Ferrum 
malleabil  itate  defiderata  praeditum  eft,  fed  vel  cande- 
fcens  ,  vel  frigefa<5him  ,  Malleo  validius  percuflum  9 
diffilic,  vel  faltem  fifluras  contrahit  (vid.  Proc.  pra ec* 

ia 
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imUfu) :  ideo  fubjicitur,  intercedente  aliquoties  cande- 
feciione  luculenta  ,  Malleo,  ut  refidua  terreftria  fco- 
;  rificata  e  fuis  latebris  excutiantur,  metallicae  partes 
'i  uniantur.  Vocatur  hoc  (germ.  Durch  -  Schweijferi). 
)l  Quo  opere  frte  peradto ,  Ferro  malleabiliras  ,  fivc 
ignitum  live  frigidum  fit ,  conciliatur.  Notabile  hic 
I  eft,  quod  Ferrum  omne,  tametfi  purisTimum  ,  per- 
i  fefte  malleabile  fit ,  fi  igne  reducente  funditur  $  im- 
i  mediate  autem  poft  fufionem  Malleo  difficulter  ce- 
f  dat.  Item  rigidius  id  fit ,  fi  lubito  refrigeratur, 
f  praecipue  fi  aquis  fubmergitur  :  quae  tamen  rigidi- 
J  tas  faltem  in  frigore  obtinet ,  nec  tanta  eft ,  ac  fufi 
Ferri  crudi ,  &  perfe&e  fe  patitur  reftitui  ,  fi  medio- 
3  cri  igne  puriore  per  aliquot  horas  mbefcens,  fub  ch 
s  neribus  ,aut  carbonibus  comminutis,  fponte  &  lenti  C- 
|  fime  refrigeratur.  Quin  etiam  esetera  Metalla  firmio¬ 
ra  , uti  Cuprum,  Aurichalcum,  Argentum  Aurum, 
poft  fufionem ,  aut  crebram  cum  Malleo  percufficnetn, 
led  neutiquam  tanto  gradu,  ac  Ferrum,  indurefeunt; 
quorum  flexilitas  fimili  artificio ,  videlicet  candefadlio- 
ne ,  Sc  lentiffima  refrigeratione ,  reftituitur ,  ut  dein  fe¬ 
re  Plumbi  inftar  lentefcanc.  Cavendum  autem, ne  fu¬ 
mans  flamma,  praecipue  de  Carbonibus  crudioribus, 
accedat:  alias  non  bene  procedit  emollitio:  quod  ma¬ 
xime  in  Auro  obfer vare  expedit,  utpote  quod,  licet 
flexilifiimum  Sc  tenacifiimum ,  Ferro  rigidius  fit,  fi  fu- 
pra  id  perfe&e  candens,  vel  fufum  in  Cmcibulo,  car¬ 
bo  fiiffocatus,  fumans,  femiambuftus  5  illabitur. 

Caeteroquin  hic  notandum,  quod  nullum  Metal¬ 
lum  tantam  de  fua  fubftantia,  fub  excoctione ,  aut 
fimplici  tantum  fufione,  patiatur  imminutionem,  ac 

Q.J  Feft 
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Ferrum  :  quin  fola  candefa&ione  luculentiore  quam 
citiflime  id  comburitur ,  feu  in  fquammas  fcorifica-* 
tas  dehifcit.  At  haec  combuftio  circa  Ferrum  mal- 
leabile,  excodfcum  ,  citius  contingit,  quam  circa  ru¬ 
de,  prima  liquatione  produdum. 

PROCESSUS  LXV. 

Chalybis  ex  Ferro  fer  Cament cilionem  prapara» 

tio. 

Duplici  modo  Chalybs  ex  Ferro  conficitur,  vide¬ 
licet  per  Caementationem  (P.  I.  §.  5*54.)  ,  vel  pef 
Fufionem.  C^mentatio  fic  abfolvitur. 

APPARATUS. 

t.  Elige  Bacillos  de  Ferro  puro  ,  heterogeneis 
libero,  cujus  optimus  index  eft:  Flexilitas  in  calore 
aeque  ac  frigore,  haud  admodum  craflos.  Praepara 
Caementum  ,  quod  ejusmodi  corpora  ingrediuntur 9 
quae  igne  agitata  Phlogifton  copiofum  ,  modo  mi¬ 
nerali  fui  phureo  Acido  penitus  liberum  fit,  eru&ant: 
Uti  funt  Carbones  fuffocati  omnes ,  uno  verbo,  quse- 
cunque  partes  Animalium  &  Vegetabilium  ,  inflam- 
mabile  fixius  in  fe  recondentes  ;  inter  quas  tamen 
caeceris  palmam  praeripiunt,  quae,  poftquam  ignem 
validum  in  vafe  claufo  per  horas  fuftinuerunt ,  pim, 
guem  Carbonem  relinquunt  fuperftitem,  Quae  Phleg¬ 
mate  &  Oleo  nimio  turgent  ,  priusquam  adhiben¬ 
tur,  in  femicarbonaceam  maffam  crematae.  fint.  Ab¬ 
iit  omne,  quod  valida  vi  oleofos  vapores  ablbrbet, 

mi 
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aut  etiam  Acidum  Sulphuris ,  vel  ipfum  Sulphur 
minerale ,  fpargit.  Prseftat  aliquot  CompofiEioneS 
iMu  Arationis  gratia  addere.  V.  g. 

j£.  Pulveris  Carbonum  mediocriter  comminuti  p. 

s.  Cinerum  Lignorum  p.  Mifce. 

qi.  Pulveris  Carbonum  p.  z.  Ofiiura,  Cornuum, 
Corii ,  Pilorum  (five  unum  horum  ,  five  plura  fi- 
mul  aut  omnia  permixta  velis ,  perinde  eft  :  nam  u* 
num  ex  his  fufficic  aeque,  ac  omnia  permixta),  leni 
igne  ,  in  vafe  claufo  ,  ad  nigredinem  crematorum , 
in  pulverem  ruforum,  p.  i.  Cinerum  Lignorum  p« 

-•  M. 

7, 

Caeteroquin,  ob  copiofius  &  magis  fubtile  inflam- 
m  a  bile ,  partes  animalium  caeteris  citiorem  effeftura 
edere ,  compertum  eft. 

z.  Comparetur  vas  figulinum,  cujus  optima  figu¬ 
ra  erit  Cylindrica  ,  altitudine  Baculorum  (No.  i.) 
longitudinem  duobus  vel  tribus  pollicibus  fuperans  : 
hujus  fundo  fuperinfperge  Caementum,  lege  ante  di- 
fta  praeparatum  *  ut  modice  compreflum  (esquidi- 
giti  altitudine  fundum  vafis  tegat.  Tum  Bacillos 
ferreos  ftatue  perpendiculariter,  tali  ordine,  ut  a  va¬ 
fis  parietibus  ,  &  a  fe  invicem  ,  circiter  unum  pol¬ 
licem  diftent :  interftitia  vacua  imple  eodem  Caemen¬ 
to  ;  atque  hoc  etiam  Bacillos  obrue  ,  ut  totum  vas 
impletum  fit ;  quod  dein  Tigillo  claude,  &  luto  te¬ 
nui  commi  Guras  obtura.  Loco  vafis  figulini ,  ad¬ 
hiberi  poteft  de  bra&ea  Ferri  confe&um ,  quod  vero 
externe  luto  debet  loricari  ,  ne  cito  ab  igne  combu¬ 
ratur. 
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3.  Tum  repone  id,  fic  (N°.  2.)  paratum  ,  in  Fo¬ 

cum  ,  ubi  per  plures  horas  ignis  ali  poteft  aequabilis, 
feu  in  Turris  fundum, vel  Focum  Athanoris  primum 
(P.  §•  280.  ).  ignem  tantum  inftrue ,  ut  per 

fex  vel  decem  horarum  fpacium  vas  modice  can- 
defcat  :  quo  tempore  elapfo  auferatur  ,  &  Bacilli 
candefcentes  in  aquam  frigidam  fubmergantur.  E- 
runt  tum  fragiles ,  in  Chalybem  converfi  ,  nec  Sco¬ 
ria  exterius  apparebit,  nec  diminutum  erit  pondus, 
fi  rite  modo  quoad  ignis  regimen  procefTeris. 

4.  Signa  autem  Ferri  in  Chalybem  mutati  funt,fi 
eandefcens,  inaqua  frigida  exftinCtum  ,  duriffimum 
evadit,  Malleo  haud  cedens,  ied  fragile  eft  fortius 
percufliim , nec  Limam  durilfimam  admittit:  pedeten- 
tirn  vero,  per  lentos  gradus ,  frigefaCius  ,  limari 
malleo  utcunque  extendi  poteft,  alius  quidem  plus, 
alius  minus.  Priori  Charaftere  a  Ferro,  perfeCte  mal- 
leabili  reddita ,  fefe  diftinguit  *  quippe  quod  quidem 
candefaCtum,  in  aqua  exftin&um  frigida,  rigidius  e- 
vadit ,  attamen  ,  fic  frigefaCtum  ,  infignem  duChlita- 
tis  gradum  retinet  :  altero  Charactere,  a  Ferro  quo¬ 
cunque  crudo  fufo  difcerni  poteft  :  id  enim  vel  in 
frigore,  tametfi  in  aqua  non  fit  exftinCtura,  vel  in  ca¬ 
lore  ,  fiepe  fub  ambabus  conditionibus  fragile  eft. 
Sunt  autem  indurationis  Chalybis  gradus  admodum 
diverfi  :  fi  enim  validius  incanduit,  in  aqua  frigi¬ 
diori  ,  mota  ,  fubito  exftinguitur  ,  plus  indurefcit, 
quam  fi  obfcurius  candefaCtus,  in  calidiori  refrigera¬ 
tur  aqua.  Atque  hg;c  induratio  ab  omni  contingit 
corpore ,  quod  fubito  calorem  abibrbet ,  neque  ta¬ 
men  Chalybem  facile  penetrat,  ejusque  crafin  inver- 
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;  tit.  Chalybs  praeterea  obfcuriore  gaudet  colore ,  mi¬ 
noribusque  granularis,  vel  ftriatis,  apparet  parti¬ 
culis  in  fra&urac  fuae  fuperficie ,  quam  Ferrum ,  ex 
quo  fuit  confecftus  :  quod  vocant  (germ.  Klahr-Kor - 
i  nig  ,  Klahr-SpeiJJig).  Id  autem  diftin&ius  cernitur,  fi 
Chalybs  cum  eadem  Ferri  fpecie  ,  ex  qua  fuit  con- 
fe&us,  conferruminatur,  &  candefafta  mafla  Mallei 
iftibus  bene  fibi  mutuo  implicatur  :  fi  tum  per  ex- 
ftin&ionem  in  aqua  frigida  iterum  induratur  &  levi¬ 
gatur  ,  Ferreae  Venae  a  Chalybeis  optime  dignofci 
poflunt  :  funt  enim  Ferreae  magis  albefcentes ,  nito¬ 
ris  fere  Argentei,  Chalybeae  autem  obfcuriores,  qua- 
fi  aquei  coloris.  Unde  Stahlius  Chalybem  didum 
Damafcenum,  qui  eadem  facie  adparet,  hac  ratione 
confici  autumat.  Si  vero  Chalybs  talis  cum  Ferro 
miftus  frangitur,  differentia  magnitudinis  &  coloris 
particularum  fimiliter  obfervari  poteft.  Nunc  autem 
differentiam  Chalybis  comparative  de  eodem  Ferro 
intellige  ,  ex  quo  fuit  confe&us  :  hinc  nunquam 
clarius  apparet ,  quam  fi  Conti  ferrei  crafiiores  Cae- 
mentationi  fubjiciuntur  :  fic  enim  toti  in  Chalybem 
non  mutantur  ,  fed  crufta  Chalybea  modo  obducun¬ 
tur  j  quando  dein  franguntur,  crufta  hsec  Chalybea,  a 
media  Ferri  fubftantia,  nondum  in  Chalybem  con- 
verfa,  diftin&e  oculis  difcerni  poteft. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  In  hac  Operatione  nihil  aliud  fit,  quam  ap¬ 
plicatio  vaporum  pinguium  infkmmabilium  ad  Fer¬ 
rum  purum  ,  cujus  rigidum  corpus  ,  calore  emol- 

Q,  f  litum 
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litum,  candefa&uni ,  ab  illis  penetratur  ,  hique  ift 
eo  figuntur  :  quod  inde  colligitur ,  quoniam  Fer¬ 
rum  fic  mutatum  non  modo  prius  fervat  pondus, 
dum  alias  de  fua  (ubftantia  per  candefa£fcionem  fem- 
per  plurimum  Scoriarum  fquammofarum  fpecie  de¬ 
perditur  ;  fed  &  aliquantulum  au£l:um  id  deprehen¬ 
ditur,  nifi  igne  diuturno  ac  nimis  vehementi  exter- 
nte  fuperficiei  combuftio  contigerit :  quod  fquam- 
mulae  datae  docent.  Hinc  efientialis  differentia  in¬ 
ter  Ferrum  purum  8c  Chalybem ,  in  Phlogifti  ma¬ 
jori  proportione  intimius  conjun&a  confiftit.  Inde 
etiam  patet ,  cur  ,  fi  nimis  craffum  Ferrum  in  tale 
Caementum  ponitur  ,  vel  fi  non  latis  diu  Bacilli 
cum  Caemento  in  igne  relinquuntur  ,  Crufta  Cha- 
lybea  modo  obducantur,  interiore  fubftantia  manen¬ 
te  Ferrea  ? 

2.  Omne  autem  inflammabile  ,  modo  Acido  Sul¬ 
phuris  liberum,  aptum  efle  ,  ut  Ferrum  in  Chaly¬ 
bem  mutetur ,  docent  Artificum  tentamina ,  quo¬ 
rum  alii  aliis  atque  aliis  ex  Regno  Animali  &  Vege¬ 
tabili  partibus  utuntur  ad  fua  Caementa ,  neque  in- 
terim  aliud  quidpiam  ,  nifi  Chalybem  producunt 
eundem  ,  caeteris  modo  paribus  pofitis  :  fed  fi  ad 
Caementum  corpus  ,  quod  Acidum  Sulphuris ,  vel 
etiam  ipfum  Sulphur ,  valido  igne  exhalat,  adhibe¬ 
tur,  non  modo  nullus  Chalybs ,  fed,  loco  ejus,  ex¬ 
terior  fubftantia  Ferri  optimi,  in  crudum  non  mal- 
leabile  immutatur,  vel  etiam  penitus  deftruitur# 
&  in  Scoriae  fpecicm  abit.  Hinc  Carbones  Fofiiles 
haud  apti  funt  nec  ad  Ferrum  malleabile,  neque  ad 
Chalybem  producendum  ;  quin  etiam  facilius  & 

,  Fer- 
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ferrum  &  Chalybs  ab  iftis  exuritur  &  deftruiturf’ 
quam  ab  aperto  Carbonum  Lignorum  igne,  nifi  fin- 
gulari  modo  remedium  adferatur.  Quem  in  finem 
tenuia  Chalybis  fruftula  aliquot  vicibus  ignienda 
Luto  carbonaceo,  in  paftam  cum  fanguine  redado 
obducuntur,  quod  halituum.  Metallum  hoc  corrum¬ 
pentium  ,  liberiorem  impedit  acceflum  :  lorica  h^c 
facile  rurfus  decutitur. 

3.  Chalybs  ergo  optimus,  igne,  praecipue  aper¬ 
to  ,  diu  vel  faepius  candefadus ,  difiipata  Phlogifti 
parte  ,  in  Ferrum  rurfus  mutatur  ,  modo  ignis  fic 
regatur ,  ne  citius  totum  quantum  in  Scorias  con¬ 
vertat.  Id  ipfum  etiam  fit,  fi  cum  terreis  abforben- 
tibus  macris  aliquamdiu  casmentatun 
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PROCESSUS 


LXVI. 


Chalybis  ex  Ferro  crudo  non  malle  abiit ,  vel  ejus 

Miner  a ,  per  Fufionem  produ&io.  Z. 

II 

'  f  j  '  ’•  -V :.lSp 

Concinne  &  generaliter  rationem  conficiendi  Cha¬ 
lybis  ,  per  Fufionem  ,  trademus.  Eligitur  nempe 
Minera  Ferri,  vel  ipfum  primas  Fufionis  adhuc  cru¬ 
dum  ,  de  quo  compertum  eft,  quod  per  Fufionem  ’ 

,  Ignitionem  &  Malleationem  facile,  &  absque  ma¬ 
gna  jadura,  tenax  firmumque  poffit  reddi.  Prout 
J  enim  differt  Ferrum  vel  ejus  Vena,  ita  Chalybs  di-  -> 
verfse  indolis,  difficilius,  vel  commodius,  ex  eo  pa¬ 
rari  poteft.  Hujus  in  minutiores  partes  divifi  tan-' 
tum  in  Catillum  carbonaceum  Foci  ferrarii  ,  Car¬ 
bonibus  impletum,  una  vel  partitis  vicibus  ingeri¬ 
tur* 
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tur,  ut  duos  tres  ve  Centenarios  vulgares,  poft  ab- 
folutam  perco&ionem  ,  fuperftes  Metallum  haud  fu* 
peret ;  eum  quidem  in  finem ,  ut  non  modo  citius 
peragatur  liquatio,  fed  etiam,  quoniam  minor  mo¬ 
les  a  Phlogifto  vaporofo  melius,  &  aequabilius,  pe¬ 
netrari  poteft  ;  imo  fuperadditur  quoque ,  Menftrui 
defenGvi  loco ,  aliquid  vitrefcentium  fluxilium  Sco¬ 
riarum  *  vel  Sabuli ,  aut  Lapillorum  ejusdem  indolis : 
fuperafftifis  dein  largiter  accenfisque  Carbonibus,  fla¬ 
tus  Follium  moderatus  admittitur; ut  videlicet 6c Sco¬ 
riae  &  Metallum  bene  fluant  :  flatus  autem  ea  lege 
per  Conum  fpirantem  dirigatur ,  ne  liquefadi  Me¬ 
talli  fuperficiem  immediate,  nimisque  fortiter  feriat; 
attamen  fatis  valide  flammam  eo  verfus  propel¬ 
lat.  Scoriae  fubinde  pro  parte  detrahuntur  ,  6c  li- 
quefaftum  Bacillo  crebro  movetur  ;  ut  omnes  ejus 
partes,  quantum  fieri  poteflr,  idem  patiantur.  Ulti¬ 
mo,  remotis  igne  ac  Scoriis,  folidum  quando  con¬ 
fidit,  Incudi  impqfitum  Malleo  dividitur  in  parte$, 
quae,  repofitse  in  Focum  fabrilem ,  undequaque  pru¬ 
nis  5c  carbonibus  involutae,  tali  modo  intercedente 
aliquoties  candefa£rione  extenduntur  in  Contos,  hi- 
que  aqua  frigida  exftinguuntur  :  qua  exftin£tione  iis 
conciliatur  durities  tanta  ,  ut  percuffi  fortius  diffi- 
liant ,  nec  Limam  admittant ,  indicio  Operationem 
bene  proceffifte.  Quamdiu  autem ,  &  quot  vicibus, 
Fufiones,  Gandefa&iones ,  &  Malleationes  fint  in- 
ftituendae ,  meris  addifcendum  eft  tentaminibus ,  fi 
Mineram  vel  Ferrum  crudum  prima  vice  in  Chaly¬ 
bem  mutare  conaris.  Quadam  enim  Minerae  pri¬ 
ma  Fufione  jam  mafias  exhibent,  quas,  poft  Igni¬ 
tior 
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donem  8c  Malleationem  ,  inter  Ferrum  malleabile 
&  Chalybem  intermediae  funt  ;  vel  hunc  fetniexco- 
dura  referunt :  unde  ejusmodi  vocari  folenc  M ine¬ 
ras  Chalybis  (germ.  Stahl-Stein)  .  Aliae  contra  ali¬ 
quot  fatis  diu  durantibus  Fullonibus  ,  Malleoques 
faepius  fubjiciendas  funt ,  &  aliquando  dimidii  pon¬ 
deris  Ferri  crudi  jaffuram  prima  fub  Fufione  pa¬ 
tiuntur,  neque  tamen  femper  bonse  notae  Chalybem 
exhibent.  Quare  autem  in  hoc  Procedo  multum 
juvet,  fi  pabulum  ignis  pingue,  oleofum ,  fimul  fi¬ 
xius  ,  ex  regno  Animalium  vel  Vegetantium  peti¬ 
tum  ,  fubinde  adjiciatur  prunis  ,  facile  colligitur: 
etenim  Metallum  a  Phlogifto  penetrari ,  intimius- 
que  id  recipere,  6c  copiofius,  debet;  dum  interea 
Terreftres  &  Sulphureae  partes  ,  quae  Ferrum  faciunt 
crudum  , fragile,  diflipantur:  harumce  enim  ex  mo¬ 
do  diffo  pabulo  nihil,  fed  tantum  Acido  carens  Sul¬ 
phureo  Phlogifton  conftanter  fuppeditatur.  Con¬ 
tra  cavendum,  ne  nimis  violento,  diuturno,  ficco- 
que  torqueatur  igne  ,  neque  nimia  venti  a&ione  : 
alias  mutationem  defideratam  fruftra  expeffabis. 

Hac  Methodo  plurimum  Chalybis  vulgaris,  ve¬ 
nalis  ,  paratur  ;  circa  cujus  confeffionem  fi  quis 
fpecialius  depidfos  ,  plurimis  in  locis  receptos.  Ap¬ 
paratus  defiderat,  in  Swedenborgii  Traft.  de  Ferro 
complures  reperiet,  qui  tamen  eflentialiter  nil  diffe¬ 
runt. 

Differentia  igitur  inter  hanc  Operationem  &  eam,' 
qua  Ferrum  crudum  ex  Minera  producitur,  confi- 
ftit  in  eo ,  quod  pro  Chalybe*  conficiendo ,  omnia 
I  jutificia  adhibeantur  %  quibus  Phlogifton  copiofius  Me¬ 
tallo 
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talio  adjungatur  ,  eumque  in  finem  Catillus  carbo» 
mceus  ad  recipiendum  liquefadtum  Ferrum,  in  Cha¬ 
lybem  mutandum ufui  eft,  faepe  recens  conftruitur* 
nec  magna  moles  fimul ,  neque  diu  continuata  Ope¬ 
ratione  fucceffive  ingeritur  5  dum  e  contrario  in 
Ferri  vulgaris  liquatione  ,  durabiliflimum  Fornacis 
conftruitur  fundamentum  ,  quod  Ferrum  fufum  ex¬ 
cipiat  ,  &  liquationis  Proceffus,  per  multas  feptima- 
tras  continuatur*  Et  cum  infuper  Mallei  percuflio- 
nibus  ,  mediante  alternata  candefadtione  opus  fit 
(Proc.  LXIV  )  ;  majori  cura  quam  loco  cit.  evi¬ 
tari  debet,  ne  Phlogifton  non  modo  rurfus  diffipe- 
tur ,  quin  potius  ulterius  adjungatur. 


B  E 


MERCURIO. 

PROCESSUS  LXVII. 

Mercurii  ex  Matrice  non  Sulphurata  per  Dejlilla • 

tionem  fe paratio. 


PPARATUS. 


1.  Comminutae  Glebas  viginti  quinque  {emundas* 
vulgares,  quse  pro  Centenario  valeant,  committe  Re¬ 
tortae  vitreae,  quam  purifiimae,  ad  dimidiam  usque 
colli  fui  longitudinem  bene  loricatae ,  cujus  collum 
valde  longum  fit,  8c  tam  decliviter  recurvatum,  ut 
Vitrum  Recipiens )  pcrpendiculariter  apponi  quear 
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Eligatur  autem  Retorta  tam  parva  ,  ut  bulbus  ul- 
tra  duas  tertias  a  Minera  impleatur.  Retorta  haec 
imponatur  in  Ollam  figulinam  ,  circiter  femipollicem 
circumquaque  capaciorem  ,  quam  Retortae  bulbus, 
arena  ad  aliquot  digitorum  altitudinem  oneratam, 
reliquum  fpatiura  inter  Retortam  &c  Ollae  parietem, 
repleatur  deinceps  arena  ficca  ,  ita ,  ut  Retorta  pror- 
fus  obruta  fit.  Nifi  jam  eminentius  Foci  pavimentum 
adfit,  conftruatur  ex  tempore  tale  ex  Lateribus*,  vel  ~ 
Lamina  ferrea,  tripodi  vel  alii  elatiori  fuftentaculo 
impofita  :  fufiicit ,  fi  area  ejus  fefquipedem  quadra¬ 
tum  aequet.  Medio  Foci  infpergatur  acervulus  fa- 
buli ,  cui  imponatur  Olla  Retortam  continens  ,  nc 
vacillet  ,  &  quidem  fitu  eo  verfus  ,  ubi  collum 
prominet,  tam  inclinato,  ut  nihil  Mercurii  in  ifto 
haerentis  ,  in  cavitatem  bulbi  pofiit  relabi,  fed  o- 
mne  per  orificium  colli  decurrat  :  ut  autem  cavea¬ 
tur*  ne  Olla  cadat ,  margo  ejus  pronus,  ubi  eidem 
collum  Retortae  incumbit ,  lapide  quadrato  conve¬ 
nientis  altitudinis ,  ad  extremum  Foci  repofito ,  fuftL 
neatur,  qui  fimul  cavebit,  ne  calor  vitrum  Recipiens 
adficiat.  Sit  porro  Recipiens  parvum  ,  aqua  frigi¬ 
da  impletum ,  perpendiculariter  politum ,  recipiat- 
que  ea  lege  collum  Retortae,  ut  ejus  extremum  vix 
ad  dimidium  pollicem  in  aquam  demerfum  fit.  Cae- 
teroquin  non  opus  eft ,  ut  commifTurae  claudan¬ 
tur. 

z.  Cingatur  Olla  prunis ,  aliquali  diftantia  ,  ia 
fpeciem  quafi  ignis  rotae  ,  appofitis  5  ne  fubito  ca¬ 
lore  vas  diffiliat.  Prunae  dein  fuccefiive  magis  ad¬ 
moveantur,  tandem  tota  OUa  iis  &  Carbonibus  ob¬ 
ruatur  1 
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ruatur ;  ut  leviter  rubefcat.  Hoc  igne  per  horam 
continuato,  fponte  frigefcat.  Tum  collum  Retor* 
tx  leviter  percutiatur ,  ut  guttulae  majores ,  in  eo 
femper  haerentes  ,  in  Recipiens  decidant :  refiduae  ve»  ' 
ro  guttae  minores,  ablato  Recipiente,  ope  Penicilli 
abftergeantur,  6c  in  vas  humile,  repandum,  fuppo- 
fitum,  colligantur,  manente  interim  Retorta  in  pri- 
ftino  fitu.  Pars  ifta  Mercurii  reliquo  in  Recipien¬ 
te  jam  colle&o  addatur  :  aqua  ,  prius  conquafiata , 
decantetur  ,  &  Mercurius  fpongia  vel  charta  bibu¬ 
la  ,  ab  aqua  incumbente  refidua  liberetur ,  leniquc 
dein  calore  prorfus  exficcetur. 

Ut  pondus  Mercurii  fcias ,  pone  vafculum  vi¬ 
treum  in  Bilancem  majorem,  in  qua  Plumbum  gra- 
nulatum  folet  ponderari  ;  reftitue  aequilibrium ,  a  vi¬ 
tro  fublatum  ,  granulato  •  infufum  dein  Mercurium 
pondera,  valebunt  Drachmae  vulgares  pro  Libris  Do- 
cimafticis.  # 

3.  Si  prsefto  eft  Furnus  Balneo  Arenae  inftru<5tuss 
hic  Proceflus  longe  commodius  peragitur  j  fed  Olla, 
arenam  continens  ,  mediocriter  candefcere ,  8c  Re¬ 
torta  fere  immediate  fundum  attingere  ,  fabuloque 
prorfus  obrui  polle  debet  ,  neque  tum,  ut  Retorta 
loricata  fit,  requiritur. 

Aliter  per  Defcenfum. 


Deficiente  Apparatu  pro  Deftillatione  per  latus 
(N°.  praec.),  facile  comparatur  Apparatus  per  De- 
icenfum.  Eligatur  alta  angufta  Olla  conica  figulina, 
in  hujus  latere  anguftum  efforetur  foraminulum, duo¬ 
rum 
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tum  digitorum  dillantia  a  fundo,  tantumque  infun¬ 
datur  aquas  ,  ut  ad  foramirtulum  illud  pertingat. 
Alia  infuper  Olla  praelio  fit?  priore  anguflior,  cu*. 
jus  fuperior  margo,  a  prioris  Ollas  orificio,  fundum 
veffus  convergente  ,  recipi  queat  ;  hsec  impleatur 
Gleba  Mercurifera  *  claudatur  Lapide,  vel  braftca 
Ferri,  foraminalis  pertufa  exiguis ,  ultra  marginem  Ol¬ 
las  hujus  haud  excurrente,  luroque  firmetur  j  fic  one* 
rata  prioris  dein  orificio^  fitu  inverfo,  imponatur,  com- 
miflurae  fimiliter  luto  ohftruantur  quam  ar&ifTTme* 
fatis  denfe  circumquaque  applicato  ,  reponatur  in 
tali  difpofitione  in  pavimentum»  Ollam  inferiorem 
fepeli  cineribus  circumfufis  ,  lapidibus  circumpofitis 
coercendis,  ad  commifluram  usque  coagmentatis:  8c 
hi fce  fu  periit  ue  ignem  mediocrem  ,  per  dimidiam 
circiter  horam  continuandum  5  ut  fuperior  Olla  Ie~ 
viter  rubefeat.  Refolvetur  Mercurius  in  Matrice  Ia* 
tens  in  vapores  ,  qui ,  luperius  praeclufi  ,  inferiora 
petent  ,  ubi  iterum  condenfati  ,  fub  aqua  ab  aellu 
majori  defenduntur  :  aqua  enim  gradum  caloris,  quo 
Mercurius  vaporis  fpecie  perfiftere,  aut  femei  con- 
denfatus  in  vapores  refolvi  poffit  ,  haud  admittit* 
nifi  aer  in  vafe  contentus  perfe£le ,  &  imperfpirabi- 
liter,  fit  prasclufus.  Interim  aer  Se  vapores  aquoft 
elaltici,  ab  igne  rarefa6li,  exitum  per  foraminulum 
in  inferiori  Olla  faftum  ,  inveniunt  ,  quo  cavetur, 
ne  iidem  viam  libi  per  lutum  ad  commifluras  olla¬ 
rum  efficiant ,  ubi,  ob  magnum  asilum  ,  Mercurii, 
nondum  fatis  condenfari  ,  fimul  multum  aufugiet, 
Frigefa&a  aperiantur  vafa,  6c  aqua  in  inferiori  Olla 
contenta  conquafletur ,  penicilloque  vel  penna  cavum 
Pars  II.  R  Ollae 
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Ollae  inferioris  ,  qua  parte  aquam  excurrit  ,  abftef- 
gcncur ,  ut  guttulae  Mercurii,  hinc  inde  diflipatae, 
parietibus  vafis  adhaerentes,  coeant  in  unum. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Mercurius  in  igne  mediocri  absque  deftru&io- 
ne,  aut,  nifi  digeftorius  diutius  continuatus  accedar, 
immutatione,  totus  volatilis  per  Deftillationem  ac¬ 
quiritur  purus  y  modo  haec  modefte  peragatur ,  6c 
alia  abfint  Mineralia  fugacia,  praecipue  Sulphur  :  id 
enim  fola  trituratione,  aut  etiam  calore,  cum  Mer¬ 
curio  mifcibile  eft  ,  Sc  cum  eo  pulverem  nigrum , 
jEthiopem  mineralem  vocant,  conftituit,  qui  fortio¬ 
ri  igne ,  in  vafe  vitreo  ,  vel  figulino  ,  altiore  ,  an- 
guftiore  ,  claufo  ,  agitatus  ,  fublimatur,  exbibetque 
lic  diftam  Cinnabarim  factitiam  >  quoniam  Minere 
nativae  Mercurii,  idem  nomen  gerenti  (P.  I.  §.45-3.), 
prorfus  fimi  lis  eft.  Cseteroquin  in  hac  Deftil  latione 
ob ferves  cautelas  (Proe.  XXI II.},  ubi  fimilis  fere 
Proceflus  deferiptus  fuit  :  fiquidem  praefens  eodem, 
fi  praefto  eft,  apparatu  perficLpoteft. 

2.  Deftillatio  per  adfcenfum  hic  rejicitur  ;  quo¬ 
niam  Mercurius  aegre  tam  alte  propelli  poteft,  abs¬ 
que  periculo,  ne  vafa  findantur  :  quin  etiam  diffi¬ 
culter  tum  colligitur,  Sc  ob  ampliores  commifluras 
facile  aliquid  fefe  fubducit.  Per  Defcenfum  melius 
quidem  procedit  :  nihilo  fecius  tamen  &  heic  vel  in 
fcabra  horum  vaforum  fuperficie  aliqua  Mercurii  pais 
fefc  abfcondit ,  vel  per  ipfum  vas  penetrat  \  quoniam 
id  haud  raro  ob  humidcs  vapores  aquofos ,  fuperius 
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Ws  alluentes,  fifluras  contrahit  :  unde,  fi  pfaefto  efi* 
Vas  ferreum  potius  eligendum  :  tum  enim,  fi  com* 
tnifiurse  bene  funt  obftru&ae ,  eadem  quantitas  Mer¬ 
curii  obtinetur,  quum  fi  per  latus  expellitur* 

3.  In  omni  cum  Mercurio  Proceflii ,  per  ignem 
ab fdl vendo,  vapor  Mercurialis  maxime  eft  fugiendus  : 
topidfior  enim  hauftus  Salivationem  ;  paucior  ,  fed 
crebrior  ,  Tremores  ,  Afthma  ,  Paralyfin  ,  denique 
Atrophiam  creat  :  quin  quibusdam  etiam  nocet ,  fi 
inodo  nudis  *  fudantibus  praecipue  *  tra&atur  mani* 
bus. 

PROCESSUS  LX VIII 


Mercurii  ex  Miner  a  Sulphurata  Cinnabarina  (P.  Id 

§.  Revivi fit  at  io. 


apparatus, 

Mineram  quatit  fubtilifiime  tritarri  ctim  Limatit- 
Martis  non  rubiginofae  aequali  portione  exa&e 
terendo  mifce  5  eamque  eodem  Apparatu,  ac  (Proc<s 
prasc.  vel  Proc.  XXIII.)  ,  fed  igne  ultimo  admo¬ 
dum  valido,  urge  :  prodibit  Mercurius. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Ut  ambo  haec  Volatilia  fepafentur  Mineralia* 
requiritur,  Ut  alterutrum  figatur  :  hoc  perficitur  per 
omne  fixum ,  Sulphur  abforbens  :  quale  eft  Calx, 
Sal  qualecunque  Alcali  fixum,  Regulus  AittiiDoftii 9 
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praecipue  Ferrum  :  hxc  enim  foli  Sulphuri ,  nequa¬ 
quam  Mercurio,  adhaerentia  fimul  in  tali  igne  fi¬ 
xiora  fine  oportet.  Sic  omnis  Mercurius  Sulphuratus, 
quin  &  acidis  folutus  ,  revivificatur.  In  hac  Mer¬ 
curii  Sulphurati  Re  vivificat  io  ne  per  Limaturam  Mar¬ 
tis  notabile  efl,  quod  non  odor  Sulphuris  Mineralis, 
fed  nidorofus,  prorfus  lingularis  foetor  prodeat ,  qui 
in  materiam  un&uofam ,  rancidam ,  condenfatus  vaio- 
rum  parietes  aquam,  in  qua  recipitur  Mercurius 
Revivificatus,  obfcurat,  turbatque.  Docet  autem  haec 
Revivificatio,  accurate  infiituta ,  Mercurium  in  opti¬ 
ma  Cinnabari  feptuplum  Sulphuris  fuperare. 

2.  Poteft  autem  Cinnabaris  Sublimatione  a  Saxis 
feparari.  Tunditur  nempe  in  pollinem  ,  &  Cucur¬ 
bitulas  Vitreae  vel  Terreae  committitur  anguftiori  9 
cujus  bulbi  plus  quam  tertiam  partem  haud  impleat; 
operitur  orificium  fuperius,  quod  anguftius  efle  con¬ 
venit  ,  contra  liberiorem  aeris  a£bionem  :  Cucurbi¬ 
tula  Ollae  figulinae  duobus  pollicibus  in  diametro  ca¬ 
paciori  imponitur,  fabulum  ea  altitudine  ipfi  cir¬ 
cumfunditur  ,  qua  circiter  Minera  comminuta  in 
Cucurbitula  eminet  :  applicantur  tunc  ea  lege  pru¬ 
nae  ,  ut  Ollae  fundus  modice  candefcat  :  fic  adfcen- 
det  Cinnabaris,  f  oh  dum  ponderofum  formabit  an- 
rmlum  ,  fra6to  vafe  eximendum.  Obferves  ,  quod 
fii  Cinnabarim  fi  ve  fa£htiam  ,  five  nativam  ,  defide- 
res  pulchriorem,  quod  Sulphur  fuperfluum,  non  rr- 
tecum  Mercurio  combinatum  ,  fit  feparandum  :  id, 
quod  optime  fit,  fi  Mercurius  Sulphuratus ,  tritus, 
committitur  Cucurbitae  ,  &  igni  exponitur  haud 
multo  majori,  quam  quo  eget  Sulphur  vulgare  ad 
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fui  Suhlimationem  :  fic  adfcendit  Sulphur  fuperfluum 
cum  pauco  Mercurio ,  formatque  cruftulam  nigram, 
tenuem  ,  per  totum  vafis  cavum.  Etenim  Sulphur 
&  Mercurius,  feorfim,  longe  volatiliora  funt,quam 
ex  ambobus  concreta  Cinnabaris.  Repentine  quo¬ 
que  h<cc  Sublimatio  validiore  igne  inftitui  debet, 
absque  difcrimims  metu;  modo  caveas,  ne  fupenor 
vafis  pars  nimio  aeffui  fit  expolita  ;  praecipue  fi  Phia¬ 
la  uteris  :  fic  enim  obilrui  anguftum  orificium  pot- 
eft,  &;  vas  cum  impetu  disjici. 

DE 

ANTIM.  ONIO. 

PROCESSUS  LXIX. 

Antimonii  crudi  esc  Miner  a  Eliquatio. 

APPARATUS. 

i.  Elige  Crucibulum  fu  forium  ,  vel  Ollam  figuli- 
nam  ,  non  vitreatam  ,  quae  M merae  Antimonii  ,  in 
fruffula  nucis  avellanae  magnitudinem  aequantia  dif- 
fradae ,  Libras  aliquot  vulgares  capiat  :  in  ejus  fundo 
effora  aliquot  foram inula  duarum  linearum  diame¬ 
tri  :  quod  facile  fit  vel  ope  Terebrae  vulgaris  ,  aut , 
fi  ob  duritiem  haec  minus  efficax  elt,  tenui  Cuneo¬ 
lo,  qui  manu  finiffra  in  gyrum  agitatus,  dextera  in- 
tgrim  malleo  armata  ,  crebris  idhhus  leniter  pcrcu» 
ritur.  Fundus  hujus  vafis  recipiatur  ab  orificio  alius 
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minoris ,  cui  fuperimponatur  ,  &  poftquam  Mine* 
ra  im  mi  fla  fuit,  claudatur  tigillo :  commiflurae  omnes 
claudantur  luto. 

2.  Repone  haec  vafa  in  Foci  pavimentum ,  &  Ia¬ 
pides  ad  dimidii  pedis  diftantiam  undique  circum¬ 
pone  :  quod  fpatium  intermedium  cineribus  tam  altes 
imple  ,  ut  inferior  Olla  ad  marginem  usque  fupre- 
mum  obruta  fit.  Tum  prunas  carbones  fu  per* 
adfunde  ,  &  Folle  manuali  excita  ,  donec  fuperius 
vas  rubefeat  :  poft  elapfum  quadrantis  hora  fpatium 
jgnem  aufer,  &  vafa  frigefa&a  aperi.  Invenies, quod 
Antimonium  eliquatum  fefe  per  foramina,  in  fundo 
vafis  fuperioris  fida,  fubduxerit,  &  in  Olla  inferio¬ 
re  Regulum  conftituat ,  ex  cujus  ponderis  ad  Mi* 
lieram  ratione  lpre  poteris  ,  quantum  ^x  Centena 
frio  Qbtinebitur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Antimonii  Minera,  qua:  femper  deprehenditur 
Sulphurata  ,  admodum  fluxilis  eft  ,  &  igne  paulio 
fortiore  diutius  continuato  multum  ejus  fpecie  fumi 
deperditur  i  imo  ob  Sulphuris  Mineralis  abundan¬ 
tiam  vivide  ardet ,  neque  Fluxus  reducentes  Salinos 
fert  ( P.  I.  §.  185%  feq. ).  Hinc  Apparatus  talis  re* 
quiritur  pro  ejus  Eliquatione  ,  ut  aeris  aftio  quo¬ 
dammodo  fit  prasclufa,  Antimonium  liquefadtum 
ftatim  frigidiorem  occupet  locum  :  quod  obtinetur 
per  Cineres ,  quibus  inferius  vas  eft  immerfum ,  qui¬ 
que  difficilius,  quam  alia  corpora,  ignem  ferentia, 
pe?capdefcuut  j.  unde  Balnea  ficca,  fi  intenfior  calor 

noxam 
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noxam  inferre  poteft,  iis  potius,  quam  Sabulo,  vel 
JJ matura  Martis,  inftruuntur. 

Quidam  aliquid  aqua:  in  inferius  vas  infundere 
folent ,  quod  tum  non  inutile  eft  ,  fi  parum  Anti- 
monii  ex  Minera  expedhs ,  ne  Sulphure  fpolietur 
pars  Regulina. 

Eft  ergo  Antimonium  crudum  Minera  a  Lapidibus 
&  Terris  per  Eliquationem  feparata  (P.  I.  §.  ?75\)* 

PROCESSUS  LXX. 

Antimonii  crudi  (Proc.  praec.) ,  vel  ejus  Minera^ 
cum  (fi  fine  Addito  Ujlulatio • 

APPARATUS, 

i.  Elige  Patellam  figulinam,  non  vitreatam,  fi¬ 
gurae  planae ,  depreffie ,  eamque ,  nifi  modicam  can- 
defa&ionem  fuftineat,  lorica  exterius  incrufta  :  huic 
Antimonium  crudum  vel  Mineram  ejus  ,  in  grofi- 
fiusculum  comminutam  pulverem  ,  late  infperge, 
haud  ultra  aliquot  uncias  fimul.  Repone  Patinam 
fupra  Foculum  paucis  prunis  inftruftum  ;  auge  i- 
gnem ,  donec  leniter  fumare  incipiat ,  interim  haud 
definas  pulverem  fiftula  tabacaria  recenti  affiduo 
movere  :  eo  citius  enim  exhalat  Sulphur.  Si  ignem 
pfoullo  praecocius  auges  ,  ilico  in  grumos  majores 
coit  pulvis,  vel  penitus  colliquefcere  incipit  :  quod 
fi  contingit  ,  ftatim  auferatur  ab  igne  ,  antequam 
prorfus  iiquefcat,  iterumque  comminuatur,  6c  mo- 
deftius  dein  fubminiftretur  ignis :  mutabitur  pulvis 
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niger,  fplendens,  in  cinereum,  quafi  terreum,  ma-. 
gisque  ad  ignem  refra&arium  :  hinc  augere  tum  li¬ 
cet  ignem  ad  mediocrem  rubefa&ionem  usque,  tam- 
diu  continuandum,  donec  fumare  definat. 

z.  Si  Anumonio  crudo,  vel  Minerae  ejus  commi¬ 
nutae  ,  pulveris  Carbonum  fubdupla  vel  aequalis  ad¬ 
jungitur  moles  ,  cseteraque  ,  ficuti  prius ,  peragun¬ 
tur  •  Uftulatio  commodius  procedit  :  non  enim  tam 
facile  in  grumos  coalefcit ,  longe  minus  colliquefcit ; 
quando  tunc  pars  Sulphuris  exhalavit  ,  addatur  ali¬ 
quoties  pinguedo  ,  uti  (Procedi  XLVi.  N°.  5.) 

Sic  citius  abfolvitur,  neque  Calx  refidua  nimium 
exuritur.  Caveas  tamen,  ne  fic  violentiori  &  diu¬ 
turniori  exponas  igni  :  alias  enim  plurimum  ejus  a~ 
volat.  Nec  penitus  majori  igne  fumare  definit:  fuf- 
ficit,  fi  modice  rubefeens  haud  amplius  acidum  Sul¬ 
phureum  fpiret  fcetorem, 

3.  Aha  ratione  quam  citiflime  per  Nitrum  Uftu- 
latio  haec  procedit  %  (i  nempe  Antimonium  Sulphu¬ 
ratum  cum  aequali  Nitri  pondere  teritur,  £t  in  vas 
altum  figulinum  non  vitreatum  ,  mediocriter  rube¬ 
feens,  partitis  vicibus,  haud  ultra  aliquot  Drachmas 
fimul  projicitur  :  fiet  Detonatio  valida  ,  £c  murata 
erit  mi  (lura  in  mafiam  femivitrefaftam ,  hepatici  co¬ 
loris  i  haec  eximatur,  tundatur,  &  cum  aqua  calida 
Sal  in  ea  latens  edel  oretur  (P.  I.  J.  fip.  feq.), 
Refidua  Calx  vocatur  Qrocus  vel  Hepar  Antmonii% 


USUS 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Nulla  Uftulatio  tantam  exigit  patientiam, quam 
Antimonii  Sulphurati.  Regulina  enim  ejus  pars 
per  Sulphur  Minerale  inter  omnia  Metalla  8t  Semi- 
metalla,  excepto  Arfenico,  redditur  fluxiliffima:  ied 
fi  liquefcit ,  tum  ulterior  exhalatio  Sulphuris  ,  igne 
continuato  ,  haud  aliter  procedit  ,  nifi  cum  majore 
Reguli  ipfius  ja&ura  ;  quippe  qui  per  fe  in  igne  non 
adeo  fixus,  eo  facilius  a  Sulphure  adjun&o  abripitur, 
adeo  ut  totus  una  diflipetur ,  non  obftante,  quod  is 
triplo  ad  minimum  Sulphuris  portionem  fuperec. 
Ideo  parum  fimul,  late  cxtenfum,  perpetuo  motum, 
uftulari  debet  ;  fiquidem  prtecipue  nimis  fubtiliter 
tritum,  fi  modo  paucarum  linearum  altitudine  coa¬ 
cervatum  jeft  ,  nifi  moveatur  ,  nihil  exhalare  cerni¬ 
tur ,  etfi  inferius  jam  liquefcere  incipiat.  Nam  va¬ 
pores  Sulphuris  ,  per  anguftiora  fuperincumbentis 
pulveris  minus  fervidi  interftitia  tranfeuntes  ,  con- 
denfantur  .*  unde  flavo  colore  pulvis  inficitur.  Paul¬ 
lo  faciiius  procedit  Uftulatio  absque  addito  cum  Mi- 
nera  Antimonii  ;  praecipue  fi  in  initio  cavetur  colli- 
quatio.  Caeteroquin  vix  adhibetur  haec  Methodus, 
jiili  Vitrum  Antimonii  vulgare  conficere  cupis;  quod 
fit  ex  jam  parata  Antimonii  crudi  Calce.  Immitti¬ 
tur  nempe  ea  in  Crucibulum  forte,  compa&um,  6c 
ignis  fuccefiive  inftruitur,  manente  in  initio  vale  a- 
perto  ;  ut  fuperfles  Sulphur  adhuc  penitius  expel¬ 
latur  :  denique  magis  augetur  ignis,  vasque  contra 
Carbonum  illapfum  ,  utpote  Vitrum  in  ReguTimm 
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Semimetallicam  fpeciem  reducentium  ,  tegitur  ,  do¬ 
nec  fluat;  in  quo  ftatu  per  horae  quadrantem,  vel, 
fi  vafa  ferunt ,  diutius  perfiftat :  tandem  fupra  Lapw 
dem  planum,  ficcum,  calidum,  effundatur:  erit  Vi¬ 
trum  plus  minus  pellucidum  ,  intenfe  fulvi  coloris  j 
prout  videlicet  Uftulatio,  6c  Liquefaftio  ,  perfe&ius 
&  nitidius  fuere  pera&ae. 

2,  Altera  Methodus  uftulandi  Antimonii  crudi  a 
Kunekelio  praecipue  in  ufum  vocata  fuit  ,  pro  copio- 
fiori  parando  Regulo  Antimonii  fimpiici  :  tali  ratio¬ 
ne  enim  plus  hujus  obtinetur,  quam  ulla  alia~:  nam 
fub  hac  Uftulatione  Sulphur  minerale  parum  ejus 
abripit.  Sed  fi  diuturniore  igne,  tamque  valido, 
ut  ad  reducentem  accedat,  urges,  aliquid  ejus  difli 
patur.  Calx  nempe  per  fe  fixior  Antimonii,  vel  e- 
jus  Vitrum,  fi  addito  fubinde  Phlogifto  urgetur,  ad 
Reduftionem  difponitur  :  atqui  Regulus  igne  paullo 
fortiori  diflipatur  *  adeoque  fic  Vitrum  vel  Calx  An* 
limonii  fugax  redditur. 

3.  Nitrurp,  cum  Antimonio  Sulphurato  tritum, 
cum  Sulphurea  parte  detonat, eamque  confumit  quo¬ 
ad  Phlogiflon  *,  led  Acidum  Sulphuris,  validiori  agi¬ 
tatum  igne, occurrens  Nitro,  heic  ejus  mitiorem  aci¬ 
dum  Spiritum  expellit,  feque  cum  fixa  Nitri  bafi  unit, 
&  Salem  medium  Vitriolatum  cum  ea  eonflituit,  Tar¬ 
taro  Vitriolato,  aut  Sali  Polychrefto,prorfus  fimilemj 
qui  fi  aqua  calida  abluitur  ,  Calx  Antimonii,  femivi- 
trefa&a,  habetur  pura.  Sed  fi  plus  Nitri,  e.  gr.  du¬ 
plum  vel  triplum,  pro  Detonatione  adhibetur,  fit  Calx 
flava,  alba,  magis  exufta,  quae  in  priori  cafu  Eme*> 
tica%  in  pofteriori  Diaphoretica  vocatur. 
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4.  Separatio  Sulphuris  quoque  abfolvi  poteft  per 
Solutiones  humidas  varias,  &  Praecipitationes;  unde 
etiam  Calcinatio  vel  Uftulatio  via  humida  a  quibus¬ 
dam  vocatur.  Sic  e.  gr.  Aqua  Regis ,  Sc  Spiritus 
Nitri,  concentrata  imprimis,  modico  calore  Regu* 
linam  Antimonii  fubftantiam  ex  Sulphure  erodunt, 
folvunt ,  Sulphur  inta&utn  relinquunt  :  fi  decanta¬ 
tae  folutiones  per  folutionem  Salis  Alcalini  fixi  prae* 
cipitantur,  edulcorantur ;  obtinetur  Calx  Antimonii; 
qux  nihil  aliud  eft ,  quam  Regulus  integer  a  Salibus 
lolutus, 

processus  LXXI. 

Caldum  Antimonii  (Proc.  praect)  in  Regulum  Se* 

vnimet allicum  Reduttio. 

APPARATUS. 

Mifce  Calcem  talem  cum  Fluxus  Nigri  quarta  par* 
te  ,  Crucibulo  committe  \  operi  vas  Tigillo  $  in- 
flrue  ignem  tam  fubito ,  ac  vafa  ferre  pofiunt,  lcd^ 
haud  majorem,  quam  requiritur,  ut  Fluxus  ipfe  li- 
quefeat  ;  quando  omnia  per  horae  femiquadrantem 
bene  fluxere,  quod,  ablato  tigillo,  fiftula  tabacaria 
explorari  debet ,  infunde  in  Conum  fuforium  cali¬ 
dum  ,  Sebo  oblinitum  ,  ilico  Conus  aliquoties  per* 
cutiatur  ;  quando  infufum  frigefaftum  de  Cono  in- 
verfo  excutis  ,  in  apice  Regulum  fimilem  ( P.  I, 

^4.)  ,  in  bafi  Scoriam  folinam  9  deprehendes.  St 
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Calcem  Antimonii  cum  paucis  Carbonibus  comminu¬ 
tis  in  Crucibulo  liquefacis,  itidem  reducitur  Regu¬ 
lus  ,  led  non  tantum  ejusdem  obtinebis  ,  quam  fi 
modo  praecedenti  Redu&io  cum  Fluxu  perficitur: 
plus  enim  exhalat,  &  multa  granula  carbonibus  in¬ 
haerentia  perduntur.  Si  parcam  ejus  copiam  redu¬ 
cere  vel  explorare  velles  ,  id  fupra  Carbonem  cum 
Tubo  cacmentatorio,  leni  flamma  admota,  fac,  &  fta- 
tim  ac  liquefa6lum  fphaericam  figuram  induit ,  ex, 
tingue  :  hoc  enim  indicat,  Reductionem  in  formam 
Semimetallicam  faftam  fuifle  :  fi  pergis  diutius  ad¬ 
movere  flammam  ,  totum  cito  confutuitur  Reguli 
granulum. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Reduftio  Reguli  ex  Antimonii  Calce  omnium 
Metallorum  facillime  procedit.  Solus  Carbonum  pu - 
vis  ,  vel  qualecunque  Phlogiflon  calcibus  Antimc  - 
nii  adjiciatur,  fufficic  \  neque,  ob  fluxilitatem,  ad¬ 
jumenti  loco  opus  eft  Menllruo  fuforio.  Intercedit 
autem  differentia  quaedam  inter  Calces  (Proc.  praec) 
praeparatas  ;  ii  quid  em  ex  alia  atque  alia  plus  minus 
Reguli  reduci  poteft  ,  non  modo  refpe&u  Antimonii 
crudi  ,  fed  etiam  ipfius  Calcis  adhibitae.  Videlicet 
ex  fesquilibra  Antimonii  crudi  ,  fine  addito ,  vel 
cum  pulvere  Carbonum ,  uftulata ,  ultra  Libram  Re¬ 
guli  poft  Redudionem  obtinetur  ;  nifi  errorem  quen- 
dam  nimio  aut  nimis  diuturno  igne  commiferis,  vel 
Impurius  adhibueris  Antimonium  :  priore  enim  mo¬ 
do  meraca  Antimonii  Calx  per  diflipationem  Sulphu- 
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fis  mineralis  &  Phfogifti  paratur  -y  pofteriore  vero, 
id  eft  cum  Carbonum  pulvere,  ne  quidem  ftri&e 
dicenda  Calx  parari  poteft  \  quoniam  lub  Sulphuris 
mineralis  diflipatione  ,  affiduo  ,  Phlogifton  purius, 
hoc  eft  tale ,  quod  Acido  Sulphuris  caret,  fuppe> 
i  ditatum  fuit  :  hinc  tum  Regulina  pars  in  Calcem 
veram  exuri  non  potuit ,  fed  disgregata  modo  falla» 
ci  calcis  fpecie  faltem  confpicua  fuit  :  (i  enim  ifta 
opportune  de  igne  aufertur  uftulatorio,  6c  va fi  igni¬ 
que  ftiforio  exponitur,  absque  .ulteriore  addito,  hami 
in  Vitrum,  fed  in  Regulum  dolliquefcit ,  quamvis 
ndn  adeo  copiofum,  ac  fi  recens  pulvis  reducens  ad¬ 
ditus  fuiffet.  Semper  autem  convenit  ,  ut  pro  pa¬ 
rando  Regulo  copiofiori,  vel  Vitro  elegantiori ,  iftanu 
Antimonii  crudi  eligas  partem,  quae  lub  Eliquatio 
nc  ( Proc.  LXIX.)  inferiorem  petiit  regionem  vafis 
recipientis  :  efi:  enim  purior,  magis  Regulina,  mi¬ 
nus  Sulphurea  3  contra  fuperior  minus  Regulina, 
plus  Sulphurea,  terrefiris,  deprehenditur:  unde  mi¬ 
nus  compafta  ,  nectam  fplendens,  ac  prior,  bullis 
referta ,  levior  ,  apparet.  Praeterea  fi  quae  Minere 
|  alienae,  aliaque  Metalla  Sulphuri  magis  amica,  An¬ 
timonii  Minerae  adjun&a  fuerunt,  in  fuprema  An¬ 
timonii  crudi  eliquati  parte  ,  ubi  rnverfi  Coni  bafis 
cft  ,  haerebunt  (  P.  I.  §.  173.  Coroll.  3  )  ,  cx  qu$ 
igitur,  tanquam  impura  ,  Vitrum  &  Regulus  non  nili 
impura  producuntur. 

1.  Antequam  Calces,  per  Detonationem  cum  Nr- 
tro  fadbe,  Reduftioni  fubjiciantur,  praemitti  debet 
earum  perfefta  Edulcoratio  :  fecus  longe  minus  ob» 
1  tinetur  Reguli  refpe&u  8i  crudi  Antimonii  8c  Calcis 

ipfius; 


ARTIS  DOClMASTICiE  Pjl ns  tt 

ipfius ;  quoniam  Sal  vitriolatum  adhaerens,  dum  ad* 
ditur  Phlogifton  ,  in  Hepar  Sulphuris  abit ,  quod 
Regulum  folvit  ,  fibique  conjun&um  retinet  prO 
parte  infigni.  Neque  tamen  fic  tantum  Reguli  ae* 
quiritur,  ac  fi  per  fe  ,  Vel  folo  cum  Phlogifto  ad¬ 
dito  ,  calcinatio  inftituitur  :  fub  Detonatione  enitii 
tam  violenta  multum  ex  vafe  rejicitur  ,  Vel  fumi 
fpecie  aufugit ;  dein  &  aliquid  Regulidae  fubftanriae 
tina  cum  Sale  abluitur  :  quod  quidem  valde  parum 
eft,  &  patet,  fi  aqu#,  per  quam  Edulcoratio  fadta 
fuit,adfunditur  Acetum  Vini  j  quo  praecipitatur  pul¬ 
vis  rubicundus ,  Sulphur  Auratum  didtum  ,  quod*ex 
Antimonii  Sulphure  ,  cum  Semimetallica  portione 
conjunfto  ,  conflat  :  omne  enim  Phlogifton  Anti- 
monii  Crudi  per  aequale  Nitri  pofldus  fton  confutui¬ 
tur  :  fed  fi  duplum  vel  triplum  Nitfi  additur  *  peni, 
tus  quidem  id  confutuitur  5  attamen  quaedam  Semi¬ 
metallica  pars  cum  Sale  ita  unita  manet ,  ut  Filtra 
tranfeat.  Hsec  pars  ,  quoniam  ex  fervida  folutione 
eodem  modo,  ac  Lac  Sulphuris  Sc  Sulphur  Auratum* 
per  Praecipitationem  cum  Aceto  obtinetur,  minus  ap- 
pofite  didfca  fuit  Sulphur  Fixatum  Antimonii  :  omni 
enim  inflammabiii  eft  orbata,  irreducibiliter  exufta* 
hinc  albo  colore  confpicua,  atque  in  igne  fixa,  In¬ 
de  etiam  eft,  quod  Sulphur  iftud,  Antimonii  fixa¬ 
tum,  ut  vocant,  validiore  igne  colliquatum,  in  Vi¬ 
trum  abeat ,  coloris  longe  dilutioris,  &  minus  viru¬ 
lentum  ,  quam  eft  id ,  quod  ex  Croco  Antimonii  pa¬ 
ratur  \  quippe  quod  ferine  idefn  eft  cum  Vitro  ex 
Calce  Antimonii  ,  fine  addito  fa&a  *  parato. 
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Ita  quidem  exuftum  eft  per  Nitrum  ,  ut  in  Re- 
gulinam  formam  reduci  nequeat  ;  fed  Antimoniutn 
Diaphoreticum ,  ex  quo  Sulphur  hoc  fixatum  fuit  e- 
Iutum,  rurfus,  per  Fluxum  Nigrum  reduci  poteil* 
in  Scmimetallicum  Antimonii  Regulum  ;  qui  vero 
longe  minori  inde  redit  quantitate  ,  quam  ex  iftis 
Calcibus,  quse  per  minorem  Nitri  quantitatem  pa- 
ratse  fuerunt. 

3.  Ex  di&is  patet  ,  cdr  Regulus7  Antimonii  fim- 
plex,  vulgari  modo,  cum  detrimento  paretur.  Mix¬ 
tura  enim  Tartari,  Nitri,  &  Antimonii  crudi,  igne 
valido  fuforio  ,  detonat  ;  Nitrum  vefo  Phlogiftoii 
Tartari  reducens  seque  ,  ac  Sulphur  Minerale,  ag¬ 
greditur  5  hinc  Sulphur  Minerale  non  penitus  con- 
fumitur  \  £c ,  fi  confumeretur ,  Acidum  ejus  ,  a  Sa¬ 
le  alcalino  fixo  heic  fimul  nato  detentum  ,  cum 
Tartari  Phlogifto  junftum  ,  copiofum  tamen  He¬ 
par  Sulphuris  conftitueret,  quo  multum  Reguli  re¬ 
tinetur.  Hoc  patet,  fi  Scorias  fubduplum  Lima¬ 
turae  Martis  addas ,  Bc  iterum  liquefacias  :  tum  enim 
Regulus,  fuperftes  in  Scoria ,  in  Coni  fundo  fubfi- 
debit.  Similiter  plurimum  Sulphuris  Aurati  pra> 
cipitatur,  fi  haec  Scoria  per  aquam  calidam  edulco- 
ratur  ,  8c  folutiotii  Acetum  adfunditur.  Sub  ipfii 
quoque  Detonatione  copiofiflimi  Flores  reducibilcs 
rejiciuntur.  Et  cum  per  vices  Mixtura  ingeri  de¬ 
beat  ,  atque  tanto  diutius  in  igne ,  vaie  interim  a- 
perto,  relinqui  debeat  5  multum  volatilis  hujus  Se- 
mimetalli  confumitur ,  adeoque  minima  modo  Re¬ 
guli  pars  in  Coni  fuforii  fundo  colligitur. 

PRO- 
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PROCESSUS  LXXII. 

Reguli  Antimonii  per  Metalla  (P*  I.  §.  17$. 

Coroll.  3. )  Praecipitatio,.  Pro  Exemplo  fit 

Penum . 

APPARATUS, 

1.  Crucibulo  in  Furno  anemio  perfe&e  caftde* 
fcenti  una  pars  Ferri  non  rubiginofi  ingeratur.  E* 
ligantur  autem  fruftula  Ferri  non  valde  crafla,  e.  g* 
Bradteolae ,  Clavi,  vel  etiam  Limatura  recens.  Quan¬ 
do  bene  candefcit  Ferrum,  addatur  Antimonii  cru¬ 
di  duplum ,  per  vices  j  ne  ob  fubitaneum  frigus  ap¬ 
plicatum  vas  erepet  ;  videbis  ab  Antimonio  lique- 
f!i6fco  Ferrum  folvi  :  quo  faElro  ,  Nitri,  vel  Salis  cu- 
jusdam  Alcalini  fixi  ,  bene  exficcati  ,  quartam  refpe- 
ftu  Antimonii  crudi  partem  ,  aliquot  repentis  vici¬ 
bus,  adde  :  relinque  adhuc  per  aliquot  minuta  ,  ut 
tenuiffime  fimul  flDant  in  igne  ;  dein  effundantur  ia 
Conum  fuforium  ,  in  quo  percuffo  tota  Reguli  na 
xnalfa ,  in  Antimonio  crudo  contenta  ,  fubfidebit  : 
Scoriae,  quae  heic  erunt  duriores,  feparentur  :  hx9 
aeri  libero  humidiusculo  expofitae  ,  intra  aliquot  dies 
fponte  dehifcent  in  pulverem. 

2.  Regulum  altera  vice  committe  Crucibulo ;  ad¬ 
de  partem  quartam  recentis  Antimonii  crudi  ;  clau¬ 
de  Tigillo  ,  &  igne  non  velociter  incitato  funde  1 
quando  omnia  fluunt  t  adde  partem  fextam  Nitri 

vel 


Vel  Salis  alcalini  fixi,  ficciffimi,  vicibus  partitis ,  & 
poft  Femiquadrantem  horse  bene  fufa  effunde. 

Regulus  tertia  6c  quarta  vice  cum  tantillo  Ni- 
i  tri  fundi  poteft  :  Nitrum  detonabit,  8c  fimul  refra- 
3  Cariam  indolem  induet  ;  fi  tum  in  fine  vehemett- 
|  tiffimum  adhibes  ignem,  Regulus  effufus  pulchre  e- 
i  rit  ftellatus,  fed  multum  ejus,  hifce  ultimis  Fufio» 
r  nibus ,  per  Nitrum  &  ignem  erit  confumtum.  Sco- 
1  ria  apparebit ,  femidiaphano  citrino  colore,  alcalina* 
i  accerrime  cauftica. 


USUS  ett  RATIO  PROCEDENDI. 


i.  Si  per  Metalla  (P.  L  §.  17$.  Coroll.  3.)  Re* 
rj  gulus  Antimonii  praecipitatur,  tota  quanta  ejus  por- 
||  tio  obtinetur  ;  fed  praecipitante  Metallo  plurimo  in¬ 
ii  quinata  :  eo  autem  plus  Metalli  fefe  adjungit  Re¬ 
ti  gulo, quo  fegnior  Sulphuris  efl:  in  illud  a&io,  &  quo 
I  facilius  id  ipfum  cum  Regulo  Antimonii  collique- 
)1  fcit*  Sic  in  omni  fuforia  Metallorum  per  Metalla 
i  Praecipitatione  praecipitatum  pracipitantis  particeps 
rj  fit,  excepto  folo  Plumbo,  cui  Ferrum  praecipitans 
3]  fele  non  admifeet  \  quoniam  ambo  hsec  Metalla  fe 

i  invicem  ad  ignem  non  folvunt.  Prima  Scoria,  qustf 

ii  in  prsefenti  cafu  nafeitur  ,  efl  Ferrum  a  Sulphure 
lii  Antimonii  folutum  ;  unde  Scoria  haec  pertinacis  di 
if  duritiei ,  aegreque  a  Regulo  feparanda  ,  quae  ut  in- 
i|  fringatur  ,  additur  Sai  Alcali  ,  vel  alcalefcens  Ni-r 

l  :  trum,  cujus  acidum  per  acidum  Sulphuris  ejicitur  i 
I  Alcali  hoc  Scoriam  lolvit  ,  reddit  molliorem  y  ab 
I  aeris  humiditate  folubilem  :  fimiiicer  &;  natum  heic 
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Hepar  Sulphuris  efficaciter  folvit  Ferrum  praecipi¬ 
tans  ,  detinetque  libi  unitum  ,  ne  pars  ejus  ,  quae 
a  Sulphure  foltita  eft,  tam  facile  Regulo  Antimonii 
fe  rurfum  adjungat.  Quidam  absque  Nitro  alio  ve 
Salino  Fluxu  hanc  primam  Praecipitationem  efficiunt  \ 
ied  igne  tum  opus  eft  longe  vehementiore,  fi  aeque 
perfectam  Praecipitationem  ,  feu  penitiorem  Ferri 
fulphurati  a  Reguiina  Antimomi  parte  feparationem , 
lefficere  velis. 

z.  Altera  Fufio  cum  Antimonio  crudo  Nitro  , 
vel  Sale  alcalino  recenti  5  ideo  inilituitur,  ut  Ferrum,  in 
Regulo  fuperftes ,  ulterius  feparetur.  Videlicet,  Re¬ 
gulus  ad  ignem  longe  magis  refradtarius,  quam  An- 
timonium  crudum  ,  ab  hujus  Sulphure  fblvitur,  fi- 
mulque  Sulphur  idem  ,  occurrens  particulis  Ferri  in 
Regulo  contentis  ,  Reguiina  Antimonii  parte  dere- 
lidta,  cum  iis  fe  jungit,  jundtum  leviorem  conftituens 
inaflam  furfum  rejicitur  ,  Scoriam  format,  in  qua, 
ob  defedturn  fufficientis  Ferri  praecipitantis ,  pluri¬ 
mum  Antimonii  haeret.  Superadditus  Sal  idem 
praeftat ,  ac  N®.  prseced.  Facile  autem  colligitur 
Iric  fecunda  Fufione  Regulum  aliquanta  Sulphuris 
parte  inquinari. 

3.  Hoc  Sulphur  ut  penitius  confumatur  ,  requi¬ 
ritur  iterata  aliquot  vicibus  fufio,  quae  quidem  cum 
Sale  alcalino  haud  teque  bene,  ac  cum  Nitro,  in- 
ftituitur  :  hoc  nempe,  ebullienti  per  violentiam  ignis 
Regulo  foperafiufum  ,  cum  Sulphure  in  hoc  la¬ 
tente  detonat  ,  fimulque  majori  igne  alcalefcens  re- 
fra£hriam  indolem  induit,  quae  augetur  a  Sale  Tar¬ 
taro  Vitriolato  qui  ex  Sulphuris  acido  &  al- 


P  R  A  C  T  I  C  A: 


cali  Nitri  nafcitur.  Sed  neque  purius  ,  Regulum 
*  conftituens,  Phlogifton  a  Nitri  vi  imrnune  eft  :  hinc 
multum  Reguli  calcinatur  ,  8c  cum  fortiffimo  ,  al- 
-  calino,  Sale  heic  nato  in  Vitrum  convertitur  ,  quod 
Scorias  internaiftum  Succinei  vel  Crocei  ejus  coloris 
caufa  eft  :  hic  enim  ab  Arfenico  &  Antimonii  Cal¬ 
ce  Vitris  conciliatur  ,  mi  fi  diuturno  exurantur  igne: 
videtur  quoque  pauxillum  Ferri  refidui  hunc  colo¬ 
rem  intentiorem  reddere  j  cujus  ,  fub  praecipita¬ 
tione  Regulo  uniti  ,  abundans  quidem  quantitas  fe¬ 
cundum  N*.  z.  tollitur,  peninffima  vero  feparatio 
neuriquam  efficitur.  Qui  plurimis  vicibus  cum  re¬ 
centi  Nitro  fullonem  repetunt  ,  Regulum  tandem 
fruftra  confumunt  -y  quia  id  ,  quod  ultimo  fu  per¬ 
fles  eft,  nunquam  malleabile  evadit.  Nec  fane  Sul¬ 
phuris  Mineralis  praefentia  repetitionem  laboris  cre¬ 
briorem  exigit  :  nihil  enim  hujus  in  Regulo,  una  vel 
altera  vice  depurato,  demonftrari  amplius  poteft. 
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PROCESSUS  L  XXIII. 

Bismuihi  ex  Miner  a  Eliquatio . 

APPARATUS» 

i.  M  inera  Bismuthi  eodem  Apparatu  eliquari  pot- 
cft  ,  quali  utuntur  pro  Antimonii  crudi  ex  Miner  a 
£ua  Eliquatione  (Proc.  LXIX.). 

S  z 
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z*  Id  ipflim  etiam  in  Furno  fuforio  abfolvi  pot* 
eft  ,  fi  hic  fuperimponitur  Pediftallo  ,  Catillo  in* 
ftrudto,  cui  appenfum  fic  exterius  vas  Recipiens  (Proc. 
XLII.).  Minera  in  fruftula  diffrafta  cum  carbonibus 
aut  lignis  molliffimis,  difie£bis,  in  tali  apparatu  ftra- 
tificatur.  Sed  Follis ,  nullo  prorfus  pondere  one* 
ratus,  quam  lenifiime  fpiret  necefle  eftj  quin  etiam# 
quod  melius  eft ,  absque  Folle  ,  fpontanea  ,  quam 
leniffima  ventilatione,  fufficiens  ad  Eliquationem  hanc 
excitari  poteft  ignis :  tantum  enim  ignem  non  fert 
Bismuthum ,  ut  Lapidea  ejus  Matrix  in  Scoriam  ab¬ 
eat.  Sic  delapfa  in  interiorem  Catillum  Minera  Ru¬ 
tabulo  fubindc  moveri  debet,  ut  Granula  inter  fper- 
fa  Rismuthi  excutiantur  ,  fic  in  exteriorem  effluere 
poffint,  ubi  in  Regulum  confluunt.  De  fuperficie 
autem  Semiroetalli  fufi,  ope  Rutri  lignei ,  fordes  de¬ 
trahantur  :  refidua  vero  in  interiori  Catillo  Minera, 
ablato  Furni  corpore,  in  vafe  aqua  pleno  exftingud 
debet ,  fic  tunc  refiduae  moleculen  majores  ,  ablutis 
rejeci  isque  levioribus,  colligantur,  fic  leni  igne  coi- 
liquefcant. 

Licet  quoque  in  vafe  quocunque  ffgulino,  vel 
ferreo  ,  Bismuthum  eliquare.  Vas  nempe  impletur 
Minera  diffrafiht,  §C  circum  liruitur  ignis  lignorum, 
vel  foculo  portati! i  fuperimponitur  :  fi  Mineram  cre¬ 
pitare  lentis  ,  claudatur  operculo ,  ne  exfiliat  :  fuf- 
ficit,  fi  obfcure  rubefcit,  tum  vas  aliquoties  fortiter 
concutiatur  ,  vel  Minera  rutabulo  agitetur  ,  ut  gra¬ 
nula  Bifmntbi  liquefadla  in  fundo  colligantur.  Sic 
facile  ex  Minera  fluxiliori ,  ditiori  praefertim  ,  ea¬ 
dem  ratione,  ae  prius,  obtinetur  Bismuthum* 

i* 
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4.  Minera,  in  pulverem  fubtiliflimum  commin*- 
11  ta,  cum  Fluxu  Nigro  ,  Felle  Vitri  &  Sale  commu- 
t  ni ,  in  vafe  claufo ,  inftar  Mineras  Plumbi  vel  Stan- 
1  ni,  igne  mediocri  anemio  etiam  excoqui  poteft  ;  fec^ 
4  ob  deftru&ilitatem  &  volatilitatem  hujus  Scmime- 
l'  talli,  ignis  quam  citiflime  tanto  gradu  applicari  de¬ 
bet  ,  quo  Fluxus  ad  fui  liquefa&ionem  eget ,  &  ili- 
co  ,  ac  bene  fluit,  vas  eft  eximendum  ,  quo  perfc- 
£te  refrigerato ,  fra£to  ,  invenies  Regulum, 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 
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1.  Bismuthum  in  forma  Semimetallica  Matrici¬ 
bus  fuis  vel  purius  inclufum  eft ,  vel  in  Minerae 
flatu,  ob  Arfenicum  adjundtum,  occurrit  :  8c  cum 
fimul  Semimetallum  hocce  fit  fluxilifliraum  •  hinc 
nec  Menftruo  fuforio,  neque  Reducente,  Phlogiton 
fubmitaiftrante,  opus  habet;  fed  firnplici  folummo- 
do~Fufione,  ope  lenis  ignis,  c  Matrice  fua  eliquari 
poteft,  lapide  interim  folido  perfiftente.  Arfcnicum 
paucum  fi  ineft,  ab  aere  igneque  libero  difiipatur. 
Verum  hanc  Eliquationem  folummodo  cum  Mine¬ 
ris  ditioribus  £c  fluxilioribus  inftituere  licet. 

2.  Si  nunc  magis  refraftaria  eft  Gleba ,  ar£tiori- 
busque  latebris  Semimetallum  defideratum  pauciore 
quantitate  eft  inclufum  ;  tum  paullo  major  ignis  vio¬ 
lentia  requiritur,  ut  magis  attenuatum  fefe  extricare 
poflit  :  fed  tunc  id  ipfum  totum  difliparetur ,  nifi 
ignis  applicetur  fumans  ,  reducens  ,  firnul  modera¬ 
tus,  utcunque  praeclufus :  Bismuthum  enim ,  uti  fa- 
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eile  a  Phlogifto  pabuli  ignis  reducitur,  ita  5c  cito 
in  fumum  Sublimatumque  refolvitur. 

3.  Multo  major  Bismuthi  quantitas  acquiritur,  fi 
jyiiriera  cum  Fluxu  Nigro,  Fel.le  Vitri,  Sale  ■ 
communi  ,  in  vafis  claufis  excoquitur  :  cujus  ratio 
cft,  quod  Matrix  Bismuthi  vel  Minerae  ejus,  vi  Sa¬ 
lium,  facilius  folvatur,  ac  v.itrefcat  :  unde  tum  per¬ 
fectius  particulae  Bismuthi  praeclufe  fe  praecipitare 
poliunt  j  cum  contra  in  prioribus  Eliquationibus 
inultum  ejus  in  Matricis  fifluris  refiduum  maneat  ; 
quia  Matrix,  per  fe  admodum  refractaria,  folo  igne 
ut  vitrefcat  ,  volatiliias  Bismuthi  prohibet.  Dein, 
Aeris  liberiori  aCtione  heic  exclufa,  &  accefiu  Re¬ 
ducentis  ,  neutiquam  tantum  diffipari  poteft  quam 
ubi  &  aer  &i  ignis  liberius  agunt  ,  ac  parcius  Re¬ 
ducens  prcefto  eft  Hifce  accedit,  quod  Arfenicum 
plerumque  fatis  larga  dofi  Bismutho  annexum  fit: 
id  vero,  uti  poftea  fub  Proceffibus  cum  eo  inftitu- 
eiidis  apparebit,  cum  Fluxibus  Salinis  Reducentibus 
in  Regulum  Semimetallicum  ,  Bismutho  haud  ab- 
fimilem,  reducitur  ac  praecipitatur  ,  ipfo  A  rieni co  fi¬ 
xiorem  ,  inierim  fatis  volatilem  ,  qui  tamen  ,  alteri 
Metallo  aut  Semlmetallo  occurrens  5  huic  mifcetur 
ac  figirur. 

Ut  igitur  fcias,  an  Minera  Bismuthi  utiliter  pof- 
fit  eliquari,  utere  modis  N°.  1.  2.  qui  fine  ad¬ 
dito  abfolvuntur  :  fed  ubi  parum  Bifmuthi  in  Gle¬ 
ba  continetur,  nihil  obtinebis,  nec  talis  a  Metallur- 
gis  operationi  fubjicitur  ,  quippe  quas  perfe&e  cum 
di&is  modis  convenit. 

4.  Cohakum  Arfenici  (P.  L  §.  568.)  fere  cfmne. 

Bis  mu- 
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Bismuthi  aliquid  in  fe  habet  j  ficuti  etiam  ,  quoad 
cetera  ,  inter  ambas  Bismuthi  6c  Arfenici  Mineras 
plerumque  haud  alia  obtinet  differentia ,  nifi  major 
vel  minor  alterutrius  ad  alterum  proportio.  Sed 
parcior  (i  ineft  copia  Bismuthi  ,  id  haud  eliquari 
cum  emolumento  poteft  ;  tametfi  Bismuthutn  haud 
viliffimi  pretii  fit.  Quando  vero  Caput  mortuum 
Cobalti ,  poft  Uti ufetio nem  refiduum,  cum  Silicibus 
Cineribus  clavellatis  funditur  ,  ut  Vitrum  fic  di- 
ftum  Smaltum  inde  fiat,  Regulus  Bismutho  utcun¬ 
que  fi m ilis ,  quadantenus  tamen  differens ,  excutitur» 
Confer.  (P.  I.  §.  460.  Schol .). 
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PROCESSUS  LXXIV. 

Zincum  (P.  I.  $•  1 7-)  partim  in  forma  Semime fol¬ 
lica  ,  partim  in  Flores  fublimatur  vulgari  modo 

irreducibiles . 

1 

1.  Si  aliquot  Unicas  Zinci  Cantharo  vel  Cucur¬ 
bitulas  terreas  committuntur  ,  &  hoc  vas  Furno 
Reverberii  ,  ad  Deflillationes  Olei  Vitrioli  ,  aliasve 
igne  validiflimo  abfolvendas,  adaptato,  fitu  horizon¬ 
tali,  vel  melius  furfum  verfus  refpiciente  orificio  9 
locatur ,  atque  intermedio  fegmento  cylindrico  am¬ 
plum  Excipiens  vitreum  ita  accommodatur,  ut  per 

S  4  hujus 
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hoj  us  fundum  pellucidum  in  cavum  Cucurbitae  ter* 
reae,  in  Furno  pofitae,  introfpicerc  queas  *  videbis, 
igne  ad  luculentiorem  candefcentiam  auCto,  Zincum 
liquefactum  fubito  concipere  flammam  viridis  colo¬ 
ris  ,  fimul  demi  (limum  gryfeum  fumum  oriri,  qui, 
inftar  Telarum  aranearum  in  aere  obvolitantium , 
propelletur  in  Excipulum  ,  idque  totum  imus  obve¬ 
labit,  5c  ulteriorem  profpeCtum  paullo  poft  penitus 
intercipiet.  Poftquam  per  horam  unaro  alteram  ve 
continuafti  ignem  s  frigefcant  vafa ,  ex  quibus  aper¬ 
tis  prorumpet  fumus  tenuiflimus  alliacei  Arfenicalis 
nidoris,  cito  tamen  evanefcens,  quem  fub  Zinci  puri 
aperta  combuftione,  me  percepifle,  nunquam  memini  ^ 
nec  adeo  deprehendi  noxium.  Excipulum  inte¬ 
rius  obduftum  erit  tunica  ex  Floribus  quam  molli  (li¬ 
mis,  taCtu  faponaceis,  impalpabilibus,  leviflimis,  ex 
albo  caerulefcentibus  :  Segmentum  autem  Orifi¬ 
cium  Excipuli  incruftabunt ,  partim  Flores  magis 
ponderofi  ,  caerulei  ,  groflioribus  granulis  conflantes, 
:partim  Sublimatum  folidum  ,  ex  guttulis  Zinci  li¬ 
quefacti,  integre  fublimati ,  natum,  interpofitis  un¬ 
dique  Floribus  Zinci  deftrufti  gryfeis.  Jn  ipfo  Va¬ 
le  terreo  invenies  adhuc  aliquid  Zinci ,  quafi  bulla 
elata  teClum ,  defenfum ,  quin  penitus  potuerit  com¬ 
buri  vel  fublimari  ;  qui  eft  Flos  exuftus,  quafi  fe- 
mivitrefaClus.  Si  ignem  tam  moderatum  adhibes, 
nt  non  ardeat  Zincum ,  vix  aliquid  vel  Zinci  vel 
Florum  forma  exhalat  :  ubi  vero  vehementiflimum 
ejus  gradum  fubito  applicas  ,  Zincum  &  in  forma 
Semimetaliica ,  Sc  Florum  aut  Sublimati,  totum  quan- 
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2.  Si  duas  tres  ve  Zinci  uncias  in  Cucurbita  ter¬ 
rea  aperta  ,  fupra  Pediftallum  lapideum  ,  Crucibuli 
inftar,  exponis  mediocri  igni  anemio  ;  longe  citius, 
quam  in  claufo  vafe ,  flammam  concipit  Zincum, 
totumque  vafis  cavum  replet  flocculentis  floribus 
albiffimis  :  fed  fimul  ac  vas  floribus  ita  repletur, 
ut  fuperficiem  Zinci  haud  amplius  videre  poflis,  lu¬ 
culenta  prius  flamma  fenfim  imminuitur,  &  tandem 
penitus  ceflat ;  ut  non  modo  eodem  ,  fed  &  inten- 
fiore  igne ,  ad  deflagrationem  deduci  Zincum  am¬ 
plius  haud  poflic.  Si  tunc  cum  parvo  Cochleari 
ferreo  Flores  auferuntur  ,  8c  Zinci ,  in  fundo  vafis 
liquefa&i,  fuperfieies  ab  iftis  incumbentibus  liberatur; 
ilico  rurfus  flamma  nafcitUr  luculenta, ficuti  prius, 
intra  aliquot  minuta  vafis  cavum  fimilibus  Floribus 
repletur  :  fi  hunc  laborem  fimili  modo  continuas , 
denique  totum  Zincum  ,  modo  purum  fuerit ,  in 
copiofiflimos,  albiflimos,  refolvitur  Flores,  nec  mul¬ 
tum  avolat,  nifi  ignis  impetuofius  agat.  Flores  au¬ 
tem  ilico  parietibus  vafis  fefe  applicant  ,  quin  & 
ipfius  Zinci  fuperficiei  inhaerent  ,  neque  deinceps, 
eodem  ,  quo  Zincum  comburebatur,  &  fublimaba- 
tur,  igne,  ulterius  funt  mutabiles,  aut  volatiles:  fic 
ut  hac  ratione  commodiffime  &  nitidiflime  copiofii 
parari  queant  Zinci  Flores.  Poflimt  tamen  &  Alu- 
duli ,  vel  fegmema  tantum  Cylindrica ,  orificio  va¬ 
fis  adaptari  :  tum  obtinebis  paullo  plures  &  Albu¬ 
liores  Flores.  Ut  autem  fuperfieies  Zinci  fubinde 
a  fuperincumbcntibus  Floribus  nudari  ,  &  totum 
inferioris  vafis  cavum  liberum  reddi  pofiit ,  condu- 
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cit,  ut  ad  latus  ejus  tam  amplum  fiat  foramen,,  per 
quod  cum  parvo  Cochleari ,  ut  ante  dixi ,  eximere 
poffis  Sublimatum. 

-j.  Vehementiffimo,  fubito  applicato,  igne  anemio 
Zincum  purum ,  totum  quantum ,  avolat  :  nec  ob- 
ftat ,  quod  in  Crucibulis  luto  obftruftis  id  peraga¬ 
tur.  Videlicet  uncia  una  Zinci  puri  fi  in  parvo 
Crucibulo  ,  quod  alio  minore  inverfo  teftum  eft, 
commifluris  luto  vulgari  bene  lutatis  ,  ponatur  in 
Furnum  anemium  ,  prunisque  5c  carbonibus  vas 
totum  obruatur,  Folleque  ad  Pcdifiallum  Furni  ap¬ 
plicato  ignis  excitetur  violentiffimus  ,  per  dimidiam 
horam  continuatus ,  exemto  dein  vafe  ne  quidem 
Zinci  veftigium,  nec  Florum  ejus,  in  illo  deprehen¬ 
detur.  Idem  hoc  8c  coni  reliquis  Semimetallis  con¬ 
tingit  ;  fed  haud  tam  prora  te. 

4.  Flores  Zinci  albi ,  vel  caerulei  &  gryfei ,  mo¬ 
dico  igne  aperto  ad  aibedinem  calcinati ,  cum  Flu¬ 
xibus  vulgaribus  Reducentibus  ,  quales  funt  Niger, 
gc  Albus  (P.  i*  §.  188.  feq.)  Salibusque  additis 
£y  for  iis ,  fi  mifcentur  ,  eodem  dein  modo  ,  ac  alia 
Metalla  6c  Semimetalla  ,  igni  fuforio  expofiti  redu¬ 
ci  nequaquam  pofiunt  ;  nec  methodus  ulla  ha&enus 
inventa,  vel  faltem  ab  inventore  communicata  fuit, 
qua  Zinci  Flores  in  flatum  Semimetallicum  reduci 
poffint  :  quin  potius,  ad  ignem  fatis  fixi,  cum  Flu¬ 
xibus  vitrificantur. 

f.  Ex  Floribus  quidem  caeruleis  &  gryfeis,  G  cum 
Sale  quodam  fluxiliffimo,  tametfi  is  nullo  vel  par¬ 
co  tantum  Phlogiflo  fit  imbutus,  funduntur,  quae¬ 
dam  Zinci  granula  obtineri,  non  dicam  reduci  pof- 
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funt  :  fi  nempe  cum  Felle  Vitri,  aut  Sale  cauftico 
alcalmo  ,  qui  ex  Lixivio  Cinerum  clavellatorum 
&  Calcis  vivae  infpiflato  paratur  ,  jam  didi  Flores 
terendo  mifcentur,  in  Crucibulo  igni  haud  majo¬ 
ri,  quam  requiritur,  ut  Sal  bene  fluat,  exponuntur, 
tum  que  dico  ab  igne  auferuntur  ,  ac  dein  Cruci- 
bulum  cum  Sale  frigefa&o  in  pelvim  nitidam  ,  aqua 
impletam  calida,  projicitur;  invenies,  Sale  leviori- 
busque' quisquiliis  ablutis ,  pauca  &  parva  Zinci  gra¬ 
nula,  crudis  flavis  plerumque  obdu£h  ,  fparfim  ad 
fundum  vafis  praecipitata  ,  taxiiofo  fatis  labore  col¬ 
ligenda.  Hac  Zinci  granula  difficulter  ,  nifi  fint 
majora  ,  in  Regulum  colliquefcunt ,  fed  in  flammu¬ 
las  Floresque  ad  ignem  refoluti ,  pereunt.  Fluxu 
autem  Nigro  aut  Albo  hunc  in  finem  non  uti  licet, 
quippe  qui  ut  liquefiat,  tantum  requirit  ignem,  ut 
Zinci  parvae,  ac  late  difleminatae ,  moleculae  longe 
citius  comburantur  ,  quam  per  fatis  tenuiter  lique¬ 
facta  concomitantia  fele  praecipitare  poffint  :  quod 
ex  flammidis  coloratis  Floribusque  prorumpentibus 
confpicuum  eft.  Neque  Sal  antea  memoratus,  acer¬ 
rimus,  Phiogifti  additamentum  fert ,  quin  is  ,  jam 
liquefadus  ,  fi  minimum  pinguedinis  addatur ,  ilico 
folidus  confidat  ,  6c  aeque  validum  ignem  requirat 
ad  redimendam  Fufionem,  quam  Fluxus  Niger:  at¬ 
que  haec  caufa  efTe  videtur,  cur  granula  Zinci  tam 
aegre  in  unum  Regulum  abeant  ;  fiquidem  Sal  ide, 
dum  Phlogidon,  quo  fcatct  Zincum ,  abforbet,  cru- 
ftulas  illas  flavas  circa  Zinci  granula  format,  difficul-’ 
|er  per  ignem  attenuandas ,  difcutiendas. 
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i.  Ex  hac  lingulari  Zinci  indole  liquet ,  cur  fru- 
flra  tentemus  ex  Mineris  ejus ,  hn&enus  in  Europa 
cognitis ,  per  Praecipitationem  fuforiam  ,  ope  Flu¬ 
xuum  falinorum  oleo  forum  ,  Reducentium  ,  eodem 
modo  ,  ac  circa  alia  Metalla  Semimetalla  ufita- 
tum  eft  ,  Zincum  producere»  Patet  etiam  ,  cur  id 
longe  minus  per  Strati ficationem  cum  Carbonibus, 
mediante  Vitrefa&ione  adhaerentium  terreftrium,  vio¬ 
lenti  Fullone,  per  Follium  flatum  excitata,  in  Catil¬ 
lis  Fornacum  colligi  poffit  (Proc,  XLI.),  fed  potius 
Sublimatum ,  frigidioribus  ,  venti  aCtioni  minus  ex¬ 
politis  locis,  colligi  debeat  (P.  I.  §.  4 6z.  fe q  ). 

z .  Interim  Zincum,  in  Mineris  aliisve  Compofitis 
faftitiis  latens ,  luam  pnefentiam  Floribus,  quos  de 
fe  dimittit,  fi  igne  validiore  torquetur,  nec  non  Tin¬ 
ctura  Aurea,  Citrina,  quam  Cupro  conciliat,  mani- 
feftat  :  ambo  enim  ifthsec  efle£ta  a  nullo  alio  co¬ 
gnito  corpore  ,  quantum  experimentis  traditis  con¬ 
flat  ,  unquam  produfta  fuere  :  hinc  ex  hifce  seque 
firmiter  licet  ad  Zinci  pradentiam  concludere,  quam 
ex  Magnetis  a£tione  Ferrum  alicubi  prsefens  digno- 
fcitur. 

5.  Ad  Flores  illos  colligendos  requiritur  ignis  a- 
pertus,  validior,  &  Apparatus  Sublimatorius  (P.  I. 
§.  f  jo  )  :  fub  qua  Operatione  tamen  tranfitus  aeris 
velocior  per  Furnum,  vel  minimum  per  Ollas  Sub- 
limatorias  ,  cum  cura  evitari  debet  :  nam  Flores 
fnolliffimi,  levilfimi,  a  minore  aeris  motu  dilfipan* 
•fur.  Hinc  convenit  Aludulis  amplioribus  uti :  hac 

rati©- 


■ 

II  , 

V  R  A  C  T  I  C  AJ  iSf 

fatione  ex  Lapide  Cakminari  copiofiffimi  Floror 
obtinentur,  praecipue,  fi  is ,  in  fruftula  Pifi  magni¬ 
tudinis  comminutus,  cum  Carbonibus  ftratificatur* 
his  confuratis  ,  ex  Cinerario  Furni  colligitur  ,  & 
iterum  cum  recentibus  ingeritur  :  fic  enim  pro  di- 
verfa  ejus  purstsfte  aliquando  parte  maxima  in  Fu-; 
mum  Floresque  refolvitur.  Hi  Flores  primum  pro- 
j  deunt  caerulefcentes ,  dein  magis  magisque  gry  fei9 
denique  albi  ,  &  fimillimi  fune  Floribus  ex  Zinc* 
ipfo  produ6lis  ,  vocati  Nihil  album  ,  gryfeum  ,  pro 
coloris  differentia ,  quae  tamen  vel  a  fordibus  admi- 
ffis  dependet ,  vel,  fi  nitidius  Operatio  perafta  fuit, 
a  Zinci  nondum  deftru&i  minimis  moleculis  ,  vel 
ab  utraque  caufa  :  Zincum  enim  revera  ex  iis  colli¬ 
gi  potell  (juxta  App.  No.  y\),  &,  fi  iterum  per  ali¬ 
quot  minuta  mediocriter  candefiunt,  dealbantur  pe¬ 
nitus  ;  quia  Zincum  minus  conftans  eft  in  igne. 
Vocantur  quoque  Pomphelyx  :  qu x  tamen  utrum  ea¬ 
dem  fit  cum  Veterum  Pompholyge,  &  an  Spodium 
Graecorum  hic  locum  quoque  inveniat,  aliorum  diC- 
quifitioni  relinquemus.  Qui  vero  enodare  ifthaec 
aggreditur  ,  haud  absque  experimentis  rem  fufeipiatj 
ne  verba  pro  rebus  venditet  ,  nec  omnium  Au&o- 
rum  varias  opiniones  conciliare  tentet ,  quippe  quo-^ 
rum  plurimi  potius  verbis,  quam  rebus  inhaefere. 

4.  In  Officinis  quidem  Pompholyx  &  Nihi¬ 
lum  venalia  proftant,  fed  raro  genuina  :  quia  enim 
parcius  colliguntur ,  plurimis  modis  adulterantur  5. 
dum  variae  Margarum  leviorum ,  albarum ,  Ipecies* 
ex  Spatho  ufto  produftum  Gypfum ,  Terrasque  pin¬ 
gues,  bolares,  albae,  qualis  eft  Fullonum ,  Haffiaca 
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£tc.  vel  etiam  vario  modo  ex  hifce  vel  arte  ,  vel 
natura',  compofita  magmata  ,  pro  Nihilo  albo  offi¬ 
cinarum  divenduntur  :  Vid,  Cl.  Henckelii  Pyritolog . 
pag,  f 8 r .  Quae  fraus  non  femper  folo  habitu  ex¬ 
terno  facile  detegitur  ;  attamen  fequenti  facile  ex¬ 
tern  poraneo  tuto  denudatur  experinfento.  Fili  ferrei 
extremo  5  leviter  humedato,  moleculam  ejus  excipe, 
flarnmaeque  candelae,  &  quidem  ad  ambitum  ejus, 
non  vero  in  mediam  fuliginofam  admove  ,  ut  vix 
eam  attingat  $  fic,  ubi  ignefeit,  colore  ex  flavo  ele¬ 
ganter  viridi  ,  in  remotiore  vero  parte  pulcherrime 
Citrino  colore  tingitur  ;  qui  ilico  rurfus  evanefeit, 
ejusque  loco  priltinus  color  apparet,  quando  remo¬ 
vetur  \  flavefcit  quoque  fupra  prunam  mundam  pro- 
jedum  ,  albefeit  denuo  frigefadum.'  Quo  charadere, 
nulla  ex  didis  terris  fefe  prodit.  Cseteroquin,  fi  con¬ 
fers  reliquas  dotes  prius  indicatas ,  e.  gf.  quod  coi- 
iiq  udeat  mediocri  igne  in  Vitrum  fpadiceum,  mole 
exiguum  ,  celerique  folutione  in  Acidis  eundis  ex 
toto  liquefeat  *  eo  certior  eris.  Verum  confultius 
eft,  ut  ipfe  praeparet ,  qui  Nihilum  verum  defiderat. 

Efi:  igitur  mirabile  hoc  corpus  vera  Zinci  Calx 
feu  Scoria  ,  plurimum  ab  iis  ,  quae  ex  reliquis  Me¬ 
tallis  5c  Semimetallis  producuntur,  diverfa. 

P  R  O  CESSUS  LXX  V. 

Cupri  cum  Mincra  Zinci  Camentaiio  &  Fufio. 

APPARATUS. 

Minens  Zinci  ,  e.  gr.  Lapidis  Calaminaris ,  in 

pul- 
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pulverem  redadi ,  p.  x  — ,  Carbonum  comminuto-’ 

p  2 

rum  tanto ndem ,  mifce  terendo ,  &:  aqua  leviter  hu- 
meda  :  hac  mifcda  Vas  quoddam  fu  forium  imple  a 
inter  6c  fupra  pone  Laminarum  Cupri  puriffirai  pa 
I.  irerunique  pub/erem  Carbonum  fuperinlpergea 
&€  colloca  in  Furnum  anemium  ,  largkerqxie  Car¬ 
bonibus  obrue  •  quibus  lente  accenfis,  demum  ignis 
augeatur,  ut  candefcat  vas  :  quando  flammam  cernis 
eoiore  caerulefcente  viridi  ,  vel  purpureo  tindam, 
explora  fubinde  Fdo  forti,  ferreo,  an  hquefadum 
fub  pulvere  Carbonum  fit  Cuprum  :  quod  igne  lon¬ 
ge  minori  abfolvkur  ,  quam  Cuprum  per  fe  exigit  5 
ut  fundatur:  temperetur  tum  ignis,  ne  intenfior  fiat: 
denique  fufione  adhuc  aliquantulum  protrada  ,  au¬ 
feratur  vas  ex  igne  ,  ut  fponte  frigdeat,  vel  mafla 
intus  contenta,  fi  major  moles  eft  ,  effundatur  in 
receptaculum  modice  calidum,  ficcum :  deprehendes, 
fi  Cuprum  frangis ,  id  aureo  colore  tindura  ,  nec 

non  infigne  ei  pondus  accrevifie  ,  aliquando  d  adi» 

ponderis  adhibiti  Cupri  aequans  ,  malleabilitate  in 
frigore  remanente  perfeda  :  verum  quo  magis  id  ad 
ignem  incalefcit,  eo  fragilius  evadit  ;  ita,  ut  medio¬ 
criter  rubefeens  ,  fpathula  lignea  ,  aut,  fi  modo  ru¬ 
dius  apprehendatur,  facile  in  fruftula  divellatur,  te¬ 
nacitate  omni  exuta. 

2.  Si  Lapis  Calaminaris ,  vel  aliud  corptts  ,  Zin* 
cum  in  fe  continens,  hoc  modo  explorandum ,  Plum¬ 
bi  vel  alius  Metalli  copia  infigni  ,  non  feparabili, 
fcatet,  convenit  j  ut  miftura  ejus  ,  cura  Carbonibus 
0 1  com- 

9 
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comminutis,  uti  prius  (N  .  x.),  fa&a,  fubtilius  te¬ 
ratur,  aliquid  luti  admifceatur,  &  hume&aca  in  Vafd 
fuforio  fortius  compingatur ;  ut  Cupri  lamina  fu- 
prapofitae ,  liquefa&ae  ,  fundum  petere  non  pofimt: 
tum  laminis  Cupri  pulyis  Carbonum  largiter  fuper- 
infpergendus  eft  :  caetcra  facienda  ,  ut  prius  :  fun¬ 
detur  itidem  Cuprum  ,  igne  longe  mitiore  ,  quatn 
per  fe  ,  critque  tin£him  ,  fed  colore  paullo  minus 
diluto,  neque  tantum  ponderis  accrementum  acquiret. 

Nota  proportionem  Carbonum  &  Lapidis  Ca- 
laminaris  j  quae  etiam  de  reliquis  Zinciferis  huic 
Proceffui  fubjiciendis  valet  :  videlicet ,  fi  cum  exi¬ 
gua  quantitate  Experimentum  inftituitur ,  fecundum 
pondus  recipiatur  proportio  anatica  ,  qua  cavetur, 
ne  facile  exuri  queat  :  fi  vero  major  eligitur  in¬ 
grediendum  quantitas  ,  tum  diflipatio  particularum 
volatilium  Cupro  ex  Lapide  Calaminari ,  aliove  fi- 
mili  accretorum  ,  tam  cito  non  eft  metuenda :  fuf- 
ficit  igitur,  ut  Carbonum  comminutorum  tantum¬ 
modo  aequalis  portio  fecundum  molem  Lapidi  Ca¬ 
laminari  admifceatur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDE 

i .  In  hoc  Procefiu  Cuprum  ,  vaporis  fpecie ,  a 
Zinco  penetratur,  Zincum  in  eo  figitur  :  quod  ex 
eo  patet ,  quia  ,  fi  Cupro  per  lutum  interpofitum 
via  praecluditur ,  quin  ad  mixturam  in  vafis  fundum 
defcendere  poffit ,  attamen  ejus  confiftentia  ,  color, 
habitus  in  igne  mutatur  ,  &  pondus  augetur  ;  uc 
ideo  certum  fit ,  fublimatam  materiem  ifthaec  effice¬ 
re 
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te.  Carbonum  pulvis  heic  &  Cupri  combu  Itionem 
averrit,  &:  impedit,  quo  minus  Zincum,  a  Cupro 
receptum  ,  liberius  iterum  diffipetur  ,  combura¬ 
tur  :  fi  enim  Cuprum  fic  tindtum  ,  quod  Auri¬ 
chalcum  dicitur  ,  in  Crucibulo,  absque  addito,  igne 
potenuori  liquefeit  ;  fere  inftar  Zinci  ipfius  luculen* 
tam  concipit  flammam ,  Floresque  fpargit  copiofos  al¬ 
bos,  citrino  colore  hinc  inde  interlucente,  qui  a  Cu¬ 
pro  una  abrepto  pendere  videtur,  aeteroquin  fi  mi¬ 
les  Floribus  ( Proc.  prxe. )  produ&is  :  led  fimul 
tunc  multum  de  pondere  Cupri  deperditur,  &  co* 
lor  magis  magisque  rufiefeens  redditur.  Eam  ob 
caufam  ubi  emolumenti  gratia  Cuprum  per  Lapi¬ 
dem- Calaminarem  tingitur,  experimentis  tentari  de* 
bet  ,  quisnam  ignis  gradus  fit  adhibendus  ,  quo 
tempore  Cuprum  maximo  pondere  fit  audium ,  pul- 
cherrimumque  colorem  ac  fufficientem  ducti  litarem 
conceperit  :  nam  tc  multum  fumi  denfi  fpecie  di£» 
flari  oculis  patet.  Notabile  tameii  eft,  quod  Auri¬ 
chalcum  vel  Cuprum  Zinco  imbutum,  mediocriter* 
ad  ignem  rubefeens ,  non  tam  facile  calcinetur,  quam 
Cuprum  purum.  Eft  etiam  inter  Lapidem  Calami- 
narem  infignis  differentia  ;  alius  enim  eadem  quah* 
titas  Cupri  pondus  plus,  alius  minus  auget.  Pul¬ 
chritudo  quoque  ,  &  malleabilitas  tinfti  Metalli  di- 
V.erfa  eft  :  quidam  enim  Lapis  Calaminaris  Plumbi 
&  Ferri  plurimum  ex  fe  reduci  patitur  :  unde  pal¬ 
lore  &  fragilitate  Cuprum  corrumpitur  ;  tametfi  ma¬ 
jori  pondere  augeatur.  Quin  Lapidis  hujus  qux- 
dam  fpecies  Uftulationem  procedentem  poftulantj, 
qua  magna  ejus  pars  diffipari  debet  3  antequam  ad 
Pars  1L  T  hunc 
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hunc  ufum  apros  eft  ;  aliae  vero  ftatim  in  ufura 
trahi  poflunt  :  fub  Uftulatione  enim  de  quibusdam 
verus  Spiritus Ur/nae  prodit,  quem  fuffocans  Sulphu¬ 
reus  fequitur.  De  aliis  vero  ne  vdligium  illorum 
Spirituum  apparet.  Unde  falluntur ,  qui  de  omni  La¬ 
pide  Calaminari  5  eundem  fibi  Experimentorum  even¬ 
tum  promittunt. 

Galena  Plumbi  a  Lapide  Calaminari  facile  £<  fa¬ 
tis  perfedbe  feparatur :  fi  enim  fufficienti  igne  ultu- 
latur  9  colliquefcit  Galena  in  folidiores  ,  gravio¬ 
res  moleculas,  minus  fragiles,  ac  cruda  j  tenuiffimse 
autem  ejus  particulas  cum  Lapidis  Calaminaris 
aliqua  portione  difflantur  :  Lapis  contra  Calami- 
nans  fit  mollior ,  levior  9  fere  palma  manus  com¬ 
minuendus  ;  fafta  Uftulatione  immittatur  in  Situ¬ 
lam  ,  qua:  in  vas  amplum  aqua  plenum  immer¬ 
gatur  ,  &  fic  cum  Piflillo  ligneo  teratur :  unde  fi» 
mul  valide  movebitur  aqua  ,  quacum  abluetur  levis 
comminutus  Lapis  Calaminaris  ,  Galena  remanebit 
in  Situla  ,  rejicienda  ;  prior  ablutus  quiete  fubfiden?f 
poflquam  aqua  decantata  fuit ,  colligatur  :  fit  ergo 
Lapidis  Calaminaris  Elutriatio  ratione  inverfa,  quam 
aliarum  Mincrarum  ,  quarum  quippe  pars  viUffima, 
heic  vero  optima  defiderata  per  Elutriationem  abri¬ 
pitur. 

z.  Praeter  Lapidem  Calaminarem  dantur  varia 
compofita  faftitia,  qux  fimili  modo  Cuprum  fiave- 
dine  ,  cum  ponderis  incremento  ,  tingunt  :  quales 
funt  Cadniim  Fornacum  (P.  I.  §.  107.)  :  verum  non 
omnes,  fed  iftae  folummodo,  quae  a  Mineris  Zinci, 
fd  Metallis ,  quae  Zincum  ingreditur  ,  compofitis 
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©fluntur ,  de  quibus  idem  ,  quod  de  Lapide  Cala¬ 
ni  i  nari  diftitm  eft ,  valet.  Hujus  fpecies  elegantif- 
fima,  puriffinla  »  eft  Tuti  a  ,  in  Officinis  Pharmaceu¬ 
ticis  ufitata,  valde  ponderofa  ,  folida  ,  figura  referens 
fegmenta  Cylindrica  ,  convexo  -  concava,  ab  obftacu- 
lo9  cui  fefe  applicavere  vapores,  orta3  exterius  gra- 
nulata  ,  colore  cterulefcente  ,  interius  laevia  ,  flava. 
Aggregatae  funt  Cadmise  iftae  ,  ex  Floribus  granulis¬ 
que  Zinci  \  Tutia  prtefertim  ex  granulis  Zinci,  cum 
Floribus  ejus  in  Vitrum  eolliquatis  ,  mixtis  conflat* 
unde  ejus  durities  ,  foliditas',  color  ft  raditur  me¬ 
tallicus,  fplendens  ,  interior  crufta  flavefcens  ,  iu- 
perficietenus  pulverulenta  ,  exterior  granulata  ;  fiqui- 
dem  moleculoqMetallicse  &  Semimetalliae ,  fufte,  iri 
Spherulas  fponte  coeunt  ,  nili  obftacula  folida  id 
impediant  :  hifce  charadteribus  ficuti  &  Aurichal¬ 
co,  quod  inde  parari  poteft  ,  pulcherrimo,  &  Au¬ 
rum  Sophifticum  dicitur,  certo  dignofci  poteft,  ab 
ifta  pfeudo- Tutia  Ititdfa  ,  qua?  ab  impoftoribus 
loco  verse  venditatur.  NeC  dubium  eft  ,  quin 
plura  Mineralia  nativa  ,  aut  eX  iis  produdhe  Ca¬ 
divi  ue  Fornacum  ,  dentur  ,  quae  eundem  praftarent 
effcftum  j  fed  ,  ob  negle&tim  hafieftus  examen  * 
indolem  talium  hodiedum  incognitam  efte  verofi- 
millimum  apparet 

3.  Vocatur  Cuprum  hac  ratione  tinftum  ,  mal- 
Jeabilitate  Fuperftite  #  Aurichalcum ,  Cuprum  flavum  $ 
&  quoniam  ad  Utenfilia,  ob  pulchritudinem ,  com¬ 
modam  tradationetn  ,  durabilitatem  ,  aptiffimurn 
eft,  atque  tam  facili  negotio  mafta  Metallica  in  ejus 
confe&ione  augetur  ,  ideo  maxima  copia  Variis  in 
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locis ,  ubi  ingredienda  neceflaria  commode  parari 
poliunt,  conficitur. 

4.  Flores,  qui  fub  confedtione  Aurichalci,  itera- 
ta  ejus  Fufionc,  &  Lapidis  Calaminaris  Uftulationc, 
colliguntur ,  ficuti  Sc  Flores  ipfms  Zinci,  nondum 
prorfus  exulti ,  fimiliter  Sublimata  5  ab  ejusdem  na¬ 
tura:  corporibus  nata ,  omnia ,  eodem  modo ,  ac  La¬ 
pis  Calaminaris  ,  cum  pulvere  Carbonum  &  Cupri 
Laminis  ctementata ,  ac  fufa  ,  optimum  confliiuunt 
Aurichalcum.  Eadem  autem  ,  lento  igne  exufta* 
ita  figuntur  ,  ut  in  vafis  claulis  ,  igne  vehementi 
a  ne  ni  10  ,  abeant  in  flavefcens  Vitrum  :  prout  redte 
notat  Cl.  Henckelius  de  Zinco  ,  quod  tamen  de  Flo¬ 
ribus  hujus  falcem  inteliigi  velle  videtur  :  confer, 
(Proc.  praec.  App.  N°.  4,), 

p.  Zincum,  cum  Cupro  colliquefadfmm,  omnem  ejus 
malleabilitatem  in  ilatu  candefadhonis  adimit ,  co¬ 
lorem  in  Aurantium  ,  vel  Citrinum  diluit ,  prout 
plus  minus  Zinci  additur  ,  celerique  igne  collique- 
Icic  3  ut  igitur  fpecies  Aurichalci  prodeat.  Hoc  ta¬ 
men  notandum  ,  quod  Zincum  vulgare  (impliciter 
cum  Cupro  confufum  ,  tali  in  frigore  dudiilitare^ 
quam  Aurichalcum,  non  gaudeat,  nili  prius  depu¬ 
retur  Zincum  5  cum  tamen  id  ipfum  vaporetenus 
applicatum  ,  in  Lapide  Calaminari ,  Sublimatis  ,  &; 
Floribus  latens  ,  eandem  non  tollat.  Cujus  ra¬ 
tio  pariim  in  Plumbi  concurfu  ,  juxta  nfox  lau¬ 
dati  Audboris  opinionem  ,  partim  in  intimiore  Zin¬ 
ci  &  Cupri  concorporatione  latet.  Nam  (i  Zincum 
a  Plumbo ,  per  quod  inquinatum  efle  folet  ,  prius 
bene  purgatur ,  &  fub  prunis  te&um  fatis  forti  & 

diu* 
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diuturno  igne  cura  Cupro  coagitatur,  duftilitate  vul¬ 
gari  Aurichalco  non  cedit  ;  fi  portio  Zinci  Cupro  ad- 
mifta  modo  fuerit  eadem  ,  quam  Lapidis  Calami- 
naris.  Zincum  vero  bene  depuratur  ,  fi  in  vafc 
ferreo  ,  lenifiimo  ac  fieri  potefi:  igne  ,  absque  omni 
agitatione  ,  liquefcit  :  quae  tum  in  fuperficie  ejus 
naicuntur  cuticulx  ,  jugiter  abftrahantur ,  usque  ad 
duas  tertias  ;  pars  haec  Zinci  abfira&a  purior  eft, 
quam  inferior  refidua.  Vel  etiam  ita  procede  :  fupra 
liquefactum  rapideque  fgitatum  Zincum ,  projice  a U 
ternatis  vicibus ,  nunc  Sebum  ,  nunc  Sulphur  vul¬ 
gare  ,  prius  parcius  ,  pofterius  abundantius  :  cuticu¬ 
la  feu  Scoria  fi  nafeitur  Sulphurata  ,  indicat  ,  alie¬ 
num  adfuifie  Metallum ,  per  Sulphur  dereli&o  Zin¬ 
co  folutum  ,  igitur  rejicienda  5  hoc  tamdiu  conti¬ 
nuetur  ,  donec  recens  Sulphur  fuperinjecfcum  f  li¬ 
berrime  comburatur. 


D  S 
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PROCESSUS  LXXVL 

Sulphuris  es  PyriU  aliisqne  Mineralibus  Sulphureis 

Dejiillatio • 

APPARATUS. 

t.  Pyritem  flavum,  vel  aliud  quodeunque  Mine¬ 
rale  Sulphureum  ,  tunde  in  grofliorem  pulverem ; 

T  5  hunc 
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hunc  in  Retortam  Agulinam ,  vel  vitream  loricatarn9 
triplo  capaciorem  ,  longioris  amplique  colli  ,  immit¬ 
te,  eodemque  modo  perage  Deftil  lationem ,  ac  (Proc, 
LXV1J.)  de  Mercurio  di£turn  efl.  Notes  vero,  quod 
fi  Minerale  illud  tam  refradtarium  fit  ad  ignem  , 
ut  modice  candefadlum  haud  lentefcat ,  cum  ejus 
majori  quantitate  duas  tresve  libras  excedente  inflU 
tui  pofle  Experimentum  ,  ignem  que  cuius  augeri , 
hinc  Operationem  breviori  abfolvi  pofle  tempore. 
Hujus  indolis  efifc  Pyrites  flavus  ferreus ,  quin  prae- 
primis  illa  efl  Minera  ,  ex  qua  omne  fere  Sulphur 
Minerale  vulgare  obtinetur  ( P.  1.  §.  597.)* 

Sed  A  incipiente  candefa£tione  lentefcit  ,  6c  ad  li-? 
quefa£lionem  proclivis  efl  Minera  ,  minor  quantitas 
in  Retortam  immitti  debet  5  modeflius  ignis  regi¬ 
men  requiritur  ,  hinc  diutius  protrahitur  Deitil la¬ 
tio  :  id  ,  quod  Pyrites  Cupri  5  yel  Minera?  Cupri 
flavae  (P.  1*  §•  41  f.)*  Acuti  6c  Minera?  Plumbi  vuU 
gares ,  poflulant  :  llatim  enim  ac  liqqefcunt  ,  fere 
penitus  in  vaAs  claufis  Aflitur  Sqlphuris  exhala* 
tio.  Corrigi  tamen  tale  incommodum  quadantenus 
poteil  per  interpo  Adonem  corporis  cujusdam  refra¬ 
ctarii,  nullum  Sulphur  ad  ignem  exhalantis,  neque 
tamen  &C  Sulphur  abforbentis  ,  vel  corrumpentis  j 
quale  efl  Sabulum  groflum,  purum,  elotum  5  quar- 
tzoliim.  Calcaria  vero  ,  cretacea  ,  8c  fpathofa  funt 
evitanda. 

z.  Poftquam  Retorta  per  horam  vel  diutius  me¬ 
diocriter  percandmt  ,  frigefcant  vafa  :  hasrebit  fere  | 
carne  Sulphur,  e  Minera  expulfum,  ab  aqua  refrige¬ 
ratum  ,  in  extremo  colli  Retona?,  ex  quo  ,  leni  ca¬ 
lore, 
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lore  ,  Sulphur  non  inflammante  ,  eliquetur  ,  vel  eo 
abfciflo  &  fradto  eximatur  :  fi  moleculae  Sulphuris 
aquae  innatant  ,  vel  Recipientis  parietibus  ,  cuticu¬ 
larum  inftar,  adhaerent ,  colligantur,  ficcentur ,  o- 
mniaque  fimul  colkfta  ponderentur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i .  Cum  plura  in  Mineralibus  lateant  volatilia  , 
quam  Sulphur  ;  facile  colligitur  ,  id  non  femper 
purum  prodire  ,  fed  aliis  volatilibus  adjunftis  fiepe 
inquinatum  efle  :  quod  probabiliter  ex  colore  diju¬ 
dicari  poteft  :  purum  enim  Sulphur  ,  fublimatumj 
femper  pulchrum  flavum,  Citrino  paullo  intenflorem, 
colorem  habet  ,  fed  rubentius  fi  eft  ,  Arfenicum 
cum  eo  fublimatum  efte  indicatur  :  Mercurium  au¬ 
tem  ,  qui  itidem  cum  Sulphure  fublimatus  rubrum 
conftituit  colorem  ,  raro  fubefle  metus  eft  :  quod 
tamen  fi  contingeret ,  ex  ftriata  Sublimati  fradtura, 
pondere  magno,  &  loco,  cui  fefe  applicavit  duran¬ 
te  Sub  limatione  ,  fervidifiimo  ,  facile  dignofci  pot- 
eft  :  ubi  enim  Cinnabaris  fefe  applicat,  ibi  nec  Sul¬ 
phur  neque  Arfenicum  perfiftere  poteft. 

i.  Pyritse,  Deftiilatione  hac,  longe  maxima  Sul¬ 
phuris  orbantur  parte  -y  admodum  vero  exigua  Cu¬ 
pri  8c  Ferri  terra  metallica  conjunfta  manet,  vali* 
diftimo  ,  aperto  ,  diuturno  igne  ,  aliisque  remediis, 

ante  (ProcefT.  de  his  Metallis)  traditis  ,  demum  fe- 

* 

paranda. 

3.  Si  Apparatus  pro  hocce  Proceftu  vel  deficit, 
vel  operam  tantam  impendere  nolles,  poteft  firapiex 

T  4  Uftu* 
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Uftulatio  inftitui :  fi  nempe  Centenarius  Docimafli- 
cus,  in  teftam,  alia  inverla  tedtam ,  ponitur,  &  ful> 
Fornice  Furni  Docimaftici  ,  vel  nudo  igne  leniter 
&  lente  applicato  ,  inftar  Minerae  ad  excodHonem 
praeparandae  ,  uftulatur  :  qua  in  re  cavendum  ,  ne 
calx  refidua  majori  aeftu ,  quam  ferre  potefl: ,  ad  Ir 
quefa&ionem  vel  lentorem  deducatur  :  fi  de  in  nul¬ 
lum  amplius  fetorem  Sulphureum  fpargit ,  frigefcat, 
&  ponderetur  :  quantum  a  Centenario  deficit ,  tan¬ 
tum  Sulphuris  fuit  in  Minera.  Requiritur  autem, 
ut  vel  habitu  externo  jam  cognito  ,  vel  odore  > 
quem  fpargit,  fcias,  hanc  Mi  neram  efle  Sulphuris, 
aut  falcem  Sulphur  in  ea  praevalere  ;  fiquidem  pon¬ 
deris  Minerse  diminutio,  per  Uiiulationem  ,  ex  o- 
mni  volatili  contingit  :  neque  etiam  de  Sulphuris 
puritate,  adeoque  quantitate  rc&ificati ,  tam  certus 
erit,  ac  fi  ipfum  volatile  collegifies.  Huc  accedit 
mirum  &  inexpeftatum  Phaenomenon  :  videlicet 
quasdam  Corpora,  poflquam  calcinata  fuere,  tametfi 
hoc  fiat  puro  non  fumante  ,  nec  cineribus  circum¬ 
volitantibus  fordido  igne,  pondere  abfoluto  deprehen¬ 
duntur  audba :  quod  intelledf  u  eo  difficilius  eft ,  cum 
ex  quibusdam  horum  Corporum  magna  pars  volati¬ 
lium  fumi  fpecie  diffletur.  Obfervavi  hoc  in  quibus¬ 
dam  Mineris  Pyritofis,  quas  in  Patella  fub  Fornice 

Docimaftico  uftulatae  ,  ponderis  incrementum  ad  ~ 

fefe  extendens  capiebant  *,  cum  interim  per  alia  Ex¬ 
perimenta  ,  curri  iisdem  inftituta,  certum  erat,  Sul¬ 
phuris  &  Arfenici  in  Minera  latentis  tantum  fuifle 
difflatum  ,  quod  in  nonnullis  quartam  Minera:  par¬ 
tem, 
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tem  ,  juxta  pondus  ,  excedebat.  Contra  in  qui¬ 
busdam  Mineris  res  ita  fele  non  habet,  fed  multum 
de  fuo  pondere  deperdunt ,  &  quidem  pro  ratione 
difflpationis  Sulphuris  &  Arfenici.  Obfervavi  quo¬ 
que  ,  ponderis  incrementum  protra&a  Uftu  latione 
per  longum  tempus  ,  non  modo  rurfus  evanuifle, 

fed  etiam  priltinum  Minersc  non  uftulatse  pondus 
mukiim  imminutum  fuifie.  Notabilis  quoque  La - 
zari  Erckeri  Obtervatio  eft  :  poft  Cupcl lationem 
Cupri  cum  Plumbo ,  Cupellam ,  quae  Lythargyrium 
ex  iisdem  natum  abforbfit  ,  plus  ponderare  ,  quam 
pondus  aggregatum  Cupellae  ,  Cupri  ,  Plumbi 
ante  Operationem  ponderaverit ;  cum  tamen  fub  hac 
Operatione ,  infignis  Cupri  &  Plumbi  portio  fumi 
fpecie  abripitur  ,  ex  quo  colle&o  dimidium  Plum¬ 
bi  ,  refpe&u  ponderis  ejus ,  rurfus  reduci  poteft. 
Qui  caufam  hujus  incrementi  ,  in  accretione  particu¬ 
larum  ignis  ,  vel  etiam  in  condenfatione  partium 
flatuunt ,  nihil  certi  explicant  :  enim  vero  Experi¬ 
mentis  nondum  fatis  fententiam  fuam  comprobavere 
fine  quibus  in  Doftrina  Phyfica  inania  funt  ratiocinia, 
meraque  figmenta  potius  dicenda  :  neque  explicari  id 
phaenomenon  poterit,  nifi  prius  caufa  gravitatis  Cor¬ 
porum  magis  dilucidetur,  huc  usque  ad  pia  defideria 
referenda.  Hisce  confideratis  concedes ,  quod  non  tu¬ 
to  ex  fuperftite  pondere  Minerte  Sulphuris  uftulatse, 
ad  quantitatem  Sulphuris  difflati,  concludere  liceat. 

4.  Mineralia  Bituminola  (P.  L  §.  56 1.  &  feq.)  ex 
flamma,  quam  ad  ignem  capiunt,  fumo  denfo,  fu- 
liginofo,  qualem  Sulphur  Minerale  non  fundit ,  o» 
dorc  graveolente  ,  vel  fuaveolente  ,  dignofeuntur, 
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qualia 'fint:  pofiunt  quoque  accuratius  deftillations 
ex  Retorta  vario  ignis  gradu  explorari. 

PROCESSUS  LXXVII. 

Sulphuris  crudi  (Proc.  praec.)  Reftificatio  &  in 

Flores  Suhlimatio. 

APPARATUS. 

i.  Sulphur  a  craflioribus  Terreis,  Lapideis,  Me¬ 
tallicisque  molecuiis,  non  protinus  menftruali  vi  io- 
lutis  ,  purificari  poteft  per  fimplscem  leniori  igne 
peragendam  liquationem  in  Olla  ferrea  :  enim  vero 
Sulphur  purius, levius,  fupernatat. Cochleari  auferen¬ 
dum  ;  fordes  iftae  heterogeneae  fundum  petunt,  quae 
ablato  Sulphure  fupernatante,  adhuc  fervidae, ope  Cu¬ 
nei  ferrei  auferri  debent ;  nam  frigefaciae  in  lapideam 
duritiem  abeunt ,  aegre  tollendae  :  hac  ratione  fimul 
quodammodo  feparatur  Arfenicum,  fi  quid  latuit  in 
Pyrite  ,  unde  Sulphur  prodiit  ;  quippe  quod  prius 
pro  maxima  parte  implicatum  efie  folet  heterogeneis 
in  fundo  collecHs. 

Magis  purificatur  Sulphur  per  iteratam  Deftillatio- 
nem  fequenti  modo. 

Remittatur  Sulphur  in  Retortam  colli  brevius  ab- 
fciffi, latius  pateatis ;  ne  facile  obftruatur  ,  neque  ejus 
extremum  aquam  in  Recipiente  attingat  :  commif- 
furse  ar&ifiime  luto  claudantur  ,  eodemque  Appara¬ 
tu  ,  ut  (Proc.  prsec.)  repetatur  Deftillatio,  quae  et¬ 
iam  ex  Balneo  arenae  optime  perfici  poteft.  Adhi- 

bea- 
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beatur  autem  ignis  multo  mitior,  ac  (Proc.  praec.)» 
neque  in  fine  vas  rubdcat  ;  fed  eodem  gradu,  quo 
Recipientis  fuperior,  ab  aqua  vacua,  pars  ohfufca- 
tur  ,  &:  Sulphur  ex  Retortae  collo  ftillare  incipit, 
perge ;  fiquidem  Sulphur  femel  ex  matrice,  validiore 
igne,  expullum,  per  ie  rubefadtionem  non  fert:  inde 
quoque  elegans  Citrinus  Sulphuris  color  defcedatur, 
nonnunquam  vafa  rumpuntur,  nec  nifi  repetita  len¬ 
ta  Defliilatione  nitidum  Sulphur  reftituitur:  tranftil- 
labit  Sulphur  purius  :  depoluit  enim  Sulphur  in  Re¬ 
tortae  fundo  ,  quod  prima  vice  fecum  tranftulerat, 
de  parte  Minerae  fixiore  ,  quae  metallica  eft  ,  tum 
&  de  Arfenico  (nifi  validiore  urgeatur  igne);  quip¬ 
pe  quod  Sulphure  fixius  ,  ac  efficacius  fele  cum  fi¬ 
xis  figens,  refiduum  manet.  Vocatur  hoc  refiduum 
Scoria  Sulphuris  (germ. >  Schwefel-Schlacke).  Quo 
nomine  etiam  venit  refiduum  ,  poft  depurationetn 
Sulphuris  per  Liquationem  ,  in  Olla  remanens ,  de 
quo  prius. 

i.  Si  puriflimos  Flores  Sulphuris  defideras,  immit¬ 
te  Sulphur  in  Cucurbitam  ,  late  abfciflam,  vel  Ollam 
ferream  ;  huic  Alembicum ,  vel  aliud  vas  inverfum, 
valde  amplum  ,  fuperimpone  ,  lutoque  commiffii» 
rara  claude:  tum  inferius  Vas,  quod  Sulphur  con¬ 
tinet  , defodiatur  tam  profunde  in  Sabulum  Balnei  are¬ 
nae  ,  ut  id  Sulphuris  liquefaebi  altitudinem  circite? 
aequet  ♦,  vel  prunulae  admoveantur  Vafi  in  pavimen¬ 
tum  Foci  repofito.  Calor  applicatus  non  major  fit, 
quam  Sulphuris  Iiquefa6Ho  requirit  ;  isque  per  pia¬ 
res  horas  talis  continuetur  ,  prout  videlicet  multum 
eft  Sulphuris,  &  late  patens  vas  :  quse  omnia  expe. 
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ricntsa  determinare  debet.  Poteft  quoque  explorari, 
an  Sulphur  liquefa&um  fit ,  &  quantum  reflet ,  fi 
parvum  foramen  in  Alembici  vertice,  vel  vafis  fu- 
perirnpofiti  fundo,  efforatur,  Pifi  magnitudinem  vix 
excedens  ,  per  quod  Filum  ferreum  intrudi  poteft 
ad  vafis  Sulphur  continentis  fundum  usque.  Caveas 
tamen  maximoperc ,  nc  ,  cum  fiftula  Tabacaria  id 
explorans,  per  hanc  aerem  ore  infpires :  nam  fi  paul- 
lo  major  eft  ignis  ,  incenditur  ilico  Sulphuris  fufi 
fuperficies  ,  6c  hinc  vapores  ejus  fupravagantes  ae¬ 
ce  n  fi  ,  vafa  ,  cum  impetu  Sc  adftantium  periculo, 
disjiciunt.  Si  maxima  Sulphuris  pars  eft  (oblimata, 
aufer  ignem  ,  Sc  parum  refrigeratis,  dein  apertis  va¬ 
fis  ,  invenies  in  horum  fuperiore,  8c  margine  infe¬ 
rioris  ,  pulchre  flavos  ,  leves ,  mollesque  Sulphuris 
Flores,  perfedli  Sulphuris  Mineralis  dotibus  praedi¬ 
tos,  per  Sublimatipnem  fadtos  puriflimos.  In  fundo 
reftat  Sulphur  impurius  ,  quod  ex  Olla  adhuc  ca¬ 
lida  auferri  debet  ;  fiquidem  frigefa£tum  pertina¬ 
cius  adhaeret. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Sulphur,  dum  prima  vice  ex  Pyritofa  Minera 
expellitur  ,  validiore  igne  agitatum  ,  aliquid  Cupri 
&  Ferri  fecum  rapit :  eo  autem  plus  didorum  Me¬ 
tallorum  una  cum  Sulphure  tranftillat  ,  quo  magis 
Arfenicalis  eft  Minera  ;  quia  Arfenicum  rapacitate 
Sulphuri  praecellit,  &  praecipue  ia  fine  Deftillatio- 
nis  ,  cum  fortior  adhibetur  ignis  ,  cum  Sulphure 
tranfit.  Patet  hoc,  fi  refiduum,  quod  poft  re&ifi- 


P  R  A  C  T  I  C  Ai  30 i 

cationem  in  Retorta  remanet ,  validiore  igne  urge» 
tur :  ;fublimatur  enim  tum  tranftillat  Rubinus 
Arfenicalis,  Arfenicum  rubrum  flavum.  Capus 
mortuum,  quod  tunc  remanet ,  igne  validiore,  pri¬ 
mum  aperto,  dein  cum  inflam  mobili  quodam  redu¬ 
cente,  in  Crucibulo  claufo  uftulatum ,  admoto  Ma¬ 
gnete,  pro  magna  parte  huic  obfequitnr  j  &  fi  ejus 
paullo  major  quantitas  extra&a  eft  ,  poteft  id  cum 
Fluxu  Albo,  Vitro,  hujusque  Felle,  aut  Borace,  m 
Regulum  Ferri  redigi  ( Proc.  LXJ.J,  fragilem,  ad¬ 
huc  Arlenici  6c  Sulphuris  parum  continentem.  Cu~ 
prum  ipfum  fefc  manifeftat,  fi  Caput  mortuum,  me¬ 
diocriter  uftulatum,  aeri  expolitum  per  aliquot  dies, 
dein  cum  aqua  extrahitur  :  ex  hac  aqua  enim  ,  per 
impolitas  Chalybis  laminas  purilfimas  ,  praecipitari 
aliquando  Cupri  calx  poteft  ,  fimi  liter  in  Regulum 
redigenda  (Pro ce  11'.  XLVr.)  Cum  ergo  igne  lento, 
gradatim  au£fo,  in  vafis  claulis  hoc  fiat,  luculenter 
conftat,  in  igne  aperto,  fubito  applicato,  validiore, 
id  longe  magis  adhuc  contingere,  qualem  Docimaftas 
in  M  meris  Cupri  Sulphureis,  Py  ritofis,  Arfenicali- 
bus,  uftulandis  adhibent, de  quojam  (Proc.XLVL) 
mentio  fa£la  fuit.  Non  vero  teque  magna  portio 
didfci  Capitis  mortui  de  omni  Sulphure  reftat  :  fed 
fi  Sulphur  ex  Minerte  parciore  copia ,  una  vice  ad¬ 
hibita  ,  igne  lentiori  &  leniori ,  per  Retortam  ex¬ 
pellitur,  perparum  ejus  obtinetur  $  plus,  ubi  in  ma¬ 
jori  copia  turbulenter  Sulphur  excutitur. 

1.  Ex  hifce  admiftis  heterogeneis  difterentes  Sul¬ 
phuris  effidtas  funt  fpecies  :  nam  omne  Sulphur  pu¬ 
tum  unum  idemque  eft.  Ex.  gr.  Sulphur  auratum 
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nunc  pellucidum  ,  nunc  opacum  ,  rubrum  ,  Aur  anili 
coloris  ,  Rubinus  Sulphuris  ,  Ar [cnici  ,  nihil  aliud 
funt  ,  quam  varia  proportione  mixtum  Sulphur  & 
Arfenicum  ,  quae  praeterea  adhuc  pluribus  nomini¬ 
bus  infigniuntur.  Similiter  albus ,  gryfeus ,  cinereus 
&c.  Sulphuris  color,  a  variis  admiftis  Terris ,  par- 
tim  Metallicis,  partirn  non  Metallicis,  pendet  \  fic- 
uti  8c  ipfa  ejus  confiftentia  inde  adeo  immutatur,  ut 
vix  folo  externo  habitu  id  maxima  parte  Sulphur 
efle  conjici  poflit.  Hoc  cerni  poteft  in  Sulphure, 
quod  fub  Uftulatione  MinerarUm  Pyritofarum,  igne 
femifuffocato  peradba,  nonnunquam  inter  Mimrae  fru- 
fla  decurrit,  6c  frigefaSum  colligitur,  vocatum  (gerro. 
ffropff-Schwefd),  Itidem  Sulphur  nativum  ,  vivum, 
varia  fub  fpecie  occurrit.  Quid  autem  Sulphuri  in 
quolibet  cafu  admiftum  fit  ,  modefta  feftificatione 
facile  detegitur. 

3  Interim  Sulphur,  quotiescunque  re&ificetur,  & 
fublimetur ,  immutationem  non  patitur  efientialcm, 
fed,  igne  ciaufo,  incorruptibile  perfiftit :  fi  vero  oleo- 
la,  pinguia,  alcalina  &c.  accedunt,  ejus  textura  tolli¬ 
tur.  Aeris  autem  liberior  &  ignis  aftiones  concurren¬ 
tes  id  deftruunt  :  tum  aperto  igne  inflammabilis  pars 
accenditur,  confumitur,  hinc  pars  acida  fal  i  na,  i  ter  uni 
liberata,  per  ardens  Phlogifton  in  fumum  refolviru? 
fidffocantiffimum  ,  iterumque  avide  appetit  aquam, 
quam  in  conjuncfione  cum  Phlogifto  penitus  refpue- 
bat  :  unde  Sc  mediante  aqua  vel  hujus  vapore  optime 
tum  colligi  Acidum  iftud  poteft,  cum  per  fe  plane, 
non  difpofitum  fit, ut  in  guttulas  coeat  majores  &  va- 
forum  parietibus  fefe  applicet.  Hic  Sulphuris  accenfi 
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fpmus  acidus  per  Campanam,  vel  Alembicum  ma¬ 
gnum  Cupra  impofitum  ,  colligi  Colet,  &  vocatur 
Spiritus  Sulphuris  per  Campanam.  Commodiffime 
autem  Cequenti  Apparatu  colligimr.  I n  bulbo 
Cucurbitas  ,  quas  haberi  potefi;  ,  ampliflimse  ,  fu- 
perius  nondum  abfcifiie  ,  ope  Silicis  duri  ,  acuti , 
delinea  figuram  quadratam  oblongam ,  quatuor  pol¬ 
lices  latam,  tres  altam,  lapidis  acutum  angulum  dex¬ 
tere  applicando,  ut,  Cecundum  ejus  duftum,  Culeus 
vitro  imprimatur  Catis  profundus  :  eundem  duftum 
pofiea  cum  Filo  forti  ferreo,  candente,  in  omni  pun- 
£bo  attinge  :  quo  artificio  fruftum  vitri,  circum  feri- 
ptae  figuiw  fimile,  exfeinditur.  Hanc  Cucurbitam  re¬ 
pone  Cub  Carhino  fumum  bene  determinante,  tali  fitu, 
ut  anterius  fit  foramen  ,  Cucurbita  vero  pofteriora 
verfus  aliquantulum  reclinata,  &  aquas  calidse  , unam, 
vel  aliquot  uncias  infunde  \  irnmitte  dein  vafculum 
porcel Janum  humile  ,  repandum  ,  per  aperturam  in 
bulbo  Cucurbitae  fa£fam,  Sulphure  puro  impletum, 
quod  Filo  fulpfiurato  accende  \  St  quando  per  totam 
fuam  fuperficiem  ardec  ,  repone ,  tali  lege  ,  de  vi¬ 
tro  exfe&am  Laminam  ante  foramen  iftud ,  ut  non 
magis  pateat  aeri  ,  quam  ad  flammam  fu  fi;  mendam 
1  requiritur.  Applicabitur  Spiritus  Sulphuris  acidus 
humidis  ab  aqua  calida  Cucurbitae  parietibus,  <k  ad 
fundum  recurrens  aquae  mifcebitur,  qua1?,  ob  con¬ 
tactum  vafis,  in  quo  ardet  Sulphur,  calida  fervar?, 
vapores  fpargens ,  acidos  expulfos  Spiritus  ad  conder- 
iationem  in  guttulas  difponet.  Solet  autem  Sulphur 
in  aere  libero  ardens  denique  cuticulam  duriufcuhm 
contrahere ,  impedientem  ,  ne  flamma  ulterius  Sui- 
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phur  depafcat,  a  fixis  heterogeneis  oriundam  ;  hxc 
igitur  circiter  omni  horae  quadrante  debet  removeri^ 
mfi  Sulphur  fuerit  puriffimum  ;  quo  fadto  flamma 
iterum  refufcitatur.  Quin  &:  ab  acido  ,  quod  debi¬ 
lis  Sulphuris  femifuflFocata  flamma  non  potuit  diffi- 
pare,  hcec  extinguitur,  relidbs  in  Sulphuris  frigefa- 
£ti  fuperficie  guttulis  acidiffimis.  Hoc  fi  continge- 
re  fentis  ,  ilico  recens  Sulphur  addendum  ,  &  plus 
aeris  admittendum  :  fecus  extin&a  femel  flamma  dif¬ 
ficulter  iterum  accendi  potefl;.  Recens  Sulphur  in¬ 
geritur  parvo  Cochleari  ferreo  ,  quocum  etiam  ac¬ 
cumulatas  fordes  ,  fucceffive  cum  Sulphure  inge- 
ibe  ,  removeantur.  Sic  perge  fedulo  ,  per  unum 
vel  aliquot  dies,  donec  defideratam  Spiritus  collegi- 
iti  copiam  :  erit  asque  fortis  ?  $c  copiofior  etiam  f 
quam  fi  fine  aqua  colledlus  fuifler.  Quascunque  cir¬ 
ca  Spiritus  Sulphuris  coile&ionem  encheirefes  ad¬ 
hibeas,  nunquam  tamen  poteris  evitare ,  quin  longe 
maxima  pars  avolet,  nili  in  magna  phlegmatis  quan¬ 
titate  eum  dilutum,  vel  in  alcalico  aut  alio  quodam 
corpore  fixatum  ,  difficile  cum  emolumento  iterum 
feparandum ,  defideres. 

4.  In  proportionem  ,  qua  Acidum  &  Phlogiftoa 
in  Sulphure  Minerali  funt  combinata  ,  optime  per 
Alcali  fixum  inquiritur  •  quo  amborum  feparatio 
fequenti  modo  obtinetur.  Florum  Sulphuris  purifl 
fimorum  p.  1.  Cinerum  Ciavellatorum  depuratil- 
fimorum,  ficciffimorum,  in  Mortario  ferreo  calido 
in  pulverem  fubtilem  contritorum  p.  2.  mifce, 
mixtura  hac  reple  Crucibulum,  &  Tigillo  claufum 
igni  mediocri  expone :  mox  liquefcet  Mixtura  %  quam 
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dein  effunde  in  Mortarium  ferreum  ,  ficcum;  abra* 
de  quoque  id  ,  quod  vafi  intus  adhaeret  omni  cum 
cura;  tum  omnia  in  pulverem  contunde,  quem  in 
duas  partes  aequales  ad  lancem  divide  ;  alteram  par¬ 
tem  in  vafe  nitido  figulino  repando,  non  vitreato, 
leni  primum  igne  ,  magis  magisque  ad  mediocrem 
*  candefa&ionem  audfco,  uftula,  fubmde  fiftula  tabaca- 
ria  movendo,  Sc  interea  caute  cinerum  illapfum  e- 
vitando  ;  ne  fpurium  concrefcat  pondus  :  fi  Sal  pe¬ 
nitus  albefcit-,  nec  amplius  odorem  fpargit,  fignum 
eft  Phlogifton  efie  difflpatum  :  haerebit  acidum  Sul¬ 
phuris  in  refiduo  Sale  fixo,  cum  cujus  parte  in  Tar¬ 
tarum  Vitriolatum  abiit,  e  quo  folo  igne  expelli  non 
poteft.  Refiduum  Salem  pondera.  Alteram  Hepa¬ 
tis  Sulphuris  comminuti  partem,  in  vafe  vitreo,  tri¬ 
plo  aquae  purse  folve  r  remanebit  fufeum  fedimen- 
tum,  quod  erit  Sai  Vitriolatus  neuter,  fub  liquefa£Ho- 
ne  natus  ,  cui  aliquando  adjun£lum  eft  pauxillum 
Sulphuris ,  per  alcali  non  prorfus  folutum  :  folutioni 
:  inftilla  Spiritum  Aceti  fortiffimum,  praecipitabitur  pul¬ 
vis  albus,  qui  vocatur  Lac  Sulphuris  :  conquafTatum 
turbidum  liquidum  infunde  filtro  chartaceo,  trajedlo 
inftilla  rurfus  Spiritum  Aceti ;  ut  fi  forte  adhuc  Lac 
Sulphuris  excutiatur,  id  iterata  filtratione  priori  aggre¬ 
gari  poftit  :  quod  in  filtro  colle&um  ,  ficcatum ,  fi  ex 
Retorta deftiliatur, praebet  Sulphur (Proc.  LXXVX). 
Hinc  patet,  quantum  Sulphuris  in  priori  portione 
antelJftulationem  latuit.  Quoniam  autem  acidum  Sul¬ 
phuris,  in  priori  portione,  difflata  inflammabib  parte5 
remanfit  folum  *,  certum  eft,  inde  pendere  excefium 
ponderis  Salis  enixi,  quo  hic  fuperat  dimidium  pon- 
Pars  II.  V  du# 
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das  Salis  alcalini  adhibiti,  adeoque  hic  ponderis  ex* 
ceflus  indicat,  quantum  acidi  in  Sulphure  fit,  quod 
Praecipitatione  &  Sublimatione  obtinuifti.  Deprehen¬ 
ditur  (ic,  acidum  decuplo  Sc  quintuplo  pondus  Phlo- 
gifti  circiter  fuperare,  demonftrante  Cl.  Stahlio.  Ve¬ 
rum  ,  quoniam  fub  fufione  Hepatis  Sulphuris  ,  non 
iblum  pars  Sulphuris  integri  difflatur  3  fed  etiam  ni¬ 
dor  ab  odore  Sulphuris  mineralis  diverfus  percipi¬ 
tur,  qualis  in  Uftulatione  Hepatis  Sulphuris  fubfe- 
fequente  prodit  ;  monemur,  jam  tunc  partem  Phlo- 
gifti  ,  rei i6to  acido  ,  diffipari  ,  hinc  plus  acidi  fu- 
perftiti  Sulphuri  per  Acetum  excuffio,  &  per  Subli- 
mationem  depurato ,  tribui ,  quam  revera  ineft.  Con¬ 
venit  ideo  ,  ut  Cineres  Clavellati  depuratifflrai  adhi¬ 
beantur,  6c  Caput  mortuum,  poft  La&is  Sulphuris 
Sublimationem  refiduum,  exploretur,  an  Se  quantum  ! 
Tartari  Vitriolati  in  fe  contineat,  quod  per  ecfulcora- 
tionem  cum  aqua  fervida ,  6c  inde  fa£hm  ponderis  re- 
fidui  exficcati  diminutionem  innotefcit  ;  (iquidem  Tar 
tarus  Vitriolatus  (i  jam  natus  eft  in  Hepate  Sulphu¬ 
ris,  tanquam  difficillime  folubile  Sal,  remaneret  cum 
La£te  Sulphuris  in  filtro  :  quantum  ergo  Acidi  in 
tali  pondere  Tartari  Vitriolati  haret ,  tantum  ab 
augmento  ponderis  fubtrahendum. 

5*.  Variis  modis  Sulphur  Minerale  ex  Acido  & 
Phlogifto  quocuoque  arte  poteft  produci,  quod  com¬ 
modi  ffi  me  Stahliana  methodo  fic  peragitur.  Miice- 
tur  cum  Tartaro  Vitriolato,  ad  refra£tarii  Salis  ffli- 
xum  facilitandum,  aquale  pondus  Cinerum  Clavel- 
latorum ,  quibus  dein  o£tava  pars  minutorum  Carbo¬ 
num  molliorum  ruditer  confunditur  :  Mixtura  par-  i- 
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litis  vicibus  in  Crucibulum  candefcens  ingeritur  J 
quod  tigillo  tedhim  fit  ,  ne  Phlogifti  multum  ab 
igne  diffletur  :  liquefcet  Miftura,  6c  Hepar  Sulphu¬ 
ris,  cujus  omnia  principia  adfunt,  cito  nafcetur  :  ex 
hoc  ,  foluto  in  aqua  ,  Lac  Sulphuris  dein  praecipi* 
tari  ,  idque  tum  in  perfectos  Flores  Sulphuris  fubli- 
mari  poteft. 

b  E 

ARSENICO. 


PROCESSUS  LX  XVIII. 

jirfenici  ex  Minera  per  Sublimationem  feparatio. 


Procefiiis  cum  Arfenico  inftituendos  ideo  a  reli¬ 
quis  Semimetallis  feparavi  ,  Sulphurique  fubjunxij 
quoniam  hoc  Semimetallum  methodo  plane  diverft 
obtinetur  ,  quam  reliqua  ejus  generis,  multum  contra 
conveniente  cum  ea,  qua  Sulphur  ex  glebis  propelli¬ 
tur  ,quocum  etiam,  refpe&u  volatilitatis,  omnibus  Se* 
mimetallis  veris  longe  majoris,  multum  convellit. 

APPARATUS. 


i.  Omnia  fiant,  uti  de  Sulphure  &  Mercurio  di- 
£lum  elt  :  fed  vas  ,  quod  Minera  oneratum  igni 
imponitur  ,  figulinum  fit,  vel  lapideum  ,  Se  Reci¬ 
piens  vitreum  mediocriter  capax  :  neque  opus  eft^ 
ur  aqua  id  fit  impletum,  modo  bene  lutetur  :  ignis 
quoque  fortior  efie  debet ,  £c  diutius  continuatus, 
quam  in  Sulphure  expellendo.  Attamen  igne  clau* 
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fo  Arfenicum  non  omne  poteft  extorqueri  :  Matri¬ 
cibus  enim  tenacius  adhaeret ,  quam  Sulphur ,  8c 
Mercurius.  Invenies  Flores  Arfenici  pulverulentos, 
fubtiles,  in  parte  vafis  ab  igne  remotiore  ;  in  Col¬ 
li  vero  Retortae  pofteriore  parte  erunt  adplicatae  mo- 
leculas  folidiores,  cryftaliulorum  inftar  micantes,  pel¬ 
lucidae  ,  aliquando  in  Sublimatum  folidum  concretas, 
coloris,  fi  Minera  Arfenici  fuit  purifiima,  albiffimi : 
quod  tamen  rarius  contingit  :  plerumque  Flores  te¬ 
nuiores  funt ,  gryfei  :  quod  a  Fhlogifto  admixto  de¬ 
pendet  :  fxpc  Citrini  vel  Aurantii  coloris  :  quod  in¬ 
dicium  eft  Sulphuris  mineralis  praefentis  ,  quale  ex 
Pyrite  albo  prodire  folet,  cui  fere  femper  Pyritse  fla¬ 
vi  ,  Sulphurei ,  quid  intertextum  efle  deprehenditur. 
Sulphuris  autem  copiotioris  praefentiam  denotat ,  fi 
Sublimatum  colliquefadum  rubicundum,  vel  flavum, 
cernis,  de  quo  jam  (Proc.  LXXVil.).  Omnia  ab- 
fterfa  8c  colle&a  pondera. 

2.  Si  Refiduum  in  Crucibulo  ,  vel  melius ,  vafe 
figulino  non  vitreato,  repando,  igne  fortiore,  tub- 
inde  Bacillo  ferreo  agitando  ,  uftulatur,  donec  non 
amplius  fumat  ,  deinceps  frigefadurn  ponderatur, 
fcire  poteris,  quantum  in  vale  claufo  in  eo  fu  per¬ 
fles  fuerit  Arfenici;  nifi  Minera  Bifmuthum  in  fe 
habeat.  Confer  tamen  quae  dida  funt  (Proc.  LXVi.), 

USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Arfenicum  per  fe  paullo  fixius  eft  Sulphure, 
&  plurimis  Metallis  9  Terris  &:  Lapidibus  ardius 
annexum  ,  ipfis  V  itris  &  Lapidibus  vitrefeentibus , 
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Salibusque ,  ne  quidem  exceptis  :  adeo ,  ut  cum  ifti$f 
igne  violentiflimo  liquefadis  ,  pcrfiftat ,  parum  ex¬ 
halans,  &  aeris  8c  ignis  violenta  adione  fi  expelli¬ 
tur  ,  eorum  portionem  fecum  abripiens  :  quod  in 
Cadmi  is  fornacum  apparet  luculenter.  Vitra  quo¬ 
que  ,  in  quibus  fubiimatur  ,  ab  ejus  vapore  pene¬ 
trantur,  ut  inde  per  totam  fuam  lubftanciam  lade- 
fcant.  Inde  ejus  per  eunda  corpora  penetrabilitas 
innotefeit.  Cum  plurimis  Matricibus,  in  quibus  la¬ 
tet  ,  fi  fubito  mediocris  ignis  fuforius  applicatur, 
liquefeit  :  fic  in  Pyrite  albo,  qui  ob  Terram  paucam 
Martialem,  plurimamque  non  Metallicam  ,  maxime 
refradariam ,  infuperabilis  fere  cft  folo  igne,  in  Re- 
gulinam  Semimetallicam  abit  fpeciem,  fed  fallacem; 
fiquidem  magna  ejus  pars  non  Metallica ,  nec  ab  Ar- 
fenico  facile  feparabilis  efb ,  nili  igne  fucceflive  & 
gradatim  audo,  quo  tandem  Arfenicum  fixam  par¬ 
tem  deferit.  Id  ipfum  cum  omnibus  fere  Metallis 
Semimetallis  contingit  ;  quin  etiam  eorum  Sco¬ 
riis  Calcibus  adhaeret  ,  cum  iis  fluit ,  non  ,  nifi 
lenta  Uftulatione,  per  Praecipitationem  (Proc.  IV.) 
feparabile.  fn  meris  Terris  Arfenicum  admodum  fi¬ 
xum  eft,  easque  absque  Metalli  cujusdam  praefentia 
in  fluxum  deducit:  hinc  in  Spathis,  Margis  &c.  ali¬ 
quando,  fed  pauciore  copia ,  latens,  leni  igne,  vel 
vafis  claufis,  nil  exhalat,  fed  validiori  demum  igne 
aperto  Arfenicalem  fpargit  fcetorem  ,  cum  ponderis 
totius  concreti  imminutione.  Unde  ifti,qui  ex  Spa¬ 
tha  Gypfum  conficere  conantur ,  aliquando  male  af¬ 
ficiuntur,  dum  Gypfum,  vel  Modulos  pro  Metal¬ 
lis  infundendis,  exinde  confedos,  uftulant :  hac  et- 
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ia-m  de  caufa  Spathum  ,  &  inde  confeftum  Gypfum, 
quod  leni  Uftulatione  paratur  ,  igne  valido  nonnun- 
quam  liquefcit  ;  cum  alias  magno  igne  eo  perduci 
neutiquam  poffit.  Quae  quidem  liquabilitas  faspius 
Plumbo  inhaerenti  tribuenda  videtur  (  P.  I.  §.  64. ) , 

Uti  &  faepenumero  examen  Docimaflicum  fuadet. 
Tanta  eft  hujus  corporis  efficacia  in  ficcis  folutio- 
uibus  promovendis  ;  quae  eo  magis  augetur,  fi  cum 
corpore  quodam  ,  ad  ignem  fixo  fufilique  ,  id  con* 
jungitur,  v*  g,  Vitro  Plumbi  fimplici,  aut  ex  Plum¬ 
bo  Arfenico  infefto  produ&o,  cujus  vis  longe  ma¬ 
jor  eft  vulgari  Lithargyrio»  vel  Plumbi  Vitro.  Po c« 
cft  praefentia  Arfenici ,  in  corpore  quodam  pauca 
copia  latentis,  in  vafis  claufis  detegi,  fi  id  Sulphu¬ 
ri  vulgari  terendo  mifcetur  ,  fk  fublimatur,  ultimo 
validum  adhibendo  ignem  :  fi  tum  Arfenicalis  quid 
ineft ,  adfcendunt  circa  finem  Flores,  Aurantii  colo¬ 
ris,  ac  Sublimatus  femipellucidus,  rubineus,  in  qui¬ 
bus  latet  Arfenicum  :  nam  id  per  volatilius  Sulphur 
firaul  evehitur  ^  cum  alias  non  facile  per  Sublimatio- 
nem  detegi  poffit.  Per  purum  etiam  Phlogifton  ex  la¬ 
tebris  fuis  educitur  1  e.  gr.  fi  in  Vitris  Arfenicum  tam 
arfte  fuitfixatum,ut  maximo  igne  liquefacis, nil  ejus 
percipiatur,  ilico  tamen  fe  prodit,  fimulac  ejus  aliquid 
in  Modulum  humidiufculum  ligneum  effunditur ,  vel 
Bacillo  agitatur.  Verum  in  Auripigmento,  in  quo, 
praeter  Arfenicum,  non  parum  Sulphuris  continetur, 
Terra,  quae  in  hoc  Minerali  vix  Metalli  quid  continet, 
leni  igne  una  cum  illis  funditur ,  8 c  in  femipellucidam 
rubicundam  abit  maffam  ,  ex  qua  per  lenem  Subli- 
miationem  ryel  modum  Defpumati.onis ,  feparari  potell 
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illa  Terra  ,  quam  plurimum  Arfenici  in  fe  fixatum 
continens ,  non  fine  magno ,  aperto ,  per  gradus  au- 
fto,  diu  continuato,  igne  diflipandum. 

z.  Admiftum  Phlogifton  ,  ignisque  varia  enchei- 
refi  applicatus  ,  variam  Arfenico  induunt  formam 
externam  :  cteteroquin  Arfenicum  unum  idemque 
eft  ,  fi  modo  purum  fit  Si  eft  puriffimum  ,  feni- 
per  albo  gaudet  colore  ;  cum  Phlogifto  conjunftum 
gryfeo  ,  cinereo,  nigricante  colore  confpicuum  red¬ 
ditur  :  idque  non  modo  de  Sublimato  ,  fed  &  de 
nativo  verum  eft  :  uti  in  Arfenico  nativo  ,  nigro 
(germ.  Schwartzen  Fliegen-Stein ),  patet,  ex  quo  Ar¬ 
fenicum  cinereum  per  Sublimationem  prodit.  Cum 
Sulphure  minerali  fublimatum  ,  femper  colorem  in¬ 
duit  Aurantium  ,  flavum  ,  rubrum.  Facile  autem 
Phlogifton .  &  in  fublimato  &  in  nativo  Arfenico 
detegitur,  fi  in  pulverem  reduftum  Nitro  in  Cru- 
cibulo  liquefadto  ingeritur  :  tum  enim  lucida  inflam¬ 
matio  ,  detonatio,  cernitur,  quae  a  minima  cujus- 
cunque  Phlogifti  quantitate  cum  Nitro  oritur.  Fer. 
tur  quidem,  Nitrum  cum  Arfenico  detonare,  inflam¬ 
mationem  producere,  ac  fimul  tunc  Spiritum  Nitri 
coeruleum  Stahlii  expelli  :  fed  Arfenicum  purum, 
album,  cryftallinum  ,  inflammationem  cum  Nitro 
non  facit  ;  quanquam  caetera  dida  prae  flet.  Expe¬ 
rimentum  circa  hanc  rem  fequentibus  cautelis  infti- 
tui  debet.  Redige  Nitri  puriffimi  Uncias  aliquot 
in  pulverem,  6c  Crucibulo  capaci,  alto,  immitte, 
repone  Crucibulum  in  Ftirnum  anemium  ,  &  pru¬ 
nas  jam  accenfas  ,  non  amplius  crepitantes  ,  fuccet 
five  adde ;  ne  vas  findatur  :  nec  prunse  altius  coacer* 
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yentur  ,  quam  ad  dimidiam  Crucibuli  altitudinem  , 
quod  inrerea  contra  illapfum  illarum  te&um  fit: 
quando  Njtrum  tanto  ignis  gradu  fluit,  ut  medio* 
criter  rubefcat  ,  adde  per  vices  pulverem  de  frufto 
folido  Arfenici  ,  albi ,  cryftallini  ,  fadlum  :  orietur 
ilico  flrepens  ebullitio  ,  Effervelcentiam  ficcam  non 
Inepte  vocares,  ita,  ut  aliquando  Nitrum  fpumefcens 
tranfeendat  amplum  vas  ;  ejicietur  fumus  in  initio 
Arfenicalis  ;  poftea  meracius  Aquam  Fortem  redo¬ 
lens,  qui  per  tubulatam  Retortam,  vitro  Recipien¬ 
te  applicato  ,  captus  ,  valde  penetrantem  Spiritum 
N  itri  refert  :  fcd  vera  detonans  inflammatio  neuti- 
quam  videtur  (  P.  I.  §,  2.7.)*  Cautela  in  hoc  Pro* 
ceflii  obfervetur,  ne  minuta  Arfenici  fruftula,  in  Bea¬ 
tulis  ligneis  vel  chartaceis  difperfa  ,  adhibeantur, 
Minima  videlicet  fibrilla  Animalis,  vel  Vegetabilis, 
fatis  impetuofam  cum  Nitro  liquefadro,  ignitove,  ef¬ 
ficit  deflagrationem  :  quam  ob  rem  etiam  in  (frumenta 
quam  purifllma  adhibere  decet  ;  ne  Phlogifton  quod¬ 
dam  fefe  immifeere  pofiit.  Dein  &  fiat  Operatio  fub 
Carnino  fumum  bene  determinante;  ne  noxius  vapor 
detrimentum  adferat.  Si  Mixtura  Nitri  &£  Arfenici 
vafis  bene  lutatis  una  vice  committitur  ,  ut  Spiri - 
tus  ante  didfus  deftilletur  ,  audto  igne  (Irepens  Mix¬ 
tura  vafa  diffringit  ,  haud  aliter  ,  ac  fi  Phlogifton 
Nitro  admixtum  fuiffet,  veram  inflammationem  men- 
tiens ,  non  absque  adftantium  periculo. 

3.  Arfenicum  varia  occurrit  confiftentia,  ab  igne 
applicato  praecipue  dependente.  Si  nempe  Arfeni¬ 
calis  vapor  locum  invenit  frigidum  ,  in  forma  pul- 
Veruleou,  ficuti  Sulphur,  fefe  applicat  objcflis  fo- 
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Udis  ;  qui  pulvis  co  fubtilior  evadit,  quo  magis  ab 
igne  remotus  eft.  Tali  forma  colligitur  Arfenicum 
in  magnis  Operationibus ,  quse  fiunt ,  dum  Arfeni- 
calis  Minera  ,  in  Furnum,  cum  pabulo  ignis  proji¬ 
citur,  e  quo  furno  fumus  per  Caminum,  lateralitcr, 
in  amplum  Canalem  ,  ex  afleribus  ligneis  conftru- 
ftum ,  derivatur.  Canalis  hic  multas  orgias  longus 
eft,  £c  dircdione  non  reda,  fed  angulofa,  proten¬ 
ditur,  eum  in  finem  ,  ut  fumus  crebriora  inveniat 
obftacula  ,  quibus  retardatus  fefe  applicare  poffitj 
dum  tandem  reliquus  per  Caminum  ligneum,  alte¬ 
ri  Canalis  extremo  fuperftrudum  ,  exit.  Vocatur 
bk  Fulvis  (germ.  Gifft  -  Mehl) ,  &  gryfeum  vel  ci¬ 
nereum  colorem  habet ,  a  fumante  igne  indudum. 
Si  autem  in  vafe  tedo  9  ne  liberius  aufugere  pofi 
fit ,  fublimatur  ,  Arfenicales  Flores  ,  ea  in  parte 
vafis ,  quae  ab  igne  diutius  continuato  denique  fer¬ 
vida  fit  ,  lentefcere  incipiunt,  ac  in  ponderofum, 
denfum  ,  Sublimatum  coeunt  :  nec  tamen  igne 
magis  audo  Sublimatum  hoc  diffluit,  vel  in  fundum 
vafis  decurrit  :  nam  lentor  quidem  per  intenfiorem 
seftum  A rfenico  inducitur,  tenax,  paftaceus  ;  fed  ut 
vere  fluat,  folus  ignis  efficere  non  poteft,  quin  po¬ 
tius  vel  ocyffime  in  fumum  refolvitur  ,  qui ,  nili* 
fpatium  inveniat  ,  vafa  disjicit  coercentia,  Arfeni- 
cum  flavum  facilius  folidam  Sublimati  formam  in¬ 
duit,  ob  decimam  vel  vigefimam  Sulphuris  admixti 
partem,  qua  Arfenicum  ad  colliquationem  deducitur. 
Arfenicum  vero  rubrum  ,  ad  quod  largior  adhuc  por¬ 
tio  Sulphuris  ingreditur,  ne  quidem bublimatione  per 
adfcenfum  commode  parari  poteft  ob  nimiam  fluxili- 
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tatem,  quae  ei  per  copiofius  Sulphur  conciliatur  ;  fed 
vel  fuperius  in  forma  Florum  haeret  ,  vel  penitus  li* 
quefa&um  in  fundum  vafis  recurrit,  tenuem  tantum¬ 
modo  crudam  Sublimati  pellucidi ,  rubri ,  guttulasque 
exiguas,  relinquens.  Ut  ergo  id  folidionbus  frudis, 
&  citius,  comparari  podit ,  urgeri  debet  ex  Retorta, 
in  cujus  Collo  fervido,  amplo,  nec  valde  longo,  con- 
denfatum  ,  adhuc  fluens ,  in  Excipulum  applicatum 
decidat,  ac  frigefcat-  Tali  fpecie  Arfenicum  imme¬ 
diate  ex  Pyritis  produci  poted,  absque  ullo  addito,  (I 
Pyritac  albo  Arfenicali,  vel  alteri  Arfenici  Minerae, 
Pyrites  Sulphureus  intertextus  ed  ,  vel  eum  in  finem 
additur.  Sic  enim  pro  quantitate  Pyritae  Sulphurei  vel 
flavum  ,  vel  rubrum  ,  prodit  Arfenicum.  Huc  quidem 
methodo  A rfenicura  Citrinum  rubrum ,  compendio 
laboris  melius  producitur,  quam  fi  Sulphur  8c  Ar¬ 
fenicum  jam  ex  Mineris  feparata  fibimet  confundun¬ 
tur,  fublimantur,  vel  dedillamur.  Nam  dum  ambo 
fortiori  igne  egent ,  ut  ex  fuis  Mineris  propellan¬ 
tur,  qualem  per  fe,  fola,  neutiquam  ferre  podii nt, 
hinc  fortiori  igne  agitata  melius  combinantur  :  in- 
fuper  Sulphur  multum  confert  ad  Arfenici  facilio¬ 
rem  exturbationem, 

f.  In  omni  cum  Arfenico  Operatione  caveas,  ne 
vel  in  fubdantia  ,  vel  fumi  fpecie  ,  id  vel  minima 
quantitate  'ingeras ,  imo  ne  quidem  crebrius  manibus 
tra&es  :  nam  perniciofidimum  ed  Venenum  ,  parva 
dofi  ingedum,  cum  atrccidimis  fymptomatibus  letha- 
le,  minima  copia  fubinde  applicatum  tandem  imme¬ 
dicabiles  edit  efledus  :  unde  quamplurimi  id  in¬ 
caute  tra&antes  periere.  Hinc  omnes  Procedus  cum 
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Arfenico  fiant  fub  Camino  bene  fumum  determh* 
nante  :  vapor  nempe  Arfenici  non  tam  promte 
eondenfatur ,  quin  aliquid  ejus  per  vaforum  commif* 
furas  fefe  fubducat ,  aeremque  veneno  inquinet ,  quod 
nidore  alliaceo  fe  prodit.  Adhuc  periculofius  eft, 
fi  id  in  pulverem  comminuendum  eft  fubtilem  :  pon¬ 
dere  enim  magno  fpecifico  non  obftante,  pulvis  cum 
impetuofe  agitatur ,  facile  per  aerem  aufertur  ,  nec 
odoratum  nec  guftum  eminenter  afficiens ,  perniciofus 
tamen,  fi  cum  aere  in  Pulmones  attrahitur. 

PROCESSUS  LXXIX. 

Mercurius  Sulphur  Minerale  ah  Arfenico  feparat • 

APPARATUS. 

1.  Redigatur  Arfenicum  lenta  Trituratione  in  pol- 
linem  quam  fubtiliffimum  :  quod  commodiffime  in 
Mortario  lapideo  perficitur.  Hoc  fa&o  adfunde 
aliquot  Mercurii  guttulas ;  terendo  perge ;  evanefeet 
fenfim  Mercurius  ,  &  nitida  Arfenici  flavedo  vel 
rubedo  obfcurabitur  :  addatur  tum  Mercurii  plus* 
affidue  terendo  -y  donec  tandem  nihil  amplius  de 
Mercurio  a  pulvere  recipiatur,  St  nulla  penitus  fla* 
vedo  vel  rubedo  in  Mixtura  interluceat,  fed  vel  ci¬ 
nereum,  fi  Sulphuris  perparum  5  vel  nigrum  colorem* 
fi  Sulphuris  plus  adfuit  in  Arfenico,  induat :  quod 
intra  aliquot  horas  vix  abfolvitur  ,  fi  Libram  Arfe¬ 
nici  adhibueris.  Tum  vero  etiam  convenit,,  ut  par¬ 
titis  dofibus  trituratio  peragatur. 

2.  Pulvere  hoc  imple  Bulbi  Cucurbitae  vitreae  J 
altx  ,  anguftae ,  non  abfcifik  ,  tertiam  circiter  vel 
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dimidiam  partem  *,  huic  aliam  Cucurbitam  amplam^ 
fuperius  abfcillam  ,  inverlam  ,  loco  Alembici  appli¬ 
ca,  &  commiffuras  luto  claude  :  colloca  in  Balneum 
arenae  ,  fitu  parum  obliquo  ;  nec  altius  arenam  cir¬ 
cumfunde  ,  quam  eft  Miftura  in  Cucurbita  :  Sub- 
limationem  dein  abfolve,  igne  paullo  mitiore,  quam 
Cinnabaris  requirit  :  haerebunt  fuperius  Arfenici  Flo¬ 
res  albi,  una  cum  nitidis  albis  Arfenici  cryftallis,  vel 
gryfei  ,  inferius  Cinnabaris,  dabitur  fublunata  ,  quis 
tamen  Arfenici  non  erit  prorfus  expers.  Si  nitidius 
&C  perfeftius  ambo  feparare  velis  ;  fepara  fuperiorem 
Arfenicalem  Sublimatum  6c  Flores  ab  in  Frio  re  ma¬ 
gis  Cinnabarina,  ambo  feorfim  ruditer  comminue, 
quamlibet  partem  in  peculiarem  Cucurbitam  immit¬ 
te,  rurfusque  decenti  ignis  regimine  fublima:  habe¬ 
bis  quamlibet  partem  puriorem  quam  prius  fuerat. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Multum  Sulphuris  Arfenico  illiquatum  ,  leni 
Sublimatione,  ab  eo  feparari  pro  maxima  parte  pot- 
eft  (Proc.  pnec.)  :  fed  aliqua  Sulphuris  pars  ab  Ar¬ 
fenico  ita  detinetur,  ut  non  nifi  ambo  fimul  adfcen- 
dant  $  ita  tamen  ,  ut  prior  Sublimatus  £c  Flores 
Sulphure  fint  ditiores,  id  vero,  quod  ultimo  ad- 
fcendit,  parum  vel  nihil  Sulphuris  in  fe  contineat: 
hunc  autem  in  finem  leniter  &  lente  au£tus  ignis 
requiritur. 

2.  Ope  Mercurii  perfe&ior  Sulphuris  &  Arfeni¬ 
ci  feparatio  obtinetur,  6c  quidem  primo  via  frigida, 
fola  Trituratione,  Sulphur  cum  Mercurio  conjungi¬ 
tur- 
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tur  :  quod  Aethiopis  Mineralis  produ£Ho  docet,  qui 
poflea  per  ignem  fublimatus  in  Cinnabarim  abit.  Ve¬ 
rum  neutiquam  experimentum  pro  voto  fuccedet, 
nifi  trituratio  Arfenici  cum  Mercurio  bene  peraga¬ 
tur  :  alias  enim,  accedente  igne, adfcendunt  omnium 
primo  Flores  quidam  Aurantii  coloris  ,  ob  Sulphur 
minerale  ,  ipfo  fubfequente  Arfenico  puro  volatilio¬ 
res,  fuprema  vaforum  occupantes,  Arfenicum  fubfe- 
quens  inquinantes ,  quia  nempe  Sulphur  nondum  cum 
Mercurio  unitum  fuit.  Hinc  &  Mercurii  potius  paul- 
lo  plus,  quam  minus,  addi  oportet,  uc  Sulphur  deti¬ 
neatur  omne.  Dein  ne  ignis  nimis  praeceps,  impetuo- 
fus , applicetur ,  quo  omnia  inter  fe  confunduntur :  ne¬ 
que  etiam  nimis  ampla  vaforum  fint  colla,  Attamen  ut 
Arfenicum  in  alios  ufus  habeatur  purum ,  haec  fepara- 
tio  neutiquam  inftituitur  ;  quippe  qure  multum  labo¬ 
ris  requirit,  neque  tamen  fufficiens  obtinetur.  Nara 
plurimum  Arfenici, a  Sulphure  quidem  feparati, albis, 
corufcantibus ,  diflin&is  moleculis  folidis  inter  Cinna- 
bannum  Sublimatum  &  guttulas  Mercurii  a  Sulphure 
non  folutas  hteret  :  unde  &  Cinnabaris  potius  gryfeo, 
quam  rubro,  colore  apparet,  Sc  iterata,  rite  inftitu- 
ta  ,  Sublimarione  penitius  demum  fecerni  potefl. 

3.  Fundamentum  ergo  hujus  FrocefFus  eft,  quod 
Mercurius  Sulphure  folubihs  fit ,  contra  Arfenicum 
refpuat  :  cum  itaque  reliqua  Metalla  6c  Semimetalla 
Arfenicum  aeque  ac  Sulphur  appetant,  vel  neutrum 
admittant ,  aut  denique  Sulphur  Arfenico  aeque  ac 
iisdem  adhaereat,  horum  feparatio  per  illa  non  pro¬ 
cedit ;  vel  fi  qualiscunque  obtinetur,  ratione  inver- 
fa  contingit»  videlicet,  cum  Sulphur  facilius  adfcen- 
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dat ,  Arfenicum  in  Capite  mortuo  detinetur  ,  intefil* 
(lore  igne,  plerumque  aperto,  diffipandum ,  quod  fi 
capitur,  contra  fcopum  hujus  ProcefTus,  non  fince- 
rum,  fed  Phlogifto  inquinatum  effe  folet.  Vid.  Hen* 
ckel.  Pyrit.  pag.  yy8. 

PROCESSUS  LXXX. 

Arfenici  per  Sublimat ionem  cum  Aleati  fixo  Depuret - 
tio  ,  ut  fiat  Album  Cryfiallinum . 

* 

APPARATUS. 

Si  loco  Mercurii  (Proc.  pracc.)  Alcali  fixo  bene 
exutio  uteris ,  quales  funt  Cineres  Clavellati  j  prodit 
Sublimatus  Arfenici ,  femipellucidus ,  albus,  folidus, 
durus,  pondero fus ,  qui  harret  inferius  5  fu perius , 
pulverulenti  Flores,  albi  5accrefcunt*  Sit  autem  ignis 
in  hac  Sublimatione  ,  praecipue  circa  finem  ,  longe 
violentior,  quam  in  praecedenti  :  unde  8e  altio}& 
funt  eligenda  vafa,  ut  Ariemcales  vapores  inveniant 
minus  fervidum  fpatium  ,  cui  fefe  applicare  poffint. 
Cavendum  quoque,  ne  plus  Alcali  addatur,  quam 
requiritur,  ut  Phlogifton  detineatur  :  quod  exadfe 
non  potefl  determinari  :  tanto  difficilius  enim  & 
minus  obtinebis  Arfenici  ,  quo  majori  Salis  quanti¬ 
tate  uteris ,  &:  contra* 

Cum  minori  Alcali  fixi  quantitate  Phlogife  fepa- 
ratio  procedit,  fi  Arfenici  pulvis  fubtiliflimus  mera* 
ciffima  alcalina  folutione  prius  irroratur  ,  &  dein  antd 
Sublimationem  leviter  exficcatur.  Sic  etiam  plus  Ar- 
ienici  leviori  prodit  igne*  USUS 


USUS  et  RATIO  PROCEDENDI* 


i*  Alcali  fixum,  igne  aperto  bene  exuftum ,  Aci¬ 
dum  St  Aquam  fub  certis  conditionibus  fi  excepe¬ 
ris,  Phlogife  fitientiffimum  efl,  atque  lflud  abfor- 
ptum  haud  facile,  nifi  liberiore  aeris  adtione  concefla, 
prorfus  iterum  dimittit  ;  qualemcunque  ignis  violen^- 
tiam  adhibueris:  quod  in  Tartari  Saponisque  vulgaris 
Deftillatione,  6t  Operationibus,  qux  cum  Fluxibus 
Reducentibus  inftituuntur ,  experiri  licet :  femper  e- 
nim  in  his  carbonacei  quid  reflat.  Arfenicum  a  mini* 
ma  Fhlogifls  quantitate  gryfeum,  cinereum,  nigrum 
induit  colorem  ,  vel  ab  eodem  cum  acido  Vitrioii 
conjun&o  Aurantium ,  vel  rubrum  :  Phlogiflo  abla¬ 
to,  albo  fe  iterum  prodit  colore.  Album  denuo  per 
exiguum  Phlogiflo  additamentum  jam  didlis  colori¬ 
bus  inficitur  ,  fi  cum  hoc  digeflum  prius ,  iterum 
fublimatur,  docente  id  fupra  laudato  Auftore  cum 
Oleo  Amygdalarum,  Vid.  Pyritoiog.  pag.  f  y8. 

2,.  Verum  non  modo  per  Alcali  fixum  Phlogifion 
detinetur  5  fed  etiam  infignis  portio  ipfius  Arfenici 
figitur,  ut  nullo  igne,  ne  quidem  aperto,  penitus  itj- 
de  diffipari  poffit ,  imo  etiam  in  Vitrum,  additis  Si¬ 
licibus,  cum  eo  abeat  :  quam  ob  rem  Alcali  fixum 
liberalius  non  addendum.  Exinde  liquet  ,  hanc 
Arfenici  Sulphuris  feparationem  locum  non  in-* 
venire,  fi  pofterius  copiofius  priori  fuerit  admiflum  * 
fed  alia  remedia  in  ufum  vocanda  (confer.  Proc, 
pxxc.  &  LXXVIIL).  Sufficit  autem  eo  minor  Salis 
quantitas  ad  eandem  Arfenici  &  Fhlogift*  mifturam 
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feparandam ,  quo  exa&ius  omnia  permifcentur :  quod 
melius  per  hurae&ationem  cum  folutione  alcalina, 
quam  per  triturationem  ficcam,  obtinetur  ;  fiquidem 
in  illa  omnes  Arfenici  moleculae  a  Sale  obducuntur, 
gc  penetrantur. 

5.  Mirum  eft  hanc  Phlogifti  &  Arfenici  feparatio- 
nem  vix  per  ullum  corpus  tam  perfecte  abfolvi  poffe, 
nifi ,  prxter  Alcali  fixum ,  per  Mercurium  (vid.  1.  c.); 
tametfi  longe  potentiores  dentur  Infkmmabilium  Ma¬ 
gnetes  ,  quam  Mercurius.  Minime  res  per  Metalla  pro. 
cedit; quin  potius  puriffimum  Arfenicum  ,  album,  cry- 
ftallinum,  fuper  Metallis  granulatis,  vel  fubtiliter  li¬ 
matis  ,  Auro  &  Argento  puris  exceptis,  fubiimatum  , 
adfcendit  colore  fu  Ico  deturpatum  ,  priori  ratione  ite¬ 
rum  depurandum,  Metallo  imperfefto  fuperftite  ma¬ 
gna  ex  parte  deftrudo ,  haud  aliter,  ac  fi  per  alia  re¬ 
media  Phlogifion  ab  iis  feparatum  fuiflet. 

Cum  refiduum  Sal  alcalicum  Arfenici  non  pau¬ 
ci  fit  particeps ,  pulchre  infervit  pro  Cupro  albo  pa¬ 
rando,  aliisque  Metallis  Arfenico  impraegnandis :  quem 
in  finem  alii  Nitrum  parant  fixum  per  Detonationem 
cum  Arfenico  (vid.  Proc.  LXXV1II.  Uf.  N°.  1.)  ; 
in  quo  multum  Arfenici  figitur  ,  quod  dein  cum 
Cupro  liquefa&um  ei  conciliat  colorem  album.  Sic 
fane  infignis  malleabilitas  Cupro  reftat,  fi  rite  pro- 

cedis. 

PROCESSUS  LXXXI. 

'4 rfenicum  cum  Phlogijlo  in  formam  Smidtallis 

/imitem  reducitur, 

APPA* 


P  R- 


c  t  i  c  a: 
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apparatus. 

1.  Arfenici  albi ,  Cryftallini,  fubtiliffime  commi- 
ftuti ,  vel  Flortim  ejus  ,  p.  2,  Fluxus  nigri  p.  t; 

luellis  Vitri  comminuti  p.  Limaturae  Martis  noti 

rubiginofae  tantundem,  contere  finiul,  ut  bene  per¬ 
mulceantur.  Hac  miffura  reple  Cmcibulum  forte  * 
capax,  &  Sale  communi  ad  transverfi  digiti  altitu¬ 
dinem  obrue,  Tigillo  dein  vel  Crucibulo  inverfo , 
forammulo  in  medio  pertulb ,  claude  :  pone  in  Fur¬ 
num  anemium  ,  ignem  inftrue  primum  lenem  ,  ut 
vafa  aequabiliter  calefcant  :  quando  fumare  incipit 
Arfenicum*  augeatur  fubito  ignis,  ut  mediocris  fu- 
fcritfs  fit,  quo  fundetur  miftura  :  hoc  fadfo  ,  quod 
per  filum  ferreum  ,  per  foramen  in  fuperiori  Cru- 
cibulo  efforatum  intrufum  ,  exploratur  ,  aufer  vala 
ex  igne,  pone  in  locum  frigidum,  frigefa<5la  frange: 
invenies  Regulum,  qui  erit  et>  mollior,  fragilior* 
obfcurionsque  coloris  ,  quo  plus  Arfenici  &  minus 
Ferri  ineft.  Gontra  fi  plurimum  ob  nimis  lente 
applicatum  ignem  diffipatutn  fuit  Arfenici ,  co  du¬ 
rior,  folidior  erit,  magisque  candidus.  Poteft  etiam 
in  Conum  fuforium  effundi  ,  fi  major  miflume  eft 
quantitas-:  fic  citius  nato  refrigerio  nom  tantum  diOL 
patur  Arfenici. 

2.  Cum  Cupro  eodem  modo  parari  potefl;  Regu¬ 
lus  Arfenici  ,  qui  itidem  Arlenico  plurimo  retento 
erit  fragihfflmus ,  obfcurus  j  fed,  eo  maxima  parte 
difflato,  evadet  nitidior,  durior  ,  aliquando  Argentei 
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fplendoris ,  femidu&ilis ,  cum  quadam  levi  interlu¬ 
cente  flavedine.  Haec  eft  Cupri  dealbati  fpecies. 

Arfenicum  cum  Fluxu  intime  permiftum ,  pri¬ 
mo  lentius  calefactum,  denique  fubito,  fed  non  ni¬ 
mis  magno  applicato  igne  fufum,  in  Regulum  col¬ 
ligitur  , Semimetaliicae  fpeciei,  fed  molliorem,  levio¬ 
rem,  fatis  nitidum  quidem,  fed  nitoris  non  conflan¬ 
tis  :  quin  recens  fradfoe  fuperftciei  fplendor  intra  ali¬ 
quot  dies  perit,  in  nigredinem  convertitur,  at  non 
per  totam  maflam,  fed  modo  in  fuperficie.  Regu¬ 
lus  hic  Arfenici  absque  addito,  fimplex,  candelae  ad¬ 
motus,  flammam  alere  videtur ,  inftar  Arfenici  rubri 
fulphurati  ,  fimulque  in  perniciofum  fumum  abit  , 
in  quem  totus,  quantus,  fic  refolvi  poteft,  qui  coi» 
leftus  fub  forma  gryfei  coloris  eft  Arfenicum  (  Proc. 
praec.  &  LXXVIil.).  Si  miftura  pro  Regulo  Arfe- 
nici  conficiendo  Cucurbitis  immittitur  ,  $c  fubli- 
matur  ,  plus  obtinetur  Arfenici ,  fub  eadem  forma 
fublimati  ,  mollis  ,  fquanimuiis  contexti. 

4.  Proceflus  hi  fub  Cammo  fumum  bene  deter¬ 
minante  funt  inftituendi  ,  ne  venenati  fumi  impetuo- 
flflime  prorumpentes  noceant  Artifici. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Cuprum  &  Ferrum  in  hoc  Froceflu  alia  de 
caufa  copiofiorem  6c  faciliorem  Reguli  Arfenici  ef¬ 
ficiunt  praecipitationem  ,  quam  quidem  eadem  Me- 
taba  in  Reguli  Antimonii  produdlione  id  prseftabant. 
l'bi  nempe  addebantur,  ut  Sulphur  minerale  ,  quod 
in  Antimonio  crudo  Regulinam  partem  detinebat 
folutam  ,  per  ea  abforberetur  \  quo  fa&o  Regulu 

*  '  libe- 
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liberatus  fundum  petebat,  Metallum  in  miftura  Sul¬ 
phurata  fupernatabat  Scoriae  fpecie.  Heic  vero,  ut  * 
Arfenicum  ,  per  fe  prorlus  volatile  ,  in  Regulum 
Semimetallicum ,  fed  fugaciffimum ,  redu&um  ,  cum 
hifce  Metallis  conjunftum  figatur  ,  magnam  ignis 
violentiam ,  praecipue  fubito  applicatam  ,  fert  A  r  fe¬ 
ti  i  eum.  Inde  etiam  per  fe  liquet,  Regulum  ejus  de 
quolibet  Metallo  praecipitante  plurimum  praecipitare , 
minusque  fincerum  efle  ,  quam  Antimonii  Regulum 
per  Metalla  praecipitatum  ,  nec  ideo  per  viam  Fu- 
fionis  depurari  iterum  pofie  :  ilico  enim  in  fumos 
refolvitur,  (imulae  a  Metallo  figente  feparatur. 

z.  Si  Regulus  hic  ,  cum  Cupro  vel  Ferro  praeci¬ 
pitatus,  in  pulverem  comminuitur  grofliorem,  tum- 
que  major  ejus  quantitas  fublimatur  ,  Semimetallica 
Arfenicalis  pars  pro  maxima  parte  fublimatur,  quae 
pro  puriori  Regulina  Arfenici  fubftantia  cenfenda 
eft  :  reftat  enim  in  fundo  Cucurbitae  iftud  Metal¬ 
lum  ,  per  quod  praecipitatus  fuit  Regulus  ,  at  mul¬ 
to  Arfenico  adhuc  inquinatum  ,  nec  nifi  repetita 
Uftulatione  &  Comminutione,  in  igne  aperto  grada- 
tim  au6fo,  diffipandum.  Confer  praecipue  Procqflus 
de  Ferro  6c  Cupro. 

3.  Arfenici  Regulus  absque  addito  difficillime  ob¬ 
tinetur.  Omnis  enim  Fluxus  reducens  re (pedtu  ma¬ 
gnae  volatilitatis  hujus  Reguli  admodum  refraftarius 
eft  j  ut  ideo  eodem  igne,  quo  fluit,  ocyffime  diffi- 
petur,  tum  vel  penitus  difpareat,  vel  intra  Sco¬ 
rias  moleculis  fpongiofis  fplendentibus  haereat  di- 
fperfus  :  quod  etiam  accidit,  fi  deficit  ignis  ad  f udo¬ 
nem  Fluxus  neceflarius.  Multum  etiam  Arfenici 
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manet  in  Scortis ,  penitus  folutum  ,  non  apparens* 
Hanc  oh  rem  longe  pius  Arfenici,  quam  Fluxus, 
ad  die  debet,  6c  trituratione  quo  fubtilius  ,  eo  me¬ 
lius,  permifceri.  Ex  eadem  Fluxus  8c  Arfenici  mi* 
ftura  per  validam  Sublimationem  produci  poteft  Ar- 
fenicum  fub  Semimetallica  fpecie.  Id  commodiflime 
fieri  poteft  ex  parva  Cucurbita  figulina  ,  cui  alia 
vitrea  applicatur  ,  praecipue  ficu  horizontali  locata 
in  Furno ,  ex  quo  Deftillationes  igne  aperto  perficiun¬ 
tur,  quo  valide  au£to ,  adfcendit  Arfenicum,  &  par- 
tim  Floribus  rarioribus  nigricantibus,  partim  fu  bl  i  ma¬ 
to,  fquammolis  fplendentibus  moleculis  aggregato, 
frigidiori  vaforum  regioni  fefe  applicat.  Arfenicum 
tale  iine  addito  Metallo  figente  in  Semimetaliicam 
formam  &  Fufione  6c  Sublimatione  redadtum ,  totum 
quantum  eft  leni  igne  volatile,  neque  hinc,  ficuti  reli¬ 
qua  Semimetalla,  per  Uftulationem  in  Calcis  formam 
diffipato  Phlogifto  fc  patitur  exuri  :  flammae  candelas 
admotum  ,  flammam  leviter  alere  videtur,  fcintillas- 
que  fic  ejicit  ,  cum  denfo  pulverulento  fumo  3  a 
candela  vero  femorum  haud  pergit  ardere. 

4.  Arfenicum  ,  quacunque  ratione  fecundum  an- 
tedifita  in  formam  Semimetaliicam  fit  redu&um,  per 
■Sublimationem  cum  Alcali  fixo,  vel  Mercurio,  ite¬ 
rum.  fit  album  Cryftallinum  (Proc.  praeced.)* 

Arfenicum  itaque  album  certo  refpe£tu  confide- 
rari  poteft  tanquam  Calx  vel  Scoria  Reguli  Arfeni-  . 
ct  Setrii  metallici,  quoniam  fcilscet  mediante  Phlogi- 
fto  adjuncto,  ex  ea  reduci  poteft  Regulus,  quique 
'  disjun&a  ejus  parte  inflammabili ,  in  Arfenicum  Sco¬ 
riae  fimile ,  refolvi  rurfus  poteft:  :  difiert  tamen  ab  . 

aliis 
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aliis  Scoriis  tanta  volatilitate,  ut  ne  quidem  in  igne 
ad  fluorem  tenuem  deduci  poflit ,  nifi  per  additum 
figens ,  praeterea  in  aqua  totum  fe  patiatur  diflol- 
vij  quin  denique  cum  quibusdam  Metallis  collique- 
fcit,quae  nullis  aliis  Scoriis  aditum  concedunt.  Confl 
( P.  I.  §.  pj.).  Ex  hifce  patet,  quod  hoc  corpus  ad 
nullam  cognitorum  claflem  perfedtius  poflit  referri 
quam  ad  Semimetallorum  (P.  I.  §.  1 6.). 


D  E 

V  I  T  R  I  O  L  O. 


PROCESSUS  LXXXII. 


Vitrhlum  ex  Lapidibus  Atramentariis  (P.  I%  §.  474.) 
extrahere  £5?  cryjiallifare . 

APPARATUS. 


1.  Sapor  adftr ingens,  aufterus  vel  fubdulcis,  fti- 
pticus  ,  naufeofus  ,  m  concreto  terreftri  ,  Vitrioli 
cujusdam  vel  Aluminis  vel  amborum  docet  praefen- 
tiam.  Si  nunc  certus  efle  cupis  ,  quale  iflud  fit, 
quantum  in  eo  lateat ,  tunde  glebae  aliquot  li¬ 
bras  vulgares ,  fi  ditiorem  eam  judicas  ,  fi  vero  pau¬ 
periorem  ,  ad  decem  libras  usque  in  pulverem ,  in 
Cucurbita  abfeifla  vitrea ,  aut  vafe  de  Plumbi  lamina 
confe&o  ,  cum  triplo  aquae  pura:  leniter  decoque , 
fubinde  baculo  ligneo  movendo,  aquam  turbidam  f 
fervidam  adhuc ,  infunde  in  filtrum  ,  de  duplicata 
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charta  bibula  confe&um  ,  aqua  prius  madefadlum  9 
in  Infundibulo  vitreo  locatum  :  quod  ideo  debet 
fieri,  ne  multum  aquae  Vitriolum  continentis,  in  fu- 
premam  filtri  partem  fefe  fubducentis ,  in  primis  fi 
parum  adhibueris  Lapidis  Atramentarii  ,  produftum 
valde  imminuat.  Decoquatur  comminuta  gleba  al¬ 
tera  vice  cum  duplo  aquae,  &  hoc  fa£lo  adhuc  per 
biduum  cum  eadem  digere  ,  idque  repete  ,  quam- 
diu  fapor  Vitrioli  in  aqua  decodla  eminet  :  affunde 
&  has  folutiones  ,  per  filtrum  traje&as ,  folutioni 
priori. 

z.  Omnes  folutiones  colleflas  in  Cucurbita  vitrea 
late  abfciffa  ,  vel  Ahenulo  de  Plumbi  lamina  cufo, 
pone  in  Balneum  arenae  ,  ignisque  infimatur  tam 
.  fortis  ,  ut  vapor  denfus  exeat  ,  non  vero  ebulliat: 
hunc  gradum  aequabiliter  absque  remiffione  conti¬ 
nua  :  ftatim  ac  vides  in  fuperficie  folutionis  nafci 
pelliculas  tenues  ,  illapfum  fupranatantem  pulverem 
referentes,  frigefcant  vafa  ,  8c  in  loco  quieto  frigi¬ 
do  per  diem  &  nodtem  reponantur  ,  ut  nafcantur 
Cryftalli ,  quas  decantato  reflante  folutionis  liquore 
collige.  Refiduum  fubduplo  aquae  dilue  ,  per  fil- 
trurrt  trajice  ,  infpifla  ,  8c  ad  Cryflallifationem  ,  ut 
prius  ,  repone  ;  donec  ultimo  fu  perfles  ulterius  in 
Cryftallos  cogi  renuat,  fed  fpiflitudinem  induar oleo- 
fam.  Qualibet  vice  natas  Cryftallos  confidera  feor-  . 
fitn,  an  gaudeant  proprietatibus  Vitriolorum  (P.  1. 

§.  470.).  Naicetur  autem  in  unaquaque  Cryflallifa- 
tione  Ochra  lutei  coloris ,  quae  eo  majori  mole  ex¬ 
cutitur  ,  quo  lentius  &  inaequabilius  peragitur  in- 

*  '  ^ /  fpif- 
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fpiffatio,  vel  etiam,  fi  folutio,  etfi  fic  pellucidiffima} 
diu  reponitur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  In  plurimo  Lapide  Atramentario  varia  Vitriola 
confufa(l.  c  ),atquesinfuper  aliquando  Alumen,  latent. 
Hoc  optime  dignolcitur  ,  fi  provide  fit  infpiflatio  &: 
Cryftallifatio :  qua  ratione  quadam  Salia  a  fe  invicem 
poffunt  feparari ,  quae  per  turbulentam  infpiffationem 
confufa  non  bene  diftingui  poliunt,  Differentia,  quas 
inter  htec  Vitriola  obnnet,  pendet  a  diverfitate  pro¬ 
portionis  ,  qua  Vitriolum  Ferri  viride  5  &  Cupri  cae¬ 
ruleum  ,  fibi  jun&a  fuerint,  lpium  Alumen  haud 
raro  fefe  immifcet  :  quod  clarius  apparet,  fi  ex  Vi- 
triolo  deftillatur  Oleum,  vel  fortiter  calcinatur,  ru¬ 
berrimum  Caput  mortuum  aqua  edulcoratur  ,  qux 
infpiflata  ,  Criilallifata  *  dat  Cryltallos  dilute  albi¬ 
cantes  ,  quas  vocantur  Gilla  Paracelfi  ,  &  in  fe  fa> 
piffime  continent  concentratum  Alumen  ,  quod  in 
Vitriolo  fuerat  ,  una  cum  pauxillo  Vitrioli  ,  quan¬ 
tum  videlicet  fuperites  acidum  Vitriolicutn  ,  quod 
igne  non  expulfum  fuit ,  folutum  de  Ferro  detinere 
potuit.  -Quin  hasc  Gilla  magis  Venerea  dt,  quam 
Vitriolum  ,  ex  cujus  Capite  mortuo  fuit  conft&a. 
Alumen  enim  difficillime  fiium  acidum  io  igne  de¬ 
mittit  *,  itaque  polt  validam  Calcinationem ,  fi  aqua 
affunditur ,  iterum  in  Cryltallos  redigi  totum  fere 
quantum  poteffi  Itidem  Cuprum  minus  facile  per 
ignem  fuo  privatur  acido  tam  perfe£te,  ac  Ferrum  j 
tametfi  illud  per  hoc  &  via  ficca  &  hutuida  praeci¬ 
pitetur. 

X  4  2»Vi® 
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2.  Vitriola  Ferri  8c  Cupri  facile  arte  produci  poL 
funt ,  &  Ferri  quidem  per  fimpiicem  affufionenu 
Olei  Vitrioli  ,  aquae  fextuplo  vel  ©dtuplo  diluti,  fi 
eft  concentratius  (p.  i.  §.  i  ^g.).  Debet  autem  fo- 
lutio  per  unum  vel  alterum  diem  in  modico  calore 
relinqui,  &  Ferri  paullo  plus  addi,  quam  Oleum  Vi- 
trioii  folvere  potelt.  Solutione  tura  (aturatifiima  , 
per  Filtrum  trajecla,  evaporata  &  in  CryftaUos  re«? 
da<5la ,  ut  prius  dictum ,  habebis  virides  Cryltallos : 
deponit  etiam  hxc  folutio  fub  qualibet  inipiflatio- 
ne  multum  Ochrae  flavae  ,  qvun  fi  per  unum  al-? 
terumve  diem  reponitur,  o pacatur ,  rubiginolum  in¬ 
duit  colorem.  Si  vero  paucas  Olei  Vitrioli  guttulas 
inftillantur ,  ut  quam  levifiime  acida  fiat,  diu  lim¬ 
pida  perfiilit,  nec,  fi  infpifiatur,  6e  ad  Cryftallifa- 
"tionern  reponitur,  excutitur  lutea  ifta  Martialis  Ter¬ 
ra  Cryftalli  tum  natae  minus  flavefcentis  grami¬ 
nei  coloris  fiunt,  diutius  nitorem,  &  pelluciditatem 
fervantes, fed  paullo  acidiores.  Patet  inde,  quam  ab** 
fonura  fufcipiant  illi  laborem,  qui  Vitriolum  Ferri 
per  iteratas  folutiones,  infpiffationes ,  &  Cryftallifa- 
tiones,  ita  depurare  conamur.  Totum,  quantum, 
enim  in  tales  refolvitur  feces  Ochraceas ,  fi  Cu¬ 
pri  6c  Aluminis  quid  ineit,  ultimo  denique  merum 
fere  Cupri  Vitriolum  A  lumino fum  refiat, 

3  Si  in  Vitriolum,  ex  Lapide  Atramentario  vel 
Pyritls  fa£lum,  Limaturae  Ferri  parum  injicitur,  Cu¬ 
prum  ,  fi  quid  ineft  ,  praecipitatur  ad  fundum  ;  ut 
ita  hujus  refpeCtu  aeque  purum  fiat ,  quam  Martis 
faditmra  N°.  2..  modo  Alumen  abfit. 

4  Cupri  Vitriolum  parari  potdf  immediate  ex 
Qleo  Viuioli  cum  Cupro  comminuto. ,  ut  N°.  z. 
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fed  iftud  valde  concentratum  fit,  fortique  calore  e- 
bulliat,  ut  Cuprum  in  eo  folvatur  ;  optime  hoc  fit 
in  Retorta  parva  ,  vel  mediocris  magnitudinis ,  ap- 
penfo  Recipiente  capaci.  Induet  cinereum  colorem, 
aqua  dem  ebuliente  affufa,  in  folutionem  coeruleam 
elegantem  refolvitur  ,  ex  qua  per  evaporationem 
refrigerationem  alternatam  Cryflalli  ccerulei  pro¬ 
deunt,  quae  Vitnolum  Cupri  vocantur  (P.I.  §.  470.), 
variisque  nominibus  infuper  a  locis,  unde  quondam 
allatum  fuit,  donatur.  Vid.  1.  c.  Nota.  Si  v)ieum  Vi- 
trioli  dilutum  adhibes,  vix  quidquam  de  Cupro  lol- 
vitur  :  non  enim  tam  promte  Cuprum  Vitrioli 
leo 'diluto  obiecundat  ,  quam  Ferrum.  Procedit, 
fi  lamina  Cupri  cum  Sulphure  ,  in  vale  hgu- 
lino  ,  ftratihcantur  ,  tigillo  &  Juto  occlulo  ,  dein 
vas  in  ignem  reponitur  ,  donec  modice  rubefcat. 
Sic  corroduntur  laminae  a  Sulphure,  obfcuri  hunt 
coloris,  longeque  crafliores,  ac  antea  fuerunt  :  vo¬ 
catur  Cuprum  uflum.  Penetratum  a  Sulphure  Cu¬ 
prum  pollea  in  igne  mediocri  aperto  uitulatur,  do¬ 
nec  nulla  amplius  flamma  Sulphurea  percipiatur :  fic 
elegantiilima  Cyanea  Vitrioli  Cupri  folutio  per  a- 
qoam  nffufam  obtineri  poteil,  in  Cryflallos  redigenda. 
Varia  Vitnola,  prteter  jam  di£ta,  ex  aliis  Metallis  6c 
Semimetallis  ,  certis  encheirifibus  adhibitis  poflunt 
produci:  ex.  gr.  ex  Sacchari  Satur ni, defl illatione  fuo 
Spiritu  ardente  privati,  Capite  mortuo  ,  fi  affunditur 
Oleum  Vitrioli,  prodit  Vitrioli  albi  fpecies,  iimul 
immani  cum  adtu  propellitur  acidum  Aceti  potentif- 
limum  ,  quod  in  Spiritum  modo  di£lum  ardentem 
mutatum  fuifle,  fed  falfo,  creditum  fuit.  At  alibi 
de  hifce  Fufius  agemus. 

X  f 
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PROCESSUS  LXXXIII. 

Fitrioli  ex  Mineris  Ferri  £5?  Cupri  confettio* 

APPARATUS. 

i.  Vitriolum  vulgare,  venale,  maxiine  ex  Pyri- 
tis  obtinetur  :  horum  alii,  admodum  parum  vel  ni¬ 
hil  Cupri  in  fc  habentes  ,  aeri  expoliti  ,  fponte  in 
Lapidem  Atramentarium  fatifcunt.  Hi  mere  fiunt  Sul¬ 
phurati  ,  minime  Arlenicales,  Attamen  non  omnes 
tales  facile  vitriolefcunt  :  quidam  plane  non.  Ho¬ 
rum  decem,  aut  plures  libras,  fi  venam  laxis  interlitis 
vides  impuram,  exponuntur,  in  pulverem  rudiorem 
comminuti  5tamdiu  aeri  humidiufculo ,  donec  Pyrito- 
fus  fplendor  Sc  durities  extrinfecus  ,  fi  ulterius 
conteruntur,  interius  etiam  prorfus  dilpareat.  Caete- 
ra  fac,  ut  (Procell.  praec. ). 

2*  Alii  Pyritae,  inter  quos  non  modo  Cuprei 
pluri  Arfenico  impraegnati  ,  fed  etiam  multi  mere 
Ferrei  §C  Sulphurei  occurrunt ,  egent  praecedenti 
Uftulatione.  Haec  fit  vel  in  vafis  claufis  :  qua  ope¬ 
ratione  fimul  colligitur  Sulphur  ( Proc.  LXXV1.), 
vel  in  igne  modico  aperto.  Tum  in  quibusdam 
nondum  Vitriolum  eft  generatum  ;  fed  prius  expo¬ 
ni  debent, ficuti  N°.  i.  aeri  aperto  humidiufculo ;  vel 
fi  aer  eft  nimis  ficcus,  juvat  Vitrioli  produ&ionem, 
fi  cum  aqua  quandoque,  fed  quam  leviffime,  irro¬ 
rantur.  Nafcitur  tunc  Vitriolum  citius  vel  tardius 
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in  variis  Pyritis.  At  quidam  ftatim  poft  Uftulationem 
Vitriolum  largiuntur,  fed  quantitate  longe  minore, 
quam  (i  poftea  aeri  exponuntur  lege  ante  difta. 
Tum  elixetur  Vitriolum.  Caput  mortuum,  uti  vo¬ 
catur,  refiduum  ab  edulcoratione ,  fi  iterum  acri  li« 
bero  humido  exponitur  ,  folet  adhuc  aliquoties  Vi- 
triolo  ,  fed  copia  multo  minore  ,  quam  prima  vice, 
impraegnari. 

Multi  Lapides  Calaminares  immediate  poft  0- 
ftulationem  non  parum  Vitrioli  largiuntur,  nec  opus 
eft,  ut  ulterius  aeri  exponantur, 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Hic  ratio  efiet  indicanda,  cur  alii  Pyritae  per 
fe  facillime  foli  aeri  libero  expofiti  ,  alii  difficilius, 
plurimi  intra  annorum  fpatium  plane  non  vitriole- 
fcant  ;  fed  per  Uftulationem  eo  disponi  debeant: 
quare  iterum  alii  tum  ilico  tantum  largiantur  aqua 
elutriati  fervida  Vitrioli  ,  quantum  ex  iis  produci 
poffit;  fed  alii  iterum  poft  Uftulationem  diverfo  tem¬ 
poris  trafiu  aeri  debeant  exponi  humidiufculo.  Ac 
rem  ita  nondum  explorare  licuit,  quin  plurima  re¬ 
pugnent  dubia.  Breviter  recenfebo ,  quae  toties  lau¬ 
datus  Audor  numerofiffimis  experimentis  detexit,  & 
in  Pyritologia  communicavit. 

Videlicet.  Nulli  Pyritae,  in  quibus  aliquid  Cupri 
vel  Arfenici  ineft  ,  fponte  in  aere  viiriolefcunt,  led 
praecedente  Uftulatione  egent. 

Pyritse  Ferri  Sulphurei ,  Arfenico  &  Cupro  ca¬ 
rentes  ,  ab  aeris  8t  in  eo  contentorum  adtione  in 

Vitri* 
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Vitriolum  abeunt  ,  quidem  eo  promtius  ,  quo 
laxioris  funt  compagis  :  quales  in  primis  funt,  qui 
fibris  &  radiis  videntur  conftare  aggregatis.  Sed  hic 
dantur  exceptiones  non  paucae  :  occurrunt  enim  hu¬ 
jusmodi  Pyritae  ,  qui  per  annos  immutabiles  perii- 
fiunt» 

Videtur  ergo  Cuprum  6c  Arfenicum  huic  Pyri- 
tarum  immutationi  refiftere  :  led  praeterea  aliam 
fubefle  caufam  durabilitatis  Pyritarum  adhuc  inco¬ 
gnitam  ,  ex  eo  colligitur  ,  quod  non  omnes  Pyritae 
mere  Ferrei  Sulphurei  fponte  vitriolefcant.  Ex** 
pofui  tales  Pyritas  mediocriter  comminutos,  non  val¬ 
de  duros,  injuriis  coeli  per  annos,  fed  immutati  pe¬ 
nitus  adhuc  perfiftunt. 

2.  Adhuc  magis  in  obfcuro  eft,  quod  in  quibus¬ 
dam  Pyritis  immediate  poft  Uftulationem  ,  fi  modo 
aqua  affunditur  ,  Vitriolum  deprehendatur  ,  in  aliis 
contra  nihil  ,  nifi  prius  aeri  per  varium  temporis 
fpatium  expofiti  fuerint.  Ratio  quidem  quaerenda 
effe  videtur  in  aere,  quatenus  humidos  fecum  vehit 
vapores  :  etenim  absque  fufficienti  quantitate  aquas 
acidum  Sulphuris  Ferrum  in  Salis  formam  refolvere 
non  valet ,  imo  nequidem  Oleum  Vitrioli  vel  Sul¬ 
phuris  mediocriter  concentratum  (etfi  longe  plure  a- 
qua  dilutum  fit ,  quam  cum  idem  fuerit  Sulphuri 
adhuc  unitum  ) ,  Limaturam  Martis  folvit,  nifi  qua¬ 
druplum  vel  fextuplum  aquae  affundatur.  Re  autem 
rite  confiderata  confiat,  aliam  praeterea  caufam  fub¬ 
efle  ;  fiquidem  non  concipere  licet,  quare  in  quibus,, 
dam  Pyritis  affufa  aqua  ftatim  Vitriolum  extrahat, 

ex 
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ex  aliis  nihil ,  dein  ,  quod  Pyritae  quidam  crudi  in 
aere  libero  cito  vitriolefcant ,  neutiquam  fub  aquis 
iubmerli.  Inveni  tales  ad  littus  maris  Septentrio¬ 
nalis ,  quin  &  in  toto  tradtu  lictoris  Anglise,  prae- 
ieriim  circa  Harwich  immani  abundantia  ,  Ferreos, 
6c  Sulphureos,  nullum  Arfenici  Se  Cupri  indicium 
nec  ante,  nec  poft  eorum  in  Vitriolom  mutationem, 
prae  le  ferentes.  Hi  erant  aggregati  ex  libris  paral¬ 
lelis  ,  lignum  ramosque  arborum  aridos,  tam  quoad 
formam  externam ,  quam  fibrofam  internam  flrudtu- 
ram,  quatenus  oculis  difcerni  poteft,  quam  perfe&ifc 
fime  mentientibus ,  admodum  molles  ,  fed  elegantis 
fplendoris  :  occurrebant  autem  fabulo  c ralliori  ad  ali¬ 
quot  pedum  profunditatem  tedti ,  aqua  Oceani  fatis 
pervio,  erantque  nuliius  faporis,  adeoque  Vitrioli 
pTorfus  expertes.  Poltquam  vero  per  duas  vix  le- 
ptimanas  expoliti  erant  aeri  ,  vel  ab  undis  Oceani 
eruti  ,  Sc  in  fuperficiem  ejecti  cernebantur,  Tuum 
fplendorem  penitus  amittebant ,  &  tam  divites  Vi* 
triolo  evaferant,  ut  virides  Cryftalluli,  granulis  Mi¬ 
lii  aequales,  in  eorum  fuperficie  apparerent.  Si  nunc 
fola  humiditas  fufficeret,  nulla  elfet  ratio,  cur  non 
fub  humidiflima  arena  in  Vitriolum  refoluti  fuiflent. 
Rellat  adhuc  Acidum  vagum  ,  foffiie ,  aeriam  etiam 
occupans  regionem.  Hoc  quidem  ad  uberiorenii 
Vitrioli  produ&ionem  concurrere  a  plurimis  adferi- 
tur  ,  neque  fane  ,  licuti  nec  aquofitas  aeris ,  prorfus 
eft  excludendum.  Qui  vero  penitius  antedi&a  con- 
fiderat ,  fatebitur  ,  in  aere  &  Pyrite  effe  quandam 
conditionem  ad  Vitrioli  produdtionem  requifitam> 
guam  nondum  clare  intelligimus, 
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3.  Poflent  hic  quaedam  de  variis  Vitriolorum  fa- 
ftitiorum  fpeciebus  addi ,  fed  alia  occafione  fufius 
de  iis  agemus. 

S  E 

ALUMINE. 

PROCESSUS  LXXXIV. 

Aluminis  praeparatio. 

APPARATUS. 

1.  Aluminis,  ficuti  Vitrioli ,  Mineralia  vario  mo¬ 
do  praeparari  debent ,  ut  Alumen  inde  obtineatur. 
Quaedam  enim  Mineralia  pinguia,  bituminofa,  aeri 
libero  expofita,  fenfim  in  Aluminofa  mutantur;  quin 
etiam  nonnulla  eorum  coacervata  fponte  calefcunt, 
fumant,  dehilcunt,  quandoque  inflammantur  ;  quod 
vero  absque  Aluminis  jaftura  non  fit,  &  per  aflu- 
fam  aquam,  acervi  disgregationem ,  impediri  de¬ 
bet  5  denique  dehifcunt ,  faporemque  fubdulcem  fti» 
pticum  ,  naufeofum  ,  Aluminis  induunt ,  qui  ante 
percipi  in  Minerali  ifto  recens  eruto  parum  vel  pla¬ 
ne  non  potuerat.  Quaedam  macilentiora ,  egent  prae¬ 
cedenti  leni  UAulatione,  qua  fa&a  demum  Alumen 
gignitur:  huc  pertinent  quaedam  Lapidis  Calaminaris 
fpecies.  De  tali  acervo  elige  fpecimen  aliquot  li¬ 
brarum  vulgarium ,  Sc  in  vafe  plumbeo,  vel  vitreo» 
aquae  fervida;  triplum  affunde,  ebulliat,  trajice  per 

filtrum, 
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filtrum  ,  affunde  iterum  fervidam  ,  iterumque  ebul¬ 
liat  ,  ut  bene  edulcorata  fit  terra  refidua.  Solutiones 
finnul  confunde ,  per  diem  noftemque  in  quiete  re¬ 
pone,  ut  feces  ad  fundum  deponantur  ;  vel  per  prius 
filtrum  iterato  trajice  :  dein  liquor  clarus  infpiffetur 
tantum  ,  ut  ovum  recens  inje&um  fuftinere  poffit : 
frigefcat  iterum,  8c  per  viginti  quamor  horas  quie- 
fcat  :  videbis  tandem ,  quid  praecipitetur  :  aliquando 
enim  Vitnoli  nafcuntur  Cryftalii  ;  raro  autem  Alu¬ 
men  excutitur.  Si  Vitriolum,  id  abjiciendum  :  A- 
iumen  vero  iterata  folutione  &  Cryftallilatibne  eft  de¬ 
purandum,  utpote  quod  erit  fpadicei  coloris  Cum 
refidua  folutione  perge  ,  donec  ab  Alumine  penitus 
exhaufta  fit. 

1.  Sed  fi  nullum  praecipitatur  Alumen,  folutio  ite¬ 
rum  ad  ignem  ebulliat ,  eique  Lixivii  Cinerum  Cla- 
vel latorum  faturati  unam  circiter  vigefimam  ,  aut 
Urinas  putrefa&as  tertiam  partem  ,  vel  etiam  aliquid 
Calcis  vivas ,  affunde  :  ex  hifce  tribus  elige  &  con¬ 
junge  ,  quae  circumdandas  concedunt,  6c  experientia 
optima  comprobat  :  perge  interim  coquendo  :  in¬ 
cipiet  prascipitatus  albus,  fi  Alumen  ineft,  excuti, 
quando  maxima  folutionis  pars  eft  confumta  :  fri¬ 
gefcat  tum  ,  quiefcat,  de  pnecipitato  decantetur  folu¬ 
tio,  ex  qua  refidua  jam  di£to  modo  reliquum  Alu¬ 
men  praecipitetur,  donec  ultimo  fpifium,  Alumine 
orbatum,  reftet  crama.  Omne  tum,  quod  eft  prae¬ 
cipitatum  ,  aqua  ebulliente  fufficienti  iterum  folve# 
depura  quiete,  vel  filtratione,  Sc  in  Cryftallos  redi¬ 
ge  fecundum  (Proc.  prasc). 
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USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Alumen  per  fe  praecipitatum  mera  conflat  Ter¬ 
ra  ab  acido  vago  foffili  in  Salis  formam  redadla.  Eft 
autem  ifta  Terra  Angularis  prorfus  naturse  ,  a  reli¬ 
quis  cognitis  nativis  diverfa.  Ex  Creta  enim,  Cal¬ 
ce,  Spathis  in  acido  ifto  folutis,  producuntur  quidem 
Salia  Alumini  quodammodo,  nequaquam  tamen  pe  * 
fefte?  fimilia.  An  Glacies  Marise,  f.  Selenites,  Se 
fimilia  concrementa  Spathofa ,  quse  partim  in  forma 
Lapidum,  partim  Glareae,  aut  Terra:,  Mineralibus 
Aluminofis  intertexta  ede  lolent  ,  materiam  prae¬ 
beant,  nondum  certo  comprobatum  eft.  Eft  autem 
color  Aluminis  albus,  vel  fubrubellus,  fi  hxc  Ter¬ 
ra  talis  eft  :  at  a  Metallo,  in  Vitnoii  forma  admifto5 
tingitur  coerulefcente  ,  viridefcente  ,  colore  ;  eftque 
tum  Alumen  impurum  cen lendum.  Si  autem  Alu¬ 
minis  praecipitatio  per  folutionem  Alcali  fixi ,  vel  vo¬ 
latilis  Urinae  putridae , perficitur ,  tum,ficuti  in  omni 
praecipitatione,  plurimum  praecipitantis  alealini  Salis 
Alumini  accrefcit  :  unde  pendere  videtur,  quod  tam 
durabile  fit  Alumen,  quales  funt  Cryftalli  ex  Alcali 
Acido  vago  foilili  unitis,  nec  facile  dimittat  fuom  aci¬ 
dum  in  igne ;  mediocriter  enim  fi  ad  ignem  rubefcS 
Valde  parum  acidi  prodit  *  fed  et  fi  poftea  fummo  diu 
continuato  igne  torqueatur,  nihil  amplius  exprimi 
poteft  ;  ut  hinc  Caput  mortuum  plerumque  pro  mera 
terra  habeatur,  quod  tamen,  fi  aqua  affunditur  fervi¬ 
da  ,  longe  maximam  partem  iolubile,  per  iteratam  eva., 
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pbrationem  ,  &  Cryftallifationem ,  in  formam  Alu¬ 
minis  totum  fere  quantum  rurfus  redigi  poteft. 
Affunditur  autem  Alcali  non  modo  ob  praecipitatio¬ 
nem  ipfius  AlUminis  j  fed  etiam  feparationis  Vitrioli 
caufa  ;  quod  alias  difficile  procederet.  Sed  fimul 
cavendum  *  ne  nimium  Alcali  addatur  j  hinc  refra- 

£ta  dofi,  aliquot  vicibus  repetita,  eft  infundendum  $ 
donec  de  julta  proportione  certus  fis.  Hunc  quo¬ 
que  in  finem  Calcis  additamentum  non  inutile,  imo 
quandoque  tutius  eft*  ut  fubftituatur.  Caeteroquin 
eadem,  ac  de  Vitriolo  (Proc.  prsec. )  funt  hic  no¬ 
tanda.  Terrae  Sc  faeces  fuperftites  ,  fi  deriuo  aeri 
exponuntur  *  de  novo  impraegnantur  Alumine  ,  afc 
non  omnes. 

Hi  dt  AlUmine  Proceffiis ,  ficUti  etiam  de  Vitrio¬ 
lo  ,  non  femper  tam  exa&e  conveniunt  cum  iftis* 
qui  in  majori  quantitate  perficiuntur  ;  fed  plus  fo- 
let  in  majoribus  Operationibus  produci.  Nam  va¬ 
ria  artificia  in  quolibet  cafu  funt  adhibenda  ,  quae 
ex  fingulari  cujusqUe  Mineralis  natura  per  repetita 
experimenta  intelligenda  funt  :  unde  plerumque  ali¬ 
quoties  tentanda  funt  examina,  antequam  cetti  quid 
judicare  poffis. 
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D  E 

NITRO. 

PROCESSUS  LXXXV. 

Nitri  praeparatio* 

A  •  P  P  A  R  A  T  U  S. 

i.  De  generatione  Nitri  didlrum  efl  Parf.  I.  §. 
4po.&  feq.  Reflat,  ut  de  ejus  Extra&ione  &£  Depu- 
ratione  Docimaftica  agamus.  Solent  autem  Nitrarii 
de  Terra,  in  qua  Nitrum  die  conjicium,  aliquot  li¬ 
bras  in  vafe  ligneo  cum  aquas  fervidp  duplo  in¬ 
fundere  ,  movent  rutabulo  aliquoties  5  ponunt  tum 
duas  Patellas  parvas  *  aeneas  ,  xquiponderantes  ,  in 
lancem  fatis  exadfcam  *  alteram  onerant  Centenario 
Docimaftico  ;  in  oppofitam  vero  guttatim  inili  liant 
tantum  fol udonis  ,  donec  aequilibrium  obtinuerint. 
Lancem  cum  foiutione  fupra  cineres  vel  arenam  me¬ 
diocriter  calidam  reponunt  ,  ut  prorfus  exficcetur^ 
iterumque  ponderant,  ut  fciant  ,  quantum  de  Cen¬ 
tenario  foluuoms  Salis  fit  fuperftes.  Dein  Salem  de 
Lance  exerntum  guftu  explorant  ,  an  fit  nitrofus; 
prunas  etiam  fuperimponunt  ,  an  deflagret  :  quod 
indicat  Nitrum  eo  purius  efle  ,  fi  parum  vel  nihil 
alea! ini  reflat*  fi  vero  decrepitando  diflilit,  multum 
Salis  indfe  judicatur  ,  &  tunc  Nitrum  prodit  vi¬ 
lius. 

Aii* 
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Aliter • 

2.  Accuratius  fequenti  modo  inveftigatur.  Ter¬ 
ra  nitrofae  libras  plurimas  e.  gr.  20  ,  p  ,  vulga¬ 
res  ,  rnifce  cum  fubtripio  Calcis  vivae  ,  &  Cme« 
rum  alcalinorutn  5  vel  horum  loco  Cinerum  Cia- 
vellatorum  libram  dimidiam  adde  :  immitte  hase 
in  dolium  ligneum  ,  fatis  capax  ,  affunde  fervidas 
circiter  duplum  ,  §€  fic  per  viginti  quatuor  horas 
relinque :  quandoque  baculo  ligneo  movere  convenit  i 
totam  dein  m  a  fiam  infunde  in  faecum  lineum  :  trans¬ 
ibit  Lixivium  primo  turbidum  ;  hoc  reaffunde  altera 
vice,  ut  transcoletur  ;  erit  tum  pellucidum  flavefeens. ' 
Hoc  fado  ebulliat  in  aheno  ,  donec  difiipatum  • 
fuerit  tantum  liquidi,  ut  guttula  ejus  frigido  plano 
inftillata  congelafcat.  Auferatur  ahenum  de  igne, 

&  folutio  frigefeat  per  diem  nodem  :  videbis, 
an  nafcantur  Cryftalli  (Part.  I.  §.  p.)-  Re  fi  cluam 
folutionem  dilue  aquas  fervida:  duplo  $  infpifletur; 
frigefeat  :  hoc  repete,  quamdiu  ex  infpifiata  folutio- 
ne  Cryftalli  excutiuntur  :  ultimo  reflabit  craftum, 
pingue  liquidum,  quod  quidem  infpiftari  poteft,  fed 
in  Cryftallos  abire  renuit,  facileque  iterum  in  aere 
deliquefeit. 

3.  Has  Cryftallos,  fi  puriores  defideras,  folvea« 
qune  oftuplo,  trajice  per  filtfum  chartaceum ,  adde 
aliquot  drachmas  Calcis  viva: ,  quacum  per  diem  di¬ 
gere.  Inftilla  aliquot  folutionis  alcalinse  guttulas. 

Si  vides  paullo  poft  nubeculas  in  folutione  appare¬ 
re  ,  perge,  donec  non  amplius  turbetur  :  ultra  fem- 
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unciam  nunquam  inftillare  opus  eft.  Trajice  dein 
per  filtrum  chartaceum  ,  evapora  in  Cucurbita  ab- 
fci  fla ,  vitrea,  ad  pelliculae  apparitionem,  frigefcat: 
nafcentur  eo  majores  puichrioresque  Cryftalii  ,  quo 
lentius  refrigeratur.  Refiduum  femper  dilue  aquae 
fervidae  duplo  ,  antequam  exponatur  evaporationi  : 
Se  Cryftaliifationern  repete,  donec  exhauftum  fit  pe¬ 
nitus  omne  Nitrum. 

r  ■  * '  ■ 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

,s  .  i  ,  i 

I.  Nitrum  in  Terris  mollioribus,  impraegnatis 
Vegetabilium  &  Animalium  partibus  pinguibus  &C 
ialmis,  ad  putrefa&ionem  fubeundam  aptis,  nafcitur. 
Sed  Nitrum  perfedtum  in  talibus  nunquam  reperi- 
tur,  nifi  Alcali  fixum  aut  Terra  calcaria  fimul  ad- 
fint.  Hinc  conducit  Cineres  alcalinos  Terris  ,  in 
quibus  Nitrum  generari  debet,  addere,  aut  faltem, 
dum  Elixatio  Terrae  nitrofe  peragitur,  Cineres  al¬ 
calinos  Calcemve  commifcere.  Hicc  enim  Nitrum 
revera  ingredi  indubitatis  confiat  experimentis.  Co- 
piofum  Alcali  nafcens  ex  Nitro  per  minimam  quan¬ 
titatem  Carbonum,  nihil  Alcali  fixi  in  fe  habentium, 
quales  fune  de  femine  Sinapi  fimiiibus,  id  tefia- 
tur  :  fi  enim  tales  Carbones  Nitro  liquefadiro  fuper- 
ingefii  cum  eo  detonant,  igne  in  intentum  audto,  Sc 
pofi  abfolutam  detonationem  ad  fluorem,  aquae  in¬ 
ita  c  ,  maffa  deducitur,  obtinebis  plus  quam  dimidium 
Salis  alcalini  fixi ,  refpedtu  Nicri  adhibiti  nifi  ob 
vafa  minora  ,  &  imprudentem  Carbonum  copiofio- 
rum  una  vice  ingeftionem,  multum  ex  vafe  extur- 

baye- 


P  R  A  C  T  I  C  A.  34 * 

baveris.  Vocatur  hoc  Alcali  Nitrum  fixum ,  fluitque 
paullo  difficilius ^  ac  aliud  Alcali  fixum  purum,  ob 
terram ,  quae  ineft  ,  calcariam  fubtilem  :  nec  ullum 
tum  Nitri  veftigium  fuperftes  eft  in  eo,  fi  poft  ablo- 
lutam  detonationem,  tam  valido  igne  fuforio  urges, 
ut  aliquamdiu  aquae  inftar  fluat :  tanto  enim  ignepror- 
fus  diflipatur  Nitrum ,  fecus  in  eo  plurimum  reflat* 
Pratentia  Nitri  in  eo  per  Olei  Vitrioli  ad  laturario- 
nem  usque  inftiilationem  detegitur  :  hoc  namque , 
fi  Nitrum  fupereft  ,  refiduum  ejus  Spiritum  expel¬ 
lendo  nares  odore  Spiritus  Nitri  ferit.  Docet 
hancce  Alcali  fixi  in  Nitro  praefentiam  ejus  ex  Spi¬ 
ritu  Nitri  8c  Alcali  regeneratio.  Valido  igne  agi¬ 
tatum  Nitrum  in  Crucibulo  (olido,  aperto,  densque 
fumi  fpecie  difflatur  ( Proce  fi”.  XIX.),  pauxillo  val¬ 
de  Alcali  fuperftite ,  quod  tamen  igne  continuato, 
utpote  non  abfolute  fixum,  itidem  diflipatur  Prse- 
cipitatur  praeterea  per  Alcali  fixum  fuperflua  Ter¬ 
ra  calcaria,  quae  in  forma  falina  per  Spiritum  Ni¬ 
tri  indu&a  in  Lixivio  continetur.  Haec  Terra  prae- 
primis  apparet  in  ultimo  fuperftite  Lixivio  primas 
Cryftallifationis  copiofa,  nifi  antea  per  abundans  fhb 
ipfa  Elixatione  Alcali  jam  praecipitata  fit  ;  vocatur 
Magnejia  alba .  Spiritum  vero  Nitri  in  hoc  re  fi  duo 
efle  docet  inftillatio  Olei  Vitrioli ,  quocum  fi  ddril- 
latur  ,  colkfti  Spiritus  funt  Aqua  Regis  :  quia  Sal 
commune  in  hoc  Lixivio  reftat. 

a.  Si  altera  vice  cryftallifatur  Nitrum,  magis  pu¬ 
rificatur.  Nubeculae  ,  ad  inftiilationem  folufionis 
alcalinae  natae,  oriuntur  de  pauxillo  Magmfiae  alhe 
refiduo  :  feparatur  autem  hac  Operatione  fecunda  Sal 
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marinus  penitius  ;  quippe  qui  facilius  in  aqua  fb- 
lubilis  non  tam  facile  abit  in  Cryliallos,  quam  Ni¬ 
trum  :  hinc  prirnx  Cryftalli  funt  iempcr  iftis,quae 
in  refidui  Cryllallifatione  nafcuntur,  puriores.  De- 
dilatio  refidui  cum  Oleo  Vitrioli  hoc  confirmat  (vid. 
Nam.  praeced. ).  Ejusmodi  depurationem  in  ufum 
vocare  debet,  qui  Nitrum  defiderat  punffimum;  cum 
nullibi  venale  prorfus  fincerum  habeatur.  Neque  Ni¬ 
trum  illud  indicum,  quod  magnis  Cryllallis  folitariis 
proflat,  pro  tali  agnoicendum  ;  fiquidem  exploranti 
patebit ,  quod  non  omni  alieno  carcat. 

3.  Caveas  interim,  ne  unquam  in  vafe  figulino  E- 
vaporationem  &  Cryllallifationem  Salium  inllituas :  ut* 
cunque  nitide  enim  id  Vitro  fit  obduftum  ,  tamen  o- 
mnia  Salia,  ipfa  etiam  alcalina  fixa,  ab  iis  non  modo 
abforbentur,  fed  etiam  traofitum  his  adeo  concedunt, 
iit  lanuginofie  Cryllalli  exterius  vas  obfideant. 

D  E 

SALE  COMMUNI. 

PROCESSUS  LXXXVI. 

Aquas  falinas  explorare. 

APPARATU  S. 

Salia  Gemmae  cx  Terris  Lapidibusque  fimpliciter 
per  aquam  fervidam  extrahi  poliunt.  Aqux  autem 
falmx  filtratione  vel  quiete  funt  depurandae»  Tum 
plures  earum  libras  fatis  fortiter  ebulliendo  eo  usque 
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infpiflantur ,  donec  pellicula,  vel  minutas  Cryftalh, 
in  fuperficie  liquoris  appareant.  Debet  dein  immi¬ 
nui  ignis  ,  ut  Muria  falina  mediocriter  modo  cale- 
fcat ,  fumetque  :  crefcent  Cryftalli  prius  minutae  in 
majorem  molem  :  h,x  lunt  figurae  pyramidalis  trun¬ 
cata;,  cavae,  in  bafi  apertae ,  ex  parvis  Cubis  aggre¬ 
gata;,  quae  demum  grandiores  faftae  fundum  folu no¬ 
nis  petunt.  Si  autem  fortiorem  adhibes  ignem,  tota 
Muriae  fuperficies  obvelabitur  informi  crurfta  falina, 
quae  nifi  fradla  ad  fundum  praecipitetur ,  ulteriorem 
exhalationem  penitus  impedit.  Poftquam  eousque 
infpiffata  eft  ,  ut  falinae  Cryftalli  fere  ejus  fupremae 
fuperficiei  aequales  fint  ,  decantetur  Muria  a  fubfi- 
denubus  Cryftalhs  ,  qux  ulterius  eadem  lege  infpii- 
fetur  ;  Salis  Cryftalli  colledte  ,  leni  ficcatae  calore, 
ponderentur. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI/ 

Ex  hifce  Proceffibus  patet ,  quomodo  Sal  com¬ 
mune  ab  aliis  Sahbus  ,  praecipue  Nitro  ,  facilius  in 
Cryftailos  abeuntibus  f  e  parari  pofiit.  Quaedam  enim 
Salia  in  aqua  frigida  difficilius,  &  minori  copia  fol- 
vuntur,  in  calida  vero  citiffime  ,  majori  quantitate, 
liquefcunt  :  talia  funt  Nitrum ,  Tartarus  Vitriolatus, 
Vitriola,  Alumen,  &x.  Qusedam  fatis  facile,  ab¬ 
undanter,  asque  in  frigida  quam  in  calida  aqua,  quin 
in  ipfo  aere,  abforpta  ejus  humiditate  diffluunt,  6 C 
licet  in  fervida  paullo  prorntius  6c  copiofius  quam 
in  frigida  folvantur  ,  differentia  tamen  eft:  exigua  : 
hujus  indolis  funt  Sal  Commune,  Salia  Alcalina  fi- 
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xa  vegetabilia  ,  quin  &  varia  Neutra  deliquefcentk,’ 
Quo  minor  itaque  elt  differentia  quantitatum  Salium, 
quae  in  aqua  cauda  frigida  folvuntur,  eo  paucio» 
res  obtinentur  in  qualibet  refrigeratione  folutionis 
in  calore  iaturatae  Cryftalli  \  quo  major,  eo  plures. 
Rem  melius  ubi  concipies,  fi  exemplo  llluftrabitur. 
Sit  Nitrum  folatum  in  aqua  frigida  ,  ad  faturatio- 
nem  iisque  ,  folutio  in  vale  amplo  aperto  ferveat, 
disponetur  per  calorem  aqua ,  ut  praeter  jam  folutum 
longe  plus  Nitri  folvi  poffit  :  quod  facile  experiri 
licet.  Simul  ac  vero  aqua  vaporetenus  diffipatur, 
denique  adeo  imminuitur  ,  ut  non  amplius  folutum 
tenere  poflit  Nitrum  omne  ,  quod  tunc  in  fuperfi- 
cie,quae  minus  fervida  eft,  attamen  fua  aqua  omnium 
primo  privatur,  in  cuticulae  forma  excutitur  ,  quae 
ulteriorem  exhalationem  retardat  :  fi  au6lo  igne  per¬ 
gis  infpiffare,  totum  Nitrum  in  informem  m aliam 
abit  :  fi  vero  fervida  faturatiffima  folutio  in  frigidam 
locum  reponitur,  Nitri  tantum  manet  in  folutione* 
quantum  in  eo  gradu  frigoris ,  a  tanta  aquae  copia , 
quae  eft  in  ifta  folutione ,  folvi  potuit ;  reliquum  ia 
Cryftallorum  forma  feparatur ,  hac  eft  ujtra  dimi¬ 
dium  Nitri,  fi  atrpofphaera  eft  valde 'frigida,  minus, 
fi  va;de  eft  calida.  Idem  applices  ad  Muriam.  Cum 
autem  Salis  communis  folutio  faturatiffima  frigida, 
fi  fervida  fit ,  valde  parum  Salis  ulterius  admittat, 
ftatim  in  initio  evaporationis  Cryftalluli  in  fuperficfe 
apparent ,  quae  frigefa&a  Muria  admodum  parum 
jugentur  :  ii  nunc  ponis.  Nitri  Salis  folutiones 
effe  permixtas,  &  fimul  confideras,  Salem  efficacius 
%  frigida  folvi,  ac  Nitrum  ,  facile  mtelliges,  egr 
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Nitri  Cryftalli  feparenfur ,  reli&o  Sale  in  folutio. 

D  E 

VITRIS. 

Artem  vitrariam  completam  in  fequentibus  Pro» 
eeflibus  tradere ,  fcopus  nofler  non  requirit.  Quos¬ 
dam  folummodo  Proceflus  de  Vitris  per  Mineralia 
tin&is,&  quibus  ad  hos  intelligendos  opuseft,  heic 
inferere  non  inutile  erit  :  tentavere  enim  ex  colori¬ 
bus  ,  qui  Vitris  per  Mineralia  cum  iis  con fu fa  con¬ 
ciliantur,  ad  Metalla,  quae  in  illis  lateant,  conclu¬ 
dere.  An  igitur  &  in  quantum  hxc  peculiaris  ex* 
plorandi  ratio  valeat,  patebit  ex  fequentibus, 

PROCESSUS  LXXXVII. 

Caput  mortuum  Cobalti  vel  Bismuthi  explorare  > 
quantum  Vitri  in  Smaltum  coeruleum 

converterit. 

apparatus. 

i.  Elige  Arenam  nitidam,  fluxilem,  vel  tales  Si¬ 
lices,  aut  Quartzum,  qui  albi  funt,  candefa&ionem- 
que  ab  igne  pafli  fervant  candorem  ,  aut  fakem  Cal- 
qinanone  tales  redduntur,  immitte  eorum  placitam 
quantitatem  in  Crucibulum,  8c  igni  fatis  forti  expo- 
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ue  ,  candefcentes  adhuc  infunde  in  alveum  aqua  fri¬ 
gida  plenum.  Finduntur  fic  Lapilli,  &  ad  commo¬ 
diorem  coni  minutionem  aptiores  redduntur  :  aquam 
motam  turbidam  effunde  :  Lapides  fic  praeparatos 
tere  in  Mortario  ferreo  puriffimo,  vel  fupra  tabulam 
filiceam  duriffimam,  in  pollinem  fubtilem, 

2.  Hujus  pulveris  partes  quatuor  ,  Cinerum  Cia» 
vellatorum,  vel  alius  Salis  alcaliri  fixi  ,  bene  deprn* 
rati,  tantundem,  Cobalti  bene  ulluiati,  vel  Mmerac 
Bismuthi  eliquatae  ,  itidem  comminutorum  ,  partem 
unam ,  contere  fimul  in  Mortario  ,  ut  optime  per- 
miiceantur  :  liquefcanst  in  bene  explorato  Crucibulo 
tigillo  te<5to,  igne  vehementiffimo  anendo,  per  ali¬ 
quot  horas.  An  fufficiens  vitrefactio  obrenta  fuerit, 
cognofcis  ;  fi  ablato  operculo  mafTam  fufam  cum  filo 
ferreo  agitans ,  lentorem  tantum  in  eadem,  deprehen¬ 
dis  ,  ut  in  fila  fefe  extendi  patiatur  tenuia.  Cruci- 
bulum  de  igne  exemtum  adfperfa  aqua  frige fcar,  Sc 
Frangatur  :  fruflula  Vitri  produfti  refpicias,  an  fint 
opaca  ,  colore  intenfifiime  coeruleo  fere  nigricante 
confpicua  ;  an  denique  ,  in  pulverem  trita  fubtilio- 
rem  ,  colore  dilutiore  fuavi  coeruleo  appareant  :  fi 
comminuta  elutriantur  ,  ut  fabriliores  particulae  a 
craffioribus  feparentur ,  de  bonitate  ejus  longe  cer¬ 
tius  judicium  ferre  poteris.  Fit  autem  5 malui  ejusdem 
color  eo  dilutior , quo  magis  comminuitur  ;  eo  inten- 
fior  apparet ,  quo  groffiores  funt  ejus  moleculae  :  fi 
color  efi:  nimis  dilutus,  6c  Vitri  fruftula  majora  fe¬ 
re  pellucida  ,  duplo  vel  triplo  plus  Capitis  mortui 
Cobalti,  vel  Bismuthi,  efl  addendum  ;  fubtrahendum 
aliquid  ,  fi  nimis  intenfus  eft.  Ergo  necdfario  re- 

quiri- 
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quiritur  ,  ut  plura  circa  Smaltum,  ex  eodem  CobaL- 
to  conficiendum  ,  fiant  tentamina  :  enim  vero,  prae- 
ter  proportionem  ejus  ad  Vitrum  inquirendam,  dif¬ 
ferentia  intercedit , ex  nimia,  deficiente,  vel  jufta  ejus 
Uftulatione  praeni  i  fla ;  unde  pulchritudo  coloris,  & 
facultas  multum  Vitri  tingendi  pendet.  Nota  infu- 
per,  quod  haud  leve  difcrimen  obtineat,  ad  pulchram 
Tinduram  proferendam,  ex  Silicum,  QuartZi  vel  Are¬ 
ns  diverfa  indole,  cujus  autem  ratio  ha&enus  non¬ 
dum  fatis  perfpe&a  eft. 

3.  Si  loco  prioris  mixturae  Vitrum  fatis  pelluci¬ 
dum,  excolor  ,  ex  Silicibus  &c  Sale  jam  confe&um, 
bene  comminutum  ,  adhibes  ,  res  eadem  erit  :  at 
quoniam  id  magis  refractarium  non  modo  per  fe  eft, 
fed  etiam  per  Cobakum  tale  redditur  ,  conducit ,  ut 
refpeftu  Cohalti  una  tertia  Cinerum  Clavellatorum 
fuperaddatur.  Csteroquin  6c  Ici  re  oportet,  ex  qui- 
bsasnam  Silicibus  vel  Arena  aut  Quartzo  Vitrum  tale 
conflatum  fit ,  fi  tentamen  ad  majores  Operationes 
applicare  velis. 

"USUS  et  RATIO  PROCEDENDI. 

1.  Haec  Terra  Vitra  coeruleo  tingens  colore  fb- 
lummodo  in  Cobalto  Arfenici  &  Bismuthi  fuit  depre- 
henfa,  &  ex  tempore  cognofci  poteft,  fi  modo  cum 
Boracis  duplo  vel  triplo  funditur,  ob  coeruleum 
fpecificum  colorem,  quem  huic  Sali  conciliat.  Non 
eft  metallica  cuprifera  :  faltem  haClenus  notis  arti¬ 
ficiis  nullum  ex  ea  reduci  poteft  Cuprum  •  plerum? 
que  Bismuthi  pauxillum  in  Capite  mortuo  reftat,  cu¬ 
jus 
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jus  etiam  Regulus  in  majoribus  hujus  Smalti  confe¬ 
ctionibus  colleCtus  decanrari  folet,  antequam  in  aquam 
infunditur  ,  ne  cum  diferimine  Operariorum  omnia 
disjiciantur  ,  aut  aedes  incendantur.  Regulus  hic 
femper  fere  Ferri  arfcnicalis  (germ.  Speije)  multum 
in  fe  habet,  a  quo  Eliquatione  feparatur,  ut  Bifmu- 
thum  obtineatur  purum.  Sed  damur  Cobalta  ,  quae 
Bismutho  carent  :  nec  etiam  per  Bismuthum  ta¬ 
lis  color  producitur  ,  quin  potius  lingulari  purpu- 
rafcente  colore  tinguntur  cum  Bismutho  fufa  Vitra* 
Igitur  a  Cupro  hic  color  neutiquam  derivari ,  nec 
ullo  artificio  produci  poteft  :  qui  enim  coeruleus  ex 
Cupro  producitur  ,  differt  ab  illo  ,  qui  ex  Cobakis 
prodit  ;  denique  ,  quanquam  Cupri  Minera  qui¬ 
busdam  Cobaltis  conjunfta  eft  ,  attamen  non  fem- 
per  in  iftis ,  quae  hanc  TinCturam  reddunt ,  depre¬ 
henditur.  Prseftantius  autem  Smaltum  de  una  fpe- 
cie  producitur,  quam  de  altera  :  optimum  ex  Capite 
mortuo  Minerae  Bismuthi  paratur. 

Relatum  mihi  fuit  Experimentum  a  Cl.  Hencke- 
lio  inftitutum ,  quod  Chalybis  Styriaci  limatura  cer¬ 
to  gradu  calcinata  eundem  produxerit  in  Vitris  co¬ 
lorem  quem  Cobalta :  unde  probabilifiimum  videtur, 
colorem  Smalti  cyaneum  ,  fi  ulli  Metallo,  Ferro  ad- 
feribi  debere ,  quippe  quo  Cabalta  ifta  nunquam  ca¬ 
rent  penitus ;  cui  accedit,  quod  in  liquatione  Ferri 
fsepius  denfa  nitido  coeruleo,  fed  diluto  colore  infi- 
gnis,  producatur  Scoria. 

z.  Varii  Lapides  adjun&i,  e.  gr.  qui  ad  Marmora 
pertinent ,  impediunt ,  quo  minus  ex  omni  Cobalto 

hoc 
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hoc  Vitrum  parari  poffit ,  vel  faciunt  falcem ,  ut  vi¬ 
lioris  notae  prodeat. 

Flores  ,  qui  ex  Cobaltis  fublimantur  fixiores , 
Smalti  cyaneum  ,  (ed  valde  dilutum  ,  Vitris  indu¬ 
cunt  colorem  :  enimvero  rapax  Arfenicum  de  fixio¬ 
re  tingente  Cobalti  parte  aliquid  fecum  abripit.  Hi 
utiliter  admifcentur  mifturx  pro  Smalto  conficiendo, 
non  modo  ob  coloris  accrementum  ,  fed  etiam  ob 
infignem  vim  folventem  ,  qua  pollet  Arfenicum  in 
corpora  Vitrefadioni  lubjicienda. 

^  Caeteroquin  notandum  ,  quod  Smaltum  hocce 
coeruleum  Arlenico  plurimo  fcateat  ;  quippe  quod 
Salibus  &  Terris  eundis  admodum  pertinaciter  ad- 
hsret,  fumumque  fpargit,  fi  violento  igne  funditur, 
Arfeniealem ,  a  vaporibus  fuperflui  Vitro  inhaerentis 
Salis  alcalini  fixi,  igne  magno  propulfis,  diverfum. 
Tradatio  ejus  cum  Cupro,  denique  refolutio  hujus 
Smaki  per  abundans  Alcali  in  igne  &  aqua,  id  do¬ 
cent. 

PROCE  S  SUS  LXXXVIII. 

I 

Indagare ,  quale  Metallum  lateat  in  Minera  incognita^ 
per  colorem ,  quem  Fitris  conciliat . 

apparatus. 

i.  Mineram  comminutam  per  aliquot  horas  uflu- 
la  igne  mediocriter  candefaciente ,  in  vafe  contra  il- 
lapfum  fordium  tedo.  Ejus  pulveris  aliquot  grana 
giifce  cum  Vitri  cryftallini  in  pulverem  fubtilent 

reda- 
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redaSfi  uncia,  maxima  follicirudine  cavendo,  ne 
tallici,  vel  alius  heterogenei  quid  Vitra  tingentis,  fe« 
fe  immifceat  :  liquefcant  per  aliquot  horas  valido  igne 
anemio,  eximatur  vas,  frigefcat,  frangatur.  Ex  co¬ 
lore  ,  quem  monftrant  fruftula  Vitri  ,  judicare  co¬ 
nantur ,  quale  Metallum,  vel  Terra  metallica,  con¬ 
tenta  fuerit  in  ifta  Minera,  e,  gr.  ex  viridi  ad  Cu¬ 
prum  ,  ex  viridefcente  rubiginofo  ad  Ferrum  ,  ex  aU 
bicante  fimul  laftefcente  ad  Stannum  ,  6cc*  conclu¬ 
dunt,  £c  fic  porro.  Si  Tinftura  non  eft  fatis  fenfi- 
bilis ,  Operatio  cum  majori  Minerae  portione  addita 
cft  repetenda. 

USUS  ET  RATIO  PROCEDENDI. 

i.  Hsec  Methodus  explorandi  Mineras  nondum 
ita  eft  exculta  ,  ut  certi  quid  ex  ea  concludere  li¬ 
ceat.  Haud  vereor  dicere,  quod  in  plerisque  cafi- 
bus  ne  quidem  probabilis  elici  poffit  conjechira,  qua¬ 
lia  in  Mineralibus  lateant  Metalla  :  de  quantitate  pla« 
ne  non  cogitandum,  Sequentia  non  modo  rem  dif¬ 
ficilem  reddunt,  fed  etiam  prorfus  defperare  faciunt, 
quod  unquam  Ars  vitraria,  quatenus  Vitra  coloribus 
metallicis  tingit,  perfedlior  ,  iufficiensque  evalura  fit 
Ars  Docimaftica,  Primo  enim  colores  Metallorum 
vel  fimplicium ,  vel  quacunque  proportione  &:  qua¬ 
litate  mixtorum,  calcinatorum ,  Vitrisque  additorum, 
admodum  differunt  ,  pro  duratione  &  gradu  ignis, 
quem  fub  Calcinatione  Metallorum  &  Fufione  caL 
cinatorum  cum  Vitris  adhibuifti  *,  ita  ,  ut  vix  cre¬ 
dibile  fit,  idem  Vitrum  diverfo.  tempore  de  igne  ex. 

emtum, 
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emtum  5  tam  diverfa  fpecie  apparere  pofie  2  quia 
quandoque  colores  penitus  evanefcunt.  Secundo 
dantur  Metalla,  quorum  Calces  Vitris  levem,  alia, 
qugs  ealcmata  Vitris  intenti  {fimum  colorem  con¬ 
ciliant  :  unde  ,  fi  talia  permixta  iunt  ,  alterutrius 
eoior  prorlus  obfcuratur ,  evanefertque.  Atqui 
raro  occurrunt  Minerse  ,  in  quibus  unum  mo¬ 
do  latet  Metallum,  fed  fere  femper  duo  plurave  in 
eadem  gleba  conjunfta  funt,  infinitis  modis,  propor¬ 
tione  6c  qualitate  diverfa.  Sed  tum  vel  colores  inde 
emergentes  diverfiffimi  fiunt,  vifu  quidem  diftindB, 
fed  non  ita  verbis  deferibendi,  adeo  multiplices,  ut 
eorum  caufas  ampliffima;  Praxeos  Artifex  vix  pro 
minima  parte  indicare  pofiit.  Alia  contra  Metal¬ 
la  nullo  fe  prorfus  colore  in  tali  miftura  manifefia- 
bunt.  Sint  e.  gr.  Minerae  ,  in  quibus  Plumbum  & 
Cuprum  lateat  variis  proportionibus,  modo  ne  Cu¬ 
pri  nimis  parum  fit  :  hujus  Minens  aliquot  grana 
cum.  Vitri  cryftallini  uncia  confundantur  :  evadet 
color  ex  Coeruleo  Viridis  5  nec  Plumbum  ,  quod 
proportione  exigua  in  hac  parca  Minerae  copia  la¬ 
tuit,  etfi  decies  fuperet  Cuprum,  ullo  modo  colore 
fu  a  m  praefentiam  indicabit ,  neque  durities  &  pon¬ 
dus  Vitri  fpecificum  a  tam  parca  copia  ad  fenfum 
mutabitur  :  fi  multum  addis  Minerae  ,  per  Cuprum 
color  prorfus  obfcu  rabitur.  Idem  valet  de  Stanno, 
Argento,  Auro,  Antimonio  hoc  in  cafu.  Tertio, 
I  dantur  alia  corpora  non  metallica  ,  quse  non  modo 
I  Vitra  coloribus,  partim  intenfiffimis ,  inficiunt,  fej[ ' 
|  etiam  quae  colores  a  Metallis  prodtiftos,  quique  eva» 
I  mterunt,  reducunt.  Talia  funt  Capita  mortua  Co« 

.  C  ■  balti 
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balti  &  Bismuchi  ,  corpora  varia  mere  terreflriaj 
inflammabilia,  fuliginofa,  &c.  Ex  his  etiam  patet  * 
quanta  cum  cura  &  circumfpedione  hae  Vitrifi catio* 
nes  magisque  nitide ,  quam  eundae  Operationes  Che* 
micas,  fint  perficiendae  *  cum  a  tot,  tam  exiguis* 
vix  fenfibilibus  caufis  perturbentur 

z.  In  gratiam  eorum,  quibus  experimenta  circa  Vi- 
trefadiones  inftituere  placet,  breviter  tradam  ,  quo¬ 
modo  minori  Apparatu  commode,  paucis  impenfis* 
perfici  poffint :  quem  in  finem  ,  quantum  fieri  poteft» 
concinnabo  ,  quae  Au&ores  hac  de  re  tradidere  ,  $£ 
de  quibus  ex  propria  experientia  certus  fum.  Au- 
ftores,  qui  noflro  praecipue  fcopo  refpondentia  tra¬ 
didere,  funt  Antonius  Neri ,  Sacerdos  Italus,  in  quem 
commentarium  edidit  ,  ac  ex  Italica  in  Latinam  lin¬ 
guam  tranflulit  Merrettus  ,  ambobus  fu  per  addidit 
Kunkelius  notas ,  majoris  aeftimandas ,  quam  priores 
ambo  ;  cum  vera  confirmaverit,  errores  emendaverit* 
&,  quod  maximum,  immanes  difficultates  a  priori¬ 
bus  relidas  fuftulerit :  proflant  idiomate  Germanico. 

Furnus,  qualis  ad  hascce  experimenta  neceflarius 
eft  ,  depidus  reperitur  1.  c.  P.  I.  Fig.  L.  M.  ad 
pag.  2.09.  deferiptus  P*  II.  pag.  138;  1^9.  Eo  mul¬ 
tum  ufus  hifce  Operationibus  tandem  ita  adaptavi ,  ut: 
&  ignis  longe  violentior  vafis  applicari ,  pluraque  fi- 
mul  immitti,  fk  Uflulationes ,  &  Calcinationes  hic 
requifitae  valde  diuturnas  ,  abfolvi  eodem  igne  pof¬ 
fint.  Eum  itaque  fic  delineabo,  ut  facile  ab  eo,  qut 
cum  attentione  haec  legit ,  conflrui  poffit.  Addidi 
vero  8c  clarioris  intelligentias  gratia  figuram  ejus  in 
fine  hujus  Partis  confpiciendatn* 

Pr« 


FRACTICA. 


iri 

Pro  materia  inferviunt  Lapides  ignem  maximum 
ferentes.  Hoc  facile  animadvertis,  fi  tali  lapide  ute¬ 
ris  pro  Pediftalloi,ruabuli,in  quo  valida  fufio  e.  gr* 
Cupri  peragitur  :  ii  enim  is  Cruabuli  fundo  ,  dum 
eximitur,  non  adheret,  neque  vitrefa&i  fpeciem,  nifi 
forte  tenuitfimam  talem  cruftulam ,  prae  fe  fert,  nec 
fifiuras  contraxit  ,  duritiemque  frigefaftus  fervat, 
aptiffimus  eft  j  abftine  autem  ab  iftis,  qui  maximum 
quidem  ignem  fuftinent,  at  poftea  frigefa&i  fatifcunt* 
Loco  Caementi  intervire  poteif  materia  argillacea f 
ex  quarvel  iidem  Lapides,  ii  funt  fadtitii ,  vel  Forni¬ 
ces  conficiuntur  Docimaftici.  At  Lapides  ita  ad  ie 
invicem  debent  adaptari  ,  ut  tenuiifimum  Luti  ftra- 
tum  fufficiat  ad  eos  conglutinandos. 

Cubiculum  ,  in  quo  exftruendus  eft,  gaudeat  Ca¬ 
mino  fumum  rapide  determinante  :  omnes  aditus  ma¬ 
jores  aeri  patuli  occludi  poife  debent  ,  Furnusque 
erigatur  prope  Caminum  tali  in  loco,  ut  circumqua¬ 
que  libere  verfari  pofiiu  Artifex, 

Figura  Furni  exterior  poteft  efle  Cylindrica  fupe- 
rius  fornicata  ;  Diameter  exterior  fit  24.  vel  plurium 
pollicum  pro  Lapidum  diverfitate;  Altitudo  48  ;  Craf- 
iities  muri ,  ubi  tenui  (fima  eft  ,  ad  minimum  4.  aut 
iex.  Interior  cavitas  divifa  eft  in  quatuor  Cameras 
que  fecundum  du&um  Parabolice  linee  funt  for¬ 
mate.  Infima  infervit  pro  Cinerario,  alta  eft  1  z.  pol¬ 
lices  ;  ejus  Diameter  infima  maxima  14.  Unde  de- 
Icnptio  linee  Parabolice  fponte  patet.  Fornix  hic 
circa  verticem  apertus  fit  foramine  decem  pollicum  • 
ut  ita  in  dorfo  ejus  relinquatur  margo  ad  ambitum 
cavitatis  Furni  2.  pollicum.  Margo  infervit  pro  fus- 
Pars  II.  Z  a. 
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tinendis  Baculis  prismaticis ,  ferreis  5  quadrangulis, 
loco  Oaucuhe  Foramini  rotundo  fuperimponendis* 
Baculi  ferrei  quousque  margini  incumbunt,  firman¬ 
tur  luti  opfinii  ftrato  craffitie  Baculorum  sequali,  ni¬ 
tide  complanando  ,  ut  circumquaque  vafcula  fuper 
imponi  queant.  Ad  bafin  Cinerarii  Porta  relinquitur 
aperta  quadrata  ,  <5.  pollices  lata,  4,  alta,  qux  Valva 
verfatili  ferrea  inftmda  fit. 

Altera  Camera  priori  fuperinftru&a  eft  Focus 
ignis  pabulum  recipiens  ,  ejusdemque  latitudinis  6c 
altitudinis ,  ac  prior,  nifi  Lapides  in  igne  fint  minus 
conftant.es  :  tum  enim  aliquot  pollices  fit  latior,  tan- 
tseque  crafiiriei  cmfta,  de  luto  optimo  5  ignem  ferente 
fummura,eit  fuperinducenda  :  Lutum  hoc,  nifi  aliud 
praefto  fit ,  conficiatur  ex  comminutis  Crucibulrs  I- 
pfenfibus,  quibus  admifceatur  Argilla  quas  obvia  eft 
maxime  refra&aria.  Fornix  in  vertice  efforatus  fit  fo¬ 
ramine  fex  pollicum  diametri,  rotundo,  circa  cipus 
ambitum  fornix  non  fit  craffior  digito.  Supra  forni¬ 
cis  huius  dorfutn  detur  pavimentum  ,  quatuor  pol» 
licum  latitudinis  *  pro  vafis  ibi  ponendis.  In  peri- 
phersa  hujus  Camerte  fiant  feptem  Pense  aequidi- 
flantes  ,  quarum  lex  pollices  quatuor  fint  latae ,  toti* 
denique  alus  ,  feptinia  vero  duos  pollices  amplior  9 
omnes  fttperius  fornice  terminatae.  Bafts  earum 
a  margine  ,  cui  Baculi  ferrei  funt  i  mp  re  ili  ,  qui  pro 
pavimento  hujus  Camerae  confiderandus  eft  ,  altitu. 
dine  duorum  pollicum  diftent.  Murus  ad  bafin  cu- 
juslibet  Porta;  intra  jam  diftura  intervallum  interius 
excifus  fit  ad  tertiam  partem  iuse  craftitiei.  Omnes 
vero  Portae  inftrufla,  fint  Valvis  vedatilibus  ferreis, 

fimi- 
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fimili  ratione  Fa£tis ,  ut  (P.  I.  §.  27;.  N°.  4.),  ad 
duorum  digitorum  craffitiem  loricatis ,  quae  claufe 
recipiantur  in  crepidinem  muro  exterius  iniculptam, 
ejusdem  profunditatis,  ac  efi  crailities  loricata:  Portae* 
latitudinis  aliquot  modo  linearum  *  praeterea  in  qua¬ 
libet  valva  fuperius  fit  foraminuliim,  ut  commode  in- 
trofpici  queat. 

Tertia  Camera,  huic  fuperfiruda,  perfede  eft.fi- 
rnilis  procedentibus  ,  nifi,  quod  Fornix  duos  polli¬ 
ces  fit  depreffior  ,  &  ex  hoc  in  quartam  Cameram 
foramen  patulum  fit  quadrangulum  non  in  medio  ied 
peripheriam  verfus,  exfciffum,  oquilaieium5  quatuor 
pollicum  quadraturo. 

Quarta  ultima  Camera  fornicata  latitudine  prio¬ 
ribus  aequalis  eft,  at  modo  odo  pollices  alta.  E  re¬ 
gione  foraminis  ,  quod  ex  priori  in  hanc  Cameram 
hiat ,  altitudine  duorum  pollicum  fupra  pavimentum 
ducatur  Caminus  Cylindricus  de  Lamina  ferrea  con- 
fcdus  ,  diametri  quatuor  pollicum  ,  fumum  flam¬ 
mamque  in  Caminum  Cubiculi  determinans,  in  hanc 
Cameram  aditus  pateat  per  Portam  fex  pollices  lararii 
Bc  altam,  immediate  a  pavimento  Camers  exfurgen- 
tem,  in  medio  peripherisB  inter  foramen  quadrangu¬ 
lum  &  Caminum  apertam  ,  cui  Valva  ferrea  finap» 
penfa5ut  commode  vafa  intromittere  &C  eximere  licear. 

Hoc  Furno  utere  feqiieiiti  modo.  Ignis  infima¬ 
tur  in  Camera  fecunda  :  pabulum  fuppeditant  Car¬ 
bones  vel  Ligna  ficca  ,  praecipue-  Fagi  ,  quae  inge¬ 
runtur  per  maximam  iftius  Camere  Portam.  I\o«* 
tes  circa  eledionem  pabuli  pro  igne  vehementi  in» 
ft ruendo  in  genere.  Si  Corpus  pabulo  ignis  undi- 
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que  obrutum  funrimo  igne  anemio  torqueri  velis, 
tutu  elige  minoris  vel  mediocris  molis  Carbones, 
nec  altius  inter  Craticulam  &  Vas  ,  quod  continet 
Corpus  mutandum,  ponatur  Pediflallum,  quam  trium 
digitorum,  fi  vas  eft  maximum,  neque  digito  uno  de- 
preffius  ,  fi  efr  minimum.  Verum  ii  ad  latus  vel 
fupra  ignis  pabulum  ,  uti  plerumque  in  hoc  furno 
fit ,  vafa  reponuntur,  ut  acftus  &  flamma  acerrima 
ea  feriant,  eligenda  funt  Ligna  &  Carbones  majores. 
Si  nunc  in  pariete  Cubiculi  aperitur  foramen  paul- 
lo  majus  vel  faltem  aequale  ei  ,  quod  efk  in  fundo 
Cinerarii  ,  &  de  priori  in  hoc  ducitur  Canalis  de 
braelea  Ferri,  aut  etiam  aiTeribus  ligneis  confedtus  , 
extero  quin  Cubiculum  undique  clauditur,  ne  liberius 
aer  irruere  poffit  ;  tum  ventilatio  per  dictum  Cana¬ 
lem  eo  validior  fit  9  quo  magis  Caminus  Cubiculi 
Incalefcit  :  unde  tandem  extremus  ignis  anemii  gra¬ 
dus  producitur.  Erit  autem  ad  Portulas  Camerae 
fecundas  ignis  furnmus  ,  ita  ,  ut  aliquot  unciae  Cu¬ 
pri  fine  addito,  in  candens  ibi  Cruabulum  injedhc, 
intra  minutum  liquefcant  ,  intenfiori  agitatae  igne, 
quam  ad  Cupri  in  modulum  effufionem,  ut  certa  figu¬ 
ra  exprimatur  s  requiritur.  Imponuntur  autem  vafa 
per  portulas  ,  &  locantur  fupra  marginem  ,  cui  im- 
prefii  funt  Baculi  ferrei,  Craticulam  facientes.  Tot 
in  Camerte  ambitu  vafa  locum  inveniunt,  quot  funt 
Portae.  Vafa,  quse  immittuntur,  antequam  Furnus 
perfedke  incaluit,  poliunt  humili  Pediftallo  imponi, 
de  lapide  pollicem  craflo,  non  facile  vitrefcente.  Ma¬ 
teriam  in  vafis  videre  &  explorare  licet  per  forami- 
tiuluirt  in  qualibet  valva  verfatili  fa&um.  In  tertia 
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Camera,  ob  pavimentum  longe  latius,  duplici  ferie 
reponi  queunt  vafa  ,  numero  duodecim  vel  plura , 
fi  funt  mediocris  magnitudinis.  Ignis  in  hoc  mi¬ 
tior  eft  ,  ac  in  priore  ,  videlicet  mediocris  fuforius. 
In  quarta  denique  &  fuprema  ignis  eft  longe  lenior, 
infervitque  optime  pro  Calculationibus  &  Ultula- 
tionibus,  mediocri  igne  peragendis  :  enim  vero  vafa 
hic  modo  rubefcunt.  Si  vafa  in  furnum  jam  fervidum 
vis  reponere,  debent  prius  bene  calefieri,  tum  pol¬ 
iunt  aeftum  in  quarta  Camera  perferre,  ex  qua  de. 
mque,  fi  jam  rubefcunt,  in  tertiam,  vel  fecundam, 
reponi  poliunt. 

Antequam  Furnus  hic  inftruitur,  oportet  pro  plu¬ 
rimis  Operationibus  inftruere  Apparatus :  fic  leviftirrlo 
labore  ,  tempore  &  impenfis  ,  quam  plurima  abfol 
vuntur  experimenta  •  ut  afteverare  poflim ,  mihi  nul¬ 
la  fu  i  fle  jucundiora  ,  quam  quae  in  hoc  Furno  per¬ 
egi  ,  etfi  alias  ob  validiffimum  diu  continuandum 
ignem  fint  moleftiftima.  Pauca  fine  promitto  ,  fi 
dico  decuplo  facilitari  omnia,  fi  eo  rite  fcias  uti. 

Defedtu  hujus  Furni ,  non  fine  lucccflu  quondam 
utebar  Athanore  (P.  i-  Tab.  IV.  Fig.  2.)  deferipto, 
ad  cujus  Cinerarium  Tubum  ventilatonum  fimifem 
applicui  ,  ut  ad  priorem  :  Vafa  ,  Pediftallis  humi¬ 
libus  impolita,  locavi  in  Cameram  Turri  proximam: 
Laminam  ferream  ,  tranfitum  ignis  intercipientem) 
prorfus  fuftuli  :  anterius  Cameram  occlufi  muro  ex 
Caemento  &  Lateribus, in  quo  dux  relicix  erant  Por¬ 
tulas  ,  pro  vafis  immittendis  &  eximendis,  ejux  epi- 
ftorniis  claudi  poterant.  Vafa  ,  quibus  ignis  appli¬ 
candus  erat  fummus  ,  ponebam  proxime  ad  fora¬ 
men  ,  quod  ignem  ex  foco  ,  qui  eft  in  Turri  ,  in 
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hanc  Cameram  ducebat  :  quibus  mitior  ,  in  medio 
&  e  regione  prioris  pofui  :  fed  cum  lapides  non 
erant  optimae  notae,  &  ignis  per  biduum  continua¬ 
tus  erat  vehementiffimus  ,  farnus  penitus  erat  'de- 
ftrudus  ,  va  forum  PcdiilaUa  in  vitrefa&is  Lapi¬ 
dibus  fere  fubmerfa  •  etfi  nihil  Vitri  de  vafis  erat 
effufum  :  id  quod  fumma  cura  cura  prrgcaveri  de¬ 
bet  :  fi  enim  aliquoties  accidit,  furnum  habebis  pe¬ 
nitus  deperditum. 

Pro  Vafis  inferviunt  parti m  vulgaria  Crucibula  Sc 
Patinae  fuforiae,  quae  vel  aperta  vel  tigillis  teda  in 
funium  ponuntur.  Si  autem  materiam  intus  con¬ 
tentam  faepius  explorare  vel  movere  velis,  atque  fi¬ 
mo!  Onerum  circumvolitantium  illapfus  eil  evitan¬ 
dus ,  debet  in  fuperiori  parte  vafis  hiatus  efiorari  t 
dein  Tigillo  luto  firmando  claudi  :  vel  etiam  fin* 
palaria  vafcula  cylindrica  fuperius  claufa  confici 
pofiunt,  fimili  apertura  inftrufta,  quee  fi  ponuntur 
in  Furnum  ,  fuo  hiatu  refpicere  debent  Portam.  Si 
vafa  adhibes  triangularia,  oportet,  ut  angulus  forni 
centrum  ,  latus  vero  oppofitum  Portam  refpiciat : 
hoc  nifi  ob ferves ,  facilius,  dum  immittuntur  vafa, 
finduntur.  Omittemus  itaque  omnia  artificia,  qui¬ 
bus  Vitra  conflata  figurantur  5  quippe  quod  a  fco- 
po  noftro  plane  alienum  cft  :  folummodo  eorum 
compositiones  defcribemtis. 

Vitrorum  definitionem  generalem  jam  exhibuimus 
(p.  I.  §.  io.  Schol  z .  §.  rop).  Haec  funt  partim  Sim ? 
f  licia  ,  qux  iterum  dividi  pofiunt,  i .  In  mere  Terreftria , 
quo  pertinent  Lapides  eundi  vitrefeentes,  &  perinde 
eft,  num  crudi, an  jam  liquefadi  fint :  crudi  enim  La¬ 
pides 
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pides  vitrefcenres  Vitri  notas  omnes  gerunt,  i.  Me¬ 
tallica  :  Metalla  videlicet  &  Semimetala  ,  Aurum % 
Argentum  ,  Mercurium  ,  Arrenicum  fi  exceperis ,  re¬ 
liqua  ,  leni  Uftulatione  inftituta  ,  primo  in  Calces 
iic  didtas,  denique  igne  majori  applicato  m  V  i  r  r  a  ab¬ 
eunt.  Partim  iiint  Compofita.  Componuntur  au* 
tem  vel  ex  mox  memoratis7 fimplieibus  ,  vel  Salia 
/ileali na  &  iNeutra  fixa  ,  quin  varia  aha  corpora 
adduntur,  de  quibus  jam  fpecialius  agendum. 

PROCESSUS  LXXXIX. 

;  -  '  \  ■  ■  :  rl 

Vitrorum  vulgarium  confeEiio  ,  fu*  Salis  pro  iisdem 
parandis  de  Cineribus  extra  51  io. 

AXP  P  A  R  A  T  U  S. 

i.  Salia  alcalina  fixa  ,  de  combuftis  Vegetabili¬ 
bus  produdta  ,  cum  Terris  vitrefcennbus  confufa, 
nbeunt  in  Vitrum  vulgare  dictum.  Sal  alcali  cum 
liia  Terra  matrice  ,  hoc  eft  ,  Cinis  falfus ,  a  com- 
buftione  quorundam  Vegetabilium  fu  perfles,  magno 
igne  liquefadtus  ,  in  Vitrum  abit ,  quocum  praete¬ 
rea  eo  plus  Sabuli  vel  Silicum  comminutorum  colli- 
quefeere  poteft.  quo  magis  falfi  fuere  Cineres,  6c  quo 
Lapides  ifti  fluxiliores.  Hoc  Vitrum  omnium  eft 
duriffimum ,  in  igne  caeteris  vulgaribus  magis  refra¬ 
ctarium,  in  aere  &  aqua ,  omnibusque  menftruis  h ti¬ 
midis  cognitis,  abfolute  conflans,  hinc  re f pedtu  ti¬ 
liis  ,  quem  prteftat,  non  minoris  aeftimandum ,  quam 
pulcherrima  Cryftallina.  Color  ejus  iolet  efle  fufeo- 
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viridis,  aliquando  prorfus  opacus,  ater.  Ratio  in¬ 
comparabilis  hujus  durabilitatis  latet  in  perfecta  Sa¬ 
lis  Se  Terrae  mixtione  ,  quin  Se  magna  pofterioris 
quantitate  ,  qua  Salem  longe  magis  ,  quam  in  ullo 
Vitro,  fuperat.  Sal  nempe  sequabiliffime  Se  per  mi¬ 
nima  in  Cineribus  efl  divifus  :  unde  ejus  folvendi 
efficacia  adeo  augetur  ,  ut  tam  parum  Salis  tantum 
Terrae  adeo  refractarias  ad  fluxum  deducere  poffit. 
Cineres  fane  ,  iterata  Uitulatione  Se  Edulcoratione 
omni  Sale  privati ,  tam  puri  redditi ,  ut  pro  Cupel¬ 
lis  conficiendis  inferviant  ,  cum  proprio  Sale  read- 
mixto  ,  igni  commiffi  violennffimo  vitrario  ,  nun¬ 
quam  ad  talem  liquefaCtionem  poterunt  deduci  ,  ut 
Vitrum  inde  fiat  traCtabile  ,  flatu  figurabile  y  curn 
tamen  idem  Sal  in  eadem  fua  Terra  adhuc  latens  non 
modo  eandem,  fed  etiam  praeterea  unam  tertiam,  Se 
plus,  Sabuli  fuperadditi,  folvere  potuerit. 

Ubi  praeito  funt  Scoriae  prorfus  exuftae,  ab  inju¬ 
riis  aeris  omnino  immutabiles  ,  folidae  ,  quales  de 
Uftrinis  prsefertim  Ferrariis  rejiciuntur  ,  loco  Sabu¬ 
li  vel  Silicum  utiliter  pro  tali  Vitro  conflando  adhi¬ 
beri  poliunt ;  flquidem  earum  longe  plus  Cineribus 
addere  conceflum  eft ,  quam  horum  Lapidum  ,  Sc 
aeque  durabile  Vitrum  reddunt. 

Z.  Pro  Vitro  vulgari  nitidiori ,  magis  pellucido , 
conficiendo  extrahitur  Sal  ex  Cineribus  Vegetabi¬ 
lium  quorumcunque  falinis.  Sunt  autem  Vegetabi¬ 
lia  eligenda  in  vigore  iux  aetatis  colleCta ,  non  diu 
injuriis  coeli  expolita,  quin  neque  valde  antiqua  :  a 
pluviis  enim ,  Se  ipfo  aere,* denique  abluitur  Se  con¬ 
futuitur  id  ,  ex  quo  poftea  per  ignem  nafei  debet 

Sal 
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Sal  Alcali  fixum.  Neque  etiam  ex  omnibus  Vege¬ 
tabilibus  Alcali  fixi  tantum  produci  potefl,  ut  ope¬ 
ras  pretium  folvat :  qua  de  re  Chemicorum  experi¬ 
menta  circa  hacc  funt  confidenda.  Omnia  illa  Salia 
poit  rite  inftitutam  depurationem  perfedle  funt  ea¬ 
dem  ,  notante  Kunkelio  :  hinc  prorfus  fupervacaneutn 
efifc  ,  tot ,  tamque  difficile  obtinenda  ,  partim  adeo 
p  retiola ,  ad  Vitra  componenda  Salia  fibi  comparare- 
cum  unum  ex  viliffimo  Vegetabili  ex  t  radium  aeque 
fufficiat ,  ac  omnia  alia.  Extradlio  ex  Cineribus  &C 
Depuratio  abfolvitur.  i.  Solutione  in  triplo  circi¬ 
ter  aquae  fervidas,  quacum  aliquamdiu  ebulliant  fub- 
inde  baculo  ligneo  movendo,  z.  Trajedtione  per 
filtrum  vel  faecum  linteum,  toties  reaffiundendo  re¬ 
petita,  donec  Lixivium  tranfeat  pellucidum.  3.  E- 
vaporatione ,  quas  peragitur  in  Olla  ferrea  nitide  ab 
omni  rubigine  repurgata.  Sub  Evaporatione  evite¬ 
tur  illapfus  Cinerum  ,  ignis  fubmini liretur  tam 
fortis ,  ut  leniter  ebulliat ;  debes  autem  tantum  Lixi¬ 
vii  ubi  prius  comparare,  ut  Ollam  ad  minimum  fex 
vel  odio  vicibus  replere  poffis  ,  nec  plus  una  vice 
infundendum,  quam  ut  Olla  ad  dimidium  usque  fit 
repleta  ,  ne  Sal  in  fiuperiore  Ollas  parte  cr ullam  for¬ 
met,  difficile  feparandam  :  quantum  aquas  evaporan¬ 
do  diflipatur  ,  tantum  fubinde  Lixivii  recentis  affun¬ 
dendum.  Quando  fpifiefcere  6t  abundantes  gru¬ 
muli  falini  in  Lixivio  apparere  incipiunt,  cruftula- 
que  falrna  Lixivii  fuperficiem  obvelat ,  imminuatur 
ignis,  Sc  Spathula  lignea  ,  vel  Cochleari  ferreo,  jug£ 
agitetur  motu  ,  donec  Sal  ficcus  pulverulentus  iit 
fuperlles  :  quo  vifo  igne  paullo  validiori,  line  uke- 
-  Z  f  riore 


I St  ARTIS  DOCIMASTIQE  Pars  II. 

riore  agitatione,  prorfos  torreri  poteft.  Hanc  agita¬ 
tionem  &  ignis  imminutionem  nifi  obferves  ,  Salis 
cruda  valde  dura  fefe  Ollae  applicabit,  non  nifi  Mal¬ 
leo  6c  Cuneo,  nec  fine  admiftione  plurimarum  par¬ 
ticularum  ferri,  feparandiim,  a  qua  violenta  excuf- 
fione  laepius  Olla,  de  ferro  fu-fa,  fragilis,  finditur. 4 
Salis ,  qui  erit  fqfci  vel  fabfiavi  coloris  p.  z.  Sili¬ 
cum  comminutorum  vel  Sabuli  p.  3.  mifce  ,  con¬ 
funde  ad  ignem  magnum  ,  in  quo  per  plures  horas 
relifta  miftura  abibit  in  Vitrum  priori  elegantius,  at 
minus  durabile  ;  fiquidem  longe  plus  Salis  in  fe 
habet,  nec  mixtio  tam  perfefta  eft.  Non  autem 
conflans  Silicum  vel  Ar ense  &  Salis  proportio  indi¬ 
cari  poteft,  ob  diverfttatem  Lapidum  :  prceftat  enim 
fiuxilitate  Silex  Silici ,  Sabulum  Sabulo,  quod  expe¬ 
rimentis  eft  evincendum.  Sal  produci us  in  Sarta¬ 
gine  figulina,  in  fuprema  Furni  Camera  ,  vel  etiam 
ejus  pavimento,  immediate  impofita ,  mediocri  modo 
igne  ,  ne  liquefeat  ,  calcinatus  ,  a  pluri  pinguedine  9 
qua  adhuc  fcatet , liberatus , evadet  penitus  albus,  vel, 
fi  ignis  diuturnior  fortior  fuerit  adhibitus ,  iubccrru- 
lefcet  Sc  viridefeet ,  ex  quo  dein  Vitrum  conflatum 
priori  fit  pulchrius  ,  magis  excolor,  pellucidius.  At 
huic  pulchritudini ,  quin  Sc  durabilitati  multum  ve¬ 
lificatur  magnus  diu  continuatus  ignis  :  per  hunc 
etiam  per feftior  mixtio  obtinetur,  &  Sal  fuperfiuus 
diffipatur  ;  quoniam  Alcali  fixum  fub  fumi  albi  fpe- 
cie  avolat  :  at  omnem  difftare  impoftibile  eft:  :  per 
Silices  enim  quaedam  pars  intimiifs  conjuncta  figi¬ 
tur,  nullo  igne  amplius  volatilis.  Hinc  nunc  patet, 
cur  ex  eadem  miftura  diverfe  pulchritudinis  Sc  du- 

rahi- 


\ 


- 
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pbilitatis  Vitra  producantur ,  pro  diverfo  ignis  gra* 
du  &  duratione.  Vitra  enim  cito  ex  igne  exemta 
fponte  in  aere  obfcurantur  ,  quandoque  dilabuntur 
in  pulverem  ,  etfi  jufta  alias  Lapidum  8c  Salis  pro¬ 
portio  fuerit  obfervata  :  quod  eo  citius  accidit  ,  fi 
praeterea  plus  Salis,  ac  decet,  mixtionem  ingreditur, 

processus  x  c. 

Salium  pro  Vitris  Cryflallinis  praeparatio* 

Elegantiffima  Cryflallina  Vitra  fi  de&deras,  opor¬ 
tet  Sal  aliquot  vicibus  Solutione  5c  Cryftallifatio* 
ne  depurare.  Prima  nempe  Solutione  non  fufficien- 
ter  (eparatur  Terra  craffior ,  ad  perfedtiorem  diaphanei- 
tatem  recipiendam  minus  apta;  tametfi  Lixivium  per 
denfiffima  trajicias  filtra.  Solve  igitur  Salem  (Pro- 
ce(l'.  prsec.)  altera  vice,  8c Lixivium  filcrarione  depu¬ 
ra,  infpifietur  prorfus  eodem  modo  in  Olla  nitidif- 
fima  ferrea,  donec  Lixivium  tam  fpifTum  evadat,  ut 
tenuis  cuticula  (alina  fuperius  5c  moleculae  falinas 
ad  marginem  &  fundum  Ollae  apparere  incipiant  : 
frige fcat  tum  Lixivium  ,  quiefeat  per  aliquot  horas, 
dein  ope  Cochlearis  perforati  multum  Salis  eximere 
poteris  nitidiffimi  :  re  (iduum  Lixivium  perge  fic  in- 
fpiflare,  donec  Salis  nihil  amplius  hac  ratione  fepare- 
tur  ,  fcd  fuperftes  Lixivium  in  crama  informe  ab¬ 
eat,  quod  pro  vilioribus  Vitris  infervit  :  Sal  prior, 
nitidus ,  torreatur.  Si  adhuc  una  vice  fic  depuras 

Sa- 
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Salem  ,  evadet  aptus  pro  Vitris  conflandis  pulcher¬ 
rimis.  Poteit  Sal  ex  Cineribus  extradrus ,  depuratus 
5e  caicinatus,  una  vice  reddi  tam  purus,  ac  ulla  ar¬ 
te  fieri  potefl:  ?  fi  modo  deliquio  committitur  aeri 
humidiusculoexpofitus}01eurnque  inde  per  deliquium 
fadtum  crvftallifatur  lege  ante  didta.  At  non  opus 
eil  pro  parvis  experimentis  tantum  impendere  labo¬ 
rem :  fi  Vitra  defidcras  pulcherrima  Cryftallma,  Ci¬ 
neres  Clavellati  ubique  vili  pretio  venales  proflant  9 
qui  jam  fatis  per  ignem  exufli  acres  redditi  funt ,  & 
Solutione  in  quadruplo  aquae  frigidae ,  vel  longe  me¬ 
lius  per  Deliquium,  a  Sale  neutro  in  aqua  difficillime 
folubili  &  terra  craffiori,  qua  fcatent,  depurati,  per¬ 
colati  ,  cryftallifati  ,  fiunt  ad  hunc  ficopum  aptiflimi. 
Vitra  etiam  alia  ingrediuntur  Salia  ,  praecipue  Ni¬ 
trum ,  quod  nifi  purum  fit,  folutione  &C  inilillatio- 
ne  aliquot  guttarum  Olei  Tartari  per  deliquium  5 
denique  Cryfiallifatione  efl  depurandum.  Dein  et¬ 
iam  Borax  ,  qui  ad  vitrefa&iones  praeparatur  leni 
crematione  ,  qua  ejus  parca  quantitas  in  immanem 
molem  leviffimam  fpongiofiffimam  intumefcit,  colo¬ 
ris  albiflimi  :  liquefadrionem  ejus  tamen  evitare  con¬ 
venit.  Si  hanc  praeparationem  negligis  ,  miftura, 
cui  eft  admixtus  ,  ex  vafis  etfi  ampliffimis  extur¬ 
batur. 
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PROCESSUS  XCI. 

)■  f  ■  * 

Silicum  pro  Vitris  conflandis  CryftaUinis  ele£li& 

£5?  praeparatio, 

APPARATUS. 

Sabulum  6c  Silices  molliores  comminuuntur  in 
Mortario  ferreo  non  ruhiginofo  :  fi  autem  Morta¬ 
rium  tale  efiet  ,  prius  in  eo  conteri  debet  Sabulum 
vulgare  ,  per  quod  eo  ipfo  repurgatur  :  quod  fem« 
per  fieri  convenit  ,  quoties  defideras  Vitrum  exco¬ 
lor  Cryftallinmn  :  non  autem  opus  eft ,  fi  Vitris 
po fi: modum  Tinduram  Martialem  conciliare  velis. 
Pro  duriffimis  Vitris,  ejigas  Silices  duriflimos,  qua¬ 
les  funt  Pyromachus  niger  incendendis  felopetis  in- 
ferviens  ,  Quartza  quaedam  duriifima  limas  eluden¬ 
tia.  Omnes  autem  tales  efle  debent  ,  qui  vel  albi 
funt  ,  vel  igne  calcinati  dealbantur,  Dein  necefie 
eft  ,  ut  hi  prius  a  cretacea  ,  quas  adh^rere  iolct , 
cruda  depurentur,  tum  igne  valido  calcinentur,  can~ 
de  fcentes  adhuc  in  aquam  projiciantur  frigidam  :  fic 
emollientur,  &  eo  albiores  evadent  ,  quo  nigriores 

antea  fuerunt.  Cineres  forte  adhaerentes  abluuntur 

v  .  9 
tum  denique  in  Mortario  comminuuntur,  ut  per  an- 

guftiffimum  tranfeant  Cribrum.  Pulveri  huic  fub« 
tiliffimo  (fi  Vitrum  inde  faciendum  per  Ferri  Cro¬ 
cos  non  vis  tingere)  affunde,  debilem  Aquam  For¬ 
tem  ,  vel  ejus  Phlegma  j  relinque  prius  aliquoties 
motum  per  nodem ,  decanta  ,  &  adhuc  aliquoties 

cum 
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cum  aqua  calida  pura  ablue  :  habebis  arenam  fub- 
tiliffimam  ad  Vitra  duriflima  Cryftalhna  teque  aptam, 
ac  fi  ipfam  Cryftallum  montanam  adhibueris,  notan- 
te  Kunkelio. 

PROCESSUS  XCIL 

Vitri  CryftaUm  ccmpofrtio . 

APPARATUS. 

Antea  jam  monitum  ,  flabilem  non  poile  deter¬ 
minari  in  Vitris  componendis  proportionem,  ob  dB 
verfam  Silicum  ratione  fluxiliiatis  indolem  ;  hinc 
modo  fpeci minis  loco  quasdam  formulas  inferemus. 

Recipe  ergo  Silicum  praeparatarum  p.  8.  Salis 
alcalini  fixi  depuratiffimi  p.  f. 

Aliter  :  Silicum  prx paratorum  p.  3.  Salis  alea- 
lini  puriflimi ,  Boracis  cremati  ana  p.  1. 

Aliter  :  Silicum  pr separatorum  p.  3,  Nitri  pu« 
riffirni  p.  2.  Salis  alcalini  punffimi  3c  Boracis  c re- 

mati  ana  p.  Atfenici  albi  Cryftallini  p. 

Si  Arfenicum  addis  ,  debet  id  prius  cum  Salibus^ 
praecipue  Nitro ,  intime  mifceri  ,  dein  midura  hrec 
cum  Silicibus  conjungi.  Arfenicum  hic  efficit  ,  ut 
Salia  Silices  efficacius  folvant  :  id  etiam,  ut  jam  no¬ 
tatum,  non  prorfus  aufugit,  fed  pro  magna  parte  per 
Vitrum  fixatum,  intenfiffimum  iuflinet  ignem.  An 
praeterea  ,  Sc  fi  hoc  ed ,  quanam  ratione  Vitrorum 
Tinfturam  vindefeentem  &  cceruldcentetn  tollat, 
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fi  talis  ex  Silicum  vel  Salium  impuritate  ob  parti¬ 
culas  metallicas  admixtas  oritur  ,  ulteriore  disquifi- 
tione  eft  evincendum.  Viriditas  etiam  per  parcam 
IVlagnefias  nativx  optimae  (P.  I.  §.  3^4.) ,  quin  &  fi- 
mul  candor  glacialis  tollitur. 

Si  hafce  miituras  vis  excoquere  ,  elige  nitidifii- 
mura  Vas  fuperius  claufum,  ne  fordes  illabi  pofiint, 
ad  latus  foraminulo  apertum ,  ut  explorari  intus  con¬ 
tenta  rnafla  queat  :  antequam  vero  materia  Vafi  coni, 
mittitur  ,  debet  id  prius  excoqui  &  cruftula  de  com¬ 
minuta  quodam  Vitro  ,  nullo  colore  infecto  ,  ob- 
duci,  quod  fit,  fi  ejus  pulvis  ante  excoftionem  va- 
fculo  adhuc  humido  committitur,  in  eo  conquaflatur, 
&  poftquam  fu  perfluum  ejeftum  fuit ,  igni  exponi¬ 
tur  mediocri  :  quod  in  Furni  Camera  tertia  fieri  pot- 
eft  :  fic  praecavetur  ,  ne  lapillis  ,  &  pulvere ,  vafis 
hifce  laxe  adhaerentibus,  per  Lithargyriuni  firmiter 
adglurinatis ,  Vitrum  inquinetur:  propterea  infuper 
necefle  eft,ne  halitus  prorumpentes,  volatilium  in  qui¬ 
busdam  Lutis  latentium,  colore  inficiant  Vitra,  quan¬ 
doque  prorius  obfcura  reddant.  Omnibus  fic  prae¬ 
paratis,  reple  Vasculum  cum  quadam  compofitione, 
ad  duas  tertias  ,  Sc  priusquam  fummo  igni  exponi¬ 
tur  ,  uftuletur  per  horam  in  Camera  quarta  5  dein 
ternae,  vel  fecundae,  committatur,  ut  penitus  lique- 
fcat ,  ubi  diu  ignem  fu  (linere  debet,  donec  fatis  pul¬ 
chrum  bullulisque  liberum  fit  :  quod  plurium  hora¬ 
rum  fpatium  requirit  :  exploratur  hoc  ,  fi  cum  fiftu- 
la  recenti  tabacaria  fu  fi  Vitri  fu  perficies  attingitur, 
cui  molecula  Vitri ,  fi  iterum  extrahitur,  adhaerebit. 
Cayeas,  ne  explorando  Vitrum  id  agites  :  nam  quo¬ 
ties- 
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tiescunque  hoc  facis,  de  novo  contrahit  bullas,  non 
facile  iterum  in  tenaci  mada  evanefcentes.  Vitra  htec 
fi  fatis  diu  in  igne  validiffimo  relinquuntur,  eundis 
praeftant  diuritie,  peiluciditate.  Si  magna  ejus  fru- 
fla  defideras  ,  praecipue  colorata  ,  omnibus  bullis 
venisque  carentia,  debet  in  Camera  quarta  minus  fer¬ 
vida  lentiffime  refrigerari,  Vas  frangi,  vel  fupra  Co- 
tim,  ubi  cum  Vitro  contiguum  eft,  deteri. 

PROCESSUS  XCIII. 

Vitra  per  Metalla  aliave  corpora  tingere. 

APPARATUS. 

\ 

Quaedam  fpecimina  circa  haec  ( Proce ff.  LX  XX  VI I L ) 
dedimus,  ubi  6c  generalia  heic  notanda  exhibuimus, 
jam  fpecialius  de  iis  erit  agendum.  Metallorum  Cal¬ 
dum  praeparatio,  per  quas  tinguntur  Vitra,  pro  di- 
verfitate  Metallorum  varia  requirit  Menftrua. 

Ferri  &  Cupri  Calcinatio  fere  per  eadem  abfol- 
vitur  ,  quorum  praecipua  funt  :  i.  Solus  ignis  ,  qui 
deftruit  Metalla  imperfeda  fic  dida,  commodidime 
quidem  absque  liquefadione  Ferrum,  adhuc  facilius 
Cuprum  :  id  quod  brevi  temporis  intervallo  fit,  fi  in 
Laminas  tenues  vel  Limaturas  redada  in  Vafe  Ti¬ 
gillo  tedo  ponuntur  in  tertia  Camera  ,  ubi  tam  diu 
relinquuntur  ,  donec  prorfus  triturabilia  fiant  ;  tri- 
turara  adhuc  femel  vel  bis  per  dimidium  diem  aut 
diutius  calcinentur ,  ut  omnes  moleculas ,  quas  forte 

Me- 
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Metalleitatem  fervavere,  exurantur :  nunquam  ignis  fit 
tantus,  ut  Calx  ad  liquefadionem  prona  fiat.  1.  Sul¬ 
phur  comminutum  cum  Ferri  limatura  mixtum  in 
Crucibulo  tedo  igni  fortiori  in  Camera  tertia  per  a- 
liquot  horas  exponatur  :  corrodetur  limatura ,  ut  tri- 
turabilis  evadat,  triturata  Calx  per  diem  unam  alte- 
ramve  in  Camera  quarta  ulluletur  :  abibit  fic  in  Col- 
cothar  obfcure  rubicundum  ,  ad  Vitra  tingenda  a- 
ptum.  Haec  Sulphuris  adio  in  Cuprum  adhuc 
promtior  eft,quam  in  Ferrum:  ejus  enim  cra  (Ix  fatis 
bradeae,  in  Crucibulo  claufo  cum  Sulphure  commi¬ 
nuto  llratificatse ,  fi  igni  mediocri  in  Camera  tertia 
exponuntur,  intra  aliquot  horas  penetrantur,  fragiles, 
longe  c  ralliores  ,  obfcuri  coloris  redduntur  ,  quge 
comminutae  dein  ,  in  vafe  aperto  in  Cameram  quar¬ 
tam  repofitae,  per  aliquot  horas  uflulantur  ,  ut  fu- 
perftes  Sulphur  diffletur  :  habebis  Calcem  Cupri  per 
Sulphur  paratam.  3.  Oleum  Vitrioli  dilutum  cum 
aqua  Ferrum  prompte  folvit,£c  cum  eo  in  Vitriolum 

Iabit  :  Cuprum  vero  calore  ebullitionis  in  Oleo  Vi¬ 
trioli  concentratiffimo  corroditur  (Vid.  ProceC 
LXXX1I.).  Vitrioli  per  evaporationem  natae  Cry- 
lialli  fupra  fornacem  calidam  exficcatae  dehifcunt  in 
pulverem  ,  qui  dein  in  Camera  quarta  uftulatur , 
per  aquam  calidam  edulcoratur ,  Sc  ficcatus  ad  ufutn 
fervatur.  4.  Si  Limatura  Martis  vel  Cupri  aliquot 

!  vicibus  cum  Aceto  deftillato  irrorafur,  &  fupra  for* 
meem  calidam  iterum  exficcatur  ,  utraque  corrodi¬ 
tur  :  quarum  prior  in  obfcure  cinereum  triturabilem 
pulverem,  altera  in  viridem  seruginem  abit  :  ambae 
in  Camera  quarta  leniter  uftulari  debent. 

II  :  Pars  II.  A  a  Au- 
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Aurichalcum  calcinatur  folo  igne  ,  at  cum  longe 
eonftentius  fit  fub  candeft&jone  ,  ac  Cuprum  m- 
rum  (Proc.  LXXV.),  fortiori  igne  in  Camera  ter- 
tia  ejus  tenues  bra&eae  funt  calcinanda&,  interim  ca- 
vqpdo,  ne  liquefcant  ;  fiquidem  contra  longe  citius, 
quam  Cuprum  purum,  fluit.  Calx  hxc  adhuc  ali. 
quoties  mitiori  at  diuturniori  igne  uftulatur. 

Plumbum  i.  fiqe  addito  calcinatur,  fi  in  cochle¬ 
ari  amplo  ferreo  liquefeit,  ilico  contrahit  in  fua  fu- 
perficie  cuticulam  ,  hxc  cum  Spathula  ferrea  aufe¬ 
ratur  abjiciatur  :  enim  vero  fordes  ,  qu^e  Plum¬ 
bo  adhaerent,  item  Cuprum,  fi  forte  in  eo  fuerit, 
in  fe  continet  :  brevi  nafeetur  alia,  quae  ablata  fer¬ 
vetur  :  perge  fic  colligendo  cuticulas  natas ,  donec 
quantum  fufficit  collegeris  :  hx  in  Camera  quarta 
late  extenfe  leni  igne  uftulentur,  fubinde  eas  hamulo 
movendo ,  donec  evadant  penitus  triturabiles ;  teran¬ 
tur  autem,  &C  per  Cribrum  angufiiflimum  trajiciantur 
ut  quae  forte  fuperfunt  Plumbi  moleculae  feparentur. 
z.  Per  vaporem  Aceti  corroditur  Plumbum  in  albam 
Calcem,  quae  comminuta  fub  Ceruflse  nomine  ubique 
apud  feplafiarios  vili  pretio  venalis  eft,  at  raro  genui¬ 
na  deprehenditur,  fepius  creta,  gypfoque  aliisve  mi- 
fla  s  unde  Vitrarii,  qui  Vitra  conflant  Saturnina,  oleum 
&  operam  perdunt  tali  ufi.  Si  optimam  talem  Plum¬ 
bi  Calcem  per  Acetum  parare  vis,  deftilla  Acetum  vi¬ 
ni  ex  Cucurbita  per  alefnbicum ,  qui  laminis  Plum¬ 
bi  tenuibus  impletus  fit,  ita  dispofitis,  ut  in  Cucur¬ 
bitam  decidere ,  nec  guttulae  Aceti  iis  lefe  applican¬ 
tes  relabi  queant ,  fed  omnes  in  canalem  Alembici 
colletice  per  ejus  roftrum  in  Recipiens  huic  appli¬ 
catum 
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catum  decurrant.  Deftillatio  peragatur  leni  igne  per 
aliquot  dies  :  erit  in  Recipiente  colle&um  Acetum 
Plumbi  faturarum,  dulcificatum,  quod  J.  a.  i  nfp  i  fla¬ 
tum  concrefeit  in  Cryftallos  Saccharum  Saturni  di- 
£tas  :  hae  leni  igne  calcinatre  dehifcunt  in  pulverem 
album  ,  qui  commode  pro  Vitris  infervit.  Calx 
Plumbi  igne  aperto  reverberii  rubra  reddita  ,  quas 
Minium  audit ,  item  Lithargyrium  venale  ,  poffunt 
prioribus  fubftitui.  Quoniam  vero  poflerius  prx- 
cipue  Regulum  Plumbi  in  vafis  fundum  folet  dimit¬ 
tere  ,  opus  eft  ,  ut  id ,  vel  antequam  mi  fi  une  pro 
Vitro  conflando  admifcetur ,  fundatur  ,  in  Conum 
fuforium  effundatur,  8c  Regulus  praecipitatus  Plum¬ 
bi  feparetur  ,  vel  miftura  pro  Vitro ,  fi  modo  per 
quadrantem  horae  fluxerit,  in  aquam  infundi  debet, 
&  Plumbum  fic  de  comminuto  Vitro  feparari.  Ideo 
etiam  conducit,  ut  talibus  Vitris,  quibus  Lithargy- 
rium  vel  alia  Plumbi  Calx  additur  ,  portio  Nitri 
admifceatur,  quod  Plumbum  definiit,  citoqqe  vitri» 
ficat  Lithargyrium  enim  confiat  fubtiiiffimis  fqu*un» 
inulis ,  &  mokculis  Plumbi  exterius  vitrefadis. 

Stannum  adkuc  facilius,  quam  Plumbum,  fecun® 
dum  methodum  primam  calcinatur  ,  validioreque 
igne  ^  caeteroquin  lingulari  hoc  modo  citius  paratuL 
Stanno  leni  igne  in  Crucibulo  liquefadfo  adde  iub- 
duplum  Plumbi  ;  hoc  fafto  auge  ignem  per  gradus 
flarim  ac  rubefcere  incipit ,  rejicietur  Stannum  ex 
mixtura  fub  Calcis  verficolons  forma  :  perfifle  hoc 
ignis  gradu  ,  donec  non  amplius  fumet  fcintill.etque 
ifla  Calx  ,  cum  cochleari  ferreo  eam  aufer  :  prodi¬ 
bit  rurfus  aliquoties  fimifis  :  cql ledam  in  Camera 

A  a  z  Fui  * 


?7*  ARTIS  DOCIMASTICiE  Pars  IL 

Farni  quarta  penitus  exarito  :  ar  a  Plumbo  non  pror- 
fus  libera  erit  (P.  I.  §.  f8.).  Neque  vero  Calx 
Plumbi  ,  cineribus  ,  fic  paratis  ,  Stanni  implicata , 
obftat ,  quin  iisdem  ufibus ,  in  Vitris  opacis  ex  iis 
conflandis  ,  inferviat ,  quam  fi  absque  Plumbo  fa6U 
fui  flent ;  fiquidem  Calx  Plumbi  Tatis  exufla,  debi¬ 
tis  additamentis,  pro  mero  vitrefcente,  ad  colores  in¬ 
differenti  ,  efl:  habenda :  foli  colori  rubro  haud  aeque 
refpondct,  ac  reliqua  Vitra, 

Auri  &  Argenti  Calces  per  folutionem  inMenftruis 
fuis  acidis  appropriatis  parantur  ;  a  quibus  vel  per 
abftra&ionem  Spirituum  ,  vel  praecipitationem  cum  a- 
liis  Metallis  vel  Salibus,  feparantur.  Caveas  interim 
ab  Auro  fulminante.  Auri  Calx  ex  Aqua  Regis  per 
Stannum  praecipitata  dicitur  Calx  Caffii.  Ipfe  Mer¬ 
curius  per  Aquam  Fortem,  &  Oleum  Vitrioli,  cor- 
rofus  fixior  redditur,  infpifiatus  ab  Artificibus  quan¬ 
doque  compofitionibus  Calcium  pro  Vitris  tingendis 
additur.  Semimetalla  vel  per  Te  calcinantur  ,  quod 
praecipue  cum  Regulo  Antimonii  commode  proce¬ 
dit,  vel  per  acida  foluta,  6c  vanis  modis  praecipitata, 
quin  etiam  per  detonationem  cum  Nitro  parata  in¬ 
gredi  poliunt  Vitra. 

Hifce  Calcibus  paratis  infinitis  modis  tingere  pot¬ 
eris  Vitra  ;  praecipue  fi  firxiul  alia  corpora  eas  con- 
comitantur. 

In  genere  notes  :  i.  Mifturam  vel  in  recens  vas 
Immittere  debes,  vel  faltem  in  vas,"  quo  fimili  modo 
coloratum  Vitrum  elaboratum  ,  liquefa&um  Sc  ex~ 
aptum  fuerit,  i.  CrafTa  frufta  Vitri  minus  Cal- 
piim  tingentium  requirunt  3  tenuiora  plus  ;  hinc 

prq- 


P  R  A  C  T  I  c  a; 


373 

proportionem  addendorum  in  quolibet  cafu  fpecialifc 
fimo  per  tentamina  indagare  debes.  3.  Ignis  adhi¬ 
beatur  tantus  ,  ut  immiffae  fiftulae  tabacarise  calefa- 
crufta  quidem  craffiufcula  ,  at  non  amplus  Vi¬ 
tri  bulbus  ,  adhxreat  :  nec  una  vice  raiftura  vafi 
committenda  ;  fed  poftquam  pars  perfe&e  eft  fufat 
reliquum  cum  parvo  cochleari  ferreo  fucceflive  in¬ 
geri  potefi;  :  quaedam  enUn  mifturae  admodum  fpu« 
mefcunt  ;  quin  fere  in  quacunque  vitrefadrione  non 
folum  per  Salia  ,  fed  etiam  per  Saturnina  ,  aliaque 
vitrefacientia  talis  fpumefcens  ebullitio  oblervatur  y 
quas  vstrefa&ione  abfoluta  penitus  cefiat.  Jam  quas¬ 
dam  exempla  dabimus. 

i.  Viridis  color  fit  cx  mifturas  pro  Vitro  cry- 
ftallino  Unciis  duabus,  cui  permifceantur  Calcis  Cu¬ 
pri  cujuscunque  vel  Aurichalci  Grana  circiter  de¬ 
cem  :  fi  Calci  Cupri  addis  aliquot  Grana  Croci  Fer¬ 
ri  ,  pulcherrimus  producitur  ex  viridi  vergens  in  fla¬ 
vum.  Poteris  hinc  proportionem  Calcium  ambarum 
mutando  infinitas  variationes  ejusdem  coloris  pro* 
ducere. 

z.  Caeruleo  colore  tinguntur  per  Smaltum  * 
Zaffram  ,  aut  ipfum  prius  uftulatum  Cobaltum  ,  fi 
duabus  Vitri  Unciis  tria  vel  quatuor  Grana  admifces* 
Caeruleam  quoque  Tinfturam  nancifcuntur  a  Calce 
Cupri  per  Aquam  Fortem  fa£ta,  quae  vero  differt  a 
cserulea  per  Smaltum  indufta. 

3.  Ater  vel  niger  fit,  fi  multum  Cobalti  vel  Zaffrse 
c.  gr.  Drachmam  Vitro  admifces»  Idem  praeftane 
\  Croci  Ferri ,  cun&azque  ejus  Minerse.  Si  talia  ma- 
?  jori  quantitate  cum  Vitris  colliquefcunt :  attamen  in 
atro  hoc  colore  diverfitas  obtinet  %  praecipue  9  it 
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fubtilicer  dividuntur  :  tum  enim  Smalti  caeruleus  ^ 
Ferri  rubiginofus  color  iterum  poflunt  diftingui. 

4.  Aureus  color  Vitris  conciliatior  ,  fi  praedi&ae 
niifturx  dofi  duodecim  uftulatse  Magnefise  Grana, 
Tartari  fesqui  Drachma,  pulveris  carbonum  vel  fu¬ 
liginis  Grana  lex  adduntur. 

f.  La&ea ,  alba  ,  opaca  Vitra  parantur  per  Stan¬ 
num  ,  fi  mifturx  pro  Vffro  additur  Calcis  Stanni 
una  quinta  pars,  cui  tantundem  Calcis  blumbi  pro 
faciliori  fluxu  cum  Grano  uno  Magnefiae  uftulatas 
additur.  Lafteus  itidem  color  ,  elegans ,  icrm opa¬ 
cus  producitur  ,  per  ofia  ad  albedinem  calcinata,  in 
fubtilem  pollinem  reda£la ,  quibus  miftura,  ex  qua 
Vitra  conflantur,  addatur.  N  itri  pauxillum  adjunxifle 
inultum  juvat. 

6 .  Ruber  color  in  Vitris  per  Calcem  Auri,  in  A- 
qua  Regis  foluri ,  ope  Stanni  puriffimi  praecipitatam, 
exprimi  poteft  ,  qui  non  apparens  refufcitatur  ,  fi  in 
flamma  virgultorum  accenforum  Vitrum  adhuc  can- 
defcens  per  breve  tempus  detinetur. 

Cupri  Scoria  rubra  Vitrum  fanguineo  inficit  co¬ 
lore  ;  fed  fi  paullo diuturniori  igni  exponitur,  viride 
evadit. 

7.  Flavus  ex  Argento  cum  Spiritu  alcaliqo,  de  fuo 
fnenftmo  excuflb  ,  prodit.  Producitur  quoque  fla¬ 
vum  Vitrum  per  calcinata  Antimonialia,  Si  Calcis 
Plumbi  duplum  vel  triplum  cum  folis  Silicibus  fundi¬ 
tur,  fit  Vitrum  elegantiffimum  ex  flavo  leviter  viride- 
ftens,  prioribus  magis  fluxile  ,  cito  bullas  dimittens, 
lapillos  furfum  rejiciens  :  poteft  etiam  Plumbi  Calx 
prioribus  mifturis  addi  5  excepto  rubro  diaphano  3 
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quippe  qui  melius  in  Vitris ,  ex  meris  Salibus  cum 
Silice  paratis,  exprimitur.  Tale  Vitrum  priores  co¬ 
lores  pulcherrime  exprimit.  Calx  Stanni  aequali 
vel  dupla  addita  quantitate  Jaftea  ea  reddit:  (i  tum 
praeterea  Calces  aliorum  Metallorum  fuperadduntur  * 
elegant  i  ili  me  tingi  poliunt.  Vitra  talia  opaca  flu¬ 
xi  lifiirita  ex  Calce  Plumbi ,  miftura  pro  Vitris  cry- 
ftallinis,  &  Calce  Stanni  fubtiliffime  commixtis, quin 
una  per  aliorum  Metallorum  Calces  tinftis,  vocan* 
tur  Encauftaj  Amaufa  ,  Smalta,  Plura  circa  hseo* 
ce  evolvere  poteris  apud  praediatos  Audores. 

processus  xciv. 

Metallorum  &  Mineralium  Examen  Hydrojlatkum 

&  St at  i  cum , 

APPARATUS. 

IHic  quidem  ,  ficuti  priores  de  Vitris  Procefius^ 
ad  Artem  Docimaflicam  ftrifte  non  pertinet ,  atta- 
men  infigois  ejus  ufus  eft.  Variis  Apparatibus  ho@ 
Examen  inftituitur,  qui  in  Scriptis  Hydroftaticis  de- 
lineati  deprehenduntur  ,  ex  quibus  eligere  poteris^’ 
qui  tibi  commodiflimus  comparando  &  utendo  vide- 
tur.  Notes  fequentia  in  genere. 

i  .  Aquam  habeas  paratam  leni  igne  ex  ?afe  vU 
treo  deftil  latam,  quae  admiftionem  folutionis  Argen^ 
ti  aut  Saturni  fine  turbatione  fuftineat :  fontanae  enim# 
inviatiles  &  pluvias  junfis  differunt^ 
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z.  Certus  &  Aquae  6 1  ponderandi  fit  calor  :  is 
nempe  maximam  efficere  poteft  differentiam  :  quod 
ilico  patet ,  fi  in  eadem  aqua  calefa&a  ponderatur 
idem  corpus ,  quod  antea  jam  ponderatum  fuit  :  ap¬ 
parebit  enim  fpecifice  gravius  :  hinc  Thermometro 
fis  inftru&us.  Convenit  autem  gradus  eligatur  fum- 
mum  aeftivum  calorem  parum  fuperans  e.  g.  po.  fe¬ 
cundum  Farenheitianum  Thermometrum.  Aqua 
non  modo  ,  fed  8c  corpus  ponderandum  ,  quod  in 
Balneo  maris  optime  fit ,  tanto  gradu  eft  calefacien¬ 
dum.  Ideo  autem  tantus  caloris  gradus  ftabiliatur, 
pro  hi fce  experimentis  capiendis  ,  quoniam  frigidio¬ 
re  tempeftate  facilius  ifte  gradus  caloris  corporibus 
conciliatur  ;  quam  fi  calidiore  sedate  frigus  arte 
producere  deberes,  difficillime  tam  conftanter  fervan- 
dum,  ac  hic  requiritur. 

3.  Corpora  prius  in  aere  exa&iffime  funt  pon¬ 
deranda. 

4*  Corpora  porofa,  fiticulofa,  aquam  abforbentia, 
prius  in  vafculo  humili  aqua  puriffima  impleto  de¬ 
bent  macerari ;  ut  aer  ex  interftitiis ,  quantum  fieri 
poteft,  expellatur  :  hic  enim  corpora  fpecifice  levio¬ 
ra  reddit  j  at  aqua  interftitia  occupans  corporis  pon¬ 
derandi,  refpe&u  circumfluentis  aqua:,  indifferens  eft  t 
id  quod  cernere  licet  in  lignis ,  quse  fpecifice  leviora  effc 
videntur  quam  aqua  :  plurima  enim  fupernatanr,  quo¬ 
rum  tamen  propriam  fubftantiatn  expulfo  aere  gra¬ 
viorem  effe,  fundumque  petere,  deprehendimus.  Non 
autem  pariter  fubmergenda  funt  corpora,  dum  ma¬ 
cerantur,  fed  fuperius  cum  aere  contigua  fint  opor¬ 
tet: 

_ _ A 
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tet  ;  fic  enim  promtius  &  exadius  poteft  fecedere 
aer,/ in  interftitiis  corporum  haerens. 

f.  Cum  etiam  quasdam  corpora  quafi  refpuanc 
aquam,  &  ad  fuperficiem  fere  omnium  folidorum, 
dum  in  aquam  praecipue  fubmerguntur  tepidam,  qua- 
lis  heic  eflfe  debet,  nafcantur  bullulae  aereae,  redden¬ 
tes  corpora  leviora,  oportet  ea  prius,  quantum  fieri 
poteft,  humedare. 

C.  Ideo  convenit,  ut  corporibus  concilietur,  quan¬ 
tum  fieri  poteft,  forma  folida  exterius  nitida  :  fice, 
gr.  Metalla  in  formam  globi  redada  commodiffime 
ponderantur. 

7.  Corpora  cavernofa  ,  aerem  in  fe  recondentia, 
aquam  non  admittentia  ,  in  pulverem  funt  redigen¬ 
da,  qui  antea,  quam  ponderatur,  diu  in  aqua  ma¬ 
cerari  debet  fubinde  movendo. 


8,  Salia  debent  ponderari  vel  in  alcohole,  omni- 
busque  jam  didus  caloris  gradus  concilietur,  vel  fi 
in  alcohole  folvantur  ,  aut  alcohol  non  praeito  fit , 
requiritur,  ut  Muria  de  iisdem  Salibus  faturatiflima 
in  determinato  caloris  gradu  fiat,ejwsque  pondus  fpe- 
cificum  ope  fblidi ,  e,  gr.  Vitri ,  in  cam  ,  .ac  deinde 
etiam  in  aquam  puram  fubmerfi  ,  cum  pondere 
aquae  comparetur. 

Caeterae  encheirefes  ex  indole  inftrumentonim 
quas  adhibentur,  8c  ipfa  Praxi  fluunta 

0.  Metalla  exadius  ftatice  ponderantur,'  fi  nem¬ 
pe  prius  ejufdepj  Metalli  depuratjffimi  redditi  certa 

A  a  f 
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moles  ponderetur  s  quod  optime  fit,  fi  in  filum 
cylindricum  tenue  ducitur  ,  &  de  eo  Cylindrus  cer¬ 
tae  longitudinis  abfcinditur ,  qui  in  Bilance  Docima- 
ftica  ponderatur.  Sic  omnia  Metalla  malleabilia  , 
in  fila  du&a,  comparare  poteris.  Praecipue  ad  Auri, 
tanquam  Metallorum  gravifiimi,  &  Stanni,  omnium 
leviflimi,  puritatem  ex  Statico  &  Hydroftatico  Exa¬ 
mine  fatis  tuto  concludere  licebit. 


FINIS. 


SIS 

EX  PLICAT  IO 

T  A  B  U  L  A  E. 

PAG.  jfi. 

Fig.  I.  Furnus  ab  anteriore  parte  eonfpu 
cuus. 

A.  Camera  Inferior  ,  qua  ejl  Cinera « 
rium. 

a.  Porta  ejus  *  per  quarti  Cineres  eximun¬ 
tur  ,  &  ventus  vel  immediate  admitti¬ 
tur  ,  vel  mediante  Tubo 

b.  jjjfui  ab  efforato  pariete  Laboratotii  eo- 
usque  ducitur. 

c.  Locus,  ubi  baculi  ferrei  locantur. 

d.  d.  Margo  ,  cui  incumbunt  baculi ,  cuique 
vafa  fuper imponuntur. 

B.  Camera  fecunda,  feu  Focus. 

e.  Porta  major. 

f.  f.  Porta  minores. 

C.  Camera  tertia. 

g.  Foramen ,  per  quod  Flamma  ex  priori  in 
hanc  tranfit. 

h.  h.  h.  Porta. 

i.  i.  Pavimentum. 

D.  Camera  quarta l 
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'Argenti  Depuratio  per  Nitrum. 

8<J 

- - -  — -  —  Spiritum  Salis.. 

10}  , 

—  Minerse  depuratio  ab  Antimonio. 

57 

- —  a  Ferro. 

3* 

.  Ferri. 

?7 

-  a  Stanno. 

41 

—  Pyritofae. 

5° 

—  per  terras  refradtariae. 

— — - —  Praecipitatio  in  Aqua  forti  per  laminas  Cupri 

90 

— - fufori^. 

141 

- - -  per  Scorificationem. 

48.  feq. 

— —  — - -  Fel  Vitri,  &  Sal  commune  acce® 

leratur. 

fo 

-  -  puri  figna. 

j8 

- - .  quantitas  ex  Minera  acquifita  quomodo  de» 

terminari  poffit. 

— *  a  Cupro  exafta  feparatio  difficilis  eft. 

48 

jirgentum  in  omni  fere  Plumbo. 

— —  cupriferum  in  igne  nigrefcit. 

3P 

Tr  a  Plumbo  non  aequabiliter  folyitur. 

67 

- - -  falphuratum  per  Plumbum  atque 

Ferrum 

praecipitatur. 

Pi.  P4 

— —  a  Sulphure  per  detonationem  cum  Nitro  fe. 

paratur. 

97 

! JLtfenki  Sublimatio. 

307 

— -  praefentia  in  Mineris  quomodo  detegat 

ur.  jio 

—  Regulus  femimetallicus. 

321 

- •  leni  igne  volatilis  eft. 

m 

^hcfenicum  per  Alcali  fixum. 

.  3J  S 

aeaft»  Album  cryljallinum  per  Mercurium. 

_  31  f 

Ar. 
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Ar feni  cum  Flavum. 

. -  Rubrum. 

— —  a  Sale  alcalino  fixo  figitur. 

- -  -  Terris  figitur. 

* -  Terras  ad  hquefa&ionem 

— -- —  cum  Nitro  non  inflammatur 
~ — —  Nitri  Spiritijm  expellit. 

Auffrifehen. 

Aurichalcum . 

Auripigmentum . 

Auri  Praecipitatio  fuforia. 

—  — ~ —  per  Mercurium. 

■ —  — —  —  Vi trioli  vulgaris  folutionem. 
- —  Repurgatio  per  Antimonium  crudum. 

— —  Separatio  a  quisquiliis. 

Aurum  Cupellationem  fuftinet. 

- — Fulminans. 

ejus  reduftio. 
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per  Aquam  regiam  ab  Argento  feparatur.  1 1  r 
—  ™  fortem.  114. 145 
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ifmuthum. 

—  in  igne  volatile. 

optime  excoquitur  ope  Saliutp^ 


Mley  -  Korn . 
—  Sack. 
Blicken . 
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c. 

H  'f>  ; 

Chadmia  Fornacum. 

Camenta  gradatoria. 

C  ament  at  io. 

te**  ' 

Chalybis  confedio ,  ejusque  Charafteres. 
Cinnabaris . 

ejus  Sublimatio. 


190 

1}Z 

il7 
246.  feq. 

2f8 
26o 

I4-J-8 

S* 

58.40. 180 


Corufeatie  quid  ? 

Cupella  deftruuntur  ab  Antimonio. 

a  Cupri  Scoria  nigrefcunr. 

Cupri  examen  per  praecipitationem  humidam.  218 
ex  Mineris  praecipitatio.  1 8 1 . 1 84. 1 86 

—  -  femper  reqyirit  Fluxum  nigrum.  185 

Cineres.  215 

Minerae  elutriatio.  217 

, - -  uftulatio.  187 

—  Regulus  crudus.  197 

Cuprum  in  Menftruis  humidis  occultum  per  alcali 
detegitur.  1  o  t 

inter  Metalla  folum  cum  Plumbo  in  unam 
maflam  colliquefcit.  40.41 

fufum  frigidi  &  humidi  impatiens.  214 

- *  nigrum.  192.205 

per  Plumbum  a  Ferro  depuratur.  21 1 

Sulphur  ex  Ferro  praecipitatur.  211 
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E  /7?» ,  Groh  -  Kornig ,  GV ob  -  Speijjig, . 

- -  Klahr  «  Kornig ,  Klahr-Speijfig, . 

Eliquatio  Argenti  ex  Cupro. 

Encaufta . 

Examen  Minerarum  per  Vitrefaftiond. 

- -  - -  efl  incertum. 

* -  - -  Staticum  &  Hydroftaticuin» 

F. 

-56  ‘ 

E  allacia  ab  additis  evitandae. 

Ferri  ex  gleba  redu&io  ,  &  praecipitatio.  239 

. -  potentifllmum  Menftruum  eft  Antimonium. 

if 

Ferrum  a  Plumbo  non  folvitur. 

- -  a  Magnete  trahitur.  25 1 

- - —  cui  fi  Antimonium  admixtum,  hon  trahitur  st 

Magnete.  ibid. 

, — — -  deftru&um  per  Vitrum  Saturni  facile  /confl¬ 
eatur.  ’  34 

». -  fu fum  fragile  eft.  %$& 

_ _ -  per  abforbentia  terreftria  a  Sulphure  liberatur. 

ni 

redu&ionem  &  perculfionem  fit  mal- 


leabile. 
Pa&s  II. 
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Fu» 
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Ferrum  in  Chalybem  convertitur  Gementatione  cum 
inflammabilibus  fixioribus.  246 

— - —  - - Fullone  &  percuffione.  2f  £ 


Fliegen  Stem  Schwartzcr. 

31 1 

Frifch-Glotte . 

22} 

Furni  Vitrarii  defcriptio. 

2fz.  feq. 

G. 

■V  '  ' 

(j  ahr  -  Kupfer. 

214 

Gifft  -  MehL 

313 

Gilla  Paracelfi. 

317 

>  C-  f  -  t  -  •  -V  i  .  ■ 

H. 

TT 

’ II epar  Sulphuris.  ;  fo. 

201.  270 

Hinterhalt . 

* 

121 

K. 

TT 

_iV_  upfer  -  Afche. 

21 3 

-  Leg* 

— —  vid.  Roh-Stein . 

200 

L. 

,1  j  apis  Atratnentarius. 

32<5 

Calaminaris. 

286.  leq. 

. - -  Galenam  Plumbi  facile  feparat.  2po 

-  Cupri,  vid.  Regulus  crudus. 

Lapides  omnes  ad  ignem  funt  refr9#?-;;. 

16 

:  Lithargyrium, 

40 

+*  \  ^  \ 

La- 

INDEX. 


Lum  cornua. 

- -  -  —  eft  volatilis. 

—  _  via  ficca  debet  reduci 


pi.iof 
104 
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agntfia  alba.  341 

Mercurius  in  Metallis  amalgamatis  per  Filtrationem 


&  Deftillationem  feparatur. 
ex  Mineralibus, 
per  Ferrum  revivicatur. 


Miner#  in  igne  crepitant. 
Muftchte  Schlacks . 


9  9 

2f4 

8.  30 
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N. 
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ihil  album,  gryfeum.  2?f 

Nitri  Cryftallifatio.  338 

Nitrum  magno  igne  volatile  fit.  89 

- - -  fixum.  ib.  341 

.  _ cum  Metallis  imperfe&is  detonat.  88 

Aurum  8c  Argentum  malleabilia  reddit.  89. 1 39 
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P. 


lumbi  Vitrum  per  Arfenicum  acuitur.  f 

—  ex  Mineris  redu&io  atque  praecipitatio.  1  f 9. 

168.171 

—  Calces  fub  redu&ione  fpumefcunt.  166 

—  Reduftio  igne  aperto.  172 

—  ex  Cupro  eliquatio.  177 

—  Ebullitio  igne  vehementiffimo  minuitur.  19 

B  b  z  Pium - 
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Plumbi  Ebullitio  Aeris  acceflu  redit;  i p 

Plumbum  purum  quomodo  cognorcatur.  177 

_  explorare  an  Cuprum  abfcondat.  178 

»  —  non  folvit  Cuprum,  nifi  intenfiore  igne  agita¬ 


tum.  180 

-  per  Arfenicum  cito  fcorificatur. 

-  fi  nimis  diu  fcorificatur,  abit  in  Lithargyrium.  4 


Pompholyx . 

28f 

Proceffus  exa&us  quid  requirat. 

7.  IO 

Pyrit#  eur  refra&ariae. 

31.  feq. 

- -  pro  bafi  habent  Ferrum. 

ibi 

Q,- 

uartatio . 

11? 

j^utck  -  Muhle* 

i  0.6 

R. 

-  Stem. 

1 

s. 

alia  vafa  figulina  penetrant. 

J4i 

Salis  communis  Cryltalhfatio 

Salium  per  Cryilalliiationem  feparatio. 

345%- 

Schlack  -  Siein. 

11  6> 

Schwartz-  Kupfer . 

Ip2 

Schwefel  -  Schlacke . 

199 

Scorite  Plumbi  vafa  corrodunt. 

4.8.  if-fo 

— —  an  Argenti  quid  in  fe  contineant. 

fi 

metalliferae. 
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Scarificatio  per  addita,  mixtione  Mechanica  faci] ita- 

tur.  .  27 

Scarificationis  perfe£he  figna.  p.  $g 

— — —  nondum  perfe&ae  figna.  ibid. 

Seigern.  zzi 

Sm  altum.  27P.  347- .  377 

Specimina  examinanda,  quomodo  eligantur.  76.77.feg. 
Speife*  200. 248 

Spodium .  28  f 

Etahl-  St  e  ini,  2fj 

Stanni  Minerse  praeparatio  ad  redu&ionera.  227 

22p.  231 

22p 

41 

22p 
301 

300 
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3°? 
304 

2pj 
2pp 


Rieduftio. 

— — —  peraftae  praecipitationis  figna. 
Stannum  calcinatur  a  Plumbo. 

— —  in  igne  valde  deftru&ile. 
Sulphur  Auratum. 

. - -  rapax. 

Sulphuris  acidum  per  campanam; 

- - -  acidi  &  phlogifti  proportio. 

- -  Deftillatio, 

- — —  Flores. 


Hepar. 


►  I-ac. 

—  puri  figna. 
«— — -  Scoria. 
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3°f 
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2pp 

'  X  err<e  ad  ignem 

funt  refrafilarix. 

X  26 

Freiben, 
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Fropff- Schwefet 
Tutia* 
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,  .  1  O: 

302 
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ut 
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Jlulatio. 

. . .  moderato  igne  perficienda»1 


v 


V. 


itra. 

quomodo  dividantur, 
vulgaria  fic  dida. 
cryftallina, 

- -  quomodo  conficiantur^ 

eorum  Tindura  per  Metalla. 


Fitriola  arte  fada, 
ex  Pyrite. 


16.  ?i 

ib. 


Fitrioli  Cryftallifatio. 

^ _ _  Oleum  Ferrum  £c  Zincum  deftruit. 

Volatilia  ,  magno  &  « fubitaneo  igne  agitata,  fixa 
eunda  elevant.  7. 18. 102..12.1.  ipo.  16 f 
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368 
3*8 
330 
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/m  Flores. 

.  - —  albiflimi  funt  irreducibilesJ 

vitrefeunt. 


Zincum  Metalla  fixiora  volatilia  reddit. 

~ totum  volatile  igne  magno  agitatum. 
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